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©ortöort 



Die ©cftrcbungcn bem für un^ fo aufecrorbentlid^ 
tüid^tigen ^olje burd^ eine cntfjjrcd^enbc Scl^anblung öor bem 
SSerarbciten — ober ebentuell bei Objecten, bie nur einfad^ 
bcfd^Iagen ober bel^auen werben, — eine größere Sauer 
ju geben, baSfelbe fowol^t t)or ben au§ ftd^ felbft entwicfelnben 
gerftörenben Sinpffen, ate aud^ öor ben äußeren ©inwirf ungen 
burd^ Suft, SBaffer, Säfte unb SBärme n. f. w. ju fd^ü^en, 
reid^en fd^on eine jiemlid^e ?lnjat)I öon So^ren jurüd. 

©d^on im Saläre 1705 erging öon |)omburg bie 
crfte Anregung, biefeg gefd^ä^te ÜWaterial burd^ eine @in* 
tauc^ung in Duedfitberd^Iorib^Söfung gu conferöiren unb 
üom Saläre 1770 angefangen finben wir eine faft ununter* 
brod^ene Sieil^e öon SSorfd^Iägen, auf Weld^e SBeife, mit 
weld^en äRitteln unb mit weld^en STpparaten bem geftei*= 
gerten ^oljbebarf unb bamit ber überfianb nel^menben 
SSerwüftung unferer früher fo auggebeljuten unb reid^en 
SBälber ju begegnen wäre, inbem mau bie ®auer be^ 
^oljeg, nad^bem eg unferen Qtotdm bienftbar gemad^t, 
verlängern fönnte. 



VI SBortoort. 

S)a§ unter bicfcr großen Stetige öon SSorfd^Iägen öiele, 
ja bie meiften fi^ im SSertaufe ber 3^it cntweber afö 
unburc^fü^rBar, alg ju foftfpielig, ober afö jugleid^ jtoedloS 
erliefen l^aben, ift leidet begreiftid^; eben fo leidet begreiftid^ 
ift eg aber aud^, baß \id) oft erft nad^ einer iReil^e öon 
Salären ein enbgiftigeg Urtl^eil fällen ließ, »eil ja nur 
praftifd^e ©rprobung ju einem fold^en führen fonnte. 

SRad^bem bie größten |)oIjconfumenten, bie Salinen, 
benen an einer möglid^ft langen ©rl^altung beiS bei il^ren 
S5auten t)ertt)enbeten ^oljmaterialg mit Slüdfftd^t auf bie 
enormen Soften begfelben, unenblid^ üiel gelegen fein mußte, 
ftd^ einmal überjeugt fiatten, toeld^e SSerfatiren tt)irfUd^ greife 
bare 9iefultatc ergaben, l^at man angefangen, ber Son* 
feröirung eine größere Sfufmerffamfeit jujuloenben unb 
tm))rögnirt l^eute ben n^eitauS größten 2il)eil bejB ju 
©d^ioeHen bienenben §oIgeg unter Slnmenbung öeröoßfomm* 
neter Slpparate. 

^er allgemeine @^onfum aQerbing^ l^at nod^ n^enig 
!®ebraud^ öon ber Smprägnirung gemad^t, »eil bie Snter* 
effen beg (Singeinen nid^t fo roeit gelten, biefelbe ju öer* 
langen, boc^ bürfte e§ mol^I feinem 3^^ifrf unterliegen, 
baß aud^ l^ier nod^ ein Umfd^toung eintreten unb menigfteniB 
aöeg ju Saujttjeden bcftimmte ^olg conferöirt toirb. 
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(ginleituug. 



aSie alle organifc^en Sörper unterliegen aui^ bie ?ßro^ 
bucte be§ ^flanjenreid^eg unb mit i^nen i^r tüid^tigfter 
Vertreter, baS §olj, einer langfameren ober rafd^ercn 3^r* 
fe^ung, bie in ber fc^ließlidien öoHfommenen 3^rftörung 
berfelben enbet. 

®a§ ^olj, bie)eS gefd^ä^te unb lange Saläre l^inburd^, 
fo lange eg eben nod^ in großen SRaffen in ben SBälbern 
üorl^anben n)ar, na^eju au§f(|lie^lici^e ^Baumaterial, namentlich 
aber ba§ fogenannte l)arte |)olj, ift unter Umftänben öon 
einer ganj au^erorbentlid^en SBiberftanbSfä^igfeit gegen 
äußere Sinflüffe, unter Umftftnben aber fällt e§ aud^ jiemlid^ 
rafc^ ber 3^^ftörung antieim. 3)ie Urfad^en biefeS Qtx^aüt^ 
liegen in ber organifd^en SBefd^affenl^cit be§ §olje§ felbft, 
fie werben öerftärft burd^ bie üerfd^iebenften Ümftänbe, fo 
namentlid^ burd^ 3^^f^feiJ"9 ^^^ 8eü\a^ie^ unb ber ßtUtn 
furj nac^ bem gäUen bei ungeeigneter Sel^anbtung, burd^ 
Sagern an Orten, an benen bie Suft nic^t ju fann, burd) 
(ginbetten in bie @rbe, burd^ Siegen im SBaffer, burdf) 
ÜKifroorganigmen, ©d^marofeerpflanjen, Snfecten unb t)er= 
fd^iebene anbere Umftänbe. SDiefer 3^^^fe"^9r meld^er 
Id^fliefetidö jebe^, aud^ baS l^ärtefte unb wiberftanbSfäl&igfte 
§otj öerföttt, ju begegnen, ift man fd^on lange Qdt beftrebt 
gemefen unb l^at urfprünglicli in bem einfad^en 8lu§trodEnen 
bti ^olje§ — bem Söefeitigen ber bem |)olje innemol^nenben 
5eu(|tigfeit — bie befte ©etoäl^r bagegen erblidft. (grft 

2lnb6g. 3)a8 ©onferUircn be8 ^otjcg. 1 



2 Einleitung. 

mit ber beginnenben Slbnal^me be§ ^oljreid^tl^umS, ber 
Urbarmad^ung el^emaliger großer SSSalbcompIeje unb ber 
©rfenntni^, bap man burc^ ben gcfteigerten §oIjconfum, 
l^eröorgerufen in erfter Sinie burdi unjcrc mobernen SSer^ 
fe()r§mittel, bic ©ifenba^ncn, in einer allerbing§ nid^t be* 
ftimmbaren Stxt fd^Iie^tid^ §oljmangeI l^erbeifül^rt, unb bem 
SQ3unj(f|e, bie Soften be§ ^oljeS burd^ eine längere 93enu|* 
barleit, eine längere ®auer, ju öerringern, ^at man an* 
gefangen ber @r|iattung fein ?lugenmerf jujutt?enben unb 
aWittel anjunjenbeU; tt)eld^e eine aöju rafd^e ä^tftörung be§ 
$oIje§ l^intanjul&alten geeignet erjd^ienen. 

Unfere SSorfal^ren !annten üielfad^ nur pfjerne |)äufer; 
§oIj war ba§ Sffiaterial, wefd^eg ju ben meiften Sauten 
benu^t tt)urbe, auf ber ®rbe, unter ber @rbe, im SSaffer, 
überall unb unter aüen Umflänben tourbe ^olj üermenbet, 
eine§tt|eil§ ttjeil e§ in großen 3Jiengen jur SSerfügung ftanb 
unb leicht ju l^aben wax, anberntl^eif^ n^eil feine Bearbeitung 
eine leichte ift unb ttjeil e§ bei einem üer^ältni^mäßig ge= 
ringen ©igengetüid^t eine bebeutenbe ^^PiO^^i* befi|t. 

2)ie ©ifenbalinen finb feit itirem Söeftefjen bie größten 
^oljconfumenten ; tt)äl|renb tt)ir bei ben meiften SBauIidE)* 
feiten in ^erdorragenber SBeife ba§ (Sifen alg ßonftructionS* 
materiale an ©teile be§ |)oIäe§ t)ern)enbet fe^en, benü|en 
bie ©ifenbafinen Ijeute nod^ ju ©d^ienenlagern ba§ |)oIg, 
unb e§ ift ganj begreiftid), ba| bie Seftrebungen ber meiften 
biefer Unternel^mungen bal^in gingen, burc^ eine geeignete 
83e]^anblung be§ §oIje§ bie S)auer beSfelben ju üerlängern 
unb ba§ t^eure unb immer feltener tt)erbenbe @id^enf)oIj 
burd^ anbere, Ijäufiger üorfommenbe, rafd^er wad^fenbe unb 
bat)er aud^ billigere ^olgarten ju erfe|en. Seibe 93eftrebungen 
fonnten nur burd^ eine 3mprägnirung be§ |)oIje§ mit folc^en 
Stoffen erreid^t werben, weliie bie 3^rftöruug ber |)oIj= 
fubftan^ tl^eifö burd^ bie Sltmofpl^äre, tl)eil§ burc^ ba§ ßagern 
in feud^ter @rbe verzögerten, benn an eine Slufl^ebung ber== 
felben ift nid^t ju benfen. 

®ie)e befonbere S3el^anblung be§ §oIje§, nidjt allein 
be§ für ©ijenbal^nbauten beftimmten, fonbern für aUe 3^^^^» 



Einleitung. 3 

bejeid^net man aU ^ Konf eröiren bc§ ^oljeS« unb fie ift üon 
großer Jirogtoeitc nid^t allein für bie längere Srtialtung 
unferer SBälber, Jonbern anä) üom finanziellen ©tanbpnnfte, 
ber ja aUentl^alben in erfter Sinie berüdfid^tigt tt)erben mn§. 
®urcl^ bie längere S)aner eines beftimmten ^^Jeden bienenben 
§oIje§ üertlieilen njir bie Soften auf eine größere 2lnjat|I 
t)on 3al)ren unb fd^ieben gleidjjeitig bie nötfjig toerbenbe 
©rncuerung um eine Slujal^t öon Salären l^inauS, fo ba^ 
ein geringerer ©onfum an ^olj eintritt, gleid^jeitig aber 
aud^ bie Soften verringert toerben. S)a, tt)ie id) frül^er 
l^ert)orgel|oben l^abe, bie Sifenbal^nen bie größten |)oIj' 
confumenten finb, fo l^aben biefelben natürifid^ aud^ ba^ 
größte Sntereffe an ber Sonferüirung unb fie finb eS ge* 
loefen, n^eld^e biefelbe aud^ am meiften geförbert l^aben. S)er 
S3ebarf an §oIj für (Sifenbal^nbauten ift ein ganj enormer 
unb eg mögen bie folgenben ©teilen nic^t allein ein S3ilb 
biefe§ ©onfumeS geben, fonbern aud^ bie ?foti)tt)enbigfeit 
ber Sonferöirung geigen. 

3m Saläre 1880/81 l^atten bei ben im betriebe be- 
finblid^en ©ifenbal^nen 2)eutfd^Ianb§ öon 57.245 Silometer 
®eleifen 52.175 Silom. ^oläfd^njeUen-Dberbau, 4639 Silom. 
eiferne 2ang= unb Cluerfd^toeÖen, unb 431 Silom. @tein= 
Würfel, fo ha% alfo nur eiXüa Vs ber öorl^anbenen ®eleife 
eifernen Oberbau ^aben. Stuf ben öfterr.^ungar. ©ifenbal^nen 
finb t)on 24.577 Silom. ©eleifen nur etwa 30 Silom. 
eiferner, bie übrigen fämmtlid^ §oIjfd^n)eIIen= Oberbau. 
^oKanb unb ^Belgien t)aben ebenfaKS nur n)enig eifernen 
Oberbau, njäl^renb ^ranfreid^ unb ®ngtanb fid^ gegen beffcn 
(ginfül^rung ablel^nenb üer^alten. 

2)a e§ für 2)eutfd^Ianb§ S33älber njünfd^enSttJertl^ er* 
f^eint, S3u^enfd^tt)etten anftatt ber ©id^entjoläfd^ttjellen ju 
tjernjcnben, fo mögen aud^ Slngaben über bie bisljerige JBc^ 
nü^ung berfelben nid^t unttJi^tig erfd^einen. Snt Sctl^re 1880 
toaren unter ben auf ben beutfdtjen Sahnen liegenben 
566,860.000 |)oIjfd^tt)eaen nur 656.276 Sud^enfd^loeHen, 
alfo nur wenig me^r at§ IVoJ 6ei ben öfterr.==ungar. Sifen* 
bahnen befanben fic^ unter 27,183.910 ^oljfd^weUen 
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4 Einleitung. 

905.265 SBuc^enjci^tüeDen, ettoag mel^r ate 3Vo- ®er 
^roccntfofe ber mit 83ud^en bcftanbcncn gläd^cn jur ge* 
fommten SBalbftäd^c ift aber in beibcn Sänbern ein njeit 
größerer; in ^ßreufeen beftel^en etoa 177o ber gefantmten 
SBalbf(ä(|e aus JBud^enJ^oIjtoalb mit fel^r bebeutenben SBor= 
rätl^cn an fd^Iagbarem §oIj. S)iefe geringe SSerttjenbung 
buchener ©d^ttjetten erflärt ftd^ junäd^ft burcft bie Srfa^rung, 
ba§ nid^t imprägnirte JBud^cnfd^tneKen nur eine 2)urd^fd^nittS* 
bauer üon 2V2— 3 Salären jeigten, ttJäl^renb rol^e @id^en=* 
fd^toeKen burd^fd^nittlid^ 14—16, rotie Äiefernfd^tt)eaen 7 bis 
8 Satire bauern, jo bafe atfo öon Der SSerwenbung rol^cr 
95ud^en]^oIjfd^tt)eIIen bon öornel^erein Slbftanb genommen 
werben mu^te. Äud^ burd^ bie in öerfd^iebener 333eife ^erbei^ 
gefül^rte ©ntjaftung beS S3ud^enl^oIje§ ift nad^ ben gemad^ten 
Serfu^en eine bemerfenStt)ert^e Verlängerung ber S)auer 
ber barauS gefertigten ©d^njeüen nic^t erjielt worben. 

SSon ben 301.124 imprägnirten fflucfienfc^ttjenen, tt)el^e 
in ber 3cit öon 1852 bis 1858 öerlegt toorben finb, ttjaren 
30.862 mit ^reofot, 113.667 mit ^infc^Iorib, 117.051 mit 
Äupferöitriol, 39.744 mit ©d^toefelfäure unb Sifenöitriol 
beijanbelt. 3)ie üon ber Sötn^üRinbener SSal^n im Saläre 1854 
öericgten, mit Äreofot bel^anbeUen ©c^n^eHen ergaben ein 
fel^r gutes JRefuItal, inbem nad| 13 Salären erft 6-67o ^^^ 
urfprünglid^ »erlegten ©c^toeDen auSgetned^felt waren. 2)ie 
@efammt'S)urd^fd^nittSbauer biefer ©d^wellen würbe mit 
17*8 Salären beredjuet. SSon ben auf ber |)annot)er'f(^eu 
Sifenbal^n verlegten, mit SJ^torjinfbefianbelten 81.002 SBud^en^ 
fdjwetten waren nac^ 13V2 Sauren 25'57o ^"it riner 2)urd^* 
j^nittSbauer üon IM Sauren auSgewed^felt, nad^ 14V23al^ren 
war bie SluSwec^Slung auf 87*47of bie ber S)ur^fd^nittSbauer 
ber auSgewed^felten Schwellen auf 14*2 Saläre geftiegen. 
gür fämmtlid^e ©^wellen ergab fid^ bie S)urd^f^ittSbauer 
öon 14*8 Salären. SSon ben auf ber SSraunf^weiger f8oi)n 
öerlegten, mit ©^lorjinl getränften SBud^enfd^weQen waren 
nadö 9 Salären erft 5-57o auSgewecfifelt, wäl^renb bie 
4577 ©d^weÖen ber fiö(n*ÜRinbener f8ai)n nur eine SJurd^» 
fd^nittsbauer üon 6 Salären erreid^ten unb fid^ bie ol^nc 



©inlcitung. 5 

Snmenbung bon ©rud mit K^Iorjinl bel^anbclten Sud^cn* 
fc^meUen ber l^cjfifc^en SKorbba^n leiiteStüegS betoäl^rtcn. 

Slfg unbcfriebtgenb toirb ouc^ ba§ 9iefultat bejcic^net, 
tüelc^e§ mit ben mit Äu^jferüitriol unb bcn mit ©c^tocfet 
Barium im^jrägnirten SBud^enfcl^tüellen erjielt lüorbcn ift. 
2)ie)elbert muftten jum größten %1i)ük nad) 3 big 4 Salären 
mebcr au§ bem SBal^nförper entfernt toerben. 

SBo SBuc^enl^oIj üerpltnigmäfeig bidig ju ^aben ift, 
jcigten fid^ gut imprägnirtc SSnc^cnfci^rocncn aud^ in finan* 
jietter Sejiefung öort^eill^aft. 3n §annot)er j. S3. foftete 
im 3ai^re 1874 eine ©id^enfrfimelle rof( Sßarf 6*10, bag 
3niprägniren berfelben 25 Pfennige, fomit jufammen 
aWarl 6-35; eine »ud^enfd^wene äRarf 3-35, ba§ Smpräg- 
niren berfelben 50 Pfennige, jufammen 3WarI 3*85. SBirb 
bie burc^f^nittlid^e SDauer ber imprägnirten <£id^enfd^tt)ellen 
gu 22 3a^ren angenommen, fo »erben bei ben angegebenen 
greifen unb tuenn für ba§ SfuSttjedjfeln einer ©d^ttjeUe 
3RarI 0*50 gerechnet werben, bie Soften ber S3efd^affung 
unb Unterl^altung ber SSu^enfc^njeüen benen ber <£id^en* 
fd^roeUen gleid^, menn erftere bie mittlere 3^^*^^^^^ ^^^ 
11-4 Satiren erreid^en. 2)iefe ®auer ift aber nad^ ben 
auf ber §annot)er'f(|en S3a^n gemad^ten (Erfahrungen um 
34 3o{)re größer. SBenn tro| biefer meift günftigen ©rfolge 
bei beutfd^en Salinen nid^t me^r Sud^enfc^weDen öermenbet 
merben, fo bürfte bieg lauptfäc^Iirf) in ber mel^rfad^ ge« 
mad^ten SBeobai^tung feinen @runb l^aben, baß Suchen* 
fc^roeUen, tot\d)e im Sleußercn nod^ tt)oI|( erl^alten fd^ienen, 
im Snnern jerftört unb ööHig morfdEi maren. 3n ^o^ä^ 
biefer inneren S^^^örung oerloren bie Siägel ben Teften 
§alt in ben ©d^meHen unb bie If^teren bred^en jutt)eifen 
bei plöfelic^ eintretenben fräftigen ©töfeen. 93ei Salinen t)on 
untergeorbneter Sebeutung, auf tt)eld^en nur mit geringer 
®efd^tt)inbigfeit gefatiren ttjirb, bürfte biefeö befonbere 9Ser= 
l^alten ber Sud^enfd^ttjellen ol^ne SWad^t^eil unb ifire SSer^ 
loenbung ebenfo jutäffig fein, al§ bie ber ©dimellen au§ 
liefern* ober fonftigem §ofj. 



6 (Stnldtimg. 

S)ie franjöfifd^cn Salinen öertoenben toeit metir S3ucl^en=« 
fc^toellcn ate bie bcutfi^en. S)ie franjöfifd^e 9iorbbal^n j. 93. 
1882 340.000 ©c^loenen, toeld^e md) bem SSerfa^rcn öon 
f8lt)i^t imprägnirt loaren. SBätjrenb l^iebei eine ©cöiüeQe 
nur 11 Siter St^ecröle aufnimmt, tt^erben nac^ ben bei ben 
bcutf(^en Sahnen üblid^en SSerfa^ren minbeftenS 18 Äilo 
Äreofotöl aufgenommen. Offenbar genügt bie üon S3I^tl^e 
angegebene ©el^anblung mit freofot^ältigen SBafferbam^fen 
nid^t, bie jur gäulnife geneigten Stoffe ju entfernen; and) 
ba§ SRütgerS'fd^e SBerfal^ren ttjirb öielfac^ al§ mangelhaft 
beieid^net. 

Slber nidjt allein bie ©ifenbal^nen ^aben ein l^ol^eS 
Sfntereffe an ber Konferöirung, auc^ bie anberen unjäl^Iigen 
§oIj öerarbeitenben 3nbuftrien unb ©enterbe foKten ber=^ 
felben ein regeres Sntereffe jutoenben, alg bieg biSl^er ber 
gaU gett)efen ift. gaft unfer gefammte« SauJ^oIg gelangt in 
nid^t conferüirtem, ober beffer gefagt, nid^t imprägnirtem 
3uftanbe jur Slntoenbung; ba§ für Sifd^Ier beftimmte §o(j, 
tüdä)t^ ju 2:f)üren, genftern, äßöbeln u. f. ttj. »erarbeitet 
tt)irb, finbet ebenfalls o^ne jebnjebe, bie (ärl^altung be= 
förbernbe SBel^anblung (mit SluSnal^me beS SluStrodEnens) 
S3enü^ung, unb bod) ttJäre öom t)oIfön)irtl^fd^aftIid^en ©tanb^ 
punfte biefe fo aufeerorbentlid^ tt)id^tig unb mit geringen 
Soften burd^füljrbar. 

®ie Sonferoirung beS §oIjeS befte^t im SlUgemeinen 
in ber Söel^anblung beS üRaterialeS mit fold^en ©ubftanjen, 
meldte geeignet erfd^einen, bie S)auer beSfelben ju öerlängern, 
ober aber in ber eigenartigen 83et|anblung beS ^oljeS, 
njoburdi bemfelben beftimmte S3eftanbtl^eile entjogen tt)erben. 

|)einjerling tl^eilt bie SonferöirungSmetl^oben für 
^olj in folgenbe ©ruppen ein: 

1. Sonferöirung bur^ SluStrocfnen: 

a) JirodEnen im ©örrofen, 

b) Srodfnen mit überl^i|tem SBafferbampf, refpectiüe 
S)ämpfen beS §oIjeS, 

c) Sinfonien beS ^olseS. 
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2. ßonfcröirung burd^ Suftabfcf|tu§: 

a) S)urd^ Ue6erjiel|cn mit einer unburc^bringlic^en 
©djid^te, 

b) Smprägnirung ber ^öljer mit gWffigWten, tüeld^e 
naä) bem SSerbampfen bie ^oren öerftopfen, 

c) Suftabfc^Iufe burc^ (Srgänjung oon unlö^Iid^en 
SSerbinbungen im ^ol^t. 

3. Smprägnirung bc§ §oIje§ mit antijeptifd^ 
toirfenben ©ubftanjen: 

a) Smprägnirung burd^ 9J?etaflfaIje, 

b) Smprägnirung mit 5:^eeröt uub äl^nli(^en ?ßro* 
bucten; biefer &vwj>pt wenbet ^einjerling 
befonbere Slufmerffamleit ju unb daffificirt bie 
üerfd^iebenen SSerfal^ren tt)ie folgt: 

1. ®in=« ober mehrmaliges Slnftreic^en, 

2. ©inlegen ber §öljer in bie falte ober er* 
wärmte 3in^)rägnirunggpüffigfeit, 

3. Sod^en ber ßöljer in ber Smprägnir* 
Pffigfeit, 

4. (Sinpreffen ber jur Sonferöirung bienenben 
gtüfftgfeit unter ®rudf: 

a) bei öorl^ergetienber ©üacuirung, 

b) bei üorl^ergelienbem kämpfen be§ ^otjeS, 

c) bei üor|erge|enbem fünftlicfien J^rocfnen 
beg §oIje^ mit ober ol^ne Süacuirung. 

5. Sinpreffen ber Smprägnirpffigfeit bur^ 
l^^braulifc^en S)rudE: 

a) bei noc^ auf ben SBurjeln ftel^enben 
©tämmen, 

b) bei bereits gefällten bel^auenen Stämmen. 

6. Sluffaugung ber Smprägnirpffigfeit (in ber 
9iäl^e ber SBurjeln) burd^ bie gett)öl^nlid|e 
SebenSt^ätigfeit ber ^flanje, 

7. 35aS §oIj wirb ben kämpfen ber confer= 
üirenb wirfenben ©ubftanj auSgeje^t. 
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4. Sonferüirung burd) Entfernung ber leidet 
jerfe^Iic^en ®aft6c[tanbtl^ei(c aug bem ^olje: 

a) ®urd6 Slui^Iaugen beg ^oljeS mit SBaffer, 

b) burd^ Slugfod^cn beS §oIi;e§, 

c) burd^ SSerbrängen be§ @afte§ burd^ l^^broftatifd^en 
SrudE, 

d) aScrbrängcn beS ®afte§ burd^ SonH^rimirung be§ 
§oIae§. 

SBcnn n)ir öon ber unter 1. genannten Sonferöirung 
burd^ SluStrocfnen — ein SSerfal^ren, n)eld)e§ ftreng ge= 
nommen nid^t al§ Sffiittel, bie 3)auer be§ §oIje§ fünftlid^ 
ju verlängern, betradjtet tt)erben fann — abfeilen, l^aben 
tt)ir bie unter 2. angeführten S?erfal)ren, meldje in ben 
Unterabtl^eilungen a) unb b) al§ Slnftric^e ju betrad^ten 
finb, unb bie ^auptabt^eilung 3. als eigentlid^e Son^ 
feröirungSüerfal^ren anjufel^en, unb mit biefer Slbtl}eilung 3 
werben mir un^ l^auptfäd^Iid^ befaffen. ®ie üierte Qixvippt 
ber 6onfert)irung§t)erfal^ren umfaßt SBe^anblungen be§§oIje§, 
meldte nur in 2lu§nal|m§fätten eine praftif(^e Slnmenbung 
gefunben ^aben. 

®ie Sonferöirung burd& Suftabfd^tuß fann burd^ S3e= 
beden ber |)otgoberf{ftc^e mittelft einer ben ©inftüffen ber 
geuc^tigfeit miberftel^enben 2lnftridE)maffe, burd^ Uml^üHen 
mit meid^em S^on ober SKetaUpIatten, burd) (gintauc^en 
ober 93eftreid^en mit flüffig gemad^ten ober in SöfungS* 
mittetn gelöften ^^tten ober fettartigen ©ubftanjen, ober 
enblid^ baburd^ erjielt ttJerben, baJ3 man entmeber nur auf 
ber Dberpd^e ober burc^ bie ganje SJJaffe be§ $oIje§ l^in* 
burd^ bie ^oren mit einer in SBaffer unlösli^en, burd^ 
d^emifd^e Söed^felmirfung im §oIje felbft gebilbeten SSer== 
binbung auffüllt. SSon aden biefen Sßerfa{)ren l^at eigentlid^ 
nur ba^ Sebeden ber ^otjoberftäc^e mit Slnftric^maffen, 
atfo ba§ Slnftreid^en, ausgebreitete Slnn^enbung gefunben unb 
aud^ biefeS nur infomeit, al§ eS fid^ barum {)anbelt, \)a^ 
|)oIj gegen Don au^en fommenbe geud^tigfeit ju f(|ü|en 
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unb bcmfclben glcid^jcitig ein gefälligere^ Slnfel^cn gu öer* 
leil^cn. ©intaud^cn in g^tt ober biefem öerttJQnbtc @u6^ 
ftonjen, fomie öilbung unlö^Iid^er Siieberfd^Iägc in ben 
gellen beg ^oljeg ift ttjol^l öon öerfd^iebenen ©eiten t)Ov^ 
gefc^Iagen, aber nie auggebel^nt ^jraftifd^ angemcnbet Sorben. 

©er ©d^roerpunft ber gefammten ^oljimprägnirung 
liegt in ber Söel^anblung beö SRaterioIeS mit ober of|ne 
öortjergel^enbe Slu<Slau9ung, mit ober ol^ne Snftleere unb 
mit ober o^ne ©inpreffen unter SJrucf öon äRetaßfaljIöfungen 
unb ?ßrobucten ber i^eerbeftiCation, unb nur burd^ biefe 
Se^anblung^meife ift e§ möglid^, SRefuItate ju erjielen, 
roeld^e in ben njeitau^ meiften göHen ben Slnjorberungen 
entfpred^en, fo ba§ ba§ ^olj aud^ roirHic^ ol^nc ju grofee 
Soften conferöirt wirb. 

2)ie Qafjl ber jur Sonferöirung öorgef^Iagenen ©alje 
ift eine fe^r anfetinli^e unb tt)erben biefelben, ttcbft ber 
airt i^rer Slntoenbung, in einem befonberen Slbfd^nitte an^ 
geführt toerben; oud^ 3^^eerbeftitlate toerben nid^t immer in 
gleid^er ^iif^nimenfefeung angemenbet unb t)ie unb ba felbft 
bie am meiften conferöirenb mirfenben ©ubftanjen gerabeju 
als abtrögtid^ für ben Sxoed bejeid^net. 

Unter ben ©aljen finb nur jmei, weld^e fic^ bauernb 
bie SSerttjenbung jur ^oljimprägnirung gefid^ert I)aben, 
Äupferöitriol unb ]3tnfd)Iorib, mä^renb anbere, toie j. S5. 
QuedEfilbcr* unb Slrfenfalje jmar auSgejeic^net conferöirenbe 
SBirtungen äußern, aber wegen i^rer giftigen @igenfd)aften 
eine auSgebel^nte ^nttjenbung nic^t julaffen; anbere ©alje 
mieber l^aben fid^ als üöHig njirfungSloS erroiejen. 

SÄüUer machte öerfc^iebene intereffante SSerfuc^c mit 
^oljimprägnirungSmitleln, inbem er 12 ctjtinberförmige, 
ungefähr 10 ßentim. lange unb 4 Sentim. im S)ur(J|meffer 
Iiabenbe 5ßrobel^öIger öonfrijc^em, im SWai gefaßtem Sid^eu* 
l^olj belauf S Sonferöirung beSfelben mit ben Söfungen nad^= 
fte^enber ©ubftanjen imprägnirte. 3)iefe toaren: 

1. 2f|eer; 2. ©aüotine, eine 2Rifd^ung oon leidsten 
unb fdimeren Zi^ttxöUn mit 3— 47o ^reofot; 3. mit ßt)IorcaI= 
dum; 4. 6^Ior6art)um; 5. 9?atriumbi6orat unb fofgenb einer 
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ßöfung t)on ß^Iorbar^utn ; 6. 9^atriumpf|0^pf)at (77oi8^ 
Söjung) unb na6) bem S^rodfnen bel^anbeln mit ©filorbar^um 
{13^/qXq), in elfterer fiöfung burc^ 5 Xage, in festerer burc^ 
7 Sage eingelegt; 7. Sifenöitriol unb 3Baff erglag (getrennte 
Söfungen); 8. 9iatronfeife unb Äupferöitriol; 9. ©eife 
unb St)(oraIuminium ; 10. 6{)Iorjinf; 11. ftupferöitriol; 
12. Duedfilberd^Iorib. SSlaä) bem öoUftänbigen Slbtrocfnen 
öergrub man bie ^öljer nebft ben unpräparirten ©tücfen 
in Icderer, ftetg feud^ter, nal^e an einer 2)üngergrubc ge« 
legener @rbe. ?lad^ einem SKonate mürben bie ^öljer 
()erauggenommen unb e§ jeigten fid^ folgenbe Siefultate. 
SBejüglid^ ber §ärte njaren nad^ ben jurüdbel^altenen unb 
gut aufbemal^rten ÜÄuftern nur bie ^ßrobel^öljer 6—8 faft 
öoHftänbig unöeränbert geblieben. 2)ie 5ßroben 2, 7, 9, 10, 

11 unb 12 maren nod^ orbentlic^ erhalten, mä^renb bie 
SSerfud^eftücfe 1 unb 5 jd^on bebeutenbe ©c^immelbilbung 
jeigten. 2)ie übrigen, unb l^auptfäd^Iic^ Sir. 4, fonnten aU 
menig beffer al§ \>a^ fic^ in üoüer Sermefung befinbenbe 
m6)t imprägnirte ©tüd gelten. ®ie unlö§tid^en 2;f|onerbe* 
unb SupferoE^bjeifen, für bereu Slnmenbung bie SBerfud^e 
SRüIter'g beutlid) fpred^en, finb fd^on frül^er üorgefd^Iagen 
roorben. ^f)xt SBirfung berutit fiauptfüd&Iid^ barauf, ba§ fie 
ba^ ^olj öor bem (Sintritt öon JJ^w^tigfeit bemal^ren. S)a 
man jebod^, um mit biefer SRetl^obe genügenbe fRefuttate p 
erlangen, concentrirte Söfungen anroenben muß, fo bürfte 
bieielbe in ber ^rajis faum 2lnf(ang finben. 3Ket)r wäre 
öieüeic^t öon ber äRettjobe, nad^ mel(|er bie ?ßrobe 6 im= 
prögnirt ift, gu ^offen, tüenn fie ebenfo befriebigenbe SiefuI- 
täte liefert, mie e§ bei ben genannten SBerjudien ber gaU 
mar. 3l^re conferoirenbe SBirfung berul^t ol^ne Sroex^d auf 
bem fid^ in ber §o(jfafer abfd^eibenben unb biefelbe minerali== 
firenben p]^o§pt)orfauren S3ar^t, öl^nlid^ mie bei Slnmenbung 
üon ©d^mefelcalcium unb ©fenöitriol burd^ S3el^anblung 
öon ßalciumpl^ogpl^at unb ©d^mefeleifen nad^ $a^ne^§ 9Sor=» 
frfjlag. ®em gfeic^jeitig auftretenben ßl^Iornatrium, ttJeld^eS 
öfters gu biefem ßto^dt für fid^ allein ober mit S^lor^ 
magnefia SSermenbung finbet, ift inbeffen mat)rfd^einlic^ eben 
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burd^ aSeränbcrung ber 5ßrotönftoffc bc§ §oIjfafte§ ein 
großer S^eil ber crl^altcnben SBirfung jujufd^reiben. 

(Sine nod^ nic^t abgefc^Ioffene ^xa^t bei ber ^olj* 
imprägnirung ift bie, ob bie gur Sonferüirung öerttjenbeten 
äKetaUfoIjIö jungen eben einfadEi in bem ^olje jurücfget)alten 
werben, ober ob fie mit einem ober mel^reren Seftanbt^eilen 
(^emifd^c SSerbinbungen eingeben, welche üon (Sinflufe auf 
ben angeftrebten Srotd überhaupt finb. ^infic^tlid) be§ 
Äupferüitriote befd^äftigte fid^ Äönig fel^r einge^enb mit 
ber 5^age, ob biefe Smprägnirung eine nur med^anifd^e 
Slblagerung Don SupfermtrioÜr^ftatten fei ober ob eine 
c^emifd^e äSed^fetoirfung in SBerbinbung mit bem §oIge 
ftattfinbe, unb fü^rt au§, ia^ junäc^ft nötl^ig fei, jmei 
fragen gu beantworten : 1. ©el^t bag|)ofj mit bemSupfer* 
öitriol ober einem feiner ©eftanbtl^eile, Äupferoj^b unb 
©d^wefelföure, eine d^emifd^e SSerbinbung ein? 2. SBenn 
bieg ber %aü ift, weld^e 2;f)eile be§ §olje2 finb eg, bie 
bie gäfjigfeit l^aben, ben Sßitriol ober ben einen ober ben 
onbercn feiner S3eftanbtl^eile auf gunetimen ? 3. SBie ift ben 
bei JBeantttJortung biefer Saugen fid^ ergebenben SRefuttaten 
gemäß bie ^Beobachtung gu erflären, baß mit Äupferöitriol 
imprägnirteö |)oIg ber gäulniß länger wiberfte^t ate nid^t 
imprägnirteS §oIg? 

Sn S3egug auf bie erfte 5^age geigt Äi)nig mit üer* 
fd^iebenen folgern, baß fowol^I Supferoftib als ©c^wefelfäure 
öom ^olg aufgenommen mirb. SBeibe fönnen burd^ ober*» 
fläc^Iid^eS SBafc^en bes ^olgeS mit faltem ober fjeißem 
SBaffcr barau§ nid^t entfernt werben. 6^ bleibt nad^ me^r* 
maligem äbwafdjen im ^olge ein bafifc^eö galg gutüdf, 
b. ^. ein fo(d^e§, welches mefir Äupferoj^b auf eine be* 
ftimmtc äWenge ©d&wefelfäure entl^ält alg ber Supfermtriol ; 
natürlid^ müßte bann in einer SJitrioIIöfung, wel^e gum 
3mprägniren gebient ^atte, ein faureS ©alg öor^anben fein ; 
bieg lonnte audE) burd^ bie ^ilnaf^fe beftätigt werben. SBag 
bie gweite t^xa^t anbelangt, fo muß gunäd^ft baran erinnert 
werben, baß ba§ ^olg aug einem ®ewebe t)on langgeftrcdten 
ober röhrenförmigen Seüm gebilbet wirb, bie aug ber 
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eigentlid^cn ^otifubftanj, ber SeHufofe, beftcl^cn, unb bic 
jum Z\)t\l mit bcm ©afte (fflaffcr, ftidfft off faltige unb 
SRincralfalje) unb baraug abgefegten Stoffen erfüfit finb. 
SSerfc^iebene ^ötjer entgolten überbie§ nod^ in tt)rent ®c^ 
toebe eine größere ober geringere 2Rcnge §arj. 

93etra^tet man mit Sorgfalt imprögnirte^ §otj, fo 
fie^t man an ber grünen gärbung einjelner ©teflen fel^r 
beutlic^, ba6 bag Äupferfalj j^auptfäd^lic^ jtt)ifd&en bcn Sal&r* 
ringen abgelagert ift, aI|o öorjüglic^ in ben öom ©afte 
erfüllten ©teilen. SKan beobachtet aber ferner, baß fel^r 
j^arjreicl^eg ^olj biel mel^r Supferöitriol aufnimmt afö l^ari* 
armeg, bafe j. 95. Si^en^olj faft gar nid^t baburd^ gefärbt 
wirb. 2)ie ^oljfafer fc^eint fc^on j^iernad^ mit biefer Sinbung 
öon Supferfalj ttJenig ober gar nid^tS ju tl^un ju l^aben unb 
in ber 2l^at jeigt fic^, baß reine ^oljfafer, j. S3. dEiemifc^ 
präpartrtE S3aumn)oIIfafer, feine ©pur Äupferöitriol ^^n^^W 
binbet; e§ fann aug berfelben fämmtlid^eg ©alj toieber burd^ 
anl^altenbe§ SBafd^en entfernt werben. S?erfu(|t man nun, 
ba l^arjarmeg |)oIj fet)r toenig Äupferöitriol aufnimmt, 
burd^ 8lugfo(^en mit Sllfol^ol ein ööllig l^arjfreieS ^olj bar* 
jufteQen unb imprägnirt bie[eg, fo färbt eS fid^ nid&t mie 
ba§ l^arjige ^ol^ unb eö fann fd^on bur^ S33afc^en mit 
wenig SBaffer ba^ Äupferfalj barauS entfernt werben. Sbenfo 
fann man tiarjfialtigem, imprägnirtem §oIj (Sienl^olj) burd^ 
Sllfol^ol mit bem |)arje fämmllic^eg ^upferfalj entjiel)en. 
ÜRan erl^ält beim ©inbampfen biefer alfo^olifdjen Söiung 
eine grüne, §arj unb Supferoj^b entljaltenbe SKaffe. SluS 
biefen S3eoba^tungen folgt, ia^ bie SSeftanbt^eile be^ Supfer* 
öitriolg im ^olje burc^ ba§ ^arj gebunben werben. 

Unterfuc^t man enblic^ jur ööfligen Sntfcöeibung ber 
grage, ob bei biefer ?tufnaf|me t)on SupferfaJj nid)t auc^ 
anbere S3eftanbtf|eile be§ $oIje§ mit wirf en, ein unb ba^felbe 
§oIj t)or unb nad^ ber 3mprägnirung, fo ergiebt fic^ bie 
l)öd^ft merfroürbige 2^^atfad^e, ba§ imprägnirteS ^olj weniger 
©tidfftoff entfjält aU nid^t imprägnirteS, ja e^ ift möglicfi, 
burd^ anfjaltenbeg SJej^anbeln be§ |)oIjeS mit Kupfervitriol* 
löfung fämmtlid^e fticfftofffialttgen 95eftanbt^eile auS bem 
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|)oIge augjujie^en. SKan finbct bie ftidftoff^altige ©ubftanj 
in bcr Söfung tt)icbcr. 

§inftc^tlid^ ber brüten grage fü^rt Äönig aug: SBir 
l^oben gefeiten, ba^ bic ftidftofffjaltigen ffleftanbtl^eilc t)orjug§=^ 
toeifc alg fäulnifecrregcnb wirfen; entfernen mir biefe, tt)ie 
eS burd^ bie fflel^anbfung mit Äu^^fermtriol gejd^iel^t, bann 
ift bem §oIge ber ffleftanbtl^eil genommen, tneld^er al§ fein 
gefäl^rlid^fter geinb beim Sagern in ßnft nnb geud^tigfeit 
auftritt. 

9iac^ biefen ^Beobachtungen glaubt Äönig bie 8Jer*= 
mut^ung auSfpred^en ju fönnen, ia^ njal^rfd^einlid^ aud^ 
anbere ©ubftanjen, mit benen man günftige 9iefultate bei 
ber Smprägnirung erl^ielt, toie ba^ Sl^Iorjin! ober bie 
äRutterlauge ber Salinen (ß^Iornatrium), in äl^nlid^er SBeife 
löfenb auf bie eitoeifeartigen ©toffe be§ ^olgeg mirfen unb 
fie an^ bemfelben au^jiel^en. @S mag aber bie ßonferoirung 
burd^ Su^jferöitriol aud^ noc§ baburd) bebingt n^erben, ba| 
bic entfte^enbe Supferfaijüerbinbung bie 5ßoren be§ |)oIjeg 
melir ober weniger erfüfit, bie ^oljfafer umMeibet unb fo 
ben ©auerftoff abhält, fottjie ferner ba§ §oIj toeniger ju* 
gänglid^ für Snfecten mad^t. 

2)iefe 2;t)atfadE)en ftimmen mit ber (grfd^einung, meiere 
bie ?ßraji§ gezeigt l^at, öollfommen überein. 2Ran ^at 
gefunben, ba§ tt)eid^e§ §otj t)on lodEerem ©efüge nad^ bem 
Smprägniren oiet länger l^ält al§ bic^tere§; nad^ ben an* 
geführten SBerfud^en erHärt fid^ bieg einfach baraug, ia^ 
au§ grofeeQigem, ttjeid^erem^olje bie ftidfftoff faltigen SKaterien 
burc| ben Äupferöitriol Diel leidster auSgettjafd^en merben, 
alg au§ bem bid^ten, fc^toeren |)otii. 

2)ie SSerfud^e gaben aber ber ^rajiS jugleid^ ben SBeg 
an, auf meldte SBeife am öorttieil^afteftfu mit ^mtfermtriol 
iraprögnirt toerben fann. (£§ mirb bei bünnen ^&litxr\, um 
bie eitoeifeartige ©ubftanj augjujiel^en, genügen, ba§ |)oIj 
längere 3cit iu einer 1— 27oigctt ÄupferöitrioUöfung unter 
öfterem SSetoegen liegen ju laffen. SiidEere ^öljer bagegen 
toirb man in ^öfjernen ober fteinernen Oefäfeen (SJteiaüe 
loerben burc^ Äupferoitriol angegriffen) mit burd^ SBaffer^ 
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bampf erl^i^ter SBitrioIIöfung bel^anbeln ober, ttjo bie§ angelet, 
fie nad) bem S3ouc^erie')c^en Sßcrfal^ren intprägniren. 

SBcnn biStpeiten ble Smprägnirunggüerjuci^c nid^t ba§ 
ge^offte SRefuttat ergeben l^aben, "fo mag bie Urfad^e barin 
liegen, ba% man bie Sintaud^ung nur fo lange t)at bauern 
laffen, alg jur 2!ränfung nötl^ig roar, toäl^renb nid^t 
Sränfung, fonbern nur 8lu8laugung, bie üiel länger bauert, 
tt)ie fid^ au§ bem obigen ergiebt, ben Qxoed erretten läfet 

SBeltti, bem bie SCuSfiirjrungen Äönig§ ni^t öoQ- 
fommen genügen, erinnert baran, ba§ bie d^emifd^e SReaction 
jttjifd^en |>oIj unb Äupferöitriol, bie ttJä^renb ber Smprög* 
nirung eintritt, nod^ nid^t aU abgefd^Ipffen ju Betrad^ten 
ift, unb bafe fd^on l^äufig beobad^tet tt)urbe, ba^ ba§ Supfer 
beg S'upferöitriote bei längerer Serül^rung mit bem |)oIje 
fid^ regulinijd^ au§f(^eibet unb ba^ §oIj mel^r ober njeniger 
gefc^tt)ärät erfd^eint. S)iefe ©rfd^einungen erflären fidEi aud^ 
öoHfommen genügenb eine§tl^eil§ au§ ber rebucirenben ©in- 
mirfung ber Organismen auf ba§> Äupferofqb unb anberfeitS 
au§ ber großen SSertt^anbtfd^aft ber ©d^ttjefelfäure ju SBaffcr- 
ftoff unb ©auerftoff, um SBaffer ju bilben, njoburc^ ba§ 
|)oIj bann loieber in einen bi§ ju einem gemiffen ®rabe 
öerfol^Iten ^i^f^cinb üerfe^t werben n)irb. S)ie SBirfung ber 
d^emifd^en 9?eaction auf bie ooöfommene ßouferöirung be§ 
|)oIje§ läßt fid^ aud^ übrigeng f el^r leidet me folgt erKären : 
Snbem nämlidEi bie gafern unb üieHeid^t aud^ ^oren be§ 
§oIje§ burdö bie Slebuction be§ Äupferof^beS mit einer 
entfpred^enben metallifd^en Äu^)ferl)aut umHeibet ttjerben, toirb 
aud^ ben fäulnifeerregenben ©inpffen ber Suft unb be§ 
SBafferS mel^r ober tt)eniger ©inl^olt gefc^el^en muffen. Sn- 
fofern aber burd^ biefe Umftänbe aUein ba§ §oIj t)or biefen 
öon au^en fommenben Sinmirfungen nid^t üollfommen be* 
fd^ü^t loerben foBte, fo toirb bod^ bie burd^ bie ©cfimefel' 
fäure bett)irfte Slrt ber SSerfol^tung ber |)ol5fafer jebem 
fäulnifeerregenben ©influffe miberftel^en fönnen. 

S)a6 ein folc^er ©rfolg aud^ Joirflid^ eintritt, beobai^tete 
SBelt^. 83ei einem S3efud)e ber fd^on öon ben alten Slömern 
betriebenen ^upfergruben üon Siiotinto im füblic^en Spanien 
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l^atte er ©elcgenl^eit, ber (Sröjfnung eincg alten römifdien 
©toüenS beijutool^nen, ber fic^, o^nc auf |)inbermffe ju 
fto^en, fogteic^ öffnen lie^. 2)iefer ©tollen, ber ganj in 
Zimmerung ftanb, jeigte fid^ beinal^e nodj ganj in bem= 
fetben 3"f^ö"^^f ^i^ ^^ fid^ roal^rfdjeinlic^ jc^on öor circa 
1800 Satiren befanb. S)ie Si^i^w^^^w^Ö ^^r aßerbingg ge^^ 
fd^roärjt unb t^eilttjeife mit ben ttjunberlid^ften ä^it^nungen 
auSgefd^iebenen regulinifc^en Äupferg nebft Äupferbitriof* 
fr^ftaßen gefd^müdt, aber übrigen^ merfroürbig gut erl^altcn. 
@m fc^Iagenber SöettJei^, ba§ Äupferöitriol ba§ |)ofj nid^t 
fel^r jd&neH öerfaulen lä^t. 

SBettQ jiel^t unter 3ii9i^ii"i>rf^9ung biefer S^fjatfac^e 
folgenbe @cl|lüffe: 3)urd^ bie erfte @intt)irfung be§ Äupfer== 
üitrioU njerben bem ^oljc bie [tidftoff^altigen S3eftanbtl^eile 
entgogen, ttjetd^e fonft ben Eintritt be§ gauleng befd^Ieunigen 
njürben. S)amit jugfeii^ merben bie ^oren be^ ^oljeS burdj 
bie entftel^enbe Äupfer^^argöerbinbung erfüllt, bie ^oljfafer 
iimfleibet, baburd) oorläufig ber Zutritt be§ @auerftoffe§ 
erf(^tt)ert unb fd)äb(id)e Snfecten abgel^alten. SBeiter wirb 
bei längerer 85erüf)ruug mit bem ^olje bag Äupferoj^b ju 
regulinifd^em Tupfer rebucirt, n)elc^e§ bie |)oIjfafer fo ju 
fagen I)ermetifc^ oerjdiliejst. ®nbli^ aber mad^t bie frei« 
gemorbene ©d^ttjefelfäure i^re SBeriDanbtfdiaft jum ©auerftoff 
unb SBafferftoff be§ §oIje§ geltenb unb üerje^t biefeS ba* 
burd^ in einen big ju einem gemiffen ®rab üerfol^Iten ßn^' 
tanb, ttjobei überhaupt öon feiner göulnife mel^r bie SRebe 
ein fann. Sing biefen SSerfud^en möd^te fid^ ba§ Sftefultat 
ableiten laffen, bafe ber Äupferüitriol unter allen big je^t 
befannten Sonjerüirunggmitteln für §oIj mat|rfd)einlidj bog 
befte ift. 

S3ei SlnttJenbung üon S^eerbeftißaten barf man rool^l 
mit ©id^erl^eit annei^men, ba% eine c^emifdie SSerbinbung 
berfelben mit ber §oIjfafer ober bem nod^ etttja öortjanbenen 
^eÖfaftc nic^t ftattfinbet, fonbern ha^ biefe 5ßrobucte eben 
nur bur^ il^re l^eröorragenb antifeptifd^en ©igenfdjaften bog 
§oIj JU conferüiren öermögen. 
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®a§ Srocftien be§ ^oIje§ trögt, tocnti cS aud^ nidjt 
birect ju ben ©onferöirung^üerfa^ren im eigetitlid^en ©inne 
gejäf|(t ttjerben fann, boc| unenblid^ gut längeren Sauer 
begfelben, ganj 6ejonber§ unb l&auptfä^Iic§ aber baju bei, 
ba§ bie an§ |)oIj gefertigten Dbjecte fi(| fo wenig aU 
möglid^ werfen, öergietjen, fd^toinben ober reiben, wie wir 
bie§ öielfad^ beobad^ten fönnen. SÖSirb beim S5au eines 
§aufe§ j. S3* grünet, ba§ l^eigt frifi^eS §oIj, weld^eS nid^t 
öortier genügenb auSgetrodEnet war, öerwenbet, fo l^at bie§ 
beim S)ad^ftu^I, bei ben genfter* unb S^l^ürftöcfen, weld^e 
nid^t fid^tbar finb, bie ja aud^ nur im einfach bel^auenen 
^uftanbe jur Slnwenbung gelangen, nid^tS ju fagen; biefe§ 
grüne $oIj madjt fid^ aber bei genftern unb 2;^üren fel^r 
unangenel^m bemerkbar, benn e§ trocfnet in lürjerer 3^it 
au§, genfter unb 2;pren fdE)Iiefeen nid^t, überall Haffen 
mel^rere ©entimeter weite ^toifd^^nräume unb in ben ^oi)n^ 
räumen l^errfd^t 3"9f ioi SQSinter finb biefelben nid^t auf 
bie normale 2:emperatur ju bringen, weil fortwä^renb öon 
au§en bie falte Suft ungetjinbert Zutritt I)at. S5ei SÄöbetn 
aus nid^t trodEenem ^olje fd^Iiepen bie 2t)üren nid^t, bie 
©d^ublaben u. f. w. woüen l^äufig nid^t functioniren, weil 
fic^ ba^ gange ©tüdE geworfen I)at, ja l^äufig reiben fold^e 
SKöbel plö^Iid^ unter einem Dernel^mbaren Äraren; fie 
fte^en je^t in einem möftig warmen 9iaume unb mad^eti 
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nun erft ade jene Söcränberungen burd^, toeld^en fte üor 
i^rcr SBcrarbcituttg Ratten unterjogctt tt)erben jotten. 

93ei biefen Sßcrtücnbuitgen ift bem §oIje nun nad^* 
Irägli^ noc^ ©elegenl^eit geboten auSjutrodnen, feinen 
geuc^tigfeitggel^alt ju berUeren unb in einen fold^en 3"ftönb 
überkugelten, ba^ feine ®auer^aftig!eit nid^t öertttrjt tuirb. 
SlnberS aber ift e§ mit fold^em ^olje, weld^eS an ©teilen 
öernjenbet tt)irb, bei meldten e§ ber @intt)irfung ber ßuft 
entjogen toirb, njo eg feine ©elegenl^eit l^at, ben SBaffer^ 
gel^alt abzugeben, mt j. S3. bei in bie @rbe gebetteten 
Satten, bei SBerttJenbung ju S)ippelbäunten u. f. f.; I^ier 
leibet bie geftigfeit beg SD?ateria(§ entfc^ieben ganj tpefent* 
liefen (Sintrag, ba^ ^oi^ beginnt, mil bie geuc^tigfeit feinen 
2tu§tt)eg finbet, ju ftodEen, ntorft^ unb fau( gu toerben unb 
bebarf balbiger Slu^med^glung ; e§ ge^t toeit t)or ber burd^- 
fdinittlid^en 35auer ju (Srunbe. 

2)iefe l^ier angefüfirten Umftänbe allein genügen fd^on, 
um auf ba§ SluStrodnen beg ^otje^ öor ber SSerarbeitung 
ben entfprec^euben SEBertt) ju legen, unb mir fefjen aud^ in 
ber 2^löat bie Seftrebungen, möglic^ft trocfeneö |)oIj jur 
SSerarbeitung ju berroenben, menn aud^ nid^t allenthalben, 
fo bod) öielfat^ in unferen ©emerben unb Snbuftrien. Wit^ 
ju üerarbeitenbe ^olj fott auf natürlid^em (burd^ langet 
Siegen an ber Suft unter S)ad^) ober auf fünftlid^em SBege 
(in gel^eijten gefd^Ioffenen 9löumeu) getrotfnet merben. 

2)er einfadöftc unb fid^erfte SEBeg, um gefunbe^ SrodEnen 
unb ba^er Sonferüiren gegen SSeränberungen be§ §oIje§ ju 
erreidften, ift bie »rid^tige S3a^I ber gäUjeit«, morauf immer 
großeig ©emid^t ju legen fein mirb, metd^eg fonftige Son^^ 
fermrungSmitlel unb 3Jerfaf|ren aud^ jur Slnmenbung fommt. 

S)er JU fäßenbe SBaum foH erft im grü^jal^r gefdfält 
werben unb bann fo fte^en bleiben bis jum ©pätlierbfte ; 
ber SBaum fann babei einigermo^en fid^ fd^on in ben äußeren 
Sal^rringen lufttrodEnen, o|ne ju fpringen, bie Säfte fteigen 
nad) oben gur StuSbilbung be§ (SejnjeigeS unb erft bei 
(Stodfung berfelben unb itad^bem ade S3Iätter üoUftänbig 
abgefallen finb, foH ber 93aum gefällt merben. Se^t glaubt 

2lnb^2. ^a8 (Sonferbirtn bcS $oIsc8. 2 
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man biefe§ SSerfal^ren ttid^t mel^r einl^alten ju muffen unb 
faßt ben 93aum einfad^ im ^erbft ober grüfjja^r, mobei e§ 
noc^ red^t oft üorfommt, ba§ man e§ mit ber gättseit nic^t 
fo genau nimmt, aU bie§ unbebingt erforberlid^ loäre. Ob 
man im SEBinter ober im grü^jal^r fällen foö, barüber finb 
bie äReinungen nod^ fel^r üerfd^ieben. Sn ben SBintermonaten, 
«30 bie ©äfte im ©tamm üerbicft finb unb ber ©aftjuflufe 
aufgel^ört l^at, ober im grü^jafir, tt)o berfelbe bereits in 
gen)iffem Quantum in ben Stamm geftiegen ift, ju föHcn, 
bürfte benn bod^ immerl^in ein Unterfd^ieb fein. 3n festerem 
gaÜe tt)irb man alferbingS ben gefällten ©tamm fo (ange 
liegen laffen, bi§ bie ©äfte gur SluSbilbung be§ SlattmerfeS 
aus bem ©tamm getreten finb, b. f). bis bie 83Iätter metfen 
unb abfallen. ®rft nad^ bem njerben Slefte unb 3BipfeI ab* 
gel^auen, im §erbfte fofort. 33au^oIj (©tämme) foßte niemals 
in ber ©oftjeit gefaßt ttjerben; bie ©äfte geratl^en in ®äl^^ 
rung, öon ber fie t)erl)ältni§mä§ig fd^neß in gäulni^ über* 
ge^en unb ift alsbann fold^eS §oIj bereits als fd^mammig gu 
betrad^ten unb bilbet au^erbem noc^ bie Srutftätte einer 
3Äaffe Snfecten. 

S)aS SluStrocf neu beS ^oljeS gel)t in üerfc^iebener S33eife 
oor fid^, ba aber bie natürlid^e 2!rodnung ftets eine längere 
S)auer beanfprud)t, fo ift man, ttjenn eS fid^ um eine folgenbe 
Smprägnirung l)anbelt, feiten in ber ßage, fic^ mit biefer 
begnügen ju fönncn, fonbern man mu§ jum fünftlid^en 
SrodEnen f^reiten, bocf) fann biefe le^tere nid)t ftattfinben, 
toenn eS fi(| nur barum ^anbelt, baS §o(j ju Sßu^gegen^ 
ftänben »erarbeiten ju fönnen, bie bei ttjeiterer SluStrodnung 
i^re gorm u. f. xo. mögtid)ft tnenig änbern foßen. 

35er ©aft^^ bejiel^ungSmeije ^affergel^att ber §öfjer 
oariirt nid^t nur nadj ber Slrt berfelben, fonbern aud^ nac^ 
bem Sitter, nac^ einjetnen Xf)ei(en berfelben unb nad^ ben 
SutireSjeiten. Sei toeid^en Saub= unb 9?abetl^öljern tiariirt 
berfelbe jmifd^en 20 unb 607o beS Sotalgemid^teS unb ift 
in ben gemäßigten ß^nen ttjä^renb ber SJJonate December, 
Sänner unb g^ebruar am größten, im SKärj unb 9Ipri( am 
fleinften. 
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SBirb gefälltes §oIj in einem gefc^üfeten 9?Qum SRonote 
unb Saläre lang ber ©intoirfung ber Suft ausgefegt, fo 
öerbunftet ein großer 2:{)eil be§ SBafjerg 2c. bi§ auf 107o 
unb man eri)ält lufttrocfeneg ^ol^. 

®er ^rocefe beg SlugtroJnenS gel^t bei leidstem unb 
lofem ^olje, n^ie SßJeiben, Saftanien, fd^neller al8 bei Rattern, 
feftcm |)otje, wie ©d^e unb SBuc^e, öor fic^. Slud^ öon ber 
2lrt ber ©aftbeftanbtl)eile l^ängt baö Srodnen ab. ®ag im 
SBinter gefc^tagene ^olj, meld^eS am meiften ©aftbeftanb^ 
tl^eite euti)ält, trocfnet unüoHfommener afö ©ommerl^olj. 
2)ie Sßerbunftung erfolgt am ftärfften nadi ber §irnflä^e 
ju, geringer in rabialer Siid^tung unb am fd^tt)äd|ften nad) 
ber ©piegelfeite. Sluf ben 2:rocfnung§proce§ ftnb natürlid^ 
auc^ äußere Umftänbe üon @influ§, wie: üorl^anbene 95e* 
toegung ber Suft, S^emperatur unb 5^ud^tigfeit§gel&alt ber^ 
felben unb enblic^ bie ©röfee ber ju trodnenben ^oljftüde 
unb ber Umftanb, ob biefelben nod) üon ber SRinbe um* 
geben ober o!^ne biefelbe jum Srodnen fommen. 8lu§ allen 
btefen Umftänben ergiebt fid) aber, bafe bie S)auer ber 
Slugtrodnung eine fe^r t)erjd)iebene fein !ann. ®efpalteneg 
^olj in Scheitern fann in einem luftigen |)oIjfcl^uppen fd^on 
itac^ einem ^af)xt lufttroden werben; auc^ erreid^en 85alfen 
nad^ biefer ßeit meift eine folc^e S^roden^eit, \>a% fie überaß 
ha SJerwenbung finben fönnen, wo i^re weitere 5lu§trodnung 
möglich ift. 

$oIj aber, weld^eS einer weitergel^enben Bearbeitung 
unterjogen werben foQ — fogenannteS SBerfl^otj — foK ftets 
metirere Sö^te in einem luftigen ©d^uppen trodnen ober 
ntefrere SKonate in einer gut öentilirten SErodenfammer 
(legen, bamit bie au§ bem)elben l^ergefteDten ©egenftänbe 
fielen, b. f). fic^ nid^t merüid) in ber gotm mel^r oeränbern. 
©id^enl^oli, ttJeld^e« im ®d)iffbau SSerwenbung finben foll, 
ipirb erft nad^ 6 — 7jä{|riger S^rodnung benäht. 

3n golge be§ 3lugtrodnen§ unb ©d^winbenS reiben 
vunbe §öljer ber Sänge nadE) leilförmig auf; oft bilben ftd^ 
jToei biametral gegenüber liegenbe Älüfte, burc§ weld^e ber 
©tamm in jWei leidet gefrümmte ^albl^öljer ju jerpla^en 



20 ^^rocfrrcn bei? §ol8c8. 

brol^t. Dicfem Umftanbe fann man bcgcgnett, tücnn man 
bie ©tämmc in bcr SRinbe trodnen lägt; bann erfolgt bie 
SSerbunftung (angfamer unb gteid^mägiger* Um aber im 
leiteten gaße bie äugtrorfnung nid^t aHju lange ^inan§* 
jufd^ieben, empfiehlt e^ ftd6, in bie SRinbe eine fd^rauben:: 
förmige gurd^e ben Stamm entlang einjufd^neiben. SlnberfeitS 
aber ift eg and^ manchmal öon Sortl^eil, bie ^irnJ^otjenbcn 
mit^ßapier ju üerHeben, nm bie äugbunftung jn öerlangfamen. 

Um frifc^ gefällte^ §oIj Döttig augjutrodnen, ift e^ 
crforberlic^, ba^felbe junä^ft anf re^t trodene unb luftige 
?ßiä|e aufjubauen, unb jroar fo, bafe bie Suft jeben einjelnen 
©tamm überall beftreic|en fann unb nid^t, toie eg oft t^or* 
fommt, j. 95. ganjc Raufen frifd^ gefaßter Stämme oft 
meljrere äRonate (ang nur fo aufeinanber gen)orfen liegen 
lägt, ttjoburd^ fc^on üor bem Abführen ber Sor!en!äfer unb 
anbere bem ^o(j gefäl^rlic^e Snfecten il^re SSerl^eerung be« 
ginnen. Um gute§, gleid^mägig getrodfneteS §oIj gu erl^alten, 
mug man bie Stämme oon S^i* i^ 3^i* umlegen unb oor 
aSinb unb SBetter, fotoie aud^ öor ber Sonne fd^üfeen. 

|)aIbl^oIj reigt in ber SRegef, mcnigfteng in ber 9ltnbe 
nic^t auf ober befommt nur Heine SRiffe. SBiertelJ^oIj reigt 
nid^t, frümmt fid^ aber nad^ ber ßänge unb Duere. SSier= 
fantig befd^Iageneg ^olj, mit bem Splint in ber äßitte^ 
reigt ftärfer atö 9iunbl^oIj in ber 9tinbe, aber fc^ttjäd^er alg 
berappelteS. S3retter frümmen fid^ bogenförmig, meift nur 
in ber SSreitenrid^tung, fo bag fie l|ot|t merben; am toenigften 
bie aus ber Stammegmitte gefd^nittenen Sretter. 

2)ag natürliche Jirodfnen ber $ö(jer ijat ftetg im Sd^atten 
auf untergelegten Älöfeen in einem luftigen Schuppen ju 
erfolgen. Sine gegenfeitige SSerül^rung ber ^öfjer beim 
ßagern barf nid^t ftattfinben; bie Suft muß gleid^mägig ju 
allen J^eilen ber §öfjer gelangen fönneu. @g empfiel^It fic^ 
ferner, bie obenernjätjnten ?ßunfte gu berücffid^tigen, alfo 
bag |)oIj in ber SRinbe ju laffen unb eüentueö bag §irn* 
l^olj mit Rapier ju üerfleben. Sn öielen gätlen ift eS aber 
am jujecfmägigften, fofort eine 3ert^ei(ung unb ^^rfleinerung 
ber Stämme in folc^e Stücfe üorjunel^men, mie fie fpäter 
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naä) geringer lüeiterer Bearbeitung SSertüenbung finben foßen. 
©0 fc^neibet man j. S3. bie ©tämme in furje S^Iinber, 
loenn e^ pdf) um i^erfteöung ber Drurfttjatj(en in ©pinnereien 
l^anbelt; auc^ biejeS jert^eilte |)oIj mufe auf Duerl^ötjern 
in einem trodenen, luftigen ©c^uppen gelagert loerben. 

Slngefid^tg be^ ©influffeg, tüeld^en bie gäKungSjcit ber 
93äume auf bie fpätere ©rl^altung ausübt, erjcfteint eS öon 
SBid^tigfeit, ein SBerfal^ren ju fennen, um ben 3citpunft ber 
gäöung JU beftimmen. ©iefer 5ßunft läßt fid^ erfennen, 
roenu man bie Slnjeid^en ber begetabilifdjen ?(natomie unb 
$fl5fioIogie t)ergleic|t; ba§ aufeerl^alb ber ©aftjeit in ber 
luinterlic^en ?Ru|e gefällte §o[j enthält nämlid^ im Ueberf{u§ 
ein in ©eftalt öon hörnern in ben Qeüen angejammelte^ 
äRarf, enttüeber afö marfige Strahlen ober alg l^oljigeg 
^cttgeiDebe, Wogegen bei bem im ©afte gefällten ^olje bie§ 
nie ber gafl ift. 

2)ie @igenfd)aft, toeld^e ba§ SKarf befi^t, unter (Sin== 
tüirfung üon 3ob eine öiofette gätbung anjunel^men, ge- 
ftattet mit Seid^tigfeit, fein SSort)anbenfein anzugeben, unb 
beim ©djenJ^oIge befonberS, tt)o breite marfige ©treifen fidi 
leidit mit bloßem 8luge erfennen laffen, fann ba§ Sor== 
I)anben)ein öon SRarf in bem ^olje fogar ol^ne SBeitereg 
mal^rgenommen toerben. SBenn man eine Duerfd^nittpd^e 
üon im SBinter gefädtem |)oIje mit einer Soblöfung be« 
l^anbelt, fo fielet man bie marfigen ©tral^Ien in ©eftalt 
bunfler, faft tintenfarbiger ßinien erfc^einen, ttjeld^e fic^ auf 
bem bur^ bie gärbung mit 3ob t)erurfa(^ten gelben Unter:= 
grunbe Don ^oljfafern, Qtüen unb ®emeben l^eröorl^eben. 

9iid^t§ Sle^nlid^eS jjeigt fic^ bagegen bei einem im ©aft 
gel^auenen §oIje; bie ganje ©d^nittfläc^e färbt fid^ glei^= 
mäfeig gelb unb bie marügen ©trollten unterfd^eiben fid^ 
t)on bem übrigen 2:^ei(e nur burc^ il^re ein toenig blaffere 
gärbung. 

liefen Slu^f fil^rungen entgegen ^ält § e i n g e r I i n g ben 
(äinffufe ber gäKunggjeit auf bie @ntfte(|ung t)on 3^i^Hw^9^* 
probucten für ööKig beIangto§. Stile ^erfefeungSerfd^einungen 
finb nad^ if|m auf organifirte Fermente äurfidjufü^ren unb 
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für bcrcn (Sntiüicflung ift bic ©cgenttjort üon SBaffcr S5e^ 
bingung. Sc roaffer^ ober faftrcicfter ein SBaum ift, umfo* 
me^r wirb bie ©ntroirffung ber 3crfcfeung§erreger begünftigt. 
®a§ faftreic^ere ©ommcr^olj ntü^te nad^ ^einjcrling 
rofd^er ber^crfe^ung onl^eimfallen, wenn eg nic^t nad) ber 
gäHung n)ä^renb ber l^eifeen Sal^reSjeit einen SBafferöerluft 
erlitte. Slfö günftigeS äRoment bei ber SBinterfäQung ift 
^erDorjul^ebeii, bag ba^ nad) ber ^ädung im 3Ba(be lagernbe 
^olj ttjeniger ben Singriffen ber 3^^^fewngSerreger unter- 
njorfen ift, ba bie SntmidEtung ber festeren gel^entmt ober 
beinal^e aufgehoben ift, mäl^renb in ber ^ei^en ©ommerSjeit 
baö ^olj, totnn e§ nic^t rafd^ getrodfnet wirb, leicht t)Ou 
ben maffen^aft üoriianbenen ^crfe^unglerregern jerftört wirb. 

©ottjol^l ba§ im SBinter tt)ie im Sommer gefällte §olj 
unterliegt, ttjenn eg mit ^crfe^ung^erregern unter geeigneten 
S3ebingungen in Serü^rung fommt, ber gäulnife. gür 
§öljer, njeld^e conjeröirt ttjerben foHen, ttjirb l^infic^ttid^ ber 
§ätlung nur baS ju beobachten fein, bafe man bi§ jur be« 
ginnenben ©onferöirung bafür «Sorge trägt, ba§ bie ©ölger 
nid^t unter S3ebingungen lagern (feucht, mangelhafter Suft* 
jutritt), bie bie SntmidElung ber 3crfe^ung§erreger begünftigen. 
3m Sommer gefällte^ ^otj foH raf(| entrinbet ttjerben, 
bamit e§ trodEnet; im SBinter gefaßte^ l^ingegen mufe tt)äl|renb 
ber naffen SatireS^eit in ber JRinbe bleiben uub erft bei 
beginn ber ttjärmeren ^a^regjeit entrinbet ttJerben, n)eil bie 
Sftinbe SdjU^ bietet gegen ba^ (Sinbringen ber ^^rfe^ung«* 
erreger. 

@egen baS SRiffigmerben buri^näfeten (Sid;enl^olje§ 
empfiel^lt SB. SBagner folgenbe SSerfic^erungSma^regeln : 
2)ie Stämme »erben in nod) feud^tem Siiftö^i^c in 3 — 4 (Sm. 
ftarfe 2)ieten gefc^nitten unb lefetere in ber üblid^en SBeife 
in einem JRaume mit mäfeigem Suftn?ed^fel aufgefd^id^tet. 3n 
biefem ^i^ftanbe muffen bie fielen eiroa 3—6 3Äonate 
liegen, bi§ fie ol^ne ®efaf|r ju 3Köbeln verarbeitet tt)erben 
fönnen. ®ie an bem Stamme ringsum angefefeten 9iiffe 
fefeen fid) in ben fo be^anbelten S)ielen nidjt fort. 9Ser=^ 
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faffer ()at bicfc 2Retl^obe bei 5ßfeilcrteftcn ber SRömerbrüdc 
in 2Rainj mit grfolg angetüenbct. 

S)a§ füttftlid^e Slu^trorfnen öon ^olj gefd^iel^t 
auf bie äBcije, ba§ man bie ju trodnenben ©tüde in einem 
^öljerncn Äaften aufftapelt, beffen Sänge etwa 6 ÜKeter, 
«reite 2 SWeter unb $ö^e IV2 2Keter beträgt. ®er Saften 
ift au§ eid^enen ^foften gearbeitet, bie burdö ftcirfe eiferne 
Steifen jufammenge^alten werben. 3ft ber Saften mit ben 
au^jutrodfnenben ^öf^ern gefußt, fo öerftrei^t man forg« 
faltig alle 5"gen, üerfeirt mögli^ft feft bie Deffnung unb 
läfet nun bur(| ein 9to^r, bag öon einem in ber ?iä|e 6e* 
finblid^en ©ampffeffel auöge^t unb in ben Saften einmünbet, 
ben SJampf in benfelben einftrömen. Um bem 3^^fpi^i"8^^ 
beg SaftenS öorjubeugen, ift berfelbe mit einem @idE|er^eit§* 
öentif öerfel^en. SWan lä^t ben S)ampf gegen 12 ©tunben 
lang auf ba§ ^ol^j eintoirlEen, bamit er bie ©äfte beS §oIje§ 
augjietie. hierauf erfolgt ia^ 2;rocInen be§ $oIjeg an ber 
Suft. ^ie^u ift aber goIgenbeS ju bemerfen : ^a§ SSerfa^ren 
foK baS Stug^iel^en ber ^flanjenjäfte beroerf ftettigen ; aÖein 
e§ fommt, toie erfid^tlid^, tfieuer ju fte^en, ift be^l^alb nid^t 
aQgemein in ©ebraud^ unb mit SSortfjeil nur bei l^arten 
^öljern, j. 93. ©id^entjol^, anjutt)enben, tt)eit bag Sluötrodfnen 
be§ ©id^enl^oljeg an ber Suft ein big jwei Saläre (unter 
Umftänben aud^ me^r) in Slnfprud^ nimmt. S)a§ ©inttjeid^en 
ber §ö(jer in SBaffer unb nad^^erige^ Srodnen an ber 
Suft ift gut, pafetaber aud^ nur für ^arte^öUer. SSSei^e 
^öljer fünftlid) ju trocfnen, ift nid^t öfonomifdö, ba j. S. 
fic^tene Sretter unb ^foften na^ SSerl^ältnife il^rer ©tärfe 
bei trodfener SBitterung bereite nad) 6—8 SBod^en au§* 
getrocfnet finb. (gs^ brandet n)of)I nid^t ermähnt ju tt)erben, 
ba§ l^artcg ^olj mit SSortl^eit unter freiem §immel, meic^eg 
hingegen unter 3)ad^ getrocfnet mirb. 3)ie geud^tigfeit im 
^ofge rü^rt oom ©aft ^er, ber au§ ber Qdt beg organifc^en 
aäad^St^umg in ben Qtüen jurüdEgebüeben ift. Sllfo nid^t 
ein beliebiger frember Sörper, fonbern ein ©toff, ber jur 
^oljfubftanj felbft in na^en üermanbtfd^aftlid^en Söeiiel^ungen 
fielet; benn bag Seben prt aud^ in ben älteften S3aum« 
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ftämmcn nie auf unb bic d^cmifc^cn Umtoonblungen tüerbcn 
mit bem gäöen unb 3iiici&"^ii>f^ in 85tetter burd^auS nic^t 
bcenbet. @rft aömäl^Iid^ Ijört bie organifd^c JBetoegung bcr 
©toffc auf, bie ^oljfafer ftirbt nad^ unb nad^ enbU(| ab, 
nad^bcm fte fid^ in il&ren @igenf(^aften mefentlid^ öerönbert 
l^at. S^re geftigfeit, ©fafticität, bo§ SSoIumen, bie SBiber== 
ftanb§fäf|igfeit $emifd)en Gräften gegenüber finb anberS 
gett)orben. 5Run [teilen biefe ©genfd^aften jttjar im ^ufammen^^ 
^angebamit, bafe baS^oIj ttjül^renb feineg 8lbfterben§ feine 
geuc^tigfeit üerloren I)at, finb aber nic^t allein bauon be* 
bingt. 35enn§oIj, tt)eld^e§ fel^r rafdi getrocfnet inorben ift, 
unb foId}e§, bem ju feiner Slu^trodfnung Qtxt gelaffen njurbe, 
ift wefenilid^ öerfc^ieben. 3m erfteren toirb immer nod) ein 
Seftreben obmalten, tüieber SBaffer anjujietien unb bic 
unterbrod^ene, nid^t beenbete d^emifd^e 2^I|ätigfeit tt)ieber auf* 
junel^men. @§ ift bie§ ber ®runb, warum junget ^olj, 
UJeld^eS fel^r rafd^ getrodfnet Sorben ift, au§ ber ßuft fpäter 
njieber SBoffer aufnimmt unb eine§t|eiK in feinen 3^IIen 
tnieber anfängt, eine gemiffe c^emifd^e 3;]^ätigfeit ju ent* 
ttjidfeln, bereu golge fogenannteö SSerftodfen ift, anbernt^eite 
baburd^, fein urfprünglid^e§ 9[?oIumen tt)ieber einzunehmen 
ftd^ beftrebt — fid^ toirft. S^a§ |)oIj \\m% ttjenn e§ ben 
l^öd^ften ®rab öon fj^fttgfeit, ©fafticität, Unöeränberlidifeit 
in feinem SSoIumen unb SBiberftanb§fät)igfeit atmofpl^ärifd^en 
©inflüffen gegenüber erlangen foH, ganj langfam trocfncn. 



@ine ber be!annteften 2^rodEent)orrid^tungen, bei benen 
bie geuergafe birect ba§ §oIj umfpülen, ift ber Darrofen 
t)on 9?apier jum S^rodEnen öon @dt|iff§baul^öljern. 

©erfelbe läfet fid^ furj tt)ie folgt befd^reiben: ©in öon 
SRauern l^ergeftellteö ®ebäube, toel^eS oben burd^ ©tein« 
platten abgebest njirb, bietet Sftaum für etma 6 — 10 83aum- 
ftämme nebeneinanber unb etma ebenfo öiele übereinanber, 
wobei bie ©tämme einen ©pielraum gtnifd^en fid^ in jeber 
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Steige loffen unb bie 9lei^en burcfi untergelegte Duerfiallen 
Bon einonber entfernt gehalten werben. ?fn bem einen ®nbe 
beS ®ebäubeä 6eftnbet fi(^, bur^ eine etrooS über bie ^a(6e 
§ö^e reidienbe @<^eibemanb öon ben SBaumftämmen ge= 
trennt, bie t^uerung, in bem bai i^euei in einem eigenen, 
Don bilnnen SJänben gebilbeten §erbraume umfcfiloffen ift. 



XtodenatipaTat »on ^apiei. (Ouerftfinitt an bet ©tttnftite.) 

3)urc^ eine feillii^e Oeffnung, melc^ quc^ für bie Slufgabe 
bcr Sörennftoffe bient, Rrömt bie öuft ein, bnr(^ftrei(^t ba§ 
treuer in ber Siii^tung Don oben nad| unten, mtf(E)t fi(^ 
imterroegS mit ben entmirfetten ®ajen unb uerbrennt mit 
benfelben, rooranf bie JJcnergafc unter bem Stofte ^erauS 
unb in ber onberen ^älfte ber Ofenbreite nac^ oben, alS= 
bann etroaS abgefülilt, über bie ermähnte ©c^eibemanb getien 
unb bie Saumftämme ton aÖen ©eiten umfpülen. ®ie er= 
falteten @afe ftreic^en mäf ber Oeffnung am SBoben ber 
(jinteren ©nbraanb, mo fic^ ein 9{auc^fcf|ieber befinbet unb 
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buri^ bell guc^S nac§ bem ©t^otnftein. ^urc^ ben 9tau(^= 
ic^iebet l)Qt mau eä in ber ©eroalt, ben ^ufl ä" regeln, 
bamit bie |)ÖljeT nic^t reifien über ju fc^neU ttodtien. 

Sin onberet Ofen, bet füc biefen Qxoed auä) auf 
einigen iBa^nen benü^t mirb, lägt fid) a(3 eine äirt (£anal=' 
Xtodenanlage bejeiilnen, 6ei ber bie geuetjitge «ntet bem 
33oben angeorbnet finb unb bie gfuergafe flon brei in 
einer äjortammer 6efinbtirf)en geiierungen nat^ fjinten unb 

3ig. 2. 



Sroiftrtappnrat Bon 9Iapifr. (5)uril)(dini(t biir* &eijunfl unb 
iHo^tUitunfl.) 

ic^Ianöenförmiii ein= ober äroeimal nad) Dorne unb jurild 
ftreic^en, e^e fie in ben Si^ornftein münben. ©ielelBen finb 
anfangs auf etioa 3 aReler Sänge fibermölbt, fonft aber 
mit burdjtirotfienen ober ganjen ®ifenp£alten abgebedt. SBor 
bem Srnprögnircn beroirtt man audj Ein Sluätroifnen beS 
^otjeä in eifernen, luftbic^t gcfc^Ioffenen ©efügen bnr(^ eine 
bis ju 60 Sm. Duecffilberjäule gefjeitbe SuftDerbiinnung. 

3)aS le^tere Sßerfa^ren (äfet fic^ befc^teunigen, wenn 
gleirfijeitig eine ©rmärmung beä Sroäengefä^eS ftaitfinbet. 
^te SInroenbuug eines !!)ampfmantelS unb 3e[)eijung burd| 
®ampf ^at fid) als jn foftfpielig erwiefen unb ift in ttieiterc 
ätufna^me nic^t gefommen. S(uc(| bie ^ntoenbung non übec'= 
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^igtem 'S)amp\ jum 2ro(fnen ber Itöljer ^at fic^ Qt§ roittf)» 
fdjflftliiil ungünftig EjerauSgeftedt. 

Sin Slügemeinen ift bei bem lüiiftlii^en Irocfnen, inS» 
öejonbere oon aSerf^ofj, in et^Ö^tem SKa^e ju beaä^ten, bafe 
bte Irocfitung nict)t ju je£)r befc^feuiiigt mtrb, weil baäfelbe 
fünft ju ftart rei|t. SS borf ba^er bie SEemperatut be3 
SrodenraumeS nur anmäfi= 
lic^ gefteigert unb erft nad) U'fl- 3' 

einiget ^cit 6i8 auf 90" S. 
gebtat^t roctben. 9Im ©cfifuffe 
beä jCrodeiiptoceffeS barf eine 
Semperfllur »on 150" ß. 
niefit ü&etf^ritten wecben, 
roeil fonft bo§ öolj brüchig 
tuirb unb fitfe su'bräunen be= 
ginnt. 23et SBaifetgc^ott beiS 
gettodneten iioIäeS batf nic^t 
unter 10 9|Jtocent betragen, 
roeil fonft feine Jeftigfeit uer^ 
ringertmirb.UebrigenS nimmt 
roeitec gefrodnefeö ^olj in ber 
Suft fefir batb roiebet geucJ)ttg^ 
leit onf. 



^todenappaxat tUtn Xrotfenaptarat BDti SUflpier. 

®mpptvt. {Cmaläinitt i>urd) bie ^oljlager.) 

Sei bem ^ier ^a kicfireibenben, in gig. 4 unb 5 a6^ 
gebilbeten ©uippert'fdjen ^rotfenapparat foramen bie5Rau{^» 
unb ^fufirgafe mit bem ju ttodnenben §o[je nidit in S9e= 
rü^rung; et ift eigentli^ jum Srocfnen unb Earbonifireu 
Don ®eipeben beftimmt, läfef fi(^ aber, ttie SJerfucfie bür= 
get^an ^aben, t)ort[)eiifiaft jnm Xrocfnen beg ^oljeä tier> 
roenben. 

35er jum Irodnen benähte Ofen befte^t auä brei ge^ 
mauerten Kammern A, B, C, mel^e butc§ ©c^iebet^üren 
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D, D getrennt finb. 5)teft bret Äammern bitben, wenn bie 
i£c^iebetf)üten aufgesogen finb, eine langgeftrecEte Sommer; 
bie beiben 3;[)üren E, unb E finb auS einem bie SBÖtme 
fi^[ect)t teitenben SWatetiat gefettiflt. 5)a§ ;i« troänenbe ^idIj 
wirb auf bejonbere Sßagen geloben unb biefe in bie Storfen^ 
fammer eingefiitirt, 5ig. 5 ift bec Orunbri^, gig. 4 ein 
Sängäfc^nitt baxä) ben ^tpparat, 53ie Neuerung befinbet 
\iä) au6ecf)alt) beS ?Ipparate§ unb roitb, wenn betfelbe jum 
Jrotfnen unb Earbonifiren Don ©emeben bienen fott, au^ 
jut (Sntroicflung Don trafen benü^t. 

Sig. ^ 



S^rocftnapparat Oon @utppeirt. (Sängenburc^fc^nittO 

3)a§ gfuer ge^t, meuu bie SJorric^tung äiini Xrodnen 
bienen joH, in einen Sufkanat L, welcher oIS Salorifer 
bient. ®ie Suft [trömt bei J ein, ftreit^t im |)eijrD^r ent' 
lang unb erroätnit fid). Um bie jemperolur ber ßuft genau 
auf bie erforbetli^e §b^e ju bringen, ift eine jroeite S«ft= 
ftrömung eingefdiaitet, bnrc^ roelt^e ber beifeen Suft folc^e 
»on nieberer Temperatur ä^S^f^i^' roerbeu !ann; beibc 
Suftjufü^rnngen finb burcfj ©d^iebet regutirbar, nioburc^ 
bie genaue Sfteguliruug ber Seniperotur ermöglicJit toirb. 

S)iefe genau nac^ SBunfi^ tempetirte Suft tritt but^ 
bie Deffnungen m in bie Sommer, bur^ biefelbe in ber 
SRi^tung nacl| ber X^ure E, fättigt fi^ unterioeg§ mit 
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^euc^tigfeit unb trodnet ba& $ofj. 3)ie feud|(e Suft niirb 
nai) bem Samin K abgejiogen, ber ouc^ bte ^aiXQa\i auf« 
.nimmt, na^bem fie bie ßolorifeve oetlaffen Ijaben. 

SBei ber ItocEnung be§ ^oIaeS f^etlt man beit ganjen 
au« brei Sammern 6efte§enben ikaum burcfi eine ©triebe» 
tf|üre in jroei Stbt^eilungcn; in ber erften rcirb ba§ §oIj 
bei 30 — 40 Orab S. längere ^^it Dorgetrocfiiet. 3)ann 
i<i)kht man bie mit ^olj belabenen 9Sagen in bie jtpeite 



Xtodtmpliavat oon @ui))|)ert. 

äbt^eilung unb in biefer wirb bie Srodnung bei 80 bi« 
100 ©rab S., eoentuell auc| met)r, DoHenbet. ©er Stpparat 
bebarf nur eineä geringen SlnfroanbeS an SBrennmaterial, 
geftattet eine genaue iReguIirung ber Xemperatur unb ift 
ie^r einfach ju bcbienen. 33erlet6e fann aadj, in ber ent> 
fpretfienben ©röfee ouSgefü^tf, jum Xrcidnen »on ®ifenbfl^n= 
fc^ttteüen unb oon SÖautjulj bienen. 

f tPden^tiug fäe meth unb Saitf)oIs. 

S)ie Stbbilbungen gig. 6—9 jeigen bie Sonftruction 
eines Xroden^aufeS, unb jmar: 
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gig. 6 baS 3itnere beSfetfien im ßängenburt^ft^nitt; 

^ig. 7 im ®riiubriffe; 

f^ig. 8 im Duer)ii)ititte; 

gig. 9 a unb 9 b bog Sleufeere ber Umfoff imgäniQuent A, 
unb Aj u. j. ID. 

®o2 Xroden^auS, faefien ®rö6e, b. f). innerer 9}Qum 
ftc^ noc^ ben ®imenfionen ber borin ju trotfnenben polier 
tiditet, ift ein au8 ben Dier Umfaffungämouent A,, Aj, A^ 



'Zxodmiiaui für 3BerE= unb Bau^olg- (SSngciiburi$f(()nill bitti^ 
boS 3nnern.) 

Hub Aj gebilbeter unb bnrc^ bie 3)ecfe b flejc^toflencr Slaum. 
®er gufe&obfn be§ XrocEeit^aiifeS ift mit Steinplatten be- 
legt niib mit paraßet laufenben Stinnen »erfctien, bie unter= 
t)aib bcticlbcn nii§münben. 2?on bem in ber SKauerrconb 
A, onjubriiigenben geuerraum g ouä ift ein fagenannter 
§eijcanal d angebrod)!, luelctiet faft burd) bie ganje Sänge 
beä Srocfenraiimeg t)in= unb jurücfgefü^rt ift unb in ben 
üufeer^olb ber 9Jfaiier A, annebraditen Saniin N einmünbet. 
3)er §djcanal d ift aii§ U'/^ biä 20 Sm. weiten %^on' 
röhren jujflmmengeje|t. 8(n ber IScfe b, unb jtnar beren Sängen- 
mitte enttong, ift ferner ein 9iot)r S ongetracfit, roelc^ 



Xxodnttt beS §i)Ii(ä. 



mit triditerfötmige« Oeffnungen »evietien ift imb roetc^eS 
ou§ bem 3:tocEenrflunie buri^ bie SKouer A^ oben burc^> 




Sioitn&aus für SSJetf= unb Söaufiorä. 



gel^enb au§' itiib unterhalb burd) biejelbe Waaex 
witbet in ben Srotfencaum jurüdgefütirt ift. 



Ktotfett^fluB für aBert unb SSau^oIä. (Duerfi^nttt.) 

S)iejeä 9tofir S ift mit einem SSentilotot öerlei)cn unb 
l)at ben Smed. bie ficfi naturgemäfi ofeen anfammetnben 
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®afc unb l^cifec ßuft aufjunc^men unb biefc mit §ilfc beS 
SBentUatoriS B tüieber unterlialb in ben irodenraum ju 
leiten, fo bofe Iiierburd^ bie Temperatur in bemfelben mög* 
Ii(^ft au^gegüd^en wirb. 5)er gcuerraum g münbet aufecr^ 
^aVb ber SRauer A^ bel^ufs ber ©infeucrung unb be§ Qn^t^ 
aug unb ift l^ier mit einer feft öerfc^Iieparen %\)Vixt öer^ 
feigen. Sn ber SWauer A^ ift eine fefte, entfprec^enb grofec, 
bid^t öerfd^Iiepare 2;pre angebrad&t, bie bag ©inbringen 
ber §öfier in ben S^rodEenraum ermögttd^t. 5)ie ju trodnenben 

Sifl. 9 a. 




2:rocfen]Öau8 für SBerf* unb a3a«]^oI§. (Sleugere UmfaffiinflSmauern.) 

§öljer tt)erben, tt)ie ^ig. 6 unb 8 jeigen, auf einem au§ 
ftarfen ^oljpfoften gejimmerten ©efteÖe mit unter== unb 
jttjifd^engelegten ^oljleiften oufgeftapelt. 

2)ie Operation beginnt, wie leidet erttä'rtid^, bamit, 
ba§ mon erft ganj mä|ig einl^eijt, unb jtoar jo, i)a% bie 
Temperatur im 2irodEenraume 30 bi§ 36 @rab 9i. nid^t 
überfteigt. 93ei biefer 2^emperatur beläßt man bag ^olj, 
je nac^ ben 3)imenfionen beSfelben, 6, 8 bi§ 12 ©tunben, 
fteigert bann bie Temperatur auf 48 big 60 ®rab 91. unb 
bel^ält biefe bi§ jur gänjlid^en Slu^troduung bei. ^öl^er afö 
auf 60 ®rabe foH bie &mperatur nid^t gefteigert totxhen, 



weit bie §ßtjer fonft reißen. 93effeE ift eS, bie ^löfäec 
längere 3^'' 6" einei Scmperatuc Don 40 biä 50 @rab 
ju belaffen, als burd^ Srliö^ung beS SerapetatutgrabeS 
bo§ S^rodnen ju forciren. 

5ig. 9 *. 



Sroifen^auä für äßerC' unb Sau^olä. (SfeuSere UmfoftunflBmaiKrn.) 

Eröffnen tion ^oh mittelft maffeten^le^enbet 
Stoffe. 

3)aS itüdiftefienb 6ejcf)tie6fne SJerfa^ren Bon fioc^ unb 
§erte 6eru^t ^autitjäc^lic^ barauf, ba§ ;u be^anbetnbe 
^otj mit einet geuttjtigEeit aufiaiigenben §ülle jo lange ju 
umgeben, U% ia& geroünjcfite 9lefu(tat erreid^t ift; man 

Dlnb^t. Tue (JonlciDiTcii bit $gljc«. 3 
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mufe beoboi^tcn, ba^ bie gcuc^tigfcit, bejtt). bic SBaffcr cnt^ 
jiel^eubcn äRittcI bcrart getoäl^It ' rocrbcn fönnen, ba§ bie* 
jelbcn glcid^gcitig ate antifcptifc^e ©toffc luirfen unb jouitt 
jur Eonferüirung bc3 auf joli^c 833cifc gctrocfnctcn ^olgcß 
beitragen. ®ag ju trodnenbc ^olj fann in gorm öon 
rollen ©tämmen, weld^e üon ber Sorte ober SRinbc befreit 
ober mel^r ober weniger bearbeitet finb, alö Sofjlen, 93retter, 
S3alfen u. f. xo., nad) bem genannten SBcrfal^ren bel^anbelt 
njerben unb gefc^ie^t bie Ausführung loie folgt: 

Sn einem entfprec^enben offenen ober gefc^Ioffenen 
&t\ä% n)elcl^eg je nac^ Sebarf ber äußeren ©eftalt ber ju 
trotfnenben ^öl^er angepaßt conftruirt fein mu% werben 
bie legteren einjcln ober in größerer Slnjal^I vereinigt auf 
fold^e SBeife eingelegt, ha^ fie aüfeitig üon ber bie geuc^* 
tig!eit bejtt). SBaffer entjie^enben ©ubftauj umfüllt finb; 
iolc^e SSSaffer entjie^enbe ©ubftanjen finb üoräugSweifc 
St)tornatrium, S^Iorcalcium u. f. w., beren Äntoenbung fid^ 
je nac^ (Süte, ©tärfe unb 8lrt ber ju be^anbelnben §öljer richtet. 

3n gewiffen gällen fann man aud^ ©emifd^e oon 
S[)IorcaIcium ober S^tornatrium mit antifeptifd) wirfenben 
äRittetn, wie j. 93. Sllaun, Sarbolfäure ober äljnüd^en 
Stoffen, jum S^rotfnen be§ |)olie§ nac^ bem öorliegenben 
3}erfaf|ren benü|en. ®ie ^auptfac^e ift, bafe bem §olge ber 
5ßftanjenfaft burd^ irgenb eine l)t)groffopifc^e ©ubftauj ent* 
gogen wirb unb iomit ba§ fd^neße XrodEnen bei eventueller 
Smprögnirung mit autifeptifd^en aßitteln erreid^t werben 
fann. ®ie S)auer ber UmfiüHung beträgt 10 bis 20 Sage; 
nad^ ©ntfernen ber SBaffer entjie^enben UmI|üQungen wirb 
ba§ fo getrodEnete §oIj nod^ einige ^^t ber atmofpl^äri^ 
fd^en Äuft auSgeje^t unb ift bann öoHfommen für ßtüede 
ber 3ißiw^c^^i, 2^ii(|lerei unb öerwanbtcr ©ewerbe braud^bar. 

^toäncn t>on ^olj hnv^ ^tttbetiett m ^ttod^en- 
to\)U, fBcin^^tvati ober Sotfftteu» 

2)urd^ biefeS SSerfa^ren foH grüneS ^olj aller Slrt 
innert)otb 10—14 Sagen o^ne Slnwenbung öon |)i^e ge* 
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trodnet uwb jur S5crar6cituttg tauglid^ gentacfit ttjcrbcn. 
®ag |)oIj tüitb ju bicfem Qxozdt üon ber Siinbc Befreit 
unb jobann in ßnod^enfo^Ie, SBeinfd^toarj ober Siorfftreu 
berart eingebettet, ba§ ba§feI6e üon ber Suft birect nid^t 
berül^rt tt)erben fann. 

2)ic im |)oIje entl^altene geud^tigfeit wirb öon ben 
vorgenannten Stoffen in golge i^rer enormen ©ougfä^ig« 
feit fofort aufgenommen unb fobann an bie Suft ttjieber 
abgegeben j notl^ttjenbig ift öoUftänbigeS Sebedftfein unb 
SBebecftbleiben, ba bie birect ber Suft aufgefegten ^oljtl^eile 
©prange belommen. Sflad) SSerlauf öon 10—14 2:agen 
tt)irb bag §oIj öon bem umpöenben @toff befreit, ift 
bann riffefret, öoßfommen trotfen unb jur SSerarbeitung 
tauglic^. 



15er ?lmerifaner QenningS ^at ein neueö SSerfal^ren 
crfunben, ttjoburc^ mittelft abgefüllter Suft beliebige ®egen- 
ftänbe auf eine einfacfje, rafd^e unb öoHfommene SBeife ge* 
trodfnet tt)erben fönnen. 2)er ju trocfnenbe ©egenftanb 
wirb in eine Kammer gelegt, burd^ tt)eld^e ftetig möfeig loarme, 
trotfene Suft ftreid^t, ttjeld^e bie geuc^ticifeit ber Suft in 
einem ®rabe abforbirt, ttjelc^er bem S^eät üoHfommen 
cntfpric^t. 3""äd^ft gel^t ber Suftjug burc^ einen ffeinen 
Ofen, in bem bie Suft bi§ auf 600 ^g. erl|i|t toirb. 55ei 
biefer 2ltmofpt|äre ift bie Suft felbftöerftönblid^ ol^ne jebc 
©pur t)on S)ampf. hierauf wirb biefe Suft burc^ rafd^e 
Sirculation ber fie umgebenben Suft big auf 80—90^ 5- 
abgefüllt unb in biefer J^emperatur mittelft burd^ eine ge* 
gettjö^nlid^e ©ampfmafd^ine in Setoegung gefegte gäd^er 
burd^ bie Slrodfenfammer gefeitet, ©iefe wirb ba^er bon 
einem Suftftrom burd^jogen, ber alle geurfjtigfeit aufnimmt, 
fo ba§ alles, ttjaS ficö innerhalb ber Kammer befinbet, 
trodfnet. (Sin ^aquet 2BoIIe, 1 ^^funb fd^mer, in SBaffer 
getränft unb bann 3 V2 ^funb ttjiegenb, tourbe fo in 

3* 



36 Xxodntn beS ^olged. 

bic 2;rodten!ammcr gefegt unb nad) 28 SRinufen l^atfe 
fic^ ber ganje geu^tigfehi^ge^att ber SBotte verflüchtigt. 
SJirfenl^oIj im ®ett)i^tc oon 22 V2 Sentner, gleic^faÖS 
biefem ^erfotiren unterjogen, trodfncte in 94 ©tunben t)oII* 
fommen frei öonSJiffen unb anberen geistern, ©id^enl^olj 
ergab itod) befriebigenbere SRefuttate. ?lu§ 47 V4 ©entner biefer 
|)oIjgattung entfernte man 2 1 74 Zentner geud^tigfcit; 22 Str. 
äla^agoni^olj üerloren 6 Str. geucfitigfeit in 96 ©tunben. 
Sritif^cS @i(|en^oIj trodnet be!annttt^ langfamer aU 
irgenb eine anbere ^oljgattung; einige 95tocfe baüon, 2 3ott 
bitf, trocfneten niditsbeftottjeniger in 9 Xagen. 83ei ott 
biefen (Sjperimenten bleiben ^Jt^f^tn unb StUm gänilid^ un* 
»erlebt unb bie 2)imenfionen biefelben unb barin liegt ber 
SSorjug biefer ©rfinbung gegenüber ber gegentnärtigen 9Wc* 
t^obe ber fünftlid^en Srocfnung. S)ie bei biefen Sßerfuc^en 
üerttjenbete 3Kenge Suft betief fid^ im 2)urd^fd^nitte auf 
6200 Subiffufe pro äßinute. 



(Sine nad^ Slngabe beS SBerfmeifterS 2;ratnif aug^« 
gefüfirte ^ämpfanlage in Ära^na befte^t aus einem in bic 
@rbe eingebauten, mit boppelt gebrannten unb imprägnirten 
Riegeln ausgemauerten, 42 SReter langen, 1*2 SWeter breiten 
unb 2-5 SWeter tiefen Sieferüoir (Kämpfer), beffen ©eiten* 
mänbe eine äi^Sriftärfe üon 0*40 äReter ^aben, ttJä^reub 
bie aus boppeft gefegten ^icgcfpfötten befte^enbe S3obenfIäci^c 
eine ©tärfe öon 0*14 SWeter erlieft. 2)ie S3obenffäd^e ttjurbe 
nad^ einer SRic^tung abfaßenb angefegt unb mittefft einem 
in gfeic^er ^orijontafe üerfenften Slbffufero^r öerfel^en, 
mefc^eS jur Slbfeitung beS in %olQt ber ßonbenfation beS 
Kampfes öorfianbenen SBafferS beftimmt ift. Dberl^afb be§ 
Slbffufero^reS, 008 äReter öon ber öobenflöd^e entfernt, 
befinbet fid^ ein gu^eiferneS Siol^r, burc^ tt)efd^eS ber für 
baS SReferboir erforberfid^e 2)ampf eingefeifet n^irb. SRittelft 
eines SRebuctionStjentifS ift man in ber Sage, ben SDrucf 
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be§ einftrömenben 3^ampfe§ nad^ SDJaßgabe be§ 93ebarfe§ ju 
rcgaliren. 35er SBerfd^Iu^ be§ 9fiefert)oir§ beftcljt oug flachen, 
jufQmmen gefügten Sßfoftett, lüeltfte beim 2)änH3fen mit einer 
entfprec^enben SRenge ©ägefpäne belegt be^ieljung^roeife 
befd^mert tnerben, nm im SReferöoir genügenb 2)ampf ju 
erl^alten unb ba§ ©ntweic^en au§ bemfelben jn üer^inbern. 

S8eim ©inlagern ber gu bämpfenben ©c^nittpljer tt)irb 
barauf Stüdffid^t genommen, bafe über ber gonjen 83oben* 
flädie ein jum minbeften 0*30 3Keter ]^of)er fRaum frei bleibt, 
bamit fic^ ber in ba§ SReferDoir cinftrömenbe S)ampf tf)nn«= 
lirflft gteid^mäfeig öert^eite. 2)a§ eingelagerte SDJaterial (SRotl^* 
budien^olj) bleibt, je nad^ ber ©tärfe 10—20 Sage ber 
^Dämpfung au^gefe^t nnb ert)ält bnrd^ biefelbe eine gleid):= 
mäßige brannrotl^e, nabeju mal^agoniartige gärbnng. SBünfc^t 
man aber bem ^oI;;e eine nod^ bnnflere, etwa bem ^ßali* 
fanbcr^olj ö^ntiife ^ärbnng ju geben, fo n)irb, um bie 
aOju rajdEje 2)ampfftrömung ju öer^inbern, ba§ ^bfluferofir 
mittelft eineg an bemfelben angebrachten SBed^fefö abgesperrt 
unb biefer nur bann geöffnet, tt)enn ba§ SonbenfationS* 
toaffer entfernt ttjerben foä, ba§ Reifet, tt)enn jufolgc ber 
Slufeerbetriebfefeung ber 2)ampfma|c^ine aud^ ba§ ®inftrömen 
be§ S)ampfe§ aufhört, ©onft ift bie S)auer ber Ie|t* 
erttja^nten S)ämpfung biefelbe tüie beim erfterttiäfjnten SSer^- 
fal^ren. 

35a§ bem aieferöoir entnommene, nunmel^r gebämpfte 
^olj toirb an einen t)on ber Sonne unb SRäffe gefd)ü§ten 
Ort gebrad^t, tüo e§ circa aä)t Xage, ol^ne gefpannt ju 
toerben, liegen bleibt; erft nad^ Slblauf biefer 3^it ^^^^ 
S3rett für 93rett, 5ßfoften für ^foften forgfältig gefpannt. 
dta(i) t)ier ÜWonaten ift ba^ fo bel)anbelte ^olj lufttrodfen 
unb mu^ be^ufg üößiger SluetrodEnung circa 16—20 Sage 
in einer auf 45-50^ SR. ern)ärmten Srodfenfammer be* 
loffen tt)erben. 

S)ai nad^ obigem SSerfal^ren bel^anbelte JRotl^bud^enl^oIj 
ift nic^t nur öoQftänbig trodfen, fonbern unterliegt noc^ öiel 
weniger bem ©(^winben, SBerfen unb SRei^en. S)ie ©tructur 
bemfelben ift förmlid^ eine biestere, ial ^olj ein leichter ju 
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t)crarbcitcnbeg gcttjorbcn unb iäfet aud^ eine gute Seim== 
binbung ju. Ünb toa^ jd^üefelid^ bcfonberg ficröorgc^oben 
fei, au§ betn öielfac^ bIo3 ate Jörcnnmoterial öcrtocnbeten 
aiotl^buc^cnl^olj tt)irb ein, fott)ot)I l^infic^tUci^ ber ted^nifc^en 
äSerfal^runggrocifeu o(§ aud^ in öejug auf bic für fünft 
getocrblid^e Sifi^Ierarbeiien jo Dort^eil^afte fd^öne gärbung, 
tüert^ooQer, attgemeinen SSeifall finbenber Slol^ftoff. 



Ungatr'd paitniixte ^olsttocfttungdaitlage* 

S)ie UngaffdEje SrodEnungSanlage eignet fid^ nid^t allein 
für ben |)oIjconjumenten, fonbern aud^ für ben 5ßrobuccnten, 
inbem bem (enteren burdö S3enü|ung einer folc^en bebeutenbe 
grüd^tjpefen erfpart bleiben, flbgefe^en öon bem großen 
^ort^eif, ber bem ^ol^probucenten baraug erttjäd)ft, ba^ 
er feiner Äunbfc^aft trodene^ ÜWateriale ^n liefern im ©tanbe 
ift unb bem entf))red6enb aud^ l^ö^ere greife erjielen wirb, 
braud^t berfelbe jufolge feiner JrodEnung^anlage feine fo 
großen Sager ju Ratten unb er|part er an ben gi^ad^tipefen 
feines (Srjeugniffeg üom ?ßrobuction§* bi§ jum Sibfa^ort 
fo üiel, aU er burdf) ba§ Jrodnen bag abfolute ©eiüid^t 
feinet 3WateriaIe§ verringert l^at, tt)a§ bei einer burdö* 
fc^nittlid^en ©rfparnife t)on circa 20 ^rocent einer cnt* 
fpred^enben grad^terfparnife gteidfjfommt. ÜÄittelft ber nad^ 
bem ©tiftem Ungar erbauten JrodfnuugSanlage ipurben 
j. 95. in ber Dampffäge ju I^uranq (Ungarn) mit fec^§ 
Sammern täglid^ eine bi§ jmei SBaggonlabungen ä 10.000 Äilo 
gierten* unb 2;annenfd^nittmaterial getrodfnet, njobei ba§ 
^o(j je nad^ bem Orabe feineg SBaffergef|alte§ 15 — 30 ^ro* 
Cent öon feinem ©emid^t vertiert, ol^ne ba§ ba§ eingelegte 
$oIi, fei e§ an S^rbe, SluSfel^en ober ©tructur bie geringfte 
©inbu^e erteibet. 2)ie SSretter fommen frifd^ von ber ©äge 
in bie StrodEenantage unb üerlaffen bieWbe ebenfo njeife unb 
frifdö tt)ie fie eingelegt ttjurben. ®abei fteHen fid^ bic 8e* 
triebSfoften ber Slntage auf circa 20 Äreujer pro Subif- 
meter. 
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ade bisherigen JirocfnungSantogen entfprec^en i^rer 
Aufgabe meift nur unüoIHommen, ha fic jumeift einen 
J^el^fer ^aben, weld^er in ber mangelj^aften SSentilation beg 
Srocfenraumeg beftet)t. S)cr Strorfnunggproce^ beftel^t he» 
fanntlid^ barin, bafe ber ju trocfnenbe Sörper fortoäl^renb 
öon erneuerter toarmer ißuft umgeben ift, loeld^e Suft bem 
§oIje bie geucfttigfeit ju ent;;ie^en unb in fid^ aufjunel^men 
l^at. S)ie mit geuc^tigfeit gefd^ttJöngerte Suft mu§ natürtic^ 
roieber entfernt unb bem ju trocfnenben Körper abermals 
trocfene ttjarme Suft jugefül^rt werben, toeld^e bem |)o(je 
neuerlid^ SBaffer gu entjiel^en im ©taube ift. Sia^bem 
bie Irocfnung um fo öollftänbiger unb rafd^er gefd^iel^t, je 
rafd^er unb präcifer biefer SuftttJedifel ftattfinbet, ift eS fiar, 
ba§ bie SSentilation bie eigentliche JBafiS eines jeben Xrodfen« 
proceffeS bilbet, bafe bal^er bie Jrodfnung um fo öiefeS 
fc^Ied^ter toirb, als bie SSentilation mangelhaft ift; anberer* 
feitS toieber, je unöottfommener bie SSentilation, befto größer 
ber SSerbraud) an 93rennmaterial, befto mel^r leibet baS ju 
trodhtenbe SRaterial burd^ ben 2irodEnungSproceJ3 an ber 
©tructur fotool)!, atS an bem SluSfel^en. 

2)ie Ungar'lc^e XrodfnungSanlage nun l^ölt bie oben 
angefül^rten S3ebingungen ein unb gel^t bereu toefentlid^e 
©nrid^tung auS folgenber 33efd^rerbung ^erüor. 

3n ber SRitte ber Srodenanlage bejtnbet fid^ bie Sentral^ 
l^ei jung. 2)ie flammen giel^en burc^ 9iöt)ren in ben ©d^orn* 
ftein unb geben i^rc SBärme an bie Suft einer gettjölbien 
SBärmefammer ab, toel^e üom ^eijraume auS burc^ fort* 
njä^renbeS ß^^P^ömen öon äußerer atmofptjärifd^er Suft 
gefpeift ttJirb. 

35ie auf fold^e SBeife auf einen beliebigen Orab ert)i^tc 
Suft bringt burd^ ©inftrömungScanäle unb burd^ mit feit* 
lid^en Deffnungen öerfe^ene SSert^eitungScanäle in bie central 
um bie ^eijung angelegten fe^S 3;rocfenfammern. ©iefe 
Kammern communicircn nad^ ?lrt ber SRingöfen unb ttJerben 
mittelft ber in ben ©inftrömungScanälen angebrad^ten SRe* 
guIirungSflappen nac^ 83ebarf unb fortfd^reitenb fo gefpeift, 
baß ftetS eine ober jtoei Kammern 3wf*^ömung er]^a(ten. 
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QxDÜ Kammern Bleiben fortfc^reitenb unb abnjcd^felnb jum 
aSefd^icfen unb ©ntteeren bcg SKateriale^ offtn. S)ie ein- 
geftrömte l^eijse Suft erbarmt bie S3retter, roeld^e in ben 
crften öier Kammern aufgefd)id|tet toerben unb abforbirt 
beren geud^tigfeit. 2)ie feud^tc Suft jiel^t vermöge il^rer 
fpecifif(|en Seic^tigfeit unb vermöge be3 ©rudeg bcr au« 
ben Sert^eilung^canälen noi^ftröntenben trocfencn ßuft nad^ 
oben unb burd) entfpred^enb angebradöte ©d^Iige 2C. in bie 
näd^fte Kammer öon unten ein unb jefet biefe SBettiegung 
burd^ alle für ben betrieb beftimmten Äammern fort, bi§ 
fte aus ber jeweilig legten Äammer öermittelft großer Stb* 
jugSröl^ren in ben als SSentilator automatifd^ toirfenben 
©^om ftein gelangen, weld^er bie mit SBafferbämpf en gefättigte 
ßuft mit großer ©efd^roinbigfeit auffangt. 2)ie communis 
cirenbeit Kammern l^aben ben SSortl^eil, ba§ bie SSärme 
üoUftänbig auSgenü^t unb baburd^ SBrennmateriat gef|)art 
mirb; i^r gn)eiter SSort^eil beftel^t barin, ba§ baS eingelegte 
9WateriaI in golge ber täglich unb fammermeife fteigenbcn 
^^cmperatur fucceffiöe tJorgetrodCnet ttjirb, bis eS am öierten 
begie^ungStt)eife fünften Sage bie |)aupttt)ärme befommt, 
um SagS barauf auS ber Kammer entfernt unb burd^ 
f rifc^eS äWateriat erfe^t ju toerben, njeld^eS felnerfeits toiebcr 
in ben ß^KuS ber fortfc^reitenben Irodfnung eingereil^t 
mirb. 9iac^bem bie Temperatur ber einftrömenben l^ei^en 
Suft foiüol^I, als aud^ bie ©d^neQigleit bcr Suftcirculation 
regulirt »erben fönnen, ift felbftüerftänblid^ aud^ bie SWög* 
lidbfeit geboten, ben ^^rodEnungSproceß ju öerlangfamen ober 
ju befd^Ieunigen, je nadjbem ber SBaffergel^alt unb bie S8e= 
^c^affenl^eit beS Snl^alteS jeber einzelnen Kammer bieS er== 
orberli^ madien. 



S)ie franjöfifc^e Dftbal^n l^at na^ 5ß(änen i[|reS 3n* 
genieurS ©uillaume eine Srodfnerei für bie ju impräg* 
nirenben Sifenbal^nfd^njeÜen auSfüf)ren laffen, njeld^e in 
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24 ©tunben 4000-4400 Bä^toeUea ju trodiien »ermag. 
gig. 10—12 ftcHen biefelfie in je einer OiietI(^nitt, ßün9§= 
ft^nitt unb ®runbrifi bar, roafirenb gig. 13 unb 14 ©(^nitte 
beg SuftroärmeDfenä Bernnfc^cialit^en. 



. 10. 



Zrodtttxti für @if(nbal)nfi^iiiet(en. (©niiibrife.) 

Sin ben 6eiben 14 JDIeter langen SBönben be§ ©ebäubeS 
finb je jioci Srodfenconäte A an9ebrü{^t. Eieletben finb 
Vi ©(ein ftarf übetroölfcf; um aöärmeüerlufte möglic^ft ju 
Derminbevn, finb bie ©ewölbe mit fdjlec^teii SBärmeleitern 
{%opf=. ©tein((^erben u. f. w.) bebedt. Stm ^itl^oben jebeS 
Eanalä befinbet ficEi ein ©(^ienengcEeile jut Stufno^me ber 
SSJagen, tueldie bie ©t^toeHen in bie SrnprägnitungSteffet 
ä« führen ^nben. 3n jebem Sanol tjoben fünf (olc^er mit 
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®d}tottlm belabenei ^agai $[a^. 3^ie[en <Sanä(eii, meiere 
a(8 ItDctnereien bienen, werben sufammen ftünbütii 6000 
ßnfiitmeler auf 90" ß. etroärmte Saft jugefü^tt, unb gtoar 



mittelft bet Sonate c, meldte in ben Soben bet itoden« 
tammer A bei c ntünben. iCie Suft ftrömt, SBärme a6- 
gebenb unb SBofferbampf oufne^menb, in ben Sroden- 
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fammern enfloiig, inbem fie burc^ bie Sanalmänbungeti d 



J^rocfiifrei (öt ©ifenbn^nFc&iDctten. {£än8jf(6nitt.} 

unb ben ©atigfc^oriiftein D aftgejaugt mirb. Sie tü^tt fi(§ 
in ben Srodenfammern bi§ auf ^0'' 6. ab. 55ie ^rilc^e 



Srodnerei für @tfenbat|iiii$lDeaeii. {'B^n'aU iuxä) ben SufttuätmeDfen.) 

ßuft lüirb bcm SRaum ilDijc^en ben beiben Steigen her 
Xroienfammern enlnommen, inbem fie burt^ bie Deffnungen 
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G (^ig. 13) in bie §eijfammern tritt; [ie erroarmt fid^ tu 
ben üielen engen Kanälen, ttjeldie fenfred^t jmifd^en ben 
toagred^ten SRandjcanälen liegen unb tritt über ben Ofen, 
n)ie au§ gig. 10 erftd}tlid^, in bie gunäd^ft abfteigenben 
Kanäle c 

2)ie ©augfc^ornfteine D njirfen t^eitoeife, inbent bie an* 
gefaugte Saft ertiebü^i toärmer i[t atg bie Saft be§ freien; fie 
ttjerben jeboc^ noc^ befonberS ertoärmt bardti bie eifernen 
©d^ornfteine D^, tt)eld^e mittelft ber JRaad^canäle d ben 
Sftaad^ ber Saftertt)ärmang§öfen abfül^ren. ©ofern beibe 
genannten Sfaftriebqaellen nid^t genügen, bienen bie bejon* 
beren geaer F jar t)öf)eren ©rnjärmang ber ©aagfd^orn* 
fteine. Seber ber ßanöle d läfet fid) mit §ilfe eine§ be« 
jonberen ©dE|ieber§ r fperren ober nad^ SBanfc^ mel)r ober 
toeniger öffnen. 

2)ie ©c^roeQen bleiben 24 ©tanben in bem Jirodfen* 
raam. 

f8ct^etibate Stpcfentiotrttc^ittttg fitt f&veiiev. 

SSlaä) htm patente üon ®iefer in SWannl^eim tt)erben 
bie Sretter l^od^fantig aaf oben gegal^nten Slrmen gelagert, 
n)eldf)e an öerticaten ranben ©tongen öerfdiiebbar finb. 
S)iefe Slrme finb nad^ anten mit einem Slnfag öerfe^en, 
toeldKx ba^ janäd^ft antere 93rett am ^i:ppen öerl^inbert. 
Um bie 93retter aaf bie \)'6\)tx üegenben Slrme ja fc^affen, 
tüirb eine ©tange benü^t, meldEje mittelft eines öerfdiieb* 
baren Ä^naggenl ba§ S3rett amgreifen fann. 
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2)te (^onferötrungömittel 



@§ tft begrciflid^, baß bei einem {o öiet öertoenbetcn 
äRatcrial, lüie bag |)otj e§ ift, unb angeftd^tS be§ enorm 
gefteigerten SSerbrau(|e§ fd^on üielfod^ eingetretenen ober fd)on 
in einem furjen S^itraume eintretenben ^ol^mangete, bie 
SBeftrebungcn, bie Dauer beö ^oljeS burcf) fünftlic^'c SRittel 
ju öerfängern, fd^on jiemlic^ alte finb, unb reiben bie erften 
9iad)tt)eifc ber Sonferöirung be^ ^otjeS burd^ Scl^anbeln 
mit S^emifalien u. f. tt). bis gum 3a^re 1705 gurüd, tt)0 
^omberg bie (Sintauc^ung beSjelben in eine Söfung t)on 
Ducdfilberdilorib em|)fat)l liefern erft angepriefenen SWittel 
folgten natürlid^ im Saufe ber nal^eju 200 ^oi)Xt, loeld^e 
feit^er öerfloffen finb, eine ganj bebeutenbe 3Renge anberer, 
bie t^eite mit, tl^eite o^ne jebmeben Srfolg in SSorfc^log 
gcbrad^t ttjurben. SSiele biefer SKittel erliefen fid) au§ t)er* 
fd^iebenen Urfadien als überl^aupt unbraud&bar, üiele toarcn 
ju tfjeuer, um au eine auSgebe^nte Slnttjenbung benfen ju 
Wunen, anberen mieber ftanb bie ®iftig!eit (Quedffilber* 
unb Slrfenfalje) I|inbernb im SBege u. f. tt). Unb aud^ l^eute 
finb, tro| unferer enormen go^tfd^ritte in ber S^ec^nif, bie 
SSerfud^e nod& immer nic^t aU abgefd^Ioffen ju betrad^ten, 
tt)aS am beuttid^ften burdi ben Umftanb &ett)iefen loirb, böß 
bie 3mpr8gnirung beS |)oIje§ bel^ufs Sonferüirung noc| 
lange nid^t jene auSgebel^nte Slnn?enbung gefunben l^at, 
mel^e notf)tt)enbig bann eintreten ttjirb, ttjenn ein aten 
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Stnf orber an gen entfpred^enbcS SKittel einntol gefutiben tüor* 
ben ift. 

Sluf ben fotgenben Seiten gebe id^ eine 3wfcimmen= 
fteHung alter jener ©ubftanjen, meldEjc bietier öorgefd^togen 
würben, nm §ofj ju imprägniren ober bod^ fo jn confer» 
t)iren, baß eS ben üerfdiiebenften @intt)irfungen ttjiberftel^t 
unb fid^ möglid^ft lange in unüeränbertem 3iift^ttl>c erl^ält. 

93ei biefer ^lii^^w^^i^ftcöwng, für tt)eld^c eine Xabelle 
be§ ^ol^tec^nifd^en SiotijMatteS aug bem Saläre 1875 
6enü|t n)urbe, bie eine d^ronologifc^c Drbnnng ber 
»Srfinbnngen« auf biefem Oebiete bringt, ging ic| üon 
bem ®eftät§punftc au§, baß eine Drbnnng nad^ ben 
3mprägnirung§mitteln jebenfaUg jttjedEmäßiger erf^einen 
muß, afö eine fold^e nad^ Salären unb l^abe biefelben ju 
größerer Ueberfid^tlid^feit aIt)]^aBetifd^ gel^alten, ol^ne Siüdfi^t 
auf bie Slbftammung unb Sefd^affenl^eit ber ©ubftanjen. 
@ine fritifc^e ^Beleuchtung biefer ©ubflanjen l^infid^tlii^ i^rer 
3toed[mößigfeit erfd^eint mir t)ier ni(^t am ^fa^e unb fann 
ic^ auf fold^e um fo leidster üeriiditen, af§ ja an anberer 
©teile l^inreid^enb au§gefüt)rt ift, weld^c biefer melen ge^^ 
noiinten (unb aud^ niä|t genannten) 3m^3rägnirunggmitteln 
bon 39ebeutung für bie Sonferüirung beS |)oIjeg finb. @o öiel 
gel^t aber au§ ben SSergleid^en ber einzelnen angetoenbeten 
©ubftanjen fd^on ]^ert»or, ba^ njeitaug bie größte 3^f|t ^^^ 
gemad^ten SSorfd^Iäge ficf) auf bie ^robucte ber trodfenen 
5)eftiIIation t)on ^olj, ©tein* ober 93raunfot|Ien bejie^t, 
bie ja aud^ in ber %\)ai bie geeignetften |)oIäconfert)irung^* 
mittel finb. 

gagot im Saijre 1740. (Siniaud^en. 

Sadfon im Satire 1767. S)a§ §oIj xo'xxi mif Meinen 
eingebofjrten Söc^ern öerfel^en unb in bie ßöfung eingelegt. 

Encyclop^die ^conomique. (Sinfaud^en in bie 
Söfung, um ba§ |)oIj unt»erbrennlic^ ju marfien. 
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9?ett)mard^im3a]^rcl826. äRifd^ung Don Scinöl, 
eifenüitriol, ©rünfpan, Slrfenif, SlIaun.Äoc^en 
ttjäl^rcnb 3 bi§ 4 ©tunben. 

El^ar^jcnticr im Saläre 1839. ßßfungen tion 
©tfenöitriol unb Sllaun. (gintaud^en bcS §oI}e§ unb 
ttad^l^crigeS Zxodnext. 

5ßon§ im Sa^re 1841. Sintaud^cn in SHauttlöfung. 

aWarmot im Saläre 1844. Sil au n. ©intaud^cn, refp. 
unter ^erfteHung eine§ luftleeren SRaumeS öor bem ©infül^ren 
ber Söfungen. darauf Slnfltid^ mit Sl^eer ober SlSpl^alt. 

Xiffier im Saläre 1844. SlUunlöfung, S;rodnen 
unb Sinfül^rung ber ßöfung im luftleeren 9JQum. 

§oene-SBron§Ii im Sa^rc 1848. 1. Sllaun- 
löfung, 2. Del mit ©ifenoj^b gefättigt. (Sinlegen be§ 
^oijeg »äl^renb 1 bi§ 2 Sagen in bie erfte ßöfung, bann 
ärocfnen unb (Sintaud^en in bie fiebenbe ßöfung. 

9Slv^enptapataic. 

SSafter im Qal^re 1730. Sintaud^en be§ §otje§ in 
bie tnäfferlgen ßöfungen. 

(Sonftable im Saläre 1768. 2)a§ |)oIä toirb mit 
pulüerifirtem unb mit etttjag SBaffer angefeuchtetem Slrfenf ie§ 
angeftric^en. 

® f f i e r im Saläre 1828. ©alglöfungen, bie fid^ 
gegenfettig jerlegen, j. 93. Ealciumd^Iorib, ©lauberfalj, 
@ifcnt)itrioI, arfenfaureS 9latron. 

Unbefanntim3a]^rel831.Srrfeniffäure.(?[ntoenbungg* 
toeife nid^t genannt.) 

Ujielti im Saläre 1839. 35ag ©tammenbe beS ju 
imprägnirenben eben gefaßten S3aume§ mirb mit einem 
glüffigfeit^bel^alter umgeben, ber bie ßöfungen öort ^olj^ 
cjfigfaurem ©ifen^^ ober Supferoj^b, Sod^falj, arfeniger 
©Sure u. f. to. entl^ätt. 
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S)r. 83 u d^ e r i e im Satire 1837. Sluffaugung burd^ 
bcn lebenben Saum unb aud^ burd^ SSerbrängung bc§ 
©afteg- 

3»ct)erb'Ugtarim Sa^rc 185 1. 1 . SBafferglag:» 
löfung unb 95örfäurc, 2. S33affergta3 unb borfaureS SCatrott, 
@anb. Xrodncn bcö $oCje3 unb 2;ränfen bcSfcIbcn mit bcn 
Beiben Söfungen. Snftreic^en unb Srtoärmen beiJ §oIje§ 
auf 80 big 100 ®rab e. 

See im Saläre 1869. Smprägnirung mit 93oraj(öfung. 

® of jier im Saläre 1828. ©at^töfungen, bie ftcö gegen* 
feitig jerlegen unb in bem |)oIie eine unlööKd^e SSerbinbung 
ergeben, j. S8. Safciumd^Iorib, ®fauberfalj, ©ifeuöitriol, 
arfenfaureg 9?atron. 

aSaetten unbSBrod^arbim Saläre 1847. 1. Sf|tor== 
calcium unb jd^lDcfelfaureg 5Jiatron, 2. (Sifend^Iorib, 3. X^eer, 
©c^ieferöl. 

SadEjon im Saläre 1855. äRijd^ung t)on ©ifenc^Iorib 
unb 3i^f<^Iorib. 

Ujielli im Saläre 1839. Smprägniren burc§ bie 
ßöfung be§ eben gefaßten, mit einem glüffigfeit^bel^älter 
umgebenen Stammet. 
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giodton im 3a^rc 1838. Sorten bon Söc^ern in 
ba^ 0olj, einlaffen ber Söfung unb Slnftrid^ mit berfetbctt. 

^a^fclb im Sa^re 1874. Smprägniren mit ®erb- 
fäurc unb bann mit ^oljeffigfaurem (Sijen. 

§a|felb im Seigre 1875. Smprägniren. 

SR 9 fi r n im Sa^rc 1805. (3K§ gärbcmittet.) 
^on§ im Seigre 1841. ©intaud^en in bic Söfung. 

@ifent^tittoI. 

gagot im Sa^rc 1740. (Sintaud^en in bic Söfung. 

Encyclopedie ^conomique im Saläre 1770. 
2)aS §oIj tt^irb in bie Söfung eingetaud^t, um e§ unüer* 
brennbar ju mad^en. 

©albcrg im Saläre 1772. 5)ag getrodEnete ^olj toirb 
mit @ifcnt)itrioI(öfung imprägnirt, öon SReuem getrodEnet 
unb mit 3;i^ecr überjogen. 

^ßatlaS im Salirc 1779. ®intaud^?n in bie Söfung 
unb bann in Äatfmaffer. 

Slcrel im Saläre 1789. (Sintaud^en in bie Söfung. 

5«5ftron im Sa^rc 1805. ©benfo. 

Sl^apman im Saläre 1815. S)ag in ©fenöitrioHöfung 
eingetau^te unb getrodfnete §oIj tt)irb mit Ocl ober 5ße(| 
angeftrid^en. 

yittoxaaxd) im Sa^rc 1826. ®a§ §oIj tnirb in einem 
(Semenge öon Seinöl, ®ifent)itrioI, ®rünfpan unb Strfenif, 
nebft ?ltaun, gcfod^t. 
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@of jier im Saläre 1828. Sintaud^eit bc§ ^oIjcS in 
bie Söjuttg uttb bann in eine Söfung bon (Salciumd^Iorib, 
fo bafe ein unlöglid^cS ©alj entftel^t, 

©teüenfon im Saläre 1831. Sntprägnircn mit ber 
ßöjung. 

S8r6ant im Saläre 1831. 5)ag §oI} toirb in einem 
öerticalen S^Iinber anfgeftellt, ben man luftleer mad^t. 
Sann loirb bie glüffigfeit unter ftarfem S5rud eingepreßt. 

©tru^fi im Safre 1834. SBieberl^oIte Änftri^e ober 
©inlegen beg $oIjeg in ©d^id^ten bon ©d^tt)efelfieg. 

35 r. S5oud^erie im Saläre 1837. Sluf fangen ber 
Söfung burdö ben leBenben S9aum unb aud^ burd^ SSer=^ 
brängung beg ©afteö. 

ßl^arpentier im Satire 1838. ©intaud^en in Söfun* 
gen bon (Sifenbitriol unb fd^tt)efelfaurer 2il^onerbe unb nac^* 
lerigeg Srodfnen. 

aSurleS im Saläre 1844. gintaud^en refp. S^px&Q^ 
niren im luftleeren 9iaum. S)arauf Slnftrid^ mit %^pf)alt, 
S^eer u. f. to. 

SKarmot im Saläre 1844. ©intaud^en refp. Sm* 
)3rägniren im luftleeren Siaume. S)arauf Slnftrid^ mit 
2(§p]^alt, 2:i^eer u. f. to. 

9ieal im Saläre 1855. ©inpreffen ber Söfungen mit 
einer 35rudEpumpe. 

^autbeSaffuSim Sa^re 1856. StuStreiben be« 
©afteg, Sn^P^äpiren unter S)rudE. 

85 1^1 im Saläre 1859. Stnftrid^ mit carbolfaurem 
SRatron, ©intaudpen in ©ifenbitriofföfung. 

® r f e 1 1 im Saläre 1858. Smprägniren im luftleeren 
iRaume. 

^tiUf itoänen\>e OeU, ^at^e 

burd^ Ianbtt)irt]^fd^aftl. S^itw«9 i^ Saläre 1809. 

ßolopl^onium, SBatfifdptfran, ©d^toefel unb Od^er. 
äRel^rmaligeS Slnftreid^en mit ber SKaffc. 
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ßuf in im 3af)xe 1812. gcttc unb tl^cerl^altige S)ämpfc. 
%xodmn unb Smprägniren bcö §oIjc8. 

e^amp^ im Sa^rc 1813. ©intaud^en in auf 120« S. 
crtt)ärmten Salg. 

ß^apman imSo^rc 1815. ©ijenöitrioHöfung; l^icrouf 
Änftrid^ mit Scmöl unb Sifenüitriol. 

Sacroi j im Saläre 1822. STnftreid^en mit Scinölfirnife. 

Soc. d'encour. im Saläre 1822. Slntocnbung er^ifeten 
girniffc«. 

6oj im Sa\)xt 1824. SKifd^ung t)on fjifd^tl^ran, §ar} 
unb ©d^ttjcfcl. Stnftrcid^en ober Einreiben. 

Sicttjmard^ im 3ol)re 1826. Äod^cn in einer SKifd^ung 
öon ßeinöl, @ijent)itrioI, Orünfpan, Slrfenif, 9[(aun. 

©are^ im Saläre 1829. äRifd^ung öon ©eefalj, 
Sol^Ienpulöer unb Del. 3)ur^bo]^ren beg ^oljeg, (Sinfül^ren 
bcr äßijd^ung. SSerftopfen ber ßöd^er. 

Unbefannt im 3fal^re 1833. SBieberJ^oIte« «nftreid^en 
mit einer So jung öon ^arj in gifd^tl^ron ; mit Sautfd^ul in 
fetten Deten gelöft. 

?ßa^en (?) im Saläre 1835. Söfung öon ^arj in 
2;erpentinöl in l^ei^em S^P^^^^ i^^ Smprägniren an* 
getoenbet. 

©ott^ilt im Sa^re 1837. ©ntaud^en burd^ 1—2 
©tunben in bie auf 108—188 ®rab er^ifete ßöfung t)on 
iparjen, }. 83. Xl^eer ober 3;er|)entinöl, mit ©eefalj mit 
ober o^ne ^nn^enbung t)on 2)rud. 

^ar!eg 1843, ^affe^ 1845. Stnftreid^en ober 3m^ 
prägniren mit einer Söfung üon Äautfc^ul in ©d^toefel* 
fo^Ienftoff ober Äreofot. 

Iroutena^ im Saläre 1852. gettfäuren, on SRetatt* 
oj^be gebunben, ©d^mieröle ber SBagen. (Sintaud^en bei 
ipoljeg in bie big jum ©ieben er^ifeten gette. 

©d^toeppe unb SCrottier im Saläre 1856. ^ed^ ober 
Del, (Sifenöitriol :c. @in l^ol^er t)erticaler Äeffel, in tt)eld^em 
baS §oIi ftel^t, ttJirb mit ben conferüirenben ©ubftanjen 
gefftOt unb t)on unten gel^eijt. 

4* 
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Le Technologiste im Sollte 1861. I^arjigc, ölige 
@ub[tanjen. (Sinfül^rcti ber glüffigfcitcn in ^eiäfammcrn 
(96—260^ ß.) unter ©inroirfung öon überwintern 2)ampf. 

S)ingler'§ Sournat 1861. Slnftrid^ mit |)ar j, Äreibe, 
meinem @anb, Seinöf. 

S)e SapparentimSaörel862. Slnftric^mit ©d^mefel« 
öor^um, Seinöl, Seinö{firni§. 

S)e SR Bert im Sa^re 1862. Slnftrid^ mit Blanc de 
Rouen (treibe) unb Seinöl. 



SReeb im Saläre 1740. (Sintaud^en be§ ^oIje§. 

|)ale§ im Sa^re 1756. ©urc^tränfen beg |)oIäe§ 
mittelft angebrad^ter 83ol^rungen. ©intaud^en in bie fiebcnbe 
Oflüffigfeit. 

©anberfon im Saläre 1820. ©inlegen in bie fiebenbe 
gtüffigfeit. 

Secour im Sa^re 1848. @rl^i|ter ©olmiaf unb kämpfe 
oon ^oljeflig. Slu^fill^rung be§ SSerfal^renS in Smprögnirungg^ 
fammern. (|)auptfäcf)Iidö angettjenbet jum ^iöbten ber JBo^r« 
mufd^eln bei ^olj im @eett)a[fer.) 



SadEfon im Sa^re 1767. Söfung öon ©eefalj, Äalf, 
3infDitriot, 2(Iaun, S3itterfalj unb ^fd^e in ©eettjaffer. S)a§ 
§oIj tt)irb mit fteinen eingebol^rten ßöd^ern üerjel^en unb 
in bie Söfung gelegt. 

aS]Eiite im Sa^re 1798. ein^üOen unb SErodEnen bei^ 
^oIje§ in gebronntem ÄaH. 

Unbefannt um 1812.. Slnftreid^en mit Salfmilc^. 

ßljapman im ^a^re 1815. ©intauc^en in Sölfmaffer. 
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max\ä) im Sa^re 1828. STnftrcic^en mit Satt^^brat 
unb gifd^tl^ron. 

©uejon im Saläre 1833. 1. ^ulöcrifirtc Si^Srfftrfne, 
gclöfc^ter fialf tc, 2. Seinö(, §arj, Z^ttt. 3ln[trci%cn mit 
beibcn SRaffen naä) cinanbcr. 

SRonleitl^ im 3al)re 1835. ©intaud^cn in Saütüaffcr. 

Xrcff^ im Saläre 1838. ©cgenfcitig fid^ jerlegcnbc 
©aljc, j. 93. Äupferd|torür unb Äalfmaffer; abttjec^felnbeS 
Sintauc^cn in bie Söfungcn. 

S)e aKonicauIt. S^eer, Satt, ^ett, ^inffalj. ®Qg |)oIj 
ttjirb in einen öerticaten Seffel gelegt, ber bie angegebenen 
©ubftanjen enthält, ober aud^ Slntnenbung bon S)ampf 
unb S)rudf. 

83uffe im Qa^re 1847. Stnftreic^en mit Ml 

aSibegrain im Sa^re 1852. Slgp^att, Satfpulüer, 
ÄieSfanb. ©d^meljen in einem fieffel, ber baS §oIj in ^ori* 
jontalen ©d^id^ten entl^ätt. 



^ol^Ienfaitter üalh 

gournier im Saläre 1847. 2)ieSöfung mittelft einer 
Suftpumpe eingepreßt. 

Ujielli im Solire 1839. Smprägniren burd^ Sluf- 
fangen einer Söfung ou§ bem ben ©tamm umgebenben 
Sel^älter. 

^iefelfaure f8ethinbnn^cn. 

©efcllf d^aft in Slnnaberg im Qa^re 1837^ ©inlegen 
beS ^oljeg toä^renb 30 Sagen in ©affergtaglöfung, bann 
in üerbünnte ©alajäure; SBafd^en, Xrodnen unb einreiben 
mit Del. 
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iJIefelle im Öa^rc 1840. ©ubftattjcn, bie jtd^ gegen»« 
feitig jerfe^en; j. 8. SBafferglag unb bann öcrbünnte 
jd^wefKge @äurc. 

gud^g im Seigre 1822. Smprägniren mit fiefelfaurcm 
Siatron. 

»urfcg im Sa^re 1844. 2)aiJ gebämpfte §o(j totrb 
erft mit ©ifenöitriol, bann mit SBafferglaS imprägnirt. 

SRanfome im Saläre 1845. SBaffcrglaS burc^ eine 
©öure jerlegt. ?lugtrei6en ber Suft aug bem $oIge, @in* 
führen ber SBaffcrgta^Iöfuttg unter 5)rudE unb (Sintaud^en 
in eine ©äure. 

81 bor im So^re 1846. Sl6fcl^eiben öon Äiefelfäurc aui5 
alfalifd^en Silicaten bur^ flüchtige ©äuren. Sluftragen 
mehrerer ©d^id^ten ber Silicate auf bag §oIj, julc^t eine 
©djid^te öon jd^toefelfaurem 93ar^t- ßi^f^'t^" faurer kämpfe, 
toeld^e ba§ Slbfc^eiben ber Äiefelfäure betpirfen. 

3Äe^er b'UöIar im Sa^re 1851. 1. aBafferglaglöfung 
unb Sorfäure, 2. SBaffergtag unb borfaurei^ 3latron, ©anb. 
Srodfnen beg ^oljeg unb Srönfen be^felben mit ben beiben 
Söjungen. ?lnftreid^en unter ©rnjärmung be§ |)ofjeg auf 
80—100 ®rab ß. 

S^^ellier^aSerrier im Saläre 1856. Sement au8 
pulDerifirten ©teinen unb fiefelfaurem Äali. ^Tnftreld^en beg 
ßoljeg unb nad^ bem 3;rodEnen mel^rfad^e^ ©intaud^en in 
Sefelfaureg Äali. 

Ujielli im S^^re 1838. Smprägniren burd^ bie ben 
©tamm in einem SBel^älter umgebenbe Söfung. 

5)r. S3oud^erie im Saläre 1837. Sluffaugung einer 
Äupfert)itrioIIöfung burd^ ben lebenben Saum unb auc^ 
burd^ Sßerbrängen beg ©afleS. 
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Arbo in im Saläre 1838. Äu^jferfaljc. 6efonber§ Supfer* 
öitriol; ©ntaud^en bc§ gctrodfneten ^oljeg ; am oberen @nbc 
beg ©efäfeeg wirb ein ©augopparat aufgefteHt. 

ßlo^b äRargar^ im S^l^re 1841. ©intaud^en beg 
üorl^er getrodfneten ^otjcg in bie Söfung. 

Sarlc im ^afyce 1843. ©intauc^en in bie Söjung. 

S;iffier im Saläre 1844. 2;rodfnen be§ ^oIje§ unb 
^erfteHung eine^ luftleeren 9laume§ üor bem ©infül^ren ber 
Söfungen, 

SÖiarmot im Saläre 1844. (Sintaud^cn ic. unter 
yerfteÜung eines luftleeren 9laume§; bann Änftrid^ mit 
;]^eer, Sl§<)l^aft :c. 

An ab im Saläre 1846. ffiinlegen beS |)0ljeiJ in bie 
auf 60^ erwärmte ßöfung. 

ßafoUie im Sal&re 1847. Infiltration öon Supfer=» 
bitriollöfung. 

2)e Duatrefageg im Sa^re 1848. 

»aift im 3a^re 1854. 

©raffet im Solare 1856. ^^ei fid^ jerlegenbe ©alje, 
©d^wefelcatcium unb fiu^)feröitrioI. S5enü^ung ber ßuftleere. 
Sinpreffen ber ßöfungen burd^ eine l^ol^e glüffigleitsfäute. 

S6g6 gteur^ unb $ßinonnet. ©infü^rung ber 
Söfung mittelft beg öerbefferten SöetöeU'fd^en Slpparateg 
ber gonj aug Äupfer beftel^t. 

Lingr. Cr6pin. im Sa^re 1857—1867. 

©orfett unb Sl^t^e im Saläre 1859. ©infül^ren 
ber Söfung mittelft eineg üon ber fupferl^altigen S^äff^fl^^i^ 
nid^t angreifbaren SlpparateS. 

$Petitjean im Sa^re 1861. 



So.urbon im Saläre 1841. Smprägniren mit Sol^e^ 
abfod^ung. 

§a|fetb im Sa^re 1874. Smprägniren mit ®erb^ 
ffturc unb bann mit J^oljeffigfaurem ®ifen. 
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gournier^Satllot im Saläre 1847. ©inprcffen ber 
Söfung mittelft einer Suftpumpc. 

^ oll ad im Sa^rc 1850. 3"^ei fid^ jcriegenbe gtüfftg^ 
feiten, ©d^toefelcalcium unb SWanganöitrioI unter 8lntocnbung 
jtt)eier gefonberter S^Iinber. 

äWuenjing im Salute 1841. 1875. (Sintaud^en in eine 
Sbfung üon SÄanganöitrioI, burd^ Äatf neutralifirt. 



SSol^I im So^re 1858. Slnftrid^ mit carbolfaurem 
9latron, ©intaud^en in ©ifenöitriollöfung. 



SSäaetten unb 93ro(^arb im Saläre 1847. 1. S^Ior^ 
calcium unb fd^ttjefelfaurei^ S^otron. 2. Sifend^Iorib zc. 3. S;|ecr, 
©d^ieferöl. j)a§ §oIj tt)irb gebämpft unb mit ben beiben 
erften ©ubftanjen im luftleeren 3laum imprägnirt. B^^I^It 
tt)irb bie t^eerljaltige äRaffe einge:pre§t. 



^ililofo^)^ 9Kag. im Sa^re 1818. »eftreic^en be8 
§oIje§ mit einer !od^enben Söfung üon ©oba ober ^otafc^e, 
bann mit l^oljeffigfaurem @ifen ober S3Ieu 

6oof im Saläre 1822. einlegen be§ ^oljeg in 5ßotafd^e* 
löfung; SSenü^ung einer SBorrid^tung, tt)eld^e ben ©aft 
anSfaugt, ber burd^ bie Söfung erfe^t tt)irb. 
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5ournicr«'6ainot im Saläre 1847. Sbfungcn öon 
Io|)Icn[aurem Sal!, fol^Ienfaurcm Slatron. aWangattöitrioI, 
mit einer ßuftpumpe eingepreßt. 



9ßv0inctc ber itoileiien ^tftiüation bt9 ^ol^edf 
bet ^iein- unb fBtannto^Un* 

^aleg im Sa^re 1756. S^eeröl. S)urcl^tränfen be« 
ßolgeg mittelft angebrad^ter JBol^rungen; ©intaud^en in bie 
fiebenbe SKaffe. 

Unbefannt um 1756. |)oIjt§eer. (Einlegen in bie 
fiebenbe ©ubftanj. 

©alberg im Saläre 1772. S)aS getrorfnete |)oIj lüirb 
mit ©ifenrntrioUöfung imprägnirt, getrocfnet unb mit 2;i^eer 
überjogen. 

Soole im Salute 1812. ©teinfol^Ient^eer. An* 
ftreid^en beS ^olieS mit bemfelben. 

©agnau im Saläre 1818. Slbfoc^ung bitterer ^f(an* 
gen mit Xl^eer gemifd^t. Reißer Slnftrid^. gür ©d^iffe jum 
©d^ufee gegen SBo^rmufd^eln u. f. w. 

©anberfon im Saläre 1820. ^oljtl^eeröl. ©inlegen 
in bie fiebenbe 3Raffe. 

5ßarfeg im Saläre 1821. Il^eer an^ §oI}effig, 
oberi^eer, Sialg unb^arj. Slnftreid^en beiJ ^oljeg mit 
ber fiebenben SWijd^ung. 

2)ingbate im Saläre 1821, ^oljt^eer. Slnftreid^en 
ober mel^rfad^eg ©intaud^en. 

^rec^tl im Sa^re 1822. kämpfe öon X^eer. ©ag 
|)oIj n)irb erft in reinem SBafferbampf, bann mit bem 2)ampf 
t)on SBaffer unb Jil^eer bel^onbelt. 

€Eforb im Saläre 1823. St^eeröl mit ß^Iorga« 
bel^anbelt. SSSieberl^oIte Änftrid^e. 

Sugcombe im Satire 1824. Sil^eer mit 3;f|eeröl 
unb öerroftetem @ifen erl^i|t. änftreid^en beS §oIjeg 
mit biefer äßifc^ung. 
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»in im Sa^re 1824 SC^ccr. ©inlegcn be« ^oljeg in 
Jicbcnben Sl^eer. 

|)ancod im Saläre 1828. ßöfung öon ©umrni* 
clafticum in Terpentinöl ober Il^eer. SlnftriA. 

|)artig im Saläre 1826. Slnfol^Ien beg ©otjcg, 
X^^ttx, SRutterlaugc (?); toieberl^olte Il^eeranftrid^e. 

Sl^eballier im Saläre 1836. Xl^eer unb ^btod^ung 
öon labafblättern. Slnftrid^ ober ©intoud^en. 

aWoII im Sa^re 1836. kämpfe öon §oIät|cer 
unb Äreofot. Smjjrägniren beg ^oljeg mit ben Stampfen 
im gejd^Ioffenen 9iaum. 

S3ronner im Sabre 1835. ®ämpfe öon |)oIjt5eer 
unb Äreofot. S)ag in einer ®anH)ffammer einpefd^toffene 
|)oIj toirb t)on ben 2)ämpfen, njeld^e comprimirt ttjerben 
fönnen, burd^jogen. 

glocton im Sa^re 1837. St^eeröl unb ftotjeffig:* 
jaureS ßifen. ©intaud^en. 

Setzen im Sa^re 1838. ©cuttere X^eeröle. S)ag 
§oIj tüirb in einen S^linber gefteHt unb 1. eine Suftleerc 
herbeigeführt, 2. bie glüffigfeit eingelaffen unb 3. biefc 
burd^ eine ©rudfpumpe eingepreßt. 

5ßrofeffor aRetjeng im Sa^re 1840—64. X^eer- 
SBiebert)oiteg (Sintau^en in l^eißen Sl^eer. 

%Vi\tX^ unb ^ßelletier im Saläre 1845. %\)ttx, 
§arj ober gett entl^altenbe 93äber auf 110 — 150^ er* 
toärmt. ®intaud^en beiJ ^olje« in bag erttjürmte 83ab. 

graöin im Sa^re 1845. ©iebenber S;]^eer mit 
Vio @cilä== ober ©c^toefelfäure. ©tntaud^en beS ^oljcg 
in bie angegebene äKifd^ung. 

Seüalle^^Superron im Saläre 1846. Reißer 
SlSp^alt. Slnftreid^en. 

S)u aWonicauIt im Saläre 1846. Sl^eer, Äalf, 
fjett, ^\nl\(xli. S)a§ ^olj toirb in einen öerticalen 
Reffet gelegt, ber bie angegebenen ©ubftanjen enthält. 

»uffe im Sa^re 1847. 3lnftr eilten mit ©^Wefel, 
Stieer, ^atf, feinem ©anb. 
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®oj im Saläre 1847. @r]^i|ctt bis nal^c jum 9Scr* 
fohlen, ©ititaud^cn unter Slniücnbung bcr ßufttecre unb be^ 
3)rudEcS in 2;^ccr unb ©tcarinföurc, B^^f^^fe ^^^ Jlrfenif 
unb OuecfftIbcrfuBUmat 

S)c SBctterftabt im3a^rcl847. I^ccr^altigc 
©ubftanjcn. Hntoenbung unter Slugfaugen ber im §of je 
entl^altcncn Suft. 

®c ©emini im 3ül^re 1848. Xrocfnen beS §ot}e«; 
Smprägniren mit 9K e t o 1 1 f al j e n unb 2 ^ e e r ; S3enüfeung 
eine« bem S3r6ant'fcl^en äl^nlid^en STpparateg. 

aRa^ im 3a§re 1848. @^tt)ere3 X^eeröl, 
Ä r c f 1. ®ag ^olj »irb überl^ifetem SBafferbampf, bonn 
SBaffer^ unb Ärcofotbämpfen in einem fe^r feften ®efä§e 
auggcfe^t; ober alleinige Slnttjenbung bc^ Sreofotbampfe^. 

^utinunbSoutign^im 3ci^rel848. ©d^ief er ö ( ; 
oberfläc^tid^eSSSerbrennen, 2:]^eer, 5ßed^, ©ummilad. Sin* 
taudien in ©d^ieferöl, Slngünben unb Slu^Iöfd^en in ^ed^ it. 

3)icffcl^en im Qfal^re 1849. ©ecjalj, ©ifen*» 
bre^jpäne, X^eer; Solaren t)on Söd^ern in ba^ §oIj, 
(Sinlegen in bie ©aljlöfung unb 2!^eeren. 

©c^njeppe im Sa^rc 1851. ©aötl^eer unb @anb. 
Sintaud^en in fiebenben 2:^eer, S3e[treuen mit @anb. 

Le Chatelier, Dessicating Co. S^rodneu be3 
^olgeg unb (Sinlegen in Äreojot. Sejonbere @in* 
ric^tungen unb 2:rodenräume. 

Saift im So^re 1864. X^eer. 

Singr. Sröpin im Qfa^re 1857—1867. Sreofot. 

S)orf ett im Saläre 1859. Sl^ eeröl ober ßreof ot. 
Smprägniröerfal^ren unter ?lntoenbung be2 luftleeren SRaume?. 

atottier im Sa^re 1862. ©d^ioere Xtieeröle. 

Sl. Soreftier im Sa^re 1862. ©c^ujere X^eeröle. 



§omberg im Qfal^re 1705. (gintauc^en be8 $oIje^ 
in bic Söfung. 
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Saftet im Saläre 1730. aWit glcid^cr Stntocnbuitgg* 
tocijc. 

Snotüle» im Sa^rc 1821. ©intaud^en bc« ^oljcg 
in bic Söfung. 

ft^an im Sai^rc 1823. ©nicgcn in bic So jung. 

aas alt er ton im Sa^re 1823—24. ®aS ©alj toirb 
nid^t in SBaffer, jonbcrn in Sllfo^ol gelöft. 

©tcöenfon im Saläre 1831. Smprägnircn. 

@türIing«Scnfon im Saläre 1831. ®intaucl&en 
beg $oIjcg in bie Söfung. 

Setctlicr im Saläre 1837. 2)a8 §oIj tt)irb in bic 
Söfung beg Duccffilbcrd^IoribS in SBaffcr getaud^t, gctrodEnct 
unb bann mit einer Oclatinclöfung angeftrid^cn. 

33 r. Soud^eric im Saläre 1837. STufjaugen bcr 
Söfung burc^ ben lebenben S3aum unb aud^ burd^ SSer* 
brängung beg ©afteg. 

äroja im Saläre 1839. (Sintaud^en beg ^oljejS. 

S c b i e n im Satire 1839. ©inpreffen ber Söfung burd^ 
ftolben unb ©d^raube. 

Duatrefageg im Saläre 1848. SluSfül^rung beg 
SSerfal^reng in 3mprägnir!ammern. 



Unbefannt im Saläre 1832. S)a§ ^olj tt)irb bcm 
SRaud^e t)on langfam öerbrennenbem grünen ^olje ausgefegt. 

Recueil industr. im Qfal^re 1833. 2)ag §oIj tt)irb 
eine SBod^e lang in eine Sftaud^fammer gelegt 

©uibert im Sai)xt 1861. 2)er 9iaud5 circulirt um 
bag ^olj. 

<SaItttett-99lttttetIattgett* 

S)r. ©ranöille im 3al^re 1837. Sintaud^en. 
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^atmiah 

Secour im 3ol^rc 1848. (Srl^i|ter ©atmiaf unb 
5E)Qmpfc öon |)oIjeffig. Slugfül^rung beg Smprägniröcr* 
fal^rett^ in ®am^)ffammern. 

^ong im 3a]^re 1841. ©intaud^cn in bie Söfung. 

Suffe im 3o^te 1847. STnftreic^cn mit ©d^tpcfcl, 
Ifieer, ßalf, feinem @anb. 



litffinm. 

916 al im ^al^re 1855. ®inpreffen ber Söfungen t)on 
©d^wefelbar^um mit einer ^xndpnmpe. 

©raffet im Sa^re 1856. 3tt)ei fid) jerlegenbe ©alje, 
©d^ttjefelcatcium unb Supferöitriol. Senilfeung ber Suft* 
leere, ©inpreffen ber Äöfungen burd^ eine f)o\)t ^füffig* 
feitsfäule. 

Haut de Lassus im 3o^re 1856. 1. ©d^ttjefet* 
calcium ober ©d^mefellitl^ium, 2. Sifenöitriol. Slugtreiben 
be^ ©afteS, 3m^}rägniren unter S)rud 



® f f i e r im Saläre 1828. ©aljföfiingen bie f^ gegen* 
feitig jerlegen unb in bem $oIje eine unlöglid^e ^Serbin* 
bung ergeben, j. 95. Salciumd^Iorib, ©lauberfalj, @ifen* 
üitriol, arfenfaureö Siatron. 



1 



62 2)ie ©onfcröirungSmtttcI. 

^Sd^ioefltge ^äntc, concenttitt 

(S)ic Singabc »Serfol^Iung bcr Dbcrfläd^e bcS ^oljeS« 
ift burd^ fd^toefligc ©öure unmöglid^; e^ ift atfo tt)oI)I 
©d^tocfclfäurc gemeint.) 



Sadfon im Saläre 1767. Söjung öon ©ecjola, Äall, 
^inloitriol, 2Haun, S3itterfal} unb Äfd&e in ©eetnaffer. 
S)ag $oI} toirb mit Meinen eingebol^rten Söd^ern üerfel^en 
nnb in bie Söfung eingelegt. 

aricmann im Saläre 1772. ©nlegen in ©eetuaffcr. 
[irel im Saläre 1789. ßintauc^en in ©eefaljlöfung. 

SBoImeifter im Sa^re 1798. Änftreic^en mit unb 
©intaud^en in ©eefaljlöfung. 

^crüng im Saläre 1806. ©eefalj. S)ie Sttjifd^en* 
rSume bei^ §oIjeS f oHcn mit ©aljfr^ftallen aui^gef üQt »erben. 

6a toben im Sal^^c 1815. SKel^rtoöd^entlid^eg ©inlegen 
beg §oIjeg in ©eetoaffer. 

Sarn^ im Saläre 1840. 

®i(ff(|en im Sa^re 1849. ©eefalj; ©ifenbrel^fpane, 
Xl^eer. JBol^ren üon Söd^ern in bag §oIj, ©infegen in bie 
©aljlöfung unb %f)^txen. 

5ß6Iigot unb ©u^on im Saläre 1857. SWeemaffcr. 

^umet S)ejort im Saläre 1863. ©infegen in concen* 
trirte ©eefaljlöfung. 



©nglifd^e «bmiralität im Sa^re 1808. 

§ artig im Saläre 1826, ?ln!ol^fen; Änftreid^en utit 
%f)ttx. 

^utin unb 93outign^ im ^al^re 1848. ©intaud^ 
in ©^ieferöl, änjünben unb SluSlöjd^en in 5ßecl^. 



2)te ^otiferDtrungSmittel. 63 

2)eSa^)^)arant im Sa^rc 1862. aSerfo^Icn über 
einem ©aggeMäfe. 

^ugott im ^af)xt 1864, unter Senülung eine« 
Apparates mit comprimirter Suft. 



äS^afferbamfift 

gagot im Saläre 1740. S)ag §oIj toirb ber ®in« 
wirfung beS ©ampfeg auggefe|t. 

Sallenber im Saläre 1818. kämpfen unb Xrodfnen. 

©argent im Saläre 1820. 

$Wetoman imSa^re 1822 (?). »el^anbeln bcg|)orje8 
in einem geeigneten Slaum mit 2)ampf jur Entfernung be8 
©afteg. 

Sie^bert im 3af)re 1829. 3)ie SBretter werben juerft 
in SBaffer gelegt, bann in einer Kammer mit SBafferbampf 
bel^anbeit unb in einem §erbe getrorfnet. 

»iolett im Sa^re 1849. Ueber^ifeter SBafferbampf, 
tooburd^ eine SBerfol^Iung l^erbeigefül^rt wirb. 



S5urn et t im Saläre 1838. (Sintaud^enober: l.Sd^affung 
eineg luftleeren 9laumei^, 2. Sinlaffen ber Söfung unb ®x^ 
l^öl^ung beS ^rudeS burd^ eine ^umpe. 

Sft6al im Solare 1855. Si^Id^^orib unb Sintoitriol, 
©d^toefelbar^um, ®ifent)itrioI. ©inpreffen ber Söfungen mit 
einer S)rudfpumpe. 

SadCfon im Sa^re 1855. SRifd^ung öon Siti^d^torib 
unb Sifend^Iorib* 

«üttncr unb STOö^ring im Saläre 1869. kämpfe 
unb Siwld^torib unter SJrudE. 

S)e Saint im Solare 1845. 1. Sinfd^rorib, 2. ©c^toad^e 
©eifenlöfung. Smprägniren beg §oIje8 mit beiben ^Jlüffig* 
leiten nad^ einanber. 
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Äö^Icr im Sa^rc 1876. 

3adfon im Qa^rc 1767. Söfung üon ©eefalj, ÄaH, 
Binfmtriol, Sltaun, SBitterjalj unb Slf^c in ©cetüaffer. 3)aS 
^olj toirb mit Meinen eingebol^rten Söc|crn öcrfel^en unb in 
bie Söfung eingelegt. 

S)r. Soud^erie im Sa^re 1837. Sluffaugung ber 
Söfung burd^ ben lebenben 83aum unb auä) burd^ 8Ser== 
brangen beg ©afteS. 

S^iffier im Solare 1844. Jirodfnen be§ ^oljeg unb 
^erfteQung eines luftleeren SRaumeS t)or bem (Sinfül^ren 
ber ßöfungen. 

3)?armot im Saf)xt 1844. (Sintoud^en ober Sel^anbetn 
im luftleeren dianm, bann Slnftrid^ mit S^l^eer zc, 

®e ©aint im Seigre 1845. 1. ßinföitriol ober 3int 
d^Iorib, 2. ©c^toadEje ©eifenlöfung. Smprägniren beg §oIje§ 
mit Beiben g^üffigfeiten nad^ einanber. 

gfran9oiS 'im Sa^re 1850. 1. ^inffalA, 2. ©ulfibe 
ber Wtaiu ober SrbmetaHe. ©intaud^en be§ ^oIje§ in bie 
3inflöfung, SlbttJafd^en mit ber jtoeiten Söfung. 

9i6al im ^üf)xe 1855. ^infd&Iorib unb ^ittföitriol, 
©d^toefelbar^um, Sifentjitriol 2C. (£in^}reffen ber Söfungen 
mit einer S)rudEpumpe. 

93erfd^tebette ^erfa^rttttgdinetfett. 

ajiacfonod^ie im Solare 1805. |>arjige 3)ämpfe bc^ 
%ealf)otit^ ober onberer ^arjiger Stoffe. S)a8 in einer 
S)ampffammer befinblid^e |)oIj ttjirb mit ben kämpfen 
imprägnirt. 
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©cmplc im Scii^rc 1815. Srodnctt bc3 $oIjc§ burd^ 
diaiid), bann (Sintaud^en in erl^i|ten Xl^eer ober Seinöl^» 
firniß. 

Sioguin im Sa^rc 1822. (Sintocid^cn bcö §oIje8 in 
^eijsem SBaffcr, bann SrodEncn bcSfcIbcn. 

9ic^bcrt im Saläre 1829. 3)ic Srctter werben juerft 
in SBaffer gelegt, bann in einer Kammer mit S33afferbampf 
bel^anbeit unb in einem $erbe getrocfnet. 

ete, bc ÜKaroUeg im Saläre 1830. ©inlegen be8 
$oIje§ in fd^Iqmmigei^ SBaffer, bann Srodnen beSfelben. 

Staub ot im Saläre 1845. 2;rodErien unb ®örren be^ 
§oIje«. 

?ßa^n im Saläre 1846. Ablagern öon ©d^toefel inben 
?ßorcn be8 ^oIje8 burc^ Sufammentt)irfen öon ©^ttjefelbar^um 
unb Sifenöitriol. 

3)ering im Saläre 1853. ©ntegen in bie SRücfftanb^« 
flüfftgfeiten galtmnifc^er 93alterien. 

apelt im Sa^re 1853. Sebeden beg^oljeg mit fd^on 
efflore^cirter fd^njefelfieöl^altiger Äo^Ie üon OpeUborf. 
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Sonferüiren be« |)oIjc«. 



S)a8 SScrfal^rcn befielet in bcr Sel^anblung be8 $oIjc§ 
mit einer fod^enben fiöfung öon öoraj in S33affer. 3)crfelbe 
entfernt leidet unb wirffam aQe jene baS SSerberben be§ 
^oijeg l^erbeifü^renben ©ubftanjen o^ne bie ^oljfafer an^ 
zugreifen, ttJeld^e im (Scgentl^eile Mrter ttjirb unb toenigcr 
gern SBaffcr aufnimmt. S)ag SSerfal^ren fd^ült ferner ba§ 
^olj bor Ungeziefer; mad^t eg inbifferent gegen ^Jeud^tigfeit 
ober Srodfenfeit ber Suft unb mad^t eg unüerbrennlid^. 

S)aS SSerfal^ren wirb folgenbermafeen ouggefül^rt: Sn 
einem 2;rog aug |)ot5 ober Sifen bereitet man eine gefättigte 
Söfung t)on SBoraj in SBaffer, beren SRenge ausreicht, ba^ 
:^oIj ju bebeden. S)ann erpl^t man burd^ 3)ampf ober auf 
eine anbere SGBeife bie Temperatur ber Söfung bi3 jum 
©iebepunft unb erl^ält fie fo 2 — 12 ©tunben lang, je nad^ 
ber ?ßorofität unb ®ide beg |)oIjeg; l^ernad^ n^ieberl^ott 
man biefelbe Operation mit einer neuen concentrirten Söfung 
t)on Soraj in SBaffer, n^obei man ba8 §oIj jebod^ nur bie 
^ätfte ber Qtxt barin ju laffen nöt^ig fat. 3)ag |)oIj toirb 
bann l^erauggenommen unb fobalb eg trodfen ift, ift egfür 
ben ®ebrau$ fertig, toenn feine §ärte unb gorbe fein 
iinberni§ finb. SBäfd^t man e§ mel^rere SRale in lod^enbem 
Gaffer, fo »irb ber abforbirte ffloraj mit ber gärbung 
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toicbcr l^crauSgcjogctt unb nad^ Sciicbcn baS frühere Äu§»* 
fc^cn toicbcr l^ergefteQt. 

@8 ift nid^t nötl^ig, eine fcl^r ftarfe Söfung anju*^ 
iDcnbcn; ctttc fold^e ift jcbod^ öorjujicl^cn, tocil man ftc leidet 
ttJicber gcbraud^en fann. ©o einfad^ baS SSerfal^rcn ift, fo 
fann cg bod^ in cinjclncn ^&üen öortl^cill^aft oBgcänbcrt 
toerbctt. SBenn bidEc §öljer ju bcl^anbcln finb, ift c§ öor^ 
tJ^cil^aft, fic in gctüö^ttli(|em SBaffcr burd^ou^ ju bämpfcn 
unb fie bann, ttjäl^renb fic nod^ toaxm finb unb aud^ na% 
in btn %X0Q einjulcgcn. ®ic bid^tcrc unb fd^mcrcre SSoros* 
löjung toixb bann fd^ncDcr in bic ^ßorcn bcS ^oljeg cin^ 
bringen unb bie Operation bcträd^tli^ abWrjen. SBenn t^ 
tt)ünjd§en8tt)ertl^ ift, ba8 §oIj mit X^eer, Sl^eeröl ober ä^n^ 
lid^en @u6ftanjen ju imprägniren, fo gefd^tel^t bieiS am 
beften, Ujenn bai ^olg öoÖftänbig getrodfnet ift. SBenn ba^ 
§olj ganj njafferbid^t werben fofl, fo fe|t man ber ^lüffig* 
leit Bei ber jtoeiten Operation ©d^eHadf, ßar j ober überl^aupt 
©ubftanjen ju, bie in einer f od^enben SoraElöfung lö^Iid^ 
unb nad§ bem 2;rodfnen in faltem SBaffer unlö^Iid^ finb. 



SBenngteid^ eS allgemein anerfannt ift, ba§ burd^ bai 
Äreofotöerfa^ren bei ric|tiger Slnttjenbung beSfelben bie Son* 
feröirung ber §öfjer am beften erreid^t mirb, fo ift boc§ 
bie toeitaug grö|te Slnjal^I ber ©ifenbal^nöertoattungen tl^eite 
bei ber ß^Iorjinfimprägnirung geblieben, t^eifö ju berfelben 
übergegangen. S)ie Urfad^en finb folgenbe: S)ie ©ifenbal^n« 
fc^ttjeKen gelten au^er burd^ gäulni^ aud^ inSbefonbere burd^ 
med^anifd^e S^rftörungen (Siad^bejeln in golge ©inbrüdCen 
ber ©d^ienen, Spaltungen burd^ bie JBefeftigung^mittel) ju 
©runbe unb e2 ift bal^er jebe ©onferöirung ber ©d^ttjeHen 
gegen gäulni^ über jenen S^i^pit^^t I^inau8, innerl^alb 

5* 
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njcld^em bicfdbcn in tjolgc festerer Umftänbc auSgctücd^fcIt 
tDcrbcn muffen, jwedtog. 

SRac^bcm man nnn bei ber ^mprägnirung mit Qmh 
d^Iorib, tniSbefonbere bei aQen todä)tn Solggattungen, bie 
^intanl^altung ber gäutni§ für jenen J^it^^^^m erreid^t^ 
innerl^Qlb toeld^em biefe ^öber überhaupt ber med^anifc^en 
3erftörung wiberftelpen, biefe» SSerfal^ren aber um circa 
80 ^ßrocent billiger ift ate jene» mit freofotpitigem X^eeröl, 
fo ift bie augfd^Iiefelic^e Slntoenbung beS erfteren SSerfal^ren», 
inJbefonbere bei »eid^en ©öljern, eine notl^toenbige tJ^Ige 
unb bal^er bie Änmenbnng biefeg SSerfal^renS in ber tDof)U 
erioogenen Oetonomie felbft gelegen. 

®a8 öon ©urnett im Sa^re 1838 in »orfc^tag 
gebrad^te ©erfahren, |)oIj mittelft einer ^iufd^toriblöfung ju 
conferöiren, beftanb in ©inlegen beS ipoljei^ in bie Söfung 
unb erft fpäter ging 85ur nett jur ?lntt)enbung öon ftarfem 
3)rudf über. 

3)er gum 3mprägniren üertoenbete Sfpparat ift ein 
pegoffener eiferner S^Iinber tjon 20 SReter Sänge, mit einem 
inneren 3)urd^meffer öon 1*75 äReter. 3n biefen S^Iinber 
laffen fid^ etma 4000 Subiffufe §oIj l^ineinparfen unb burd^ 
eine boppelte S^ür öon ber äußeren Suft abfperren. S)ann 
mxb eine ßuftpumpe in Settjegung gefe|t, toeld^e aDe Suft 
aus bem S^Iinber unb ben 5ßoren be« |)oIgeg I|erau§ jiel^t ; 
je nac^ ber Sefd^affen^eit be« §oIje§ ift biefe Slrbeit in 
2—3 ©tunben gefc^el^en. ©obalb aUe Suft auggejogen ift, 
läßt man eine Äuflöfung bon 3i«'<^Iorib in btn S^Iinber^ 
big biefer Ie|tere bamit angefüllt ift. S)ann fefet man eine 
t)on 3)ampffraft betriebene Suftpum))e in Si^ätigfeit, burd^. 
beren S)rudt baS §01} DöHig mit jener glüffigfeit angefüllt 
wirb. 3ft bieg gef^e^en, fo läßt man mit bem 3)rudEe nac^ 
unb bie im Äeffel befinblid^e glüffigfeit ablaufen, toäl^renb 
man ba8 »burnetifirte« §oI} an bie freie Suft juhl 
Xrorfnen bringt. 

3)ie Smprägnirung öon ^öljern gefc^ie^t mittelft 
3infc§Iorib unb ierfoHt in brei ^au|)to<)erationen : 
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1. in bte bei^ ^äm))feni^; 

2. in bic §crftcttung bc§ SSocunmi^; 

3. in bie bcg ©iniQffcnS ber confcroircnben gtüfPo^^it 
unter Änttjcnbung üon 2)ru(f. 

@S ttjirb folgenberma^en t)crfal)rcn: S)ic ju Bcl^an* 
beinben $öljer tt)crbcn nad^ i^rcr 2)cjclung, bic unter 
oQen Umftänben nur mittelft äRafd^ine, unb jttjor bcrart ju 
gefc^el^en l^at, ba^ Siac^bejetungen öermieben »erben, auf 
eifernen SSügeltoagen, toelc^e fid^ in il^rer gornt bem inneren 
Querfd^nitte beg SmprögnirunßSfeffclS möglid^ft genau an* 
fc^Iiefeen, öerlaben unb in biefen eingefd^oben, too fie toäl^renb 
ber Se^anblung üerbleiben. Siad^bem ber Smprägnirc^Iinber 
unb fömmtlid^e §äl^ne in bemfelben luftbid^t gejd^toffen finb, 
ttjirb ber in bem 3)anipffe[fel ntittlertoeile erjeugte S)ampf 
in bta S^Iinber eingelaffen. S3eim Seginn ber 3)ampfein* 
ftrömung niu§ gleid^jeitig für bie SluiStreibung ber im 
S^Iinber befinblic^en Suft Sorge getragen unb »äl^renb beg 
S)ämpfenö baö ©onbenfationi^toaffer t)on ßeit ju S^xt ab^ 
gelaffen werben. 

S)ie §öljer Werben minbeftenS eineStunbe lang ber 
@inn)irfung it^ äSSafferbampfe^ ausgefegt, weld^er nac^ ber 
erften l^alben ©tunbe in bem Smi^rägnirungSc^Iittber eine 
Iem:peratur üon 112-5® 6. erreid^t l^aben unb mäl^renb ber 
jWeiten falben ©tunbe in biefem ^uftanbe erl^alten werben 
muJ3. 3)iefe 3^m|)eratur entfprid^t einem Ueberbrudt üon 
1-54 ätm. Äommt unaui^getrorfneteö §otj jur Smprägnirung, 
fo mu§ bie S)auer beg 3)ämpfenS nad^ erreichter S^emperatur 
wn 112-5® S. auf minbefteni^ eine ©tunbe au^gebel^nt 
werben. 

3)ag SSorl^anbenfein ber 3;emi3eratur be8 SBafferbampfeS 
im 3mprägnirunggct|tinber in beripö^e üon 112-5®®. unb 
fol^in bei^ UeberbrudEei^ öon 1*54 Sltm. ift mittelft eines an 
bem ß^Unber angebrad^ten 2;ipermometer§ unb SWanometerS 
JU conftatiren unb gu controliren. 2)ie S)ampfeinftrömung 
wirb fobann abgeftefft unb ber im S^Unber befinblid^e 
S)ampf burc^ ben Slblajs^al^n auSgetaffen. 
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9laci^bem ber (S^Iinber eini9ermagen abgelül^It i% 
»erben jämmtlid^c ^äl^nc toieber gefd^toffen. 

hierauf toirb bie Suftpunnje in 2;^dti9leit gefegt utib 
in bem SmprägnirunggcijUnber ein Sacuum öon circa 
60 6m. Duecf filberftanb J^ergefteÜt, toai burd^ ein STerometcr 
(SSacuummetcr) controlirt toirb. 2)iefeiS SSacuum mufe längftenS 
nad^ Verlauf öon 30 äRtnuten J^eröorgebrad^t fein unb 
bann, je nad^bem baS^ ßolj trodEcn ober frifc^ ift, toäl^renb 
weiterer 30 ober 60 äRinuten nnterl^olten toerben. Unter 
fortgefefeter 3;^ätig!eit ber Suft^jumpe toirb fobann ba8 SSer* 
binbungi^rol^r jtoifd^en bem SmprägnirungSc^Iinber unb 
93a[fin geöffnet, tooburd^ bie 3mprägnirungi5f(üffig!eit öcr* 
möge be8 äußeren SuftbrudEei^ in ben S^Iinber einbringt, 
©obalb ber (S^Iinber entfpred^enb gefüllt ift, toag an bem 
auf bem S)amm begfelben angebrad^ten aBafferftanb^rol^rc 
erfid^tli^ ift, ift bie Suftpumpe abäuftellen unb bie 3)rudC« 
pumpe in i^ätigfeit ju fe^en, um bie im Smprägnirc^Iinber 
etwa nod^ öorl^anbenc ßuft ju entfernen unb l^ierauf mit 
bem ©nlaffen ber Sonfert)irung8pfftg!eit unter Änwenbung 
beg entfpred^enben UeberbrudEeiJ ju beginnen. 

3u biefem Qroedt wirb mit ber S)rudfpumpe fo öiel 
Smprägnirflüffigfeit in ben G^tinber gepumpt, big ber SRano« 
meter 7V2 Ätm. 3)rudf anjeigt. ®iefer S)rudt muß im 3m* 
prägnirc^linber brei ©tunben lang erl^alten bleiben. 9?a<^ 
SSerlauf biefer S^t tt^ii^b bie 35rudfpumpe außer X^ötig!cit 
gefefet unb bei entfprec^enber Sorfid^t bie Swiprägnirungg* 
pffigfeit in ba8 »affin jurüdtgeleitet. 

©obalb bieg beenbet ift, wirb ber (S^Iinber geöffnet 
unb werben bie ^öTjer auggel^oben, worauf ber S^Iinber 
gereinigt unb für eine neue Operation vorbereitet wirb* 

S)ie jur Smprägnirung ju öerwenbenbe glüffigfeit ift 
au8 einer Si^fc^^riblöfung von 50 B6., bie t)on fremben 
©eftanbtJ^eilen, befonberg aber üon flberfd^üffiger ©äure 
möglid^ft frei fein muß unb weld^e auf feinen gaß mel^t 
alg ein 5ßrocent ©ifend^Iorür ent|alten barf, jU erjeugen, 
inbem je einem SRaumtl^eil öOgrabiger Söfung 50 Sfieilc 
SBaffer beigemengt werben muffen. Die fo erjeugte ^mpräg^» 



<£onfert)tren beS ^olsed. 71 

nirpffigfcit l^at bei einer S^empcratur öon 17-5® 6. eine 
©tärfe öott 1-5^ B6. Sereitö öcrtocnbetc Srnprägnit' 
Pffigfeit mu^ Dor bcr Sicuöermenbung ftet« toieber auf 
bie üorgefdöriefienc ©tärfe öon 1-5 B6. burd^ 9Kifci^en mit 
50gräbiger Söfung gebraut luerben. 

SBejügßd^ ber ©ontrolc über ben SBoHenbung^grab ber 
Smprägnirung ber einjelnen ^ofjgattungen bient alg 9iorm, 
bag aQmonatUd^ tpä^renb ber d^ntprägnirung^^Sampagne 
ba^ SRormalgetoic^t ber ju imprägnirenben ^öljer in ber 
Slrt unb SBeife feftgeftellt »irb, ba§ jtoeimal, unb jtoar 
an öerfcöiebenen 2;agen einer unb berfelben 3Sod^e je 25 
bii^ 30 ^bm. ber einzelnen ^oljgattung gettjogen, nac^ ber 
üorangefü^rten 3mprägnirung^metl^obe bel^anbelt unb nad^ 
ber Sntprägnirung wieber gewogen werben. 

2)ag aus biefen beiben 6ontroI*3mprägnirungen reful^ 
tirenbe SJurd^fd^nitWgewicI^t (SRormalgewid^t) eineg Subif»« 
meter^ ber präparirten Ööljer refpectiöe einer ©d^weHe 
bient big jur näd^ften öeftimmung be^ SZormalgewid^te« 
als 2Äa§ftab fttr bie SBeurtl^eilung ber rid^tig unb gut aug* 
gefül^rten Smprägnirung ber ju biefem Qxoedt ausgefolgten 
©öfjer. 

S)ie ?tufna^m8fäl^ig!eit ber $ö(jer an Smprägnirung«*» 
flüffigfeit ift felbftrebenb bei ben öerfc^iebenen ^oljgattungen 
öerfd^ieben unb üariirt je nac^ ber S)ic^tig!eit ber Sa^re«^ 
ringe aud^ bei ein nnb berfelben ^oljgattung {iemlid^ 
ftarf, unb {War: 

ei^enfd^weaen 2-4 SReter lang, 8-10 ^r, 

gfölrenfc^wetten 24 » - 18—22 » 

»uc^enfc^weaen 2*4 » > 22-30 » 

Sär^enf(|tt)cÜen 2*4 » * 10—14 * 

iJrü^er würben g. 95, bei bpn f. t ©taatsba^nen bie 
©d^wellen nur in ftabilen Slnftalten imprägnirt, iebod^ in 
ben legten Salären wirb ber weitaus größte ©c^wellen^ 
bcbarf .ber ©taatäbal^nen in ambulanten Slnßalten- auf* 
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£är(^eti'@i$UitlIen 
Sifl. 16. 



@t4cn=@if|tvtllett. 

geatbrilet I)abuni| werben bie nid^t unbebeutenben ©(^wetten» 
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ifid. 17. 



m- 18. 



Iransporte fe^r )t)efentti(^ rebucirt unb burc^ biefe 3Rafe' 
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' na^me ein fjactot ouSgefi^teben, ber noc^ einet bejoniwten 
@renje roefentlid^ ben finanziellen Effect bet Sc^wenen" 
imptägnirnng beeinträchtigen (Önnte. 

$)ie SetftwiflSfä^iflleit ber Sei ben @taat«ba^nen Der- 
wenbeten ambulanten Sp^tote Eiewegt fic^ imifd^en 800 
big 1000 ©tnd ©c^meaen Bei 24ftiinbiget Wifttitüseit unh 
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»tcb biefeS Duaniunt in Uter fec^Sftilitbigen SEiargen mit 
£eti^tigfett aufgearbeitet. 

35ie conftrucliöe Söfnng ber Sfpparate tft eine berart 
gelungene, ba§ jur ^iSlocation berfelben felbft auf 300 Bis 
400 Kilometer ©utfernung BloS eine ac^t» bis je^ntägigc 
Strbeit^unterEirec^ung fii^ nüt^ig madit; man fann bemnac^ 
felbft bei fünf= bis fei^Smaliger UmfteQung ber SIpparate 
per ISampagne, unb jiuar in ben iDtonaten äRärj bi$ 
October, mit iebem ambitlauten Stpparate mit Sei^tigteit 
IftaOOO ©[^weiten unb barilöer oufarbeiten. 



(Sonferbiren bc8 ^olge?. 75 

®ic ©ffcctc bcr ©d^tocffcnimprägnirung ftnb in öor* 
ftcl^cttbctt grapl^ifcl^cn ©arftcttungcn öcrjei^nct unb bcbatf cg 
nur im Allgemeinen bei^ $intt)eife8, ba§ bic ffirfal^rungen 
auf ben öeobad^tungen öon mel^r afö einer SRiffion ©^toeöen 
bafiren unb bie Äugtocd^Slunggcuröen felbftrebenb baS 
SKittet mel^rfad^er SBeobad^tungen ber in ben öerjd^iebenen 
Salären »erlegten ©d^mellen berfelöcn ®attung bilben. 
@§ fteigt fomit ber SBertl^ bicfer ßuröen unb beren @e* 
nauigfeit öon Sa^r ju Sal^r. 

3e geringer bie natürlid^e SBiberftanb^fäl^igfeit ber 
nid^t imprägnirten ^ötjer gegen bie gäulnife ift, befto über* 
rafd^enber unb günftiger jeigt fid^ ber ©ffect ber Smpräg- 
nirung unb genügt eS in jebem einjetnen j^aüt baS SSer* 
galten ber nic^t imprägnirten unb im^)rägnirten §öljer ju 
tjergleid^en, um fid^ ein 93i(b öon bem oußerorbentlid^ ^ol^en 
finanjieffen unb öolföroirtl^jd^aftlid^en ©ffecte ber Swpräg* 
nirung ju machen. 

3)ie grap]^ijd&en ©orfteffungen jeigen nn^, ba| bie 3m* 
prägnirung ber ©d^tüeHen nid^t nur ein auSgejeid^neteS 
©c^ufemittel gegen bie SSermüftung ber SBftIber bilbet, 
fonbern aud^ für baS S5ubget ber Salinen einen günftigen 
©ffcct aufweift unb fönnen wir ber allgemeinen ©infül^rung 
ber ©onferöirung nad^ biefem SSerfal^ren um fo entfd^iebener 
baS aSort reben, afö tjiele ^ofjgattungen gerabe erft burd^ 
bie Smprägnirung eine au^rei(|enbe unb allgemeine SJer* 
toenbung finben. 



6^ottfettittren mit ^^lot^inf na^ ^ftften 

$ßfifter preßt ebenfo wie JBouc^erie bie 3mpräg* 
nirung^flttffigfeit an ber unteren Seite beS ju burc^trän*« 
fcnben iBIodCe« in benfelben ein unb läßt fie ba8 im $ofje 
üor^anbene ©aftmaffer an ber anberen ©eite beiJ SlodCeS 
hinauftreiben, Wobei bie ©urd^tränfung beenbet ift, wenn 
an biefer üorberen ©eite bie SmprägnirungSflüffigfeit fo 



76 . (Sonferüiren beS ^olgeiS. 

i^erauSbringt, n^te fte am unteren @nbe ^inetnge))reBt tourbe. 
SBic befannt, bebient fid^ SBoud^cric eine« etwa 10 äÄeter 
]^od^ angebrad^ten ©el^älterg für bie cin^^upreffcnbe ^I^ffiS"* 
feit unb läfet ben l^ierburc^ erzeugten glüff igfeitgbrudE »irf en ; 
biefer ift natürü^ ntd^t bebeutenb, fo ba§ eine längere ß^ii 
Dergel^t, bi« bie 3)urd^trän!ung t)oIIenbet i[t. 

^fifter bebient fic^ be« [tarieren S)rucfeg einer 5ßumpc 
anb fttrjt l^ierbnr^ bie Smprägnirunggjeit ffir ben einjelncn 
SJIocf ganj bebeutenb. 3)ann bringt 5ßfifter, nic^t toie Sou* 
<l^erie, bie ju burt^tränlenben ©tämme unb ©tammburd^* 
fd^nitte ju ber SmprägnirungSanftalt jujammen, fonbern 
ge^t mit einer äRafd^ine in ben ^oljfd^Iag ju ben ju 
-burd^tränfenben ©tämmcn unb im<)rägntrt bieje bort, lüo 
[ie nad^ bem Stauen be« ^aume« gerabe liegen. ©d^Iie^Iid^ 
burd^tränft $fifter hext ©tamm nic^t in feinem ganjen 
S)urd^meffer, fonbern nur ben inneren ^oljc^ünber, fottjeit 
er »erarbeitet wirb ober imprägnirt fein fott. $^ na(^ biefem 
wäl^It er öon feinen eifernen SSerfc^tufepIatten üerfd^iebener 
©urd^meffer bie entfpred^enben au8. 3ft ber ©tamm in ber 
ganjen gtäc^e feine« S)urd^meffer« gu imprägniren, fo njirb 
ha^ SSerfc^InfeftüdE in ber ©röfee getoä^It, ba§ nur ein 
ettt)a 1 — 1*5 Em. breiter Sianb au^erl^alb ber ©c^eiben« 
fc^neibe ftel^en bleibt 

S)a« genjäl^Ite SSerfd^Iu|ftüdC tt)irb mit ber ©d^neibe 
^egen ba^ gut eben gef^nittcne untere ©tammenbe ange* 
tegt unb mittelft eine« S)orne«, tt)eld^er burd^ bie in ber 
aWitte ber ©c^eibe befinblid^e Deffnung in ba« §oIj ge^ 
trieben toirb, in biefer Sage gel^alten. 2)ann toirb ein 
^tarfe« eiferne« ©pannfreuj mittelft jtoeier Äfammerfetten 
b über ba« SScrfd^Iufeftüdl gelegt, bafe einer ber brei Arme 
be« ©pannfreuje« na^ oben, bie beiben anberen nad^ ben 
©eiten unb unten öom ipolje n^egftel^en, auf loeld^e bann 
bie §auptftammern aufgefegt toerben. ©inb bie klammern 
gut fcft, fo »erben bie §auptMammerfd^rauben mit einem 
taugen ©d^raubenfd^Iüffe( fo lange angezogen, bi« bie ©d^neibe 
be«- 8Serfd|lu|ftüefe« überaß am §oIje aufliegt, toorauf 
burd^ ©daläge auf bie Äantc be«felben bie ganje ©d^neibe 
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in baS |)oIj eingetrieben toirb, in »eld^er Sage ber SBer^ 
fd^Iu§ burd^ tpeitcreg Slnjiel^cn ber ^lauptHammerfd^rauben 
nod^ mel^r befeftigt unb gel^alten tt)irb. 3)ann toirb ber 
®orn aus ber SWittenöffnung be§ SBerfd^IupfldCe« entfernt 
unb ein mit einem S^^^ öerfel^ener @tu|en eingefd^rauBt^ 
weld^er ben 33rud öoKauf aufjunel^men l^at. 

SOIc biefe Slrbeiten ttjerben nod^ ?ßfifter üon jtoei SRann 
auigeffi^rt unb [inb Bei jebem §oIj in 3—4 SRinuten 
Beenbet. 

©inb Slöfee öor bem Smprägniren Bi§ jur 9linbe 
geriffen unb fe|t fid^ biefer SRi^ ettt)a gar nad^ ber Sänge 
beS §otge8 fort, fo toirb t)or bem Änfe^en beg SSerfd^tufe»' 
ftüdfeg in ber ^eripl^erie üon ber ©tirnfeite au« ein fi> 
breiter §oIjfeiI in benjelBen eingetrieBen, ba§ biefer nod^; 
öon ber ©d^neibe beS aufjufefeenben ©d^Iufeftüdfe« erfaßt, 
toirb. S)er SängSfpalt toirb aber mit einem gefetteten 5ili^ 
reifen gefd^Ioffen, üBer toeld^en eine ©pange gelegt tt)irb^ 
bie mit einer entfpred^enben Slnjal^t eigenS l^ierju conftruirter 
klammern feftgejogen toirb. 

$at ber ÄIo^ Äernriffe, toeld^e burd^ feine gauje Sänge 
fül^ren unb bie Smprägnirungspüffigfeit unBel^inbert bur^^ 
iaffen würben, fo finb biefe mit einem ober mel^reren ber 
gorm be§ 9Kffe§ entfpred^enben unb eigen§ l^ierju con«= 
ftruirten SSerftemmern jujufd^Iagen, bamit ber entfpred^enbe- 
S)rudE erl^aften BleiBe. 

3)a eg Bei fürjeren unb nid^t ju aB^oIjigen Älö^en 
üBrigenS gleid^ ift, oB öom ftarfen ober fdptoad^en @nbe 
au3 im^jrägnirt toirb, fo l^aBen berartige 9tiffe g. 83. für 
SIö|e oon Sal^nfd^toettenlänge feine Sebeutung. 2)od^ 
ift eS tüid^tig, ba§ ftet* nur fo biet ©tämme gefällt unb 
Älö^e auSgefd^nitten »erben, ate an bemfelBen Sage nod^ 
im^jrägnirt »erben fönnen, um einmal ein SReißen öor bem 
Smprägniren unmöglid^ ju mad^en, bann aber aud^ 
burd^ bie nod^ frifc|e ©c^nittpd^e baS Smprägnirmittel 
leidster einbringen ju Iaffen. 
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afö Smprfignirunggftoff tocnbct ^flfier in bcr Sieget 
e^torjinflöfung üon 1-0080 fpec. ®t\ox6)t Bei für trorfcne 
SRöumc beftimmten Älöfeen an, öon l'OOOO bei im freien 
unb im 93oben jur SSerl^enbung lommenben. ©tärfere 
Söfungen Dertl^euern bie äßaare, oj^ne bie 9)auer^afttg!lrit 
entfpred^enb ju erl^ö^en; ed loirlt jja nid^t aUetn hai ein« 
gepreßte (S^Iorjinl erl^altenb, fonbern aud^ bie in biefer 
äBeife grünblid^e (Entfernung ber bie f¥äulni| förbemben 
@toffe ani bem f rifd^ gefällten ^olje f ommt in SSetrad^t. 

Slm gn^edma^iglten n^irb bie Söjung im Sßalbe im 
^oljfd^Idge in Sottic^en l^ergeftefft, ttJOjU flüffigeg ß^Iorjinf 
in mögli^ft ftarfer ßoncentrirung mitgenommen unb SBaffet 
burd^ Präger ober mittelft einer einfad^en 2)rudpum^e unb 
©d^Iäud^en l^erbeigefd^afft »irb. @g öerftel^t fid^ öon felbft, 
bag bteiSbejügßd^ in jjebem einjelnen t^aüt bie f^rage ^u 
entfd^etben ift, ob baiS SEBaffer in ben B^laa ju f^affen 
ober bag ^olj burd& Sliefen u. f. to. bem SBJaffer näl^er ju 
bringen ift. 2rübe8 SBoffer ift mit einem einfad^en ©onb^ 
ober Äol^Ienfilter, je über bie ju füffenben SBottid^en ge* 
teilt, gu reinigen. S)ann ift in jebem SBafferbottid^e je nad^ 
einem Snl^alte bie entf pred^enbe äRenge flüff igen (S^Iorjinte 
unter gutem Umrttl^ren beijumifc^en. SBilbet fid^ l^ierbei 
ein florfiger Slieberfc^Iag, fo ift biefer, t)om Sallgcl^alte beS 
SBafferS l^crrü^renb, burd^ tro))fentoeife Sn^ait öon ®aii^ 
fäure unter ftetem Umrül^ren ju befeitigen, bie bafifd^ ge* 
toorbcnc S^öffifl'f^it wieber ju neutralifiren. ®g ift bieg fe|r 
Dorfid^tig au^jufül^ren, bamit bie ßöfung nun nid^t ben 
entgegengefe^ten fauren ß^arafter erl^ält, ttjoburd^ fie für 
bie ßonferoirung beg §oIjcg an SBertl^ üerüert. @in eingc* 
taud^teg £admug))a))ier giebt bied ju erlennen. 

Sft bie Söjung nun mittelft eine2 STräometerg unter 
SerüdCfid^tigung ber S^empcratur auf il^r fpecififd^ei^ ©eloid^t 
nod^malg ge))rüft unb n^enn nötl^ig burd^ QHobt t)on 
SBaffer-ober (S^torjinf öerbeffert, fo füllt man bag ®efft§, 
in mldfti ber ©d^Iaud^ ber ©aug* unb SJrucfpumpe ein* 
gelegt n^irb, unb fd^raubt bai^ SeitungSrol^r bed ^[pparatei^ 
an ben ©tufeen beg an bem Älofee befeftigten SSerfc^Iu^* 
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fliideg. Statin locrbcn bic ßcitutigSl^äl^ttc geöffnet unb bie 
^umpc in Xl^ättgfeit gefegt, ©d^on nod^ ttjenigcn Solben* 
l)iibcn beginnt bei fütjeren Slö^en am freien ©tamntenbe 
berfelben bcr S5aumfaft mit bem quS ber Söfung abfittrirten 
SBoffer gcmifd^t abzufliegen unb jeigt biefe ^^äffigfeit je 
nad^ ber Sal^re^jeit, ^oljart, SKter unb ©tanbort ein grö* 
§ereS ober geringereg fpecififd^eS ©etoid^t; njeld^eS oft bis 
ju 1-0045 beträgt unb öon ben burd^ bag abfiftrirte unb 
mit ®ett)aft burd^ ba§ §oIj bringenbe Söaffer mitgenommenen 
unb auggctoafd&enen ©toffen, meldte jum größten Il^eile 
organifc^er Siatur finb, l^erftammt. SRac^ tt)enigen SKinuten 
jebod^, faum bafe fid^ ber S)rucf im SBinbfeffet beg Slppa* 
rateS auf jWei bi^ brei Sltmofpl^ären gefteigert l^at, finft 
baS irt \>a^ au^geffoffene ©afttoaffer gel^altene Sträomcter 
toieber auf 0, ein S3ett)eig, bafe baS bur(|bringenbe SBaffer 
bereits ben größeren %^e\i beS §oIjfafteS auSgewafd^en l^at. 

9lad^ toieberum einiger unb je nad^ ber Sänge beS 
Äfo^eS mel^r ober ttjeniger langen 3^it beginnt baS Slräo* 
tneter toieber ju fteigen, unb jtoar in g^^Ige beS mit auS« 
tretenbcn ßl^torjinfö, toeld^eS fid& am beften burd^ ©d^wefet« 
ammonium nad^weifen lä^t. 

©oß bie abrinnenbe glüffigfeit nun nid^t nod^ einmal 
benü^t werben, fo l^at man biefelbe nur öon Sdt ju 3^'t 
ju wiegen unb bie Slrbeit bann einjufteHen, wenn baS 
fpecififd^e ©ewid^t berfelben gleid^ ober nal^eju gleid^ bem 
ber eingepreßten Söfung ift. ®a jebod^ fd^on lange beöor 
ba^ Slräometcr ©puren öon S^Iorjinf nad|meift, aße orga* 
itifd^en ©toffe aus bem §oIje entfernt finb, fo wäre eS 
eine SSerfd^wenbung, wenn man bie abrinnenbe SttiKöfung 
nid^t nochmals öerwenben woßte, jumal aße in biefer SBeife 
t)orgcnommenen groben nid^ts gegen bie nod^maüge SSer* 
wenbung ber Söfung fpred^enbeS erfennen ließen. SRan 
toirb fie alfo auffangen unb entweber öor ber nod^mattgen 
SSerWcnbung in oben befd^riebener SBeife rectificiren ober 
gleid^ fo Derwenben. Sn festerem gaße Wirb bie ju 'otx^ 
wenbenbc Söfung um 50 $rocent fd^werer jubereitet unb 
erft burd^ bie SBieberöerwenbung ber abrinnenben S^Iüffig* 
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feit öon bcm S^itpi^^ftc an, too jtc einen ©^lorjinfgcl^ort 
öon minbeftcng 10010 jpec. ©ettjid^teg bcft|t, nüc^ nnb 
nad^ auf baS getoünfci^te fpecififd^e ©etoic^t. Bei ftcti^ tt)ieber« 
l^oltem ©inpreffen burd^ ftc^ fetbft üerbünnt, gebrad^t, in 
ttJeld^em ©tabium ber 3m^)rägnirung§tJroce§ ate beenbct 
anjufel^en ift. 

S3ei biefcm SSorgel^en erjielt man eine (SrfparmS öon 
507o SBaffer, ttjag umfomel^r ing ©etpid^t fällf, je 
fc^ttjieriger bie SBafferbefd^affung ift. Durd^fd^nittlic^ mxhtn 
jur 3mpräflnirung eine^ SubifmeterS Sud^enl^otj 360 Siter 
ßöfung gebrandet. 

gür ben gatt, baJ3 bie aui^ bem ©tammenbe auS« 
rinnenbe Sinf^Ioriblöfung nic^t toieber jur SJertoenbung 
gelangt, betragen bie Soften für bag Sntprägniren eines 
(SubifmcterS »uc^en^oli einfc^Iiefelic^ Slrbeit§Io|n 53 ^f.; 
für ben gaU, ba§ bie abrinnenbe ßöfung nad^ SHectifi* 
cation tt)ieber üerrtenbet toirb, 44 ?ßf., unb für ben t^ü, 
baß fie ol^nc fRectification lieber üerwenbet, urfprfinglic^ 
aber um 507o fd^tnerer gemad^t lüurbe, 41 ^f., aüe« für 
baS fpecifif^e ®ett)i^t öon 10100. 



gUfinger l^at eine 9tci]^e t)on Sßerfud^en angeftcHt, 
Siabel^ unb ©id^enl^olj burd^ S^toraluminium ju conferbiren, 
unb ätt)ar njurben einerfeitö eine S^toratuminiumlöfung üon ca. 
70 S6. au§ reiner ©afjfäure unb reinem SE^onerbel^^brat 
im Ueberfd^uffe bereitet unb eine gteid^ ftarle ßöfung, aber 
au§ rollen SKaterialien l^ergeftedt, anberfeiti^ SWabel^oIj unb 
©id^enl^olj, beibe in g^orm üon auf einer ©eite glatt ge* 
t)obeIten Srettd^en, bamit bcl^anbelt. Qnm JBergleid^e bienten 
@<3äne au§ einer fiefernen, mit K|lorjinf imprägnirten 
@ifenbal^nfd^tt)elle. 
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3ur Smprägnirung tourben bie öorl^er auSgetrodfneten 
§ö(jcr aufredet in ©föfer gefteUt, Befd^tocrt unb barauf mit ber 
tjeifeen Sauge übergoffen, bic jcl^n Jage ftel^en blieb, ttJö^renb 
biefcr Qüt aber jtoeimal abgegoffcn unb erl^i^t unb ttjieber auf- 
gefüllt tt)urbe. @in Xl^eit ber fd^on intprägnirten unb fd^arf 
getrodfneten SBrettd^en ttjurben nod^ntate je^n 2iage impräg* 
nirt; ein anberer Z^di ttjurbe mit einer faltgefättigten Söfung 
üon Sle^bar^t bel^anbelt, toobei eine jd^ü|enbe §ülle öon 
S^onerbe^^brat entfielet. S)ie einzelnen ^oljproben blieben 
I4V4 SKonate bi§ ju ^4 i^i^cr Sänge in feud^ter, l^umug* 
reid^er ©artenerbe, bie ^efultate n^aren: 

1. SJiid^t imprägnirteg 9?abeIl^oIj bi§ jur ©ren^e be§ 
(Srbreic^e§ in öoHer göulni^. 9lad^ bem S^rodhten ä^igtc fid^ 
baS §015 mürb unb leidet jerreiblid^. 

2. 9?id^t imprägnirte^ ©id^enl^olj ; [tarf angegriffen, aber 
bod) beffer erl^atten al§ 9lr. 1. 

3. ®ifenbal^nfd^tt)eDe mit Sl^Iorjinf impragnirt, äußerlid^ 
wenig beränbert, aber tro|bem in eine leidet jerbrödeinbe, 
j^eHbraune SRaffe öerttjanbelt. 

4. SRabel^oIj mit S^Ioraluminium einfad^ imprägnirt; 
nur an ben 9iänbern angegriffen. 

6. JWabel^oIj mit rol^em, eifentialtigem E^Ioraluminium 
einfad^ imprägnirt, ganj intact geblieben. 

6. Sflabel^olj tnie 5 bel^anbelt, aber bann fd&arf ge=' 
IrodEnet, ftar! angegriffen. 

7. SRabel^oIj boppelt imprägnirt mit reiner 6f|Ioralu^ 
ttiiniumlöfung; fein Unterfd^ieb, toie 9lr. 4. 

8. SJlabel^oIj boppelt imprägnirt mit ©^loraluminium^ 
löfung; wie 5Wr. 5. 

9. ©id^enl^olj boppelt imprägnirt mit rol^er Sauge; 
toenig, aber bod^ beutlid^ erfennbar angegriffen. 

10. Sflabeh unb @id[}en^oIj üerfdjiebener 9Sorbef|anbIung 
mit aie^bar^t getränft; feine befonbere SBirfung burd^ bie 
SSel^anblung mit Slepar^t ju erfennen. 
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SttttiräattttttitgdsSBerf adrett nutet ^ttttttttfungber 

mtttticHät t>on Cuifett. 

®ie ffiteftricität lüirb öon ®. 31. Dncfen gum 3tnpräg* 
nircn öon ^o^ tu bcr SBcife fierattgejogcn, bafe er bagfc Ibe 
töä^renb ber Se^anblung mit ?l(faUen, ©äurcn ober fäiiU 
tii^mibrigen SJtitteln bem ©influffe beg eleftrif(^en ©tronieö 
unterwirft. S)ic jum ©c^ueiben öou SBretteru uub gouruiereu 
beftimmteu ^öl^tx ttjerbeu in jtüei abttjec^gluugSiüeife ju 
befc^icfeubeu liegeubeu Seffelu, in tüelc^e bie ^öfjer mit 
görberiüageu eiugefat)reu ttjerbeu, mit SlHalieu ert)i^t. S)ieje 
^effel tüerbeu an beibeu ©üben mit ijolirt gelagerten (SIeftro* 
beupfatteu öerfel^eu, burrfi tüefc^e ber Strom eiu^ uub austritt. 



^^onfertitren tion $oIj mit @tfeittittnoL 

gai)o( ^(fitiefet aug feinen S3eobad)tungeu über bie 
^oltbarfeit impräguirter ^öfjer, baß burdö Smprägnatiou 
mit 3:^eer bie ^altbarfeit t)ou Sanuen^olj !aum erfjö^t, 
bie öou ®ici^ent|o(j ettoa öerboppeft njirb, mä^reub burc^ 
eutiprec^eube Se^anbluug mit ©ijeuüitriol bie ©auertjaftig* 
feit beiber ^öljer üerjefiufad^t wirb. (£g genügt l^ierju ein 
24ftüubige3 Sintauc^eu in 20proceutige SifenöitrioIIölung, 
wobei bie 3Birfung bei trocfenem uub grünem §oIje bie 
gkid^e ift. 



&on^ett>iten t>on ^0(5 mtttelft ^ntjfteofotfetfe 

ytad) bem patente ber Slctieu^@efeIIfc^aft ber öereinigteu 
Slraber- uub Kfauaber ©fenba^nen wirb neben ben jum 
S;rän!en be§ ^ol^eS gegen ^äulnijs fc^on gebräud^tic^eu 
aWetaßfaläen, ben ©aljen üon @ifen, Sint uub Äupfer, 
eine ^arjtreofotfeife öerwenbet, Weld^e man burd^ ®erfeifeu 
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eineö ®cmifc^e§ öon «^arj unb rol^cm 93ud^enf|ofj=^eo)ot'^ 
öf mit Slatronlauge f)erfteUt. 2)ie |)arjfrei)fotfeife, mit tüelc^er 
man ba§ ^olj nac^ ber ©intüirfung ber äKetallfalje tränft, 
faßt aug benfelöen innerhalb ber gafcr be§ §o(jc§ unlö§^ 
iid^c ©afje. 



@:onf etruttttttg titiitelftSdfttngett liott^airj^ ^ataf^ 
fitif fd^metren ^ffcctoUn in 93eit)ttt ttttb (etc^t^ 
flitci^ttgeti ^ofiletttiicifferftoffett tion ^etttjetUttg. 

^einjerling juc^t auf med^anifc^em, nacfifte^enb befc^rie* 
benem SBcge eine öotlftänbige S)urcf)tränfung be§ ^oIje§ 
mit Paraffin, ^arjen, getten, fd^ttjeren S^eerölen :c. ju er* 
reid^en unb fd^lägt oor, anftatt jene ©toffe auf eine ^o^e 
Temperatur ju erl^i^en, benfelben eine bünnftüffige 93e= 
fc^affenl)eit baburc^ ju geben, baJ3 man fie in leidsten äo^Ien= 
mafferftoffen, j. 83. ^etroteumbenjin tc. löft. ®iefe Söfuugen 
burd^bringen ba§ ^otj öiel leidster al§ jene bicfflüffigeu 
Äörper. 3n^cdtttö§ig werben bie Söfungen unter S)ru(f in 
baö $oIä eingepreßt unb fann man fid^ fjierju ber pneu* 
matif(|en Slpparate mit einigen 93?obificationen bebienen. 
S)urd^ biefe SJtobificationen foH e§ ermöglicht n)erben, nad^ 
bcm Smprcigniren be§ $o(je§ ba§ SöfungSmittet bur^ 2lb^ 
beftitliren mieber jU geminnen. ®ie gig. 20 jeigt bie Slrt 
unb SSSeife, mie ber Qroed errei(^t n)erben foll. A fteHt itn 
Äeffel, BB itn SDampfmantel, C bie ßü^töorrid^tungen bar. 

S)er Äeffel ift mit einem 3uftrömung§ro^r für 5)ampf h, 
einem nad^ ber Suftpumpe füfirenben 9io^r i, einem 2(b= 
Ieitung§rot|r p für bie bei ber ©eftittation entftel^enben 
©ämpfe unb einem Slblagfia^n m üerfe^en. gerner befinbct 
fid^ an bemfelben ein ÜRanometer s, ein Slbla^^a^n m unb 
bie obne^mbare Zijüxe r. S)er S)ampfmante( ift mit einem 
^ampfjuteitungS» unb 3lbIeitung§rof|r öerfefien. gur 9Iu§* 
fü^rung ber Operation tüirb bie auf noc^ ju befc^reibenbe 
aSeife f ergeftettte Söfung in bag öor^er gut getrocfnete §oIj, 

6» 
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wie bei bem aSerfo^ren Bon Sflet^eü, unter 2)tucf eiiigeprefet. 3ft 
eine ^iiiretcl)enbe Sinpräpiruno erfolgt, (o wirb ber 'S^nid 
afigefteHt «tib Halbem ber ^röparirfeffd mit ber Sül)l= 
(dilange iit SSerbinbung geje^t ift, wirb burcfi (Sinftrömen 
won ®anipf in be« Eamijfmantel baS Stbbefti Riten bewirft. 
®a2 StbbeftiQiren beS ftiicfitigen Söfungömittel« wirb fo Iiinge 

&ig- 20. 



fortgejegt, al§ noc^ beträc^ttidie SOIengen be^Ielben übergetjen. 
9tt3 beJonberS geeignet jum Smprügnircn be§ §oIje§ werben 
folgenbe SKiJdiungen ongefc^en: 

3 Steife Sofop^onium 

1 Ifieil Paraffin, ober 

1 • fcfewereS 3:f|eerö[ 
1 — 2 3^^ei(e ßolop^onium. 

®ie Sluflöfung biefcr @toffe gefc^ie^t iwerfmägig in 
fofgenber SSeife: SDian fc^miljf baS Paraffin, gie|t eS in 
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bic boppdte SKcngc SBcnjin uub fe^t nun bag pulocrtprtc 
(Solopl^onium ju. 3n ber jiemlic^ concentrirten ^aroffin* 
Senjinlöfung Iö[t fic^ baS ßolop^oniutn üiel Icic^ler auf, 
als in 85enjin allein. 2)ic Sluflöfung bcr tl^eeröi^ältigen 
äJiifc^ung !ann in gleid^er SBcifc bctoirft werben, inbem man 
juerft ba§ %f)ttxöi in 85enjin löft unb biejer ßöfung ba§ 
geputücrte (Kolophonium jufe^t. S)ie Sluftöfung gefd^ie^t paffenb 
in einem ®efäp, toetc^eä einen 2)e(fel mit 3Baffert)erf(^(u6 
befi^t unb inbirect burd^ 3)ampf ge^eijt toerben fann. ®S 
bür^e, toenn ba§ Slbbeftißiren genügenb lange fortgefefet 
unb babei für gute ftül^tung geforgt toirb, ber Senjinüerluft 
ein nur geringer fein. Slic^t außer äd^t barf bei biefem 
aSerfa^ren gelaffen werben, bag bie 3)ämpfe ber leidsten 
Äo^Ienwafferftoffe fe^r entjünblid^ finb unb wirb bal^er bie 
Sluflöfung ber 3mprägnirmiftf)ung, fowie bie Sü^Iung be§ 
abbeftitfirten, wieber ju gewinnenben SöfungämittelS in einem 
nic^t gefc^Ioffenen 5Raum, fo ba^ fic^ feine feuergefährlichen 
S)ämpfe anfammeln fönnen, unb entfernt üon jeber geuer* 
fteHe, ftattfinben muffen. 

2)urd^ bie Stnwenbung ber leichten Äol^tenwafferftoffe 
wirb eS ermöglid^tj §arj, refpectiue Sotopl^onium, welches 
wegen feiner Sonfiftenj unb jä^en 33efc^affenl^eit auc^ im 
gefd^moljenen 3^Pönbe nic^t jur Sßtprägnirung geeignet 
war, anjuwenben unb biefeS 9KateriaI, ba§, wie fc^on bie fe^r 
t)arjreitf)en Siabel^öljer beweifen, eine große SBiberftanbS» 
fa^igfeit gegen gäulniß befi^t, jur ®eltung ju bringen. 



^mptä^nitt>et^a^ten mit Saltmil^ unb Urin 

Hon ^*ranf« 

aWan fann nad^ biefem SBerfat)ren mit ben unten nam== 
l^aft gemachten SKittetn in ben beiben Slpparaten ober ©in^ 
ric|tungen, wie fie in gig. 21 bi« 26 bargefteOt finb, 
warm ober faft, mit ober o^ne bcfonbere 5)ampffraftan- 
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loenbung gleich gute ^Präparate erjieten, ni(^t aber gleicft* 
mäßig fcfmeH präpariren. 

Sie Milien unb Sängen bet §öljet unb bie 3^'*. wetcfte 
man auf boS Smprägniren oemenben rotH, finb mafige&enb, 

m- 21. 



3uipriiflnir-91ppüral dd» graut. 

oü man ftcti be§ complicirten tranSpoctatiten Slpitarateä mit 
©ampferäcuger, Suft= unb Scudpiimpe u, (. w., gig. 21 
bis 23, ober ä^nlii^er (äincic^tmigen in größerem SDTQgftQb, 
bebienen mu§ ober ob man bie einfodie unb billigere fBiU" 
lic^tung, gig. 24 biä 26, mit birecter geueruug onmenben (ann. 
2)iefe le^tere befielt auä einer entipred^enb großen 
©tfenblecfipfoniie jur S(ufnQljnie bcr ^ölger. I)iefe Pfanne 



Sonfcrbiren beS ^olael. 
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ift üon einem SBadEfteinntontel umgeben, toeld^er bie nötl^igen 
3üge für bie Neuerung entijölt nnb ift mit öier ftarfen 
©rfiliefeffop^en öerfetien, bie aber bei ftarfem UeberbrudE 
fid) lieben unb baburc^ eine nötl^ig tt)erbenbe SRad^füHung 
ober (Srgönjung öerf^jeifter Söfung anjeigen. ^ierin fönnen 
burd^ ein gleic^möfeig ju unterl^altenbeS Äod^en, beffen Dauer 
fi^ nad^ ber Sicfe ber §öljer rid^tet, jebo(| eine mehrtägige 
fein ntu§, mit ben bejeid^neten SKitteln gleid^e JRefuItate er^^ 



ThncKjmmju 




IkmflUÜmg 



Jdultfaanjie 



3mprägntr*2lpparat Don granf. 



jiett tt)erben, ttjie in bem in gifl- 21 bi§ 23 bargefteüten 
Apparate. 

3n biefem Slpparate gefd^iel&t ba^ Smprägniren toie 
folgt: SRad^bem bie ipöljer in ben Seljätter A beg Slpparate^ 
gebradit, tt)irb jur S)id^tung jtoif^en A unb ben S)edfel B ein 
mit §anf umtt)idEeIter 9iing gelegt, ber um feinen ßapfen e 
fid) brel^enbe Decfel B burd^ ®(|rauben mit bem Septter 
t)erbunben unb S)ampf bis ju einem Ueberbrud öon 
1 bis 2 Stm. eingefüfirt, tooburt^ in einer nad^ ben 2)iden* 
unb SängenridE|tungen fid^ rid^tenben ^t\i bie Äot)tenfäure, 
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bie ^Qrjiflcn S8eftaiit)t(|eite unh bie ^flanjenfäfie DoQRänfaig 

eftrafiitt metbEn. |)ierauf läßt mon bie tougenattige 5lüfftG= 

fett burcfi ^a^n E ai unb toenn noäf reiner 1I?ampf aiiS 

§Q^n E ftrömt, wirb tiefet gcSc^Ioffeii unb bur(^ Oeffiien 

be3 ^Q^neS F bem ßb(ungS6e^(itter SJamfif jut SKifc^ung 

mit ber in bemfelben enlfiottenen Portion oon gutem JKörtel 

genommener, fcoenannter ffatfmilc^ mit Vü Urinjufa^ 3u= 

geführt. Dann fc^Iiefet man ^ai)n F unb entjie^t butt^ bie 

Suftpumpe bem Se^älter 

gig, 23. A bie Suft. Eonn öffnet 

man roiebet §a^n F, burd) 

»eitlen fic^ ber a3el|ältet 

mit beit $öliern aus bem 

SöfungSbe^ältet in ganj 

(urier3eittiDn(augen»irb; 

hierauf roirb bie fiuftpumpe 

afigefteßt, §a^n F abge» 

fi^toffen unb burt^ bie 

SSrudpumpe weiter ent= 

fpret^enbe Söjung juge^ 

füf)rt, bis ju einem Ueber« 

biud bon 1 bis 4 %tm. 

— — .. . a. „ , 3;ie UnterfinltungSbauer 

3n,prafln.r.apparnt m, SrauE. ^^^ DrucI&ÖIie unb ©tärfe 

rietet fii^ fomoE)! nad) 

ben Saiden unb Sängen, alä uodi ben »erfc^iebenen 

|)Dljgattungen. ©nbtic^ läfet man abmi)fen unb burc^ 

Iki^u E bie gemifi^te, jur Siufbewa^rung für bie uäc^fte 

^räparatiDU beftimmte &u(ung ab in ben angel)ängten 

Se^ältet g, entnimmt bem 33ef)älter A bie nunmehr burc^ 

unb burc^ präparirten ^öljer, unterroirft biefe je nac^ 

JRu^ung einer Reinigung unb ftaped biefeiben jur Itodnung, 

bie fe^t rofcft erfolgt, auf. 

j>a8 SJerfü^reu mürbe bann oon bem ®tfinber unter 
S3et6e^[tung ber befdfriebenen Apparate DerDoKtommuet. 9ta{^< 
bem bie ^öfiet in ben ©ehaltet be« Slpporateä gebrai^t 
finb, mirb jur ^ic^tung imifc^en bem iBe^öEter unb bem 
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^erfel ein mit $anf umividetter Siing eingefegt unb fobann 
ber Iiecfet feftgefd)rau6t. 53urc^ ein Sßentil ober einen §Q^n 



Smpciiamr'SIppaiat Don ^font. 

füttf mau jejt ben ©ehaltet mit frifc^ bereitetet Salfmitdi, 
bie einen tei^(i(^en Ueben'c^ufe an ÄoKfi^brat enttjotten \oü, 



3iiipröfliiir=3IppatQt üo» Sran!. 

unb fo^t längere Qitt (6ei §ö(äern Don möfeigen !I)imen> 
fionen 8 bis 10 ©tunben). JDian erjielt fiieburc^ eine fefir 
er^eblidie ©jtraction ber leiifit Derroefenben ©aftftoffe, Sfieu* 
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traliJQtion ber im ©oft Borfiattbcnen orgonifcfien ©äureh 
unb ^mpiägnalion btS ^oljeg mit Satiumocafat, Valium» 
carbonat unb aiiberen unföölic^en SaÜfaljen. Qüx S8eröoü= 
ftönbigung ber SluSIaugung be§ ^oEjeS unb befonberS ba ^ 

barin entgoltenen ^rotcinfubftanien läßt man biejer etften i 

Stuefotfiung, naiiibem bie i8tül)e abgelQfjen ift, ein: jiueite 
mit ©obotöfurg folgen. 5S ift äroedmä^ig, audi bei biefer ' 

ämeiten Äoc^ung einen ^ufi? fo» Saltmiirfi ju geben, meil 
bai flierbei burc^ Umfelnng aus bet ©oba entfte^enbe 
9iatronI)5brat bie Söjung 
g.ig, 26. ber ^roteinfubftanjen unb 

fonftiger nocti nrgeröfter I 

©aftfloffe leii^tec unb ooIl= | 

fomraener beKirtt unb weil 
an ©obo gefpart wirb für 
ben ^aU, ba§ bie erfte 
ßoc^ung bie 9feutraIifQ= 
tion ber ^otäfaftjäureu 
nic^t ooaftänbig erreicht 
f)älfe. 

83eabfi(^tigt man ben 
garbenton beS §oIäeä ju 
3mDräeiiir=iHppora! om graut. oeränbern, ju »ertiefen, 
fo liifet man eine britte 
fiDtI)ung mit Urin folgen. 9iac^ Seenbtgung ber SrnprÖgnation 
trotfnet n^an bas §o[ii in bem SSe^oIter bei (aum gelüftetem 
SJeifel bnrcEi meitere SJärmeäufu[)r; bei bicfer Xrotfnungä' 
met^obe wirb baS Steigen unb ä'^f)™ be§ §oIjeä leicht Der= 
mieben. 

^onfetbiren Don $oI} mit $alf maff et unb ^ieU^' 
fäure na^ tt. SSctlel. 

SScrfers erfinbung bejie^t fic^ auf ein Serfat)ren, 
um §oIä gegen alle ©inftüffe ber jeudjtigteit unb Zem= 
(jeratur miberftanbSfä^ig ju marinen unb gleidijeitig ju 
miiteralifiren. 
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SBenn man Äalfrooffcr mit Söfungen öon Sicfetföurc 
in SBerü^rung läßt, fo entfielet nid^t aßein üefetflufefaurcr 
Äalf, fonbern eg bilbct fid^ unter 3^^!^fe"^^9 ber Äiefelflufe« 
[anxt gfuorcaicium (fj^ufefpatlö), ficfelfaurcr SaH unb fiiefet* 
föure. Sägt man bic t)ier angegebene SReaction fid^ in einem 
?)oröfen |)oIje öoHjiel^en, njeld^e^ mit ben angegebenen 
Söfungen öon Äatt unb öon Äiefelftugfäure nad^ einanber 
imprägnirt tnurbe, fo entfte^t innerl^alb ber ^oljfubftanj 
^(ußfpat^, fiefelfaurer ftat! unb Siefelfäure, weld^e Sefianb:» 
tljeile atöbann ba§ $oIj gett)ifferma§en üerfteinern. SBenbet 
man neben ben genannten SIgentien bituminöfe, Iiarjige, 
fettige, ötige ßiquibe jur gleid^jeitigen Sntprägnirung beg 
^oljeg an, fo toirb bag |)oIä ttjiberftanbsf öliger gegen alle 
©in^üffe ber geud^tigfeit unb gleid^jeitig gettjiffermaßen 
minerolifirt/ fo ba| man bie angegebene Wci ber Se* 
Ijanblung beg ^oIje§ ate toirffame 3mprägnirunggmett)obe 
bejeid&nen fann. 

2)aS l^ierauf fid^ grünbenbe SSerfa^ren beftel^t barin, 
ba§ man bie ju imprägnirenben §ö(jer in einer geföttigten 
Salfmafferlöfung ober äalfmifd^ einige ßtit, je nad^ 3Wafe= 
gäbe ber ^orofität beS |)oIjeg, bel^anbelt bejtt). lod^t unb 
bann biefelben trodEnet. SÄittelft beS belannten SSerfal^ren^ 
unter 8lntt)enbung beg 9Sacuum«3m))rägnirfeffete merben 
bann bie trodfenen, fatfl^altigen §öljer mit einer ent* 
fpred^enben SÄifd^ung tjon Siefelftufefäure mit SRineralöI unb 
onberen bituminöfen, Iiarjl^ältigen, feiten, öligen Siquiben, 
ttjeld^e jioedfS größerer 35ünnPffig!eit txto&xmt finb, im* 
prägnirt, einige Qnt unter Ueberbrucf gel^alten unb bann 
ti)ieber getrodfnet. S)ag SCrbeitgöerfal^ren fann inbeffen aud^ 
in umge!el)rter SReit)enfoIge fo vorgenommen tt)erben, ba^ 
fiiefelflußfäure, Äalf unb Situmen jebeg für fic^ imprägnirt 
ober au(| erft bie ^iefelflugfäure unb bann Situmen mit 
ßalfmild^ gemifd^t, jugefül^rt toerben. 

Slufeer Äatfmaffer mürben aud^ nod^ anbere mit ber 
Äiefelfäure in SSerbinbung gebrachte Sieagentien bie praftifc^e 
Ausübung ber ©rfinbung geftatten unb eine SSerfteinerung 
be§ ^oljeS in gteic^n)ertl)iger SSeife {)ert)orrufen. Smprägnirt 
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man beifpielStüeifc einen |)otj6Iocf mit öcrbünntem SBaffer« 
gla§ ober andj Stiaun unb üerbunftet bonn baS äBoffer 
barau^ ntittelft Irocfnung, jo bleibt in ber ^oljfubftanj 
alg Siürfftanb Ätefeliäure unb $Ratron bejm. Aluminium. 
Smprägnirt man nun weiter mit einem ©emcnge öon 
bituminöfen Stoffen unb Äiefelftufejöure, fo erhält man im 
^olje Äiefelfäure unb Ärtjolit^, »clc^e SSeftanbtl^eilc bie 
^oljjubftani mit noc^ befferem tec^nifc^en ßffect, af§ oben 
befc^rieben, öerfteinern unb biefelbe gfeid^jeitig in Solge ber 
^nmefenfieit be§ 93itumen§ gegen geu^tigfeit unburdjbringlic^ 
mad^en. 



^mpva^nhun^ mit ^teofotöL 

S)ag öielfadE) in S:eutfd^Ianb unb auc^ in ben S«t* 
prägniranftalten öon SRütgerg übliche SSerfa^ren ber Sui* 
prägnirung mit Kreofotöl ift fo(genbe§: 

2)ie ©d^toeHen merben in einem Xrocfenofen einer 
allmäf)lic^ bis ju 130^ S. gefteigerten ©rmörmung ouggcfe|t 
unb fo lange, minbeftenS mä^renb üier ©tunben, getrocfnet, 
bis feine SBafferbämpfe me^r entweichen unb bie ^öljer 
gleichmäßig ermärmt finb. Stuf benfelben SBagen, auf welchen 
bie ©c^meUen im Jrodenofen lagern, werben biefelben nac^ 
bem Irocfnen im warmen ^wftanbe in ben eiferncn 3m* 
prägnirctjlinber gefahren, welcher bann luftbic^t üerfd^toffeu 
wirb. Stuct) wirb in bem 3mprägnirunglc^Iinber eine Suft* 
leere öon minbeftenS 55 Stm. Quecffilberftanb ^ergeftcflt. 
Diefe Suftfeere muß längftenS nac^ SBertauf öon 30 äWinuteu 
l^ertjorgebrac^t fein unb nod^ fernere 30 äRiuuten unter^^ 
galten werben. 9?ac^ Slblauf biefer 3^^^ ^'^^ ^^^^^ ^n* 
l^altenber 3Birfung ber Suftpumpe ber S^Iinbcr mit bem 
freofot^ättigen, öorl^er erwärmten Si^eeröl gefüllt, worauf 
wenigftenS eine Stunbe lang ein Ueberbrucf üon minbeftenS 
fec^S 2ltmofpf)ären gegeben wirb. SlütgerS bemerft ^ieju, 
baß man bie a3uc^enf)oIjfc6weOen jo frifc^ als möglich, üor 
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bem (Sintretcn ber ©ä^rung be§ ^oljfaftel, cntnjebcr bei 
Ijofier Siempcratur fuitftlid^ trocfnen ober burc^ 3)ampf er* 
wärmen unb auslaugen muffe, ©rftere S5el|anb(ung ift 
fc^ttjierig, weil baö 95uc^enl^oIj bieSReigung Ijat, ju reiben; 
man jiel^t eg be§t|al6 öor, baS §oIj burc^ SBafferbämpfe 
bis ins 3nnere über 10^ E. }u erwärmen unb babei mögtid^ft 
nuSjuIaugen. ©oH ber ©d^u^ gegen fjäulnife burc^ wäfferige 
Sttipragnirungsflttffigfeit |erbeigefü^rt werben, fo wirb eS 
fid^ empfel^Ien, bie Smprägnirung beS burd^ bie Sel^anblung 
mit2)am|)f gut öorbereiteten ^oljeS birect folgen jU laffen; 
foffen aber Itieeröle gur Smprägnirung öerwenbet werben, 
fo muffen bie ©c^weÖen erft auStrodnen, woju im grüti^ 
jal^re unb ©ommer ein 3^ittaum öon 2 — 3 äWonaten auS^^ 
reid^t. ?luf biefe SBeife gut vorbereitete unb mit ©ad^fenntniß 
imprägnirte 83ud^enfd)wenen fönnen unbebingt mit ©d^wellen 
ouS jebem anberen |)ol5e in SSergteid^ treten. 

S)aS §oIj wirb in aßen S^l^eilen imprägnirt; eS bleibt 
^art unb jäl^e; bie ©d^ienennägel fi^en feft in bemfelben, 
wie bei ©diweDen, weld^e red^t lange in ber Söettung gelegen 
l^atten, üielfad^ feftgefteöt worben ift. 



9iac^ bem 2)r. JBoud^erie im Saläre 1838 fd^on pa-- 
tentirten SSerfal^ren würbe ber no^ mit feinem 9lft* unb 
Saubwerl berfel^ene 93aum abgefägt unb mit feinem unteren 
©tammenbe in eine conjeröirenbe Sigenfd^aften befi^enbe 
gfüffigfeit cingetaud^t, in gotgc beffen biefe glüffigfeit ge* 
meinf(|aftlid^ mit bem ©afte nad^ bem oberen SCtieil beS 
Saumes emporftieg. S)iefeS, üom wiffenfd^afttid^en ©tanb* 
punfte aus betrad^tet, @rfoIg öerfpred^enbe SSerfa^ren war 
jebo^ praftifd^ nic|t anwenbbar unb eS Iianbelte fi(| barum, 
ein 3WitteI auSfinbig ju madjen, bie conferöirenbe glüffigfeit 
in ben gefaßten ©tamm einbringen ju laffen. SBieberl^oIt 
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ongefteHte SScrfud^e jeigtcn bic aKögtid^fcit, mittelft eine§ 
Icid)ten S)rucfcS bie üoDfftänbige Scfeitigung ber tDäfferigcn 
Steile, »eld^e fic^ immer tiöc^ einige ä^it in ben 3^0^^ 
ber gefällten S3äumc ju befinben pflegen, ju betoir!en unb 
biefelben burc^ irgenb eine glüjfigfeit ju erfefeen; l^iernac^ 
l^anbelte eg fic^ nur nod^ barum, bie conferöirenbe ^^üffig* 
feit näl^er ju beftimmen unb eine praftifc^e, leidet antoenb* 
bare, billige SKet^obe gur üollftänbigen SJertreibung ber 
Säfte unb ju bereu ®rfa^ burd^ biefe glöiPö^^it ju er* 
mittetn. S)iefe Slufgabe ift e§, toelc^e fpäter öon äntier 
gelöft unb im gro^artigften 3Wa§ftabe angetoenbet »urbe. 
Unter 9lntt)enbung öerfc|iebener gäulni§ öerl^ütenber, der- 
fud^§tt)eife benü^ter ©ubftaujen erjiefte 2)r. S5ou^erie 
bie günftigften Siefultate mit einer äufföfung öon fd^tpefet* 
fourem Supferoj^b (Supferöitriol) in SBaffer. ®ag einge« 
brungene f(^mefetfaure Äupferoj^b l^ot einen boppelten ^tped 
JU erfüllen : ben @aft, weld^er bie Urfad^e ber gäulnig ift, 
JU vertreiben unb fid^ gleid^jeitig an baS §oIj anjufefecn; 
@in Heiner S^eit beS in ben inneren ßeHtnänben anpngen^ 
ben @afte§ ift jur giEirung beS fd^ttjefelfauren Äupferogtibeg 
erforberticfi ; bie SSerbinbung biefer beiben ÜKaterien nämtic^ 
bilbet genjiffermaßen einen Ueberjug, ttjeld^er unempfinblic^ 
in ber Suft, in ber @rbe unb im SSaffer bleibt. SSon biejer 
S^atfad^e fann man fic^ bur^ ben Slugenf^ein überjeugen, 
wenn man mittelft eines ftarfen 2)rucfeg einer gWffig'fcitö^ 
faule bie eitoeigtiältigen ©ubftaujen au§ einem ©tücfe^olj 
treibt unb baSfelbe na^ ber angegebenen SBeife präparirt. 
2)ie Dj^bauftöfung, tnelc^e man am ®nbe be§ $oljeS, xoo 
fie ausfliegt, auffängt, ^at genau benfelben ®e^alt, ben fie 
beim Eintritt in baS ^olj befa^; e§ mar bemnac^ wenig 
ober gar fein Slnfa^ üor^anben. @S giebt bemnac^ für jebe 
^oljgattung eine gettJiffe ^öt|e be§ SDrucfeS, unter welcher 
bie ^räparirung ben beften ©rfotg erreid^t. ®er ©e^olt 
biefer fc^wefelfauren ^upferoj^bauflbfung ift öon nic^t ge^ 
ringerer SBi^tigfeit, atö bie ©tärfe be§ S)rudeS. Sft fie 
öon JU geringem (Se^att, fo ift i^re SBirfung eine ju 
fc^ttja^e, menn bie S)auer ber ?ßräparirung nic^t um bieleS 
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üerlängevt tpirb. S3ci ju bebeutenber Soncentration jerftört 
fk bie 3^IIgctüe6c an i^rer ©ngufemünbung unb mac^t bie 
^räparirung fcl^r fd^njtertg, ttjcnn nid^t ganj unmöglich. 
Sft bie 3it6creitung bcr g^üffigfeit in lefeterer SBeifc t)or* 
genommen toorben, fo ift ba^ §oIj fojnfagen öerbrannt nnb 
t)on ben ©änren jerfreffen. Den jutröglic^ften ©el^alt ber 
fjtüjftgfeit erl^ält man bnrd^ Sluflöfen öon 1 Äilo Änpfer* 
üitriol in 100 Si(o SBaffer ober bei 1«S8. berjelben. 2)a« 
pr Slnn^enbnng ge(angenbe SBaffer mnfe niöglid^ft rein unb 
frei öon falf^äftigen ©afjen fein. 

SSlid)i äße |)oIjarten eignen fid^ für bie 3m:prägnirung ; 
getoiffe ^oljgattungen l^aben einjetne Steile, in benen ber 
©aft geftodEt ift unb ber Sluflöfung ba§ 2)urd^bringen nic^t 
geftattet; bei ber ©d^e ift nur ber S^jlint burc^Iäffig, 
ttjä^renb ber Äern jebem ©inbringen wiberftefit. S)ie SBuc^e 
fogar, meiere ficö öorjügti^ jur 3»tprägnirung eignet, geigt 
fe^r l^äufig gegen ben Äern ^in eine x'ött)üd)t ©teÖe, in 
welcher ber ©aft erftarrt ift unb fein (ginbringen geftattet. 
S)ie 83irfe unb SBeifebuc^e laffen fid^ leidet unb beinafje 
burd§au§ präpariren, öorauSgefefet, ba§ bag Sllter ber SSirfe 
nic^t 40 unb ba§ ber SSeipu^e ni^t 100 3a^re über* 
fc^reite. i^i^tt, Sinbe, ^ßlatane, Sogelbeerbaum, Ulme unb 
Zitterpappel laffen fid^ |et)r leidet präpariren. S8ei aßen 
folgern ift ber Splint berjenige Zijtil, ber fid^ am leic^* 
teften präpariren lägt. ®r. Souc^erie'g SSerfafiren ge* 
ftattet bie S3enfi|ung biefeö bi§ je^t bei Sauten unbrauc^» 
bar gebliebenen I^eifeg bei |)oIje3, b. f). bei @p(int§. 
©agfelbe ift, mit Sfnnjenbung ber bie geud^tigfeit üerJ^in^« 
bernben glüffigfeit, mit öerfd^iebenen ^öfjern ber gaö, 
welche auf feud^ten Orünben gettmd^fen unb beren reicher 
©e^att an eittJeigartigen ©ubftanjen ilire Slntoenbung nid|t 
geftattete, tt)eil mau bie 83efürd^tung liegen mufete, fie fd^nett 
in gäulnife übergeben ju fe^en. ®a biefe ^öljer befonberl 
fpecielle 33ebingungen bejügticf) be§ 2)rudfeö unb ber \ii)Xot\tU 
fauren Äupferojtibauflöfung erforbern, fo n)ürbe e§ ange* 
meffen fein, firfi burc^ bie gemalten S?erfud^e über bie 
l^auptfäc^Iid^ften ©rforberniffe einer guten ^räparirung ge« 
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flöriflc SStufffäruiig gu t)crfrf|offcn, c]^e man gu einer bcträd^t^ 
Iid)en ^oljfäöung für Anlegung eines SBerfpIo^eg fc^reitet. 
t^ür bad ©elingen beg öon 2)r. Soucfierie ongegcbenen 
Sßerfa^rcn« ift eg unerläßlich, ia% ber ©aft nod^ feine SBe* 
iüeglid}feit befifet unb öermöge be<S ©rucfeS burc^ bic bie 
f^äufnife üerptenbc gtüffigfeit leidet öerbrängt werben fann. 
5öom 1. September in wandten Sönbern, im Slflgemeinen 
aber uom 18. beSfelben 2Konatg an gered^net, nimmt bie 
SEfiätigfett in ber ^ffanje ab, ba« Saub beginnt ficb gu 
färben unb furge 3^it barauf abgufaHen. 3n biefem äugen* 
blicfe Hört fid) ber ©aft, circulirt lebl^after unb ttjeid^t um 
fo leidster ber öor gäulnife fd)ü|enben gHiffigWt. 35ie im 
©eptember, Dctober unb SRoöember gefaßten Saume fönnen 
gu ifirer ^röparirung in bem SKaße, alg fie fpöter gefaßt 
werben, einen längeren S^i^^öwi^ gefaßt bleiben. 3e öop 
gcrüdtcr bie SafireSgeit ift, in befto geringerem ®rab f)ai 
Der ©aft ba« Seftreben, gu gerinnen unb bie Sanäle 
unb QtUQtmbt tm^ gefaßten SSaumeS gu öerftopfen. 
3m October gefdilagene |)öfger braud^en ^iergu 3^^* 
biÄ ffinbe SRobember, 3m Sanuar, gebruar unb SD?ärg ge- 
faßte §ölger bebürfen, öorauggefe^t, ba§ ba§ gefammte 
Mftwerl geftuftt würbe, um bie öeweglid^feit be§ ©afteS gu 
I)emmen, Qüt bx^ ®nbe aWai. Sn ber 9fiegel erreid^t ber 
©aft ber nod^ auf bem ©todfe befinblidien 93äume Dom 
15. 8IpriI bi« ®nbe äRai ben j^öd^ften ®rab öon 3äf)igfeit; 
bie in biefer 3al^rei8geit gefd^Iagenen ^öfger laffen fid^ nur 
fe{)r fd^wierig unb in unüoflfommenem ®rabe präpariren, 
ba bie8 bie ^iergu ungfinftigfte ©pod^e ift. SBä^renb ber fol* 
genben aWonatc Suni, Suli unb Äuguft mu| bie ^räpa= 
rirung im Saufe ber bem gäßen beg ©tammeiS folgenben 
8 Jage gefi^el^en, wibrigenfaßS bie ba^ ®erinnen beför« 
bernbe Irodcnf)eit bei einem olinel^in gäl)en ©aft bie ^rä* 
parirung fct)r erfc^meren unb in üielen ^ößen fel^r unöoß* 
fommen geftatten würbe. 

3)emnad^ fann man al§ aßgemeine Sßorm annel^men, 
ba| bie gur Sinprägnirung ber §ölger günftigfte Spod^e 
biejenige ift, in Weld^er fid| audj it)re f^ößung al8 öorl^eil^aft 
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^craugftcQt. Qfn njctd^er Qdt bie Smprägnirung and) t)or* 
genommen tüerben mag, fo bleibt eg jebenfaD^ üon groger 
aSid^tigfeit, bie gefünbeften, gerabtoüc^ftgften unb überl^aupt 
fold^e ^öljer ju toä^Ien, n^elc^c loeber angefault, nod^ mit 
?;erflüfteten ©teilen bel^aftet finb. S)ie bie gäulniß öcrptenbe 
fjlüfftgfeit nimmt bei i^rem ©inbringen in ha^ $oIj einen 
folc^n SBeg, auf tt)e(cl^em il^r bie geringften ^inberniffe 
entgegenftel^en. @inb bie in ber iJmprögnirung begriffenen 
^öhtx mit ben oben angeführten geilem behaftet, fo bringt 
bie Jlüffigfeit burd) ben fd^on angefaulten S^eil ober burc^ 
bie SRiffe bi§ gur äugerften SRinbe unb fliegt bort ab. 
©ämmtlid^e oben erwähnte TOagregetn muffen angettjenbet 
werben, menn anberö ba§ SSerfaf)ren einen @rfoIg l^aben 
foQ. 3)ie ®inric^tung be§ SlrbeitSpIafeeg ift öugerft einfach; 
tüir werben bie (Srrid^tung eineg SlrbeitSpIafeeg für ^rä* 
parirung üon @ifenbal^nfd^tt)ellen befd^reiben, ebenfo bie 
Unterfd^iebe, meldte jwifc^en einem für fold^e unb einem 
für gewö^ntid^e ^öl^er beftel^en. 

Slße JU ©d^ttjellen bestimmten Siunbl^öljer werben in 
©tüdfe gefd^nitten, bereu Sänge bag boppelte einer ©d^toeüe 
um fo t)iel überfteigt, atö nöt^ig ift, um bie (Snbpiien ju 
erneuern, inbem man biejenigen Söeile wegfd^afft, in benen 
ber ©aft am fd^neöften gerinnt unb bie Sanäle fic^ öer- 
ftopfen ober ber gWffigfeit einen 3lu§weg üerfd^affen. gür 
biefen Ueberfc^ug genügt eine Sänge oon 10—12 Stm. an 
jcbem @nbe be§ filofeeS, wenn man bie SBorfic^t gebraudjt, 
ben 95aum nur erft wenige 2^age üor ber ^räparirung ju 
jert^eifen, namentfid^ in ber feigen Sa^re^jeit. Um ben 
2BerfpIa| l^erjurid^ten, legt man parallel ju einanber auf 
eine angemeffene geebnete glücke 4 Salfen mit einer Stei- 
gung öon Vi 00 ^W^ Säugenrid^tung ; bie Sänge berfelben 
ift fo JU richten, bag wenigften§ 20 0öfee, bereu SRitten 
90 6tm. üon einanber entfernt finb, barauf ^fa^ finben. 
Sängg ber beiben äufeercn ©alfen laufen rinnenartig auSge^ 
l^ö^lte Söaumftämme t|in, weld)e beftimmt finb, bie oon ben 
@nben ber ©d^wcöen abfaufenbe f^Iüffigfeit aufjufangcn 
unb abjuleiten; bie beiben mittleren 93alfen finb öon ber 
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SöiitteKinie ber gangen SSorriditung red^tö unb linU gleich 
weit entfernt unb laffen jUjifd^en fid^ l^inreic^enben 9tauni 
für eine gur Slufna^me eine§ 93(eiro^re§ Beftimmte 9linne, 
tt)elcl^e§ erftere mit bem bie Sluflöfung beg S!m)fert)itriote 
entl^altenben SBe^öIter in SSerbinbnng ftel^t. 3)a§ in ber 
mittleren Stinne l^ingiel^enbe unb bie glüffigfeit guleitenbe 
©(eirol^r entJjäft in Sntfernungen üon je 90 Stm. fupferne 
SRöfirenauffQ^e, bereu SKitten ben ju imprögnirenben 
©diroeHen entfpredien. Sie äußeren unb mittleren 9linnen 
fül^ren bie öon ben folgern abfaufenbe glüffigfeit in eine 
Sufe ab, weld^e unter bem SRiöeau be§ SlrbeitSpIafeeS auf* 
gefteHt ift unb au§ ber bie glüffigfeit mittelft 5ßumpen 
tt)ieber gel^obeu ujirb, um, nad^bem fie filtrirt unb auf il^ren 
urfprünglic^en ®e^alt öon 1^83. gebrad^t ttJorben ift, üon 
9ieuem gum Sntt)rägniren üerujenbet gu werben. S)ie gur 
Smprägnirung bienenbe glüffigfeit ift in brei Äufen entl^alten, 
bie auf einem in ber SKitte be§ SBerfpta^eS ftel^enben ®e* 
ruft öon wenigftenS 8 äWeter ^ölfe fid^ befinben unb im 
83oben pigerne 8(6Ia§röl)ren ^aben, welche 12 (£tm. über 
bemfelben auSmünben, um biefe §ö^e für bie Slbfonberung 
ber Unreinigfeiten gu gewinnen. 

Sebe biefer brei Slbla^rinnen communicirt mittelft eines 
Äautfcf)uffrf)Iaud^eg mit bem 85(eiro^r, ba§ nad^ ber ©eite 
ber ^ufen in brei S^^'ö^^ ^^^^^' 3^ ^^^ S'^äl^e ber Sufcn 
befinbet fic^ auf bem ©erüfte nod^ eine Säugpumpe öon 
16 ßtm. lid^ter SBeite, weld^e beftimmt ift, ba§ gur Sluf* 
löjung beS fd^wefelfauren Äupferoj^beS nötl^ige SBaffer gu 
tieben. ®ie brei ^ufen werben in folgenber SBeife üer» 
wenbet: 3)ie eine fpeift ba^ bleierne SSertl^eilungSrol^r, bie 
gweite nimmt baS öon ber Sßumpe gel^obene SBaffer ober 
bie fd^on einmal gebraut^te glüffigJEeit auf unb in ber britten 
überlädt man bie vorbereitete glüffigfeit ber Äufe, um bie 
Unreinigfeiten barauS abfegen gu laffen; man öerbinbct 
aber bie le^tere mit bem SBertlieilungSrol^r, fobatb bie erftc 
geleert ift. 

S)ie gu imprägnirenben ^ölger werben auf bie SBalfen 
gelegt unb unterfeitt, fo gwar, ba^ if)xt ©üben fenfred^t 
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ü6er bcn SlbteitungSrinncn fid^ befinben unb i^re Siicötung 
fenfrcd^t auf bie Salfen ift. 3n jcbem gaUe ift e^ jebo^ 
bei iebem fett ber gäHung öerfloffenen ä^it^^i^^ ^^^¥ 
ttjenbig, bie (Snbffäd^en ju erneuern, um fo ber conferüirenben 
gtfiffigteit leidsten 3lu§tüeg ju öerfd^affen unb ben ^öiitxn 
bie erforberlidie Sänge ju geben. 3ft SlHeg fo öorgeri^tet, 
fo mad^t man in bie ÜWitte jebeS SIo|eS einen ©ägefd^nitt, 
ber bei fd^ttjadben |)öljern big ju 7io ^^^ 2)urd^fc^nitte8 
einbringt, bei ftarfen aber felbft nod^ tiefer ju führen ift. 
SJiit ^iiffe einer ©d^raubenttjinbe l^ebt man bann unbebeutenb 
bie SKitte be§ Slo^eS, tooburd^ ber ©ägefd^nitt fid^ öffnet; 
l^ierauf bol^rt man unttJeit be§ geffil^rten ©d^nitteS in eine 
ber ^älften ein fc^iefeS Sod^ t)on ber Oberpd^e beg |)oIjeS 
bi§ burd^ bie SBanb be§ ©ägefd^nitte^ unb befreit Ie|teren 
forgfältig t)on aßen ©pänen unb §oIjabfäll(en. hierauf 
legt man einen SRing auS ©eilttjer! öon gteid^em äufeeren 
Umfang mit bem Äto^ in ben ©ägefd^nitt unb einer biefem 
angemeffenen ®idfe ein unb trägt ©orge, ba§ berfelbe jtoar 
mit feiner angemeffenen S)idfe in bem ©d^nitte liege unb 
in feinem Umfange genau fd^Iiefee, aber boc| aud^ nic^t ju 
tief l^ineingreife unb baburd^ eine ju grofee gtä^e bebedfe, 
ba bereu ©anale beftimmt finb, bie fäulnijstoibrige glüffigfeit 
JU leiten, ©ntfernt man jefet bie SBinbe, mittelft toeld^er ber 
ÄIo| in ber SRitte geljoben unb unterftü|t tt)urbe, fo fenft 
fid^ berfelbe, bie beiben ©eitenttJänbe beS ©ägefc^nitteg 
näüiern fid^ unb preffen ben eingelegten ©eilring jufammen 
unb ber Umfang beS ©dinitteg wirb üoUftänbig geji^toffen 
unb bitbet auf biefe Sffieife in ber SRitte ber ju impräg^» 
nirenben ©teile einen fünftlid^en S8et)älter. 3n bag gebohrte 
Sod^ tt)irb ein @infa|ro^r üon l^artem §oIj eingetrieben 
unb an biefe§ ber Äautfd^ufjd^Iaud^ befeftigt, ber bereits 
mit bem fupfernen Slnfa^ beg 93leirof)re§ üerbunben ift, um 
bie SSerbinbung jttjifc^en bem mittleren Zijtxi ber ©c^weße 
unb bem Meinen ©peifero^r jur SSertl^eilung be§ ^u^fer* 
üitriofö ^erjufteHen, toobei loä^renb ber ganjen ®auer ber 
Vorbereitungen biefer Äautfd^uffd^Iaud^ mittelft einer l^öl* 
Jemen 3^i^9^' ^^^ c^Iinbrif(i)e ©eitentoanb platt brüdfenb 

7* 



100 (Sonfcrütrcn bcg ©olgc^. 

iinb ftarf gegeneinanber ^reffenb, gefc^foffen gel^altcn tüirb, 
bic iebod^ entfernt tt)irb, fobalb bie |)öijer jum Smpräg^ 
niren bereit finb. ^lad) entfernter S^i^^B^ ^^^ ^^'i^ aufge^ 
l^obenem SSerfc^lufe bringt unter bem 2)ruäe ber Sufe bie in 
bcm Sert^eilung^rolir befinblic^e tJtüffigfeit in ben Meinen, 
inmitten ber ©d^meße ^ergefteöten Se^älter ein unb ttjirft 
fogteic^ auf ben ©aft, i^n öor fid^ ^ertreibenb. Sn ber 
%^at fielet man auc^ unb in günftiger :3af)re§jeit faft äugen* 
blidEtid^, eine 8(ugfc^n)i^ung auf ben ©nbftäd^en ber |)öljer 
erfc^einen unb fpäter ©afttropfen bilben, bie in bie 316* 
teitungSrinnen faßen. SRad^bem ber in ber ©c^ttjeöe gebttbete 
93e^älter mit bem SSert^eilung^rotir in SSerbinbung gefegt 
tDurbe, mu§ man ©orge tragen, ber in erfterem enthaltenen 
Suf t einen Stu^meg ju üerfc^affen ; l^ierju genügt e§, mittelft 
eine§ fupfernen ©tifteg ein Sod^ in ba§ ben ©palt fdEjüc^ 
ßenbe ©eit einzutreiben unb e§ mit einem $ammerf(^fag 
ju fc^Iiegen, fobatb bie gtüffigfeit au^jutreten beginnt. ®er 
üon ber SmprögnirungSpffigfeit aufgetriebene ©aft läuft 
juerft rein, fpäter aber mit ber gfüffigfeit gemifd^t ab, 
njobei ber ©el^alt in biefer äfiifc^ung an fdimefetfaurem 
^upferoE^b umfo ftärfcr \mxb, je me^r fic^ bie Operation 
i^rem (£nbe nähert, g^igt bie abtaufenbe ^füffigfeit V3® 35., 
fo fann man im SlUgemeinen ba§ §oti al§ t)on ber con^ 
feröirenben Söfung burc^brungen eraSjten unb bemnad^ bie 
Operation nad^ 5 — 6 ©tunben unterbred^en. 3m Saufe ber 
Arbeit mufe man ©orge tragen, bie ©eitentt)änbe be§ in 
ber SJJitte ber ©d^meHen befinblic^en ffeinen JReferöoirg gut 
ju reinigen unb hierauf iebe§mal mit berfetben ®en)iffen^ 
{)ciftig!eit tt)ie anfangt ju fd^Iie^en. gür $ö(jer t)on ber 
ßänge einer ©d^meHe fd^tt)an!t bie SDauer be§ 3mprägniren§ 
än)ifä)en 48 unb 100 ©tunben; alle ©tüdfe, ujeld^e nad^ 
100 ©tunben im SKittelpunfte ber ©ubfläc^c nii^t eine leidet 
erfennbare Imprägnation jeigen, tt)erben umgefel^rt unb einer 
Operation in entgegengefe^ter 9?id^tung unterworfen. S)iefe 
jn)eite ^räparation bauert 12 bil 20 ©tunben, je nadi bem 
erlangten ®rabe ber Imprägnation ttjö^renb ber erften 83e* 
l^önbtung. Uebrigen§ ift eg nötl)ig, njä^renb ber ganjen 
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S)auer bcr Slrbeit ba§ Slblaufen ber 5(üj[ig!eit an bett 
©nbftöd^en oufmerffam gu verfolgen unb ju beobad^ten, ob 
bie Slbfonberutig bafelbft gtei^mäfeig ift. 3Äan fann bicS 
mit ^ilfc einer Meinen f^ief abgefd^nittenen SRöfire öon 
3 3Km. S)nrcf|me[fer prüfen, n)enn man biefe an öerfc^ie^^ 
benen ©teilen ber (Snbpd^e eintreibt, ba fid^ ein tropfen 
ÄupferöitrioIIöfnng jeigt, jobatb bie entfprec^enben gafern 
baüon burd)brungen waren. 3)ie ^ßrüfung ber Ätö|e ttjä^renb 
ber Slrbeit nnb bie Unterfu^nng ber 8lrt nnb SBeife beg 
SlblaufenS ber Söfnng an ber ®nbfläd^e ift e§, wonad^ man 
JU beurtl^eilen l^at, ob bie ©d&ttjelle einer nod^matigen Sin* 
lüirfung ber SJitrioUöfung ju unterwerfen ift, um öoßftänbig 
))räparirt ju fein. Söfet bie ^rüfung eines ÄIo^e§ auf beffen 
uoüftänbige ?ßräparation fc^liefeen, fo fd^Iie^t man bie Keine 
Äautfd^ufrö^re, bie jur ä^^^^itong ber Sluflöjung biente, 
wieber mit |)Ufe ber ^oljjminge, nimmt bie ©eile weg unb 
entfernt ben S^^eil üom Säerfpla^e. 2Ran trennt if|n bann 
in jwei ©tücfe, toa^ ber ©ägefc^nitt in ber äWitte, ber jur 
Silbung be§ SRejeröoirS bient, fe^r leidet mad^t unb beseitigt 
ba§' ben ©c^Iu6 öermitteinbe ©eil ober ben ©eitring. 3Kan 
fann fic^ Oewifel^eit öon ber 2lrt unb SBeife ber Sinpräg:* 
nirung mit §ilfe einer Slufföfung öon Vioo ©ewic^tstl^eilen 
gelbem 831utlaugenfalj in 100 5C^ei(en SBaffer berfdiaffen, 
bie man mittelft eine§ ^infelS auf bie Dberpöd^e be§ §oIj§ 
aufträgt, nac^bem man, wenn e^ nod) bie 9linbe trägt, 
biefe an einer beliebigen ©teöe etwas abtiefte. SBar baS 
^olj gut präparirt, fo mu§ eine blutrot^e Färbung jum 
ffiorfd^ein fommen, wälirenb bei unüotlftänbiger Sntpräg* 
itation bie garbe nur rofenrot^ ift. JBei mand^en ©tttdEen 
wirb bie Oberfläche wei^e Slbern feigen laffen; bieS finb 
biejenigen Partien, in weld^e bie conferöirenbe glüffigfeit 
noä| gar nid^t eingebrungen ift. 

5üt bie ^röparirung langer §ölger finb bie ©c^wie* 
rigfeiten bebeutenb größer als für ©^wellen. 3n biefem 
gaüe wirb eS öon S^ufeen fein: 1. itn SBel^älter, weld^er 
bie 3luf(öfung enthält, l^ö^er ju fteHen, um ben 2)rud 
JU öermc^ren; 2. bie ©infü^rungSfläd^en öfters ju 
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reinigen, um Unreinigfeiten ju entfernen, bie [id^ barin 
anje^en; 3. bie glüffigfeiten öftere ju becantiren. ®ie 
©inrid^tung beg ^erfpla^ei^ ift im übrigen berjenigen 
ber @ciött)ellen ä^nlid^ nnb bietet nur bie folgenben SSer= 
fd^iebenfjeiten bar: ^uf bie geebnete gläc^e »erben nur 
jttjei Salfen paraQel ju einanber gelegt; bie ©inrid^tung 
tt)irb fo getroffen, ba§ bie Ie|teren eine Steigung t)on 1 $)öf)e 
auf 8 93afig erl^alten. Qtüd Ableitungsrinnen tnerben genau 
unter ben beiben (Snbfläd^en angelegt unb bie 3^teitung 
ber Su^jferöitrioltöfung tt)irb blog an einem Snbe be§ 
83aume§ bewirft, fo ba§ bie 83ettjegung üom J5u§ ' jum 
Oipfelenbe ge^t, tt)ie im öorigen gaH mtttclft ©ägef(|mtte§ 
l^ergeftellt, nur befinbet er fi(| je^t am gu^enbe ober nal^e 
bem (Snbe beg Älo^eS. 

SSon ben burc^ ben ©ägefd^nitt entftanbenen Sntro* 
buctionSpd^en wirb jene, weld^e bem neuen ®nbe be§ 
©tammeg gegenüber liegt unb jugefe^rt ift, mit einer 
Äupferplatte bebedft, um bie Bewegung ber conferöirenben 
glüffigfeit nac^ biefer SRid^tung be§ furzen SlbfcönitteS ^in 
JU üerl^inbern. S)er ©ögefd^nitt ift burd^ ba§ Seit, wie e§ 
bereits bei ben erften ©d^tneÖen befd^rieben würbe, gefd^Ioffen. 
S)ie 5ßreffung wirb burc^ eiferne |)anbMammern, weld^e in 
ben JU imprägnirenben ©tamm eingetrieben unb mit einem 
an jwei ©teilen gelod^ten S3IodE üerbunben fttlb, baburd^ 
bewirft, baj3 ftc^ berfelbe in einem jweiten, 12 6tm. öom 
erften entfernten ©ägefc^nitt auf ber ©eite beS ©tamm* 
enbeS ftü^t. 3n mannen gäHen wenbet man, um ba§ ®in* 
fül^rungSreferüoir ju bi(ben, ein anbereS SSerfal^ren, bie fo= 
genannte ^lateaumetfiobe, an. hierbei wirb auS bud^enen 
^foften ein 5ß(ateau ^ergefteHt, weld^eS t)on brei in ein 
I)reiedC jufammengefügten ©fangen, bie an ba§ 5ß(ateau 
angenagelt finb, getragen wirb; bie ju imprägnirenben 
Älö^e werben aneinanber gefegt, ol^ne ba§ fid^ bie ©tamm* 
enben mit il^ren glöd^en berühren unb mufe bie gugc ber 
Dberftäd^e, weld^e mit ber JJfüffigfeit in Söerü^rung fommt, 
eine fteine Deffnung bel^atten, wä^renb biefelbe, um fic 
wafferbid^t ju mad^en, mit SBerg öerftopft wirb. S)aS 
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^lateau tüirb an einer ©teöc burd^Ioc^t, um ben @in* 
fü^runggfd^Iaud^ bafelbft anbringen ju fönnen. 3)ie bereite 
crn)ät|nten brei S3Iöde werben jeber an feinem @nbe burd^^« 
bol^rt. ^nxd) bie fo erhaltenen Söd^er werben Solgen ge^ 
jogen, beren eine§ @nbe umgebogen unb in bie ©tömme 
eingetrieben wirb, Woburd^ man einen feften ©tü^punft ber> 
felBen erhielt. 

®g ift ^ribfttjerftanbltd^, ba§ man bnrd^ ba§ ^tnjie^en 
ber Schraubenmuttern ba§ 5ßfateau in bem SRa^e, alg 
man e§ angemeffen finbet, gegen ben ju imprägnirenben 
©tamm preffen fann. 3[t ba§ pateau in jeine gehörige 
Sage gebrad^t, fo befeftigt man an ber 5ßeripl^erie beg ju 
imprögnirenben Stammet einen Äautfd^ufring unb pxe^t 
baS $ß(ateau mittelft Slnjietien ber ©döraubenmutter fo lange 
gegen biefen 9ting, bis bie guge gef(f|toffen ift. S)iefe 2lrt, 
baS 3ntrobuction§»9lefert)oir gu bilben, bietet fel^r l^äufig 
große ©c^wierigfeiten für bie ©rjielung öoQfommener 
Söafferbid^tigfeit bei einem ®rudE au§ einer §öf|e t)on 
10 — 12 äReter. 5)a§ juerft befd^riebene SSerfa^reu gewätirt 
eine größere ©idierl^eit. ®er ®rab ber ©d^neHigfeit, mit 
weld^er bie ^räparirung erreid^t wirb, l^ängt öon ber ^otg* 
gattung, öon ber Soi^tegjeit, in welcher ba§ §oIj gefd^Iagen 
würbe, unb üon bem wirffamen S)rudC ab. Sbgefe^en oon 
bem Sitten fann man bie Sel^auptung aufftetten, baß bie 
©d^nettigfeit ber Smprägnirung birect bem ®rudE unb um- 
gefe^rt bem 2)urd^meffer unb bem Duabrate ber Sänge be§ 
JU imprägnirenben ©tildfeS proportional ift. 



S3r6ant mad^te fein Sonfert)irungt)erfa]^ren fd&on 1831 
befannt unb beftel^t foldieS barin, bag ^olj oon trgenb 
einer glüffigfeit burd^bringen ju laffen. ^a§ §olg fommt 
JU biefem Qtoede in Ktilinber, weld^e mit ber glüffigfeit 
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angefüllt finb, auf bte ein ftarfer S)rud tt)ir!t. ®ie S)urc^'' 
bringung finbet in foldiem @rabe ftatt, bafe fogar ölige 
gfüffigfciten bi§ innerl^alb ber ^ßflanjenjeHen bringen. S)a§ 
SJer fahren bett)äl^rte fic^ öoHfommen. S)ie fel^r bid^ten Steile 
ber Slftfnoten unb be§ Äernö gemiffer ^öljer, njeld^e biefer 
©infaugung wiberftel^en, würben toal^rfd^einlid^ aud^ burd^ 
fein anbereg SWittel übertüunben. 

Uebrigenä njerben burdi SSerberbnijs porös gen^orbene 
^öfjer öon ber jum ©d^ufee gegen tt)eitere§ SSerberben bc* 
ftimmten gtüffigfeit leidet auSgefüHt. 

SSon bem öouc^erie'jc^en SJJittel unterfd^eibet eS fid^ 
baburd^, ba^ biejeS ba§ SinfaugungSöermögen ber lebenben 
^flanje, ber nod^ im SBoben fteljenben ober erft umgetjauenen 
SBäume ju SRu^en mad^t, wä^renb 93r6anfg SSorrii^tung 
bei fc^on betjauenem unb ju oerarbeitenbem ^olj angeroenbet 
tt)irb. ©ie fann aud^, um §oIj öon öligen unb fiarjigen 
©ubftanjen burd^bringen ju laffen, gebraudjt n^erben. ®ie 
erfte unb ttjid^tigfte Slufgabe aber, ujeld^er biefeg SSerfal^reu 
genügen foHte, ttjar, ©tücfe ^olj ju liefern, bie unter Um* 
ftänben SBiberftanb leiften, wo baSfelbe ^olj in feinem 
natürlid^en ^iiftanbe üerbirbt; Ijierin l^at e§ fic^ aud^ burc^ 
entfdEjeibenbe SBerfuc^e bett)ät|rt, inbem ölgetränfte SBretter 
nod^ nad^ fec^g Satiren öoHfommen tabeUoS, nidE)t getränfte 
I)ingegen ganj öerfault waren. 



Um mit Äupferöitriol audij große Säume imprägniren 
JU fönnen, öerfäl^rt SataUje folgenbermaßen : bie Säume 
werben l^orijontal nebeneinanber gelegt; gegenüber ben 
©d^nittflä^en wirb ein bidfeS 83rett angebrad^t, welches 
burd^ ©d^rauben gegen bie ©(fjuittfläd^en gepreßt werben 
fann. 3wifd^en 93rett unb ©d^nittfläd^en werben ftatfe 
Sautfdiufringe eingef(emmt, fo ba| eine SReifie üon klammern 
entfteljt. 5)iefe Kammern communiciren burc^ eine 9to]^r* 
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leiturtg mit einem l^ö^er gelegenen geräumigen ®efä§ mit 
ÄupferöitrioIIöjung, njeld^eS je nad) 93ebarf mel^r ober 
loeniger i)od^ geftellt ttjerben fann. 2)ie Smprägnirung ift 
beenbet, ttjenn au§ bem anbeten @nbc be§ Stammet eine 
fupfer^ältige Söfung austritt, toa^ m6) 8 bis 10 Stagen 
ber %aü ift. 3unge Säume finb leichter ju imprägniren 
unb l^alten fid^ beffer al§ alte. 



&on^ctt>ixunQ mittelft l^arjfaitter fEflctaUo^^be. 

Sn ben |)arjfäuren Slbietinjäure, Pmarföure u. f. tu. 
"be^ii^m mx ©ubftanjen, njelc^e gemifferma^en bie 9iatur 
jelbft üernjenbet, um bie §oIjfajer gegen atmofp^ärifd^e 
Ginftüffe unb parafitäre Singriffe ju fd^üfeen unb welche, 
ba fie in großen 9Kengen gewonnene S^ebenprobucte re* 
präfentiren, fel^r billig ju ftel^en fommen. 

2)a§ burd^ SlHalien löslid^ gemad^te Sofopl^onium 
liefert mit ben OjQben ber meiften SWetaHe SSerbinbungen, 
tüeld^e im SBaffer nidpt löSlid^ finb, iebod^ ätjulid} ben un« 
löSlid^en, bafifd^en SSSigmutfjoerbinbungen antifeptifd^ mxkn 
unb, einen ben garbladfen nid^t unäl^nlid&en pl^tjfifalifd^en 
ß()arafter befi^enb, fid^ auf unb in bie ^afer nid^t au§* 
ttjafc^bar nieberfc^Iagen. 

Um biefe SJerbinbungen in ber g^f^^ i^ erl^alten, 
burdjtränft man einfach — e§ l^anbelt jtd^ l^ier Ijauptfäc^* 
li(^ um bie Dberfläd&enconfermrung — biefelbe mit bem 
ba§ betreffeube SKetaßoj^b entl^altenben @alj unb faßt 
baSi'elbe nun burd^ ein- ober mehrmaligem 85eftreic^en mit 
ber alfalifd^en l^ar^löfung. 

Sine 107otge Äöfung ber fäuflic^en ©alje — S^^^'- 
unb ^upferfalje — in meid^em, wenn möglidj beftiClirtem. 
SBaffer genügt in im meiften gäHen. S)ie ^arjlöfung 
wirb erl^alten, inbem 1000 2i^eile Solop^onium möglid^ft 
fein pulöerifirt unb in 3000 2!^eilen einer lOöVoigen 
Slatronlöfung (315 ®r. Slefenatron auf 3 Siter SSaffer), 
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bic mittdft ?l6bampf auf bcm SBabc er^iftt tüirb, unter 
Umrül^rcu big jur ßöfung in Mcineu 5ßortionen ciugctragen 
werben. 

S)ie gu Bel^anbetnben (Scgenftänbe muffen mö9lid)ft 
tnnfen fein. 

9»an beftrei^t juttSt^ft bie Setrcffcnbe Oberfläche mit 
ber äWetaüfatjIöfung unb jtpar fo, ba^ eine fte]^ent)e 9t8ffc 
erzeugt toirb unb »artet einige ©tunben, big jur erfolgten 
Sluffaugung. S^ad^bem biefe äRanipuIation nod^ jtoeimal 
»ieberl^olt »orben ift, Iä§t man am beften über Slad^t 
fte^en unb trägt bann erft mittelft $ßinfet bie |)arj^ 
feife auf. 

• ©rfd^eint bie gläd^e nad^ mcl^reren ©tunben annäl^ernb 
trodEen, fo erfolgt eine no^malige S3e^anblung mit ber 

tarjtöfung. 5)a bei öielen unb befonberg bei weid^eu 
öljern eine ftörenbe ©d^tt)är jung eintreten würbe, fo erfolgt 
bie le^te Sel^anblung mit einer öerbünnten, circa 4 big 
57oi8^^ ßöfung üon Sffigfäure, bie bei großen ®egen* 
ftänben burd^ §oIjeffig, ber auf ungefäl^r biefen Xitre ge«» 
brad)t ift, erje^t wirb. SJiefe le^tere Operation muß auc§ 
unbebingt auggefül^rt Werben, fobalb ein fpäterer Ueberjug 
mit einer garbe erfolgen foQ, bereu SBal^l nid^t in ber 
^anb beg Slrbeitenben liegt, ba, wenn bieg nid^t gefd^iel^t, 
öerfd^iebene garben, wie 9?eapelgelb, ß^romrotl^, SBerggrün 
unb ©d^eeffd^eg ®rün, eine ungünftige Slbtönung erfal^ren. 
SBeil bie Soften ber le|teren neutralifirenben Sel&anblung 
minimale finb, fo ift anjuempfel^len, biefelbe nie ju unter* 
laffen. SKadp bem XrodEnen barf bie fjläd^e naffeg, rotfieg 
ßadfmugpapier nic^t mel^r bläuen. 

®nblid& fann für ftetg mit SBaffer in ©ontact befinb* 
lid^e ©egenftänbe bie $arjlöfung berart mobificirt werben, 
ba| man eine mit §arjfäurc überfättigte ßöfung anwenbet. 
9Katt erreid^t bieg baburd^, baß man fo lange Solopl^onium 
einträgt, big bie legten SE^eile beg ^ßulüerg fid^ erft nad^ 
l^albftünbigem (Srl^ifeen löfen. ®el^t man nocl) weiter, fo ift 
fpäter ba^ (Sintroänen fd^wer ju erreichen; aud^ biefe 
ßöfung reagirt nod^ alfalifd^. Die mit berfelben bel^anbelten 
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©egcttftänbc bleiben circa jttjei %aQt fte^en unb toerbcn mit 
Xalg abgerieben; erft l^ierauf erfolgt bcr fd^ttjad^ faureSln*' 
ftric|. 2)iefe (entere SWet^obe erforbert jeboc^ einige Uebnng 
unb bie Sinl^aftung einer Stnjaf)! SSebingungen. 

SSon ben ^infüerbinbungen fommt Ijauptfäc^Iic^ S^Ior* 
jinf in Setrad^t, öon ben Supferfaljen ift nur ba^ ©ulfat 
braud^bar. 



SBei ben öorgenommcnen SSerfud^en ntad^te man auf 
jeber ©eite bc^ 83aumeg in einer ^öt)e öon 40 ßtm. ftarfe 
(Sinfc^nitte, welche burd^ Söd^er öon einem jum anberen 
mit einanber in SSerbinbung gefegt ttjurbcn. hierauf mürbe 
ber SBaum mit einem getl^eerten Zndi) mie mit einem Keinen 
SBe^öIter umgeben, in meldten ^ohfaureS Sifen gebracht 
mürbe. S)ie Sinfaugung begann im felben äfugenbliä; na^ 
jmei ©tunben mar bie gtüfftgfeit fc^on 3 SWeter l^oc^ ge^ 
ftiegen unb in 36 ©tunben maren atte ßmeige unb Sfätter 
burc^jogen. @^ mürben ju biefen SBerfud^en IV2 §eftoIiter 
t)oIjfaure§ @ifen angemenbet, man fönnte aber jum felben 
3iele bei SrfparniB üon menigften^ V4 §e!toIiter fommen, 
menn man bie glüffigfeit öer^inbert, in bie SSSurjetn ju 
bringen unb ber Sluffaugung in ber ^öf)t ber Slefte (Sin*^ 
l^alt t^ut unb bieS um fo mel^r, afö e^ fc^icn, ba§ fie, in 
biefe ^ö^e gelangt, gerabe am ftärfften mirb. S5ei biefen 
SSerfu^en mürbe bal^er faft aQeg ®ifenfalj nuftIo2 öerjel^rt. 
S)er umgel^aucne 83aum mürbe in bidEe 93retter jerfägt, 
biefe mefirere Sage ber ©onne auggefe|t, otine ba§ fie fid^ 
marfen ober 9iiffe be!amen. 

(SineS berfelben mürbe bem S)ampf auggefe^t unb mar 
48 ©tunben lang in einem getjeijten ätaum, ol^ne üblid^e 
S3efd^merung, burc^auS ol^ne fid^ ju merfen, mag unter 
ä^ntic^en Umftänben fonft unau§WeibIi(^ ift. 5)a3 fo be* 
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I^anbcltc §oIj ift fd^tüerer ju bearbeiten, e§ erpit eine 
größere ^ärtc nnb polirt fid^ fd^ön. @g brennt fe^r fd^njer 
ünb beinahe o^ne alle gfamme. Sinige ©tüdfe üon 1 fötm. 
großen ©eitenfläd^en, tüeld^e brei Xage lang in 2)ünger ge== 
laffen ttjnrben, tt)urben öoKfornnten gefnnb »ieber au§ bem- 
felben l^erau^gejogen. 6 Stm. breite, 1 S)m. bidfe unb 8 ®m. 
lange, üorl^er getrodnete ?ßri§men bieje§ §oIjeS fonnten 
erft burd^ eine Äraft öon ntel)r al§ 20 %r. gebrod^en 
tüerben. S)ie S3iegfam!eit jotd^en ^oljeg ift bei n?eitem 
größer aU bie beg trodfenen. 2)ie Sßerfud^e tourben and) an 
©tämmen üerfd^iebener 2)idEe nnb ^öl^e ber S3nc^e fowol^I 
afö anberen |)oIjarten fortgefe^t nnb gefunben, baß bie 
Sinfaugung be^S ^oljfanren @ifen§ überall gteid) gnt üor 
fid) gellt, n^enngleid^ etttjag langfanier afs bei einem ftel^enben 
Saunte. Slud^ üerfd^iebene, ju gaßreifen geeignete ^oljarten 
njurben ben SBerfudien untertt)orfen unb geigten fic^ in 
golge ber S3el^anblung öiel gefd^meibiger. ®a§ jo imprög* 
nirte §oIj bürfte fid^ nad^ Äöd^Iin gang befonberS jum 
©d^iffSbau unb über^au:pt überaß ^in eignen, n)o e§ ber 
gäulniß ober ben SBürmern ausgefegt ift. 

&0n^evt>itcn mit SOletattfaljett nnb Sl^eer na(^ 

&eminu 

®emini äußerte fid| fd^on t)or me^r al§ 40 Seigren 
über ba§ Smprägniren üon ^olj n)ie folgt: 

5)ie big je^t öorgefd^lagenen ober angenjenbeten SSer* 
fafirunggarten, ba§ ^ofj baucrl^aft ju mad^en, berufen aße 
auf bem S^ränfen beSfelben mit ^emifd^en Slgentien (toie 
©d^ttjefelbar^um, ©ifenöitriol, Äupferöitriol u. f. n).)f toelc^e 
Srönfung in ber 9legel mittelft be§ luftleeren Sftaumeg ober 
be§ 2)rude§ ben^erfftefligt toirb; ber ^el^ler aber, ben fie 
alle gemein ^aben, liegt barin, baß biefe Slgentien, toeld^e 
fid) mit ben SBeftanbtl^eilen be§ |)olie§ berbinben foöen, ba§ 
lolj mit mel^r ober tt)eniger auflö^lid^en ober gar flüd^tigen 
lörpern imprögniren, ba^er biefe ©ubftanjen, tt?enn fie 
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nad^ eitler gemiffen 3^^^ ^^^ imprägnirte ^otj ganj ober 
tl^eitmeife öcriaffen, einen um fo geringeren 3"f^i^^nten^ang 
ber $oIjfafer, jU^ifd^en njeldEje man fie mit ©ettjolt l^inein« 
getrieben l^at, l^interlaffen, wobei baS ^otj burd^ getoiffe 
äußere ©inflüffe nod^ leidster öerbirbt. 

35ie eigentliche Slufgabe beftelit alfo nic^t barin, im 
|)oIje für eine Qdt lang antifeptifd^e SSerbinbungen ju er= 
jeugen, fonbern e§ mit einer juglei^ antifeptifd^en unb un= 
auflösiid^en ©ubftanj ju imprägniren, ober,bo(| ttjenigftenS 
oben ertoäl^nte SBerbinbungen beftänbig, folglid^ beren SSir* 
fung JU einer bleibenben ju mad^en; ol^ne biefeg fann ber 
§auptjtt)ed nie als errei^t betrad^tet njerben. ÜRein SSer* 
fal^ren ber völligen ober bod^ jureid^enben Sränfung be» 
^oljeS mit bituminöjen ©toffen ift fo einfad^ unb natürlid^, 
ba§ e§ tt)o]^I nur be§l^alb nod^ nid^t angetüenbet tourbe, 
weil man bi§ je^t an ber 3Rögtid^feit jweifelte, biefe in ber 
Siegel nid^t fel^r ftüffigen Körper in ba§ ^oljgewebe ein* 
jufüfiren. @§ mü§te aI|o ber %f)etx in ba§ |)ofjgen)ebe 
felbft einbringen gemacht werben, waS auc^ auf folc^e 
liefen gelang, ia^ man einerseits ben ^i^fommen^ang ber 
loljfafer unter fi^ ober mit ben fd^on früher öorljanbenen 
iatjoerbinbungen, anberfeits ber 3Jer^inberung beS @in=^ 
bringend t)on geuc^tigfeit, weld^e bie ©alje aufjulöfen unb 
ben 3iii^^^^^^<^"9 ^^^ ©ewebeS aufju^eben beftrebt ift, 
üerfidiert fein fonnte, wobei nid^t aufeer Sld^t gelaffen würbe, 

bafe, ba biefe 3luf^ebung be§ 3wfö^i"^ttf)ö^9^^ ^'^ S^fge 
ber ©infü^rung üon aJietaKjatjen ift, bie S)auerl|aftma^ung 
beS |)oIjeS mittetft biefer ©ubftanjen nur infofernc eine 
wirtliche ift, als biefelben im (Sewebe beS §oIjeS öon bem 
?(ugenblicfe an jurüdfbleiben, wo fie barin bie ©teile ber 
ausgetriebenen ®afe einnel^men ober fid^ mit biefen ber* 
banben. S)er (Srfolg übertraf aÖe Erwartungen, inbem bie 
ganje ober t^eilweije Smprögnirung fogar mit SKinerattl^eer 
gelang, ol^ne ^ufa^ üon Senjol, ©dEfieferöl ober anberen 
öcrbünnenben Delen. 

2Kein SSerfal^ren beftelit im Smprägniren beS ^oljeS 
Mos mit ÜÄinerat* ober ^ftanjentl^eer ober je md) bem 
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Dorfommenben ^oDe in mehreren auf einanber folgenben 
2:ranf ungen beSfelben juerft mit neutralen äRetaQauflöfungen, 
bann mit bituminöfen ©ubftanjen. ^t^ gebe ic^ n)enigftenS 
für ©fenba^nbauten, ©eebauten ber S^ränfung bc§ §oIje§ 
entmeber mit einem SRineralt^eer ober mit einem ^o^tl^eer 
ben Sorjug, weil fie ben Qwcd am beften erfüllt unb babci 
bie n?o^Ifei(ere ift. ^a^u n)irb Dörfer baS im S^Iinber be§ 
Apparates eingefd^Ioffene §oIj mittetft Dampf üon ^ol^em 
3)rucf beinahe üoIHommen auögetrorfnet, fo ba§ ©alj= 
löjungen unb X^eer leichter einbringen fönnen. 

®od^ ift bie Austreibung ber im §oIje entl^altenen 
geuc^tigfeit feine abfolute unb bie Heine SKenge berfelben, 
welche jurüdbleibt, weit entfernt, fd^äblic^ ju fein, wirft 
Dielmel^r baburd^ nü|Iicl^, bag fie bie Sluflöfung beS im 
2i^cer entl^altcnen SreofotS beförbert. 3)ie Smprägnirung 
jelbft gefc^iel^t burd^ (Srjeugung üon finftleere im Innern 
beS (S^linberS unb burd^ 5DrudE auf bie glüffigfcit »er* 
mittelft einer ®rucfpumpe. 

Qn bemerfen ift, ba^ beim 3;ränfen be§ |)oIjeS mit 
S;^eer eine Slbfonberung ber feften 95eftanbtf|ei(e (be§ 
^ecbeS) öon ben öligen ftattfinbet ; erflereS, Weld^eg in einer 
iiefe öon 3—472 ®tm. fielen bleibt, leiftet bem 3)ru(fe 
SBiberftanb, ber ölige 3;i)eil l^ingegen bringt immer tiefer 
ein, felbft big auf ben Äern bcg §oIje§, wenn man bie 
Operation lange genug fortfe^t. 

Die 3inprägnirung§öorri(^tung t)on ®emini befielet: 

1. 8lug einem tiol^Ien, gußeiferncn S^ünber, in weld^en 
bie ^oljftüdfe fommen; bcrfelbe ift ftarf genug, um bem 
in feinem Snnern erzeugten SSacuum ju wiberfte{)en. @in 
(gnbe biefes ©^tinberS wirb mit einem burd^ eine ©d^raubc 
angetriebenen Dedfet üerfi^Ioff en ; burd^ biefe§ @nbe werben 
bie JU imprägnirenben §öljer eingebradöt; ba§ anbere (Snbc 
ift mit einem SSentif oerfel^en, welches fic^ burd^ eine ©tett* 
jd^raube aHmätitid^ öffnet unb jum SBieberfüßen be§ S^tinberS 
mit Suft bient. 

2. SluS bvei 9lefert)oir§ für bie Söfungen. ©ie finb 
im 93oben unterl^alb be§ ©^linberS angebrad^t, mit welchem 
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jebeS berfelben burd^ eine JRöl^re in Sßerbinbung ftel^t, bie 
in ber SKitte einen |)al^n ^at unb faft bi^ auf ben SBobcn 
be§ Sieferüotrg reid^t. 

3. ?lu^ einer Suftpumpe in SSerbinbung mit bem 
ß^tinber, um in le^terem einen luftteeren 9taum ju er* 
jcugen. 

4. STu« einer 2)rucfpumpe, um bie gtüjfigfeit mit 
ftarfem S)rucf in btn S^tinber treiben ju fönnen. 

5. Slug einem 2)ampffeffel, ttjeld^er nur baju bient, 
ben ©gtinber mittelft eineg SSerbinbungi^rol^reg mit 2)ampf 
onjufütlen. 5)er öon ®emini angettjenbete Slpparat ^at 
mel Sle^nlid^feit mit bem öon SBreant, tüeld^en ^atine 
üerbefferte. 

S. be ^arabieS l^ält jur ©onferöirung beg §oIje§ 
bie SSerbinbung üon Stoffen, »eld^e bemfelben öerttjanbt 
ftnb, für befonberS empfcl^Ien^mert^, glaubt ba^er aud^, ba§ 
^oljfol^tent^eer ju biefem ßttjedfe beffer atö ©teinfol^Ientl^eer 
ift. Sluf feinen SJorfd^Iag tt)irb ba§ $oI} mit S)ämpfen öon 
Äreofot, ^|[)enoI unb 9lapt|talin bel)anbe(t, um fo eine bie 
ganje äRaffe burd^bringenbe Smprägnirung ju erreid^en. 
©0 bel^anbelte §ötjer verlieren i^re l^^groflopifd^en (Sigen* 
fd^aften, jiel^en geud^tigfeit nid^t an, jeigen fid^ günftig für 
Haftung eineg ^Inftrid^e« ober ber ^olitur. Sin mit feiner 
anberen SRetl^obe üerbunbener Sßortlieil liegt nad^ Slnfid^t 
beg SSerfafferg in ber 9KögIi(^!eit, überftänbige ober fonft 
in ber S^^f^fe^^^Ö begriffene §öljer nod^ conferüiren ju 
fönnen. 

&on^ttt>ittn mitielfi 9tap^ialin. 

Son allen äßitteln jur Sonferüirung be§ |)oIje§, um 
baSfelbe gegen gäulniß ober gegen äußere ©inftüffc ber 
Sltmofpl^äre ju f^ü|en, ]§at fid| nad^ ben (Srfal^rungen, 
bie man in neuerer 3^it in ©nglanb mad^te, ba§ Stapl^talin 
am beften benjö^rt. ®ie Sntprögnirung be§ ^oljeg gefrfiie^t 
einfad^ baburc^, ba§ man ba^jelbe einige ©tunben in ge* 
fd^moljeneg SRap^talin t)on 82 big 93 ®rab taud^t. Sefetere^ 
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jc^mKjt man in geeigneten Äufen, bie t)on nnterl^alb burd^ 
eine ©ampfröl^renleitung gel^eijt werben. 

©ifenbal^nroagen ber norbengüfc^en 93a]&n, ttjelc^e mit 
htm imprägnirten §oIje 1889 erbant worben toaren, jeigten 
fid^ üoHfommen erl^alten. @benfo ewiefen ftd^ ®ä)Xotüen, 
natfjbem fie fieben So^re gelegen, nod^ ööQig unüerfe^rt. 
Sin meiterer SSorjug beg mit ?iapt|talin imprägnirten ^otje^ 
liegt barin, bafe eS öon Snfecten nid^t angegriffen wirb. 
S)a ba§ ^ofj tro^ ber Smprägnirung nid)t fc^ttjer jn bt^ 
arbeiten ift, fo Iie|e ftd^ ba§felbe aud^ jnjedfmä^ig für S&iöbef, 
^ujsböben 2C. öermenben. 



&on^cttfittn t^on $0!^ mit Paraffin« 

3ur Smprägnirung t)on ©efäfeen, SSottic^en n. f. «). 
bebient fic^ @. ©d^aal in geuerbac^^Stnttgart be§ ^araffin§. 
^unäc^ft ttjerben bie ®efäfee burc^ 2 bis 3 SBodjen in warmer 
Suft getrodf net, bamit bie 5ßpren jum 2lnf fangen be§ ^araf fin§ 
geöffnet werben. @§ wirb nnn 1 S^eii Paraffin in einem 
9KetatIgefä§ nnter Umrühren anf mäßigem gener gefd^mofjen, 
bann in ber Snft weiter nmgerül^rt, bi§ bie äRaffe oben am 
3fianbe jn erftarren beginnt, bann werben 6 Stieife ^etro* 
tenmät^er ober and) ©d^wefelfo^Ienftoff l^injugegoffen nnb 
big jnr Söfung weiter gerül^rt. Sm Sialten ju gebrani^enbe 
©efäfee werben bann mit biefer Söfung angeftrid^en, bis ba§ 
|)oIj nic^t§ me^r batjon auffangt; im SBarmen j^u ge*= 
braud^enbe ©efäfee werben nod^ mit verbannter SBaffer^ 
gfaglöfung angeftrid^en, trodfnen ^elaffen unb mit öerbünnter 
©al^fäure abgewafc^en. ®ie fjierbei gebilbete ßiefelfäure t)er= 
ftopft ik 5ßoren äufeerUd^ nnb fd^üfet ba§ ^arafftn gegen bie 
©inwirfung be§ l^eifeen SBSafferS.. 

^aä) 93uffe ift ^ßl^enoljinftöfung jur ßonferüirung 
öon ©opfenftangen, S8aum* unb SBeinftocfpfäfifen, fowie t)on 
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Sagcrfjölicrn, SfcHcrbalfen u. f. ta in Srenncreien, S3rauc« 
rcien u. f. tu. fel^r geeignet. 

^I^enoljinf fd^üftt bie|)öljer t)or@cl^tt)amm*unbgäufni6^ 
bitbung, ba§ bamit burd^tränfte §oIj l^at bie breifa^e §alt' 
barfeit beg gettjöl^nlid^en. S)ie Änwenbung ift fe^r einfac^. 
35ie Söfung mxb mittelft eines ^infete, am beften mit Qxnt^ 
a\d)t öermifd^t, aufgetragen. 3n ben ^oren beg §oIjeS bilbet 
fid^ bann eine feftmerbenbe, fel^r njiberftanbsfä^ige Serbin» 
bung. ©c^on eine einmalige SBepinfelung conferüirt bie $öljer 
auf lange 3^it, t)ortt)eilf|after aber ift eS, ben Slnftric^ 
fo oft ju tt)ieberi|oIen, atö noc^ öon ber Söfung auf* 
genommen ttJirb. 

§opfenftangen, Saumpfä^Ie u. f. U). conferöiren fid^ 
bei Slnroenbung öon 5ßf|enoIjinf weit beffer, ate bei S^l^eer* 
anwenbung. S)ie ©taugen fann man ganj ober nur fo meit 
mit ber Söfung beftreid^en, atö fie in bie @rbc fommen 
fotten. 3e trodener ba^ §o(j ift, um fo mel^r nimmt eg öon 
ber Söfung auf. ÜKan imprägnirt am beften im freien an 
toarmen, fonnigen Saugen. S)ie imprägnirten §öfjer njerben 
auc^ oon Snfecten gemieben unb bleiben frei öom 3Burmfra§. 



@^onfettitten bed ^ol^ed mit dtedfilberd^Iortb 

S)iefeSl820 öon Ä^an angegebene ßonferöirungSüerfal^ren 
»Ä^anifiren« genannt, befte^t im 83el^anbeInbe§^oIjeg mit einer 
Sluflöfung bon OuedEfilbertfflorib, iubem man bie befd^Iagenen 
ober fonft jugerid^teten ^öljer in bie glüffigfeit bur^ einige 
Sage einlegt. Snm Smprägniren felbft »erben nur pljerne 
haften öermenbet unb barf (Sifen nid^t jur Sonftruction be* 
nü|t ttjerben, ba biefeS ÜRetaÖ unter ©inmirfung öon Clued* 
filberfaljlöfung ba§ Ouecffilber metaßifc^ nieberfd^Iägt unb 
felbft al§ ©ifend^Iorib in Söfung ge^t. 2)ie atö Smprägnir* 
gefäfee bienenben Säften werben burd& S^f^^^^^^fi^Ö^^ ^^*= 
fpred^enb langer unb ftarfer SiefernboI)Ien fiergefteÜt, bie öon 
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au^cn burd^ eifcrne S5oIäen unb Sttnfer bcfcftigt »erben ; bie 
gugen bid^tet man mit SBerg nnb Del* ober ^arjfitt. 2)ic 
ju imprägnirenben §öljer »erben in bie Giften f^i(i^ten== 
weife eingelegt, jo ba§ fie fic^ nic^t berül^ren, inbem man 
biinne Satten unterlegt; um ba§ (Smporfteigen unb@ci^n)immen 
ber jpecifijd) leichten ^öljer in ber glüffigfeit ju öermeiben, 
roirb bie oberfte Oc^id^te burd^ Duerbalfen feftgefeilt. ©obalb 
man ba§ §olj eingefd^id^tet l^at, »erben bie Säften mit 
einer 033 bis 35 procentigen Söfung üon QuedEfilber* 
c^Iorib in SBaffer gefußt; man l^at jwar, um eine rafc^ere 
unb DoÜftänbigere Smprägnirung ju erreid^en, concentrirte 
Söfungen (bi§ 2 ?ßrocent) empfohlen, boc^ l^at bie $raji§ 
ergeben, bafe man burd^ Slntoenbung biefer concentrirten 
Söfungcn nid^t raf^er unb einfad^er jum S^JedEe fommt. 
2)er ®e^att ber SmprägnirungSflüffigfeit nimmt naturgemäß 
ab unb muß man burc^ jeitmeifeS QüQebtn üon concentrirter 
Söfung bie gtüfftgleit immer in gleicher ©tärfe erl^alten. 

5Die S)auet be§ SSer»eiIen§ in ber Sn^prägnirflüffig^ 
feit ift natürlid^ abt)ängig öon ben S)imenfionen nnb ber 
S3eid^affenl^cit ber ^^öljer; @d^»ellen au§ Slabet^olj bleiben 
8 — 10 S^age, ©dientioIjjd^ttJeKen 12 — 14 S^age in ber 
DuedEfitberjaljIöfung liegen; je länger bie ^öljer barin 
verbleiben, befto üoßftänbiger »erben fie natürK(| impräg- 
nirt unb bie Slnmenbung einer l^ö^eren Temperatur fürjt 
ben ^roceß »efentlid^ ab. Sft bie Smprägnirung üoHenbet, 
fo pumpt man bie glüffigfeit in ein entfpred^enbe§ ®efäß, 
um fie »ieber ju t)er»enben, »ä^renb bie ^ötjer gum 
2iroctnen gebrad^t »erben. 

©0 tjorjügtid^e 9?efultate bie Ätjanifirung be^ ^oljeg 
aud^ liefert, fo barf bod^ nid^t öergeffen »erben, ba| ba^ 
Duedfilberd^Iorib ein pc|ft giftige^ ©alj ift, »eld^eS nid^t 
aQein »äl^renb feiner 2ln»enbung al§ Sntprägnirmittel, 
fonbern aud^ fpäter bei 9Ser»enbung be^ bamit be^anbetten 
§oIjeg IeidE)t ju Vergiftungen SSeranlaffung geben fann. 
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®a§ aSerfal^ren Befleißt barin, ba^ §oIj 4—6 SBod^en 
bcr ©intüirfung fül^Ien JRaud^eö augjufe|en, woburd^ ftd& 
bic feftcn Söeftanbt^eUe bcg erftcrcn bid^t jufammenjiel^cn, 
o^ne 3iiffe ju öeranlaffen. hierauf loirb baöjdbe mit einem 
confertjirenben ?lnftrid^, nämtid^ Oel, S^eer n. f. »., öer* 
feilen. Sei geuerung burd^ Stag unb 3la6)t n)irb in ber 
^Qlben Qdt ber gleiche Srfolg erjielt. 2)a e§ fid^ nur um 
©rjeugung öon SRaud^ l^anbelt, fo toürbe fid^ jur Neuerung 
grünes ?l[t^oIj, öorjüglid^ ^arjigeS eignen. 

Sine SSorrid^tung, tt)oburd^ eine 3^^I ^^^ 30 unb 
mel^r ©d^ttjeüen gtei^jeitig mit einem jc^tt)ad|en geuer 
befianbelt ttJerben fönnten, lä§t fid^ (eic^t l^erfteßen; eine 
©rube in ber ®rbe mit einem Bug^ttge unb einer leidsten 
Sretterl^ütte, um ba§ ^olj öor bem Siegen ju fd^ü^en, 
tüurbe aU Ofen genügen; bie Soften ttJürben jebenfaBg 
unbebeutenb fein, bie conferüirenbe (Sigenfd^aft be§ 9laud^e§ 
ift • l^inreid^enb befannt; eS möge l^ier nur bie Srfal^rung 
^la^ finben, ba§ ©adEifd^inbeln tjon Käufern, »eldEie feinen 
©d^ornftein l^aben unb im ©ebirge nid^t fel^r fetten finb, 
ha tDo ber 3tauc^ burd^ fie abjiel^t, t)iel länger bauern, 
aU anbere. 

SBeil ha^ auf bieje SBeife bel^Qnbelte $oIi gegen bie 
@intt)ir!ung feudftter unb trodener Suft unempfinblid^ ttjirb, 
fo fönnte ba^ SSerfal^ren and) bei $oIj für ©d^reiner unb 
SBagenbauer u. f. to. mit 9iu|en angetoenbet »erben. 

S)a§ in ©aljfoole gebeijte ^olj üerbinbet mit bem fel^r 
langfamen Eingriff ber äußeren gäutni^ bie üielen anberen 
ßonfert)irung§metl^oben mangeinbe innere ©onferüirung beS* 
felben unb jttjor fo, ba^ ber innere Sern in fo lange feft 
bleibt, big bie äußere gäulnife öon ber Dberftäd^e nac^ innen 
aud^ JU biefer bringt. 

8* 
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S)urd^ bic SSc^onblung beg ^oljcg mit ©aljfoole i[t 
bem Singriff bcr gäulniß unb gtDar bem gcfäl^rlid^ercu üon 
innen gcmig begegnet unb einige X^atfad^en mögen l^ier 
?ßla^ finben, um ju geigen, inttjieferne anä) bem angriffe 
ber äußeren ^öufnife l^inburd^ Begegnet wirb unb inroie== 
ferne biefe 3Wett)obe fic^ überl^aupt jur Slntnenbung im Ätt* 
gemeinen eignet, gierten unb Sannenl^otj, njetd^eS bei Salinen 
JU ©ooIen^SReferDoirg üerttjenbet tt)irb, bauert 100 Saläre 
unb ttjol^t aud^ nod^ länger; e§ toirb nod^ biefer langen 
3eit nid^t burd^ gäulnife unbraud^bar, fonbern gerfafert fi^ 
nur an ber Slußenfeite unb wirb enblid^ fo porög, ba§ bie 
©oole immer ftärfer burd^fc^tnifet, woburd^ bie 3lefert)oir§ 
bis jum Irotfnen unb SRinnen unl^ältig unb bal^er aud^ 
unbraud^bar werben. Sft ein auf biefe 2lrt unbrauchbar 
geworbenes $olj wieber auSgetrodnet, fo fie^t eS in feiner 
iteftur wie petrifictrt an^ unb wirb fe^r l^art. Sin ber 
Oberpc^e fte^t eS bei trocfener SBitterung burc^ baS 
ÄuSfr^ftallifiren beS ©aljeS wie eingeftaubt unb bei feuchter 
SBitterung feud^tgläujenb auS. 3n feiner Sßerwenbung. an 
trodfenen Orten ift eS in feiner weiteren ®auer faft unab* 
fe^ar, in ber @rbe öerbaut, üer^ält eS fid^ faft ebenfo unb 
an Orten, wo eS ber ®inwirfung ber SBitterung ausgefegt 
Ift, wirb baSfelbe nad^ öielfältiger ©rfal^rung nod^ ben 
bauerl^afteften ^oljgattungen, als ßärdjen^ unb ©i^enl^otj, 
allgemein t)orgejogen. ^ie SluSlaugung folc^en ^olgeS bur^ 
@c|nee unb Siegen gel^t fel^r langfam üor fi^; bie auS* 
gelaugte Dberfläd^e jiel^t auS bem Snneren immer wieber 
©aljtfieild^en an fid^ unb erft nad^ melireren Salären jeigte 
fid^ biefer @rfa^ nid^t metjr. SRac^ öielfältigen Seobacfj- 
tungen an fold^em bei ben Salinen »faureS ^olj« genannt, 
weites 10—12 ^af)xt ber ©inwirfung ber Witterung aus- 
gefegt war, ^at bie ?luSlaugung faum um einige SRiöi* 
meter tief eingegriffen unb aud^ biefe ausgelaugte Oberfläche 
war nid^t üerfault, fonbern nur weiter unb faferiger 
geworben; wirb bann in einem fold^en g^aUe bie Ober* 
^&ä)t weggenommen, fo tritt bann wieber biefe ^rocebur 
beS SluStaugenS unb ber ^^^^f^f^i^i^^Ö ^^^ Oberftäd^e ein^ 
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jebod^ mit bcm Unterfd^iebe eines fd^neHeren JurnufeS für 
jeben i^oü, aber nod& immer nid^t fo (dinett al§ bei frifd^em 
nic^t conferöirtem §oIj gleid^er ©ottung, tt)eld^e§ in 8 —10 
Sauren Iäng[ten§ im Snnern jerftört ift unb beffen fjäul- 
ni§ üon innen nad^ äugen greift. 

Sitte biefe Beobachtungen bejiel^en fid^ nur auf foId^eS 
$oIj, m\6)t^ öiele Saläre ber Sinmirfung ber ©aljfoofe 
ausgefegt n)ar unb öon meld^em aud^ bie (Srfal^rung öor* 
liegt; ob fid^ biefeS SSerl^alten aber aud^ bei bemjienigen 
§oIj gleid^bleibt, miä)^^ nur fürjere 3^'t bel^anbelt, jeben* 
fattS aber ganj imprägnirt tourbe, lägt fic^ nid^t erfaf)* 
rungemägig na^n?eifen, obwohl e§ fitf) öermutfien liege. 



S)ie SBeftreic^ung beg ^oljeS, tt)eld^e§ in geuc^tigfeit 
ober in ber ®rbe liegt ober ber ttjed^felnben dinnjirfung 
üon Suft unb SBaffer auSgefe^t ift, mit concentrirter 
©djtoefelföure (raudEienbeS SSitrioIöI) ift jiemlidj befannt. 
S)urdj bie SBel&anblung wirb nic^t attein ein SSerfol^ten ber 
Oberfläd^e be§ §oIjeg, fonbern aud^ eine SSerbinbung ber 
©d^n^efelfäure mit ber §oIjfafer l^erbeigefül^rt, bie tt)enigften§ 
gegen äugere ©intoirfung (bie @nlftef)ung beS gaulens 
burd^ bie SSerönberung ober SSerpifjung innerer organifdEier 
2;öei[e beS $oIje§ ate factifd^ bal^ingeftettt fein laffenb) 
üottfommen fd^ü^t. 2)iefeS 93eftreid^en tt)irb fd^on feit einer 
fRei^e tjon Salären mit ben entfd^iebenften (Srfolgen bei 
©tadEetenpfäl^len, Srüdenl^ölsern, @runbfd^tt)etten u. f. rv. 
angeioenbet. ®ie Soften finb ungemein gering, ba bie 
©^loefelfäure fel^r bittig ift unb nur ganj bünn aufgetragen 
ju ttjerben brandet ; bie SRetl^obe ift bei un« tool^Ifeifer aU 
St^eeren unb jebenfattS tt)irf)amer, bie ^rocebur t|öd)ft 
cinfad^, nur I)at man @orge ju tragen, fid^ nic^t ju 
befprifeen. 



118 (Sonfcröiren ht^ ©olgc». 

6^Qtifett^tten mtttelft fclittiefltgfautem S^^^^^^- 

'Slaä) |)einjeriing tüürbc fid^ für ba§ Sonferöircn üon 
$oIj ganj befonbetg jd^tüeffigfaure^ ^i^foftib eignen; 
ba§ @alj fann leidet buri^ Sluf(ö|en öon S^^^^f^b ober 
fot)Ienfaurem Si^^ojtib in einer ipäfferigen Söfung öon 
fd^ttjefliger @äure ober bei 9iufebarnta(i|ung öon reinen 
ober abgeröfteten ßii^^^^i^n burc^ Sel^anblung mit fc^toefliger 
Säure gettJonnen tt)erben. 

2)ie SSerbinbung ift in SBaffer nur fd&toer löSIid^ ; bie 
Sö[ung fefet beim Äod^en ein bafifd^eS @alj ah, ttjeldie^ 
mit ber 3)auer beS Äod^en^ immer unlö^Iid^er mirb. Seim 
©r^i^en auf 200 ®rab S. entftel^t fcftmeflige ©äure, 
3infoE^b, fci^tt)efelfaure§ ^infoj^b unb ©c^roefeliinf. ^a^ 
@alj i)at t)on aQen ^i^ff^Ij^^ ^i^ ftärfften antifeptifd^en 
®igenf(|iaften, eg l^aftet fel^r feft in ber |)oIjfajer unb ttjirb 
burd^ SluSlaugen mit faltem SBaffer laum t)on biefer getrennt. 

Sei ber Qfmprägnirung im pneumatifc^en 8(pparat 
mu§ in folgenber SBeife öerfal^ren njerben. SWadEibem ba§ 
$oI^ burd^ SrodEnen ober S)ämpfen unb ©öacuiren öor* 
bereitet ujorben ift, njirb in ben Smprägnirfeffet eine falte 
mäfferige Vs — Iprocentige Söfung üon fd^roeftigfaurem Qmb 
ojtjb gebrüdt. 2)a§ ©inpreffen ber fatten toäfferigen Söfung 
muß unter einem S)rudf öon 6—8 3ltmofp]^ären in 5—6 
©tunben gefd^el^en. S)ann roirb burc^ ©inleiten öon 3)ampf 
nod^ 2—3 ©tunben ba§ $oIj im Smprägnirfeffel gefod}t, 
ttjoburd^ fid^ bag ©alj jtt)if(|en ben ^oljfafern in feiner 
untö^Iid^en g^^^ au§fc^eibet. 

6^oitfertitten f^on ^pIj mtttelft ^ieinto^Un^ 

if)eev'6Un nad^ ^ol^L 

Sol^I in Sonn empfal^I fd^on bor langen Salären baS 
fogenannte Sreofot (©teinfo^fentl^eeröl) jum Sonferöiren 
oon ^olj. 2)ie[e§ ^eofot beftanb jum größten %f)tÜ au§ 
einem ätl^erifdien Del, ttjeldjem geringe SKengen öon ^eofot 
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unb ßarbolfdure Beigemengt finb. S)ie Unterfud^ung ift fe^r 
leidet oorjune^imen uiib toirb ju bem @nbe baS Del in 
einem grabuirten Kt)Iinber mit 6i§ 10 5ßrocent einer 
ftarfen äalu ober SRatronlauge gemifd^t unb ftarf gefd^üttelt, 
njorauf man bie SDiifd^ung ber Slu^e überlädt. 5)ie glüf^ 
figfeit trennt [id^ bann in brei 3:^ei(e, ttJOöon ber untere 
au§ reiner Sllfalitouge beftel^t; ber mittlere, braun unb Don 
©^ru^jconfiftenj, entplt ba§ ßreofot unb ©arbolfäure unb 
bie oberfte befte^t au§ bem ät^erifd^en Def. 2)a mau ba§ 
SSoIumen ber angewenbeten ©ubftauien gefannt l^at unb 
man nun leicht bie äßenge beg übrig gebliebenen ät^erifd^en 
Dete beftimmen !ann, fo giebt bie S)ifferenj ben ©e^alt t)on 
^eofot unb Sarbolfäure an. 35a nur ber eigentlid^e SBert^ 
ber iam Smprägniren öermenbeten Dele in bem ®e^alte 
an fireofot unb Sarbolföure gu fud^en ift, fo ift bie 3We=« 
t^obe ber SBertfibeftimmung iebenfaös fef)r geeignet. @S 
^at fid^ gejeigt, bafe bie ©teinfo^lentl^eeröle, fotool^I t)on 
©ngtanb, alg aud^ üon granfreid^ unb ^Belgien bejogen, 
im äRajimum nur 8 — 10 5ßrocent Äreofot unb (Sarbol* 
fäurc entl^alten, ttjü^renb biefer Sörper, bei ^^otogcnfabrifation 
getoonnen, minbeftenS 70 5ßrocent be^felben enthält. 2)ie 
®egentt)art großer 2)?engen ät^erifd^er Dele beeinträchtigt 
ba^ Sluffaugen ber g'öffifl'^i* ^^^^) ^^^ ^ofjfubftanj. S3e=» 
fonntlid) ift ia^ SluffaugungStjer mögen eines feften Körpers 
einem pffigen gegenüber t^eittoeife öon ber Söenefebarfeit 
beS feften Körpers burd^ ben pffigen abl^ängig unb burd^ 
eine geringe Senej^barfeit n)irb ba§ Stuffaugen bur^ (S^apiU 
larität faft gänjlid^ aufgehoben, Sntl^ält nun bag $oIj 
geud^tigfeit unb xoiü man bagfelbe bel^ufS Eonferüirung 
mit einem ölhaltigen Äreojot tränfen, fo ift eg Har, ba| 
ber SBiberflanb, ben bie glüffigfeit ber S3ene^bar!eit be§ 
^eofot ^attenben DeleS entgegenfteHt, ba§ ©inbringen nic^t 
allein becinträd^tigt, fonbern gänjlid^ aufl^ebt. 3e ärmer bie 
freofot^ältige giüffigfeit an Del ift, befto leichter bene^t 
unb burd^bringt fie bie |)oIjjubftanj. 

©ine öorjüglid^e ÜKet^obe, um ©tf^nBö^ufd^ttJcHen ju 
freofotiren, befte|t barin, bafe man Äreofot fo lange mit 
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einer SHalilauge öerfefet, bis eS ol^ne 3^^f^l^^9 ^'* i^^^^ 
belieBigen SBaffermenge gemifdit tüerben fanti. ©oßten bei 
bem 2luf(ö{en fid^ geringe äRengen öon Del abgefd^icbcn 
l^aben, fo »erben biefelben burd^ S)ecantiren getrennt. 35ie 
alfalifd^e Äreofottöjung, mlä)e nad^ ber SBerbünnung ein 
fpectfiic|eg ©emid^t oon 1-05 ^at, wirb burd^ Änfftreid^en 
bem ^ol^e applicirt. 

5ia^bent bie ßöjung in baS ^olj eingebrungen ift, 
wag fe^r rafd^ gefd^ie^t, fann man burd^ mehrmaliges 
SBieberl^oIen biefer Operation baS §oIj beliebig ftarf tränten. 
SBürbe man baS §oIj fo pröparirt ben ätmofpprilien auS* 
fe^en, fo mürbe ein groger S^^eil beS ^reofotgel^atteS auS« 
geroafd^en unb bem |^oIge entjogen tt)erben. 3^^ iJijitung 
beS ^reofotS wenbetc 8Sof|I eine oerbünnte S[uf(öfung öon 
(Sifenöitriol an. S)ie ©d^ttjefeljäure beS SitriolS neutralifirt 
nämlic^ baS altalifd^e SöfungSmittel beS SreofotS unb bicfeS, 
nun frei gemacht, üerbinbet fid^ mit ber |)oIjfubftang. 3)aS 
niebergefd^Iagene ©ifenoy^bul, ttjelc^eS bie §oIjfafer mit 
bem ^reofot erfüllt, oerroanbelt ft^ aUmäl^Iid^ in (£ifeu= 
Of^bulfi^brat, auf Soften beS im @alge entl^altenen atmo* 
fp^örifd^en ©auerftoffeS. S)aS babei gebilbete ©lauberfalj 
toirb nämä^Iic^ burd^ bie Söobenfeuc^tigfeit ausgelaugt. 



f8etf)eü. 

5)ie gu impräguirenben $ö(jer werben in einen feft 
uerfdiliefebaren ei[ernen Reffet gebracht, ber Seffel mittelft 
einer Suftpumpe eöacuirt, baS fd^mere X^eeröl einftrömen Qt^ 
laffen unb fd^Iiepd^ ber®rudEauf 7— lOSttmofp^ären erl^ö^t. 
S)a mit SBaffer benefeteS §otj fd^wer öon itn 2:^eerölen 
burd)brungen würbe, fo bämpft man baS ^olg nid^t öor bem 
Smpräguiren, fonbern trodEnet ober börrt eS, ®rüneS ^otj 
muß, um üotiftänbig imprägnirt ^u werben, einige 3:age 
gebörrt werben. (SS ift bei ber 2luSfüI)rung beS SSerfa^renS 



Sonferbircu bcS ^ol^eg. 121 

Don SBid^tigfcit, bcn @rab bcr gfüffigfcit, lüeld^en ba^ S^eeröl 
I|at, ju berürffid^tigcn. S^mer flüffigc, an Paraffin ober 
9lapl^taün unb fd^toer flüd^tigcn Defen reid^c S^ecröle ntüffcn 
t)or bcm ©inloffcn in bcn Sntprägnirfeffel ertoärmt'^^tüerbcn, 
um fie bünnfiüffigcr ju mad^en unb ein leid^tcreS ©in* 
bringen ju ermöglichen. ®en)öl^nlid^ erwärmt man bag 
ST^eeröI auf 30—40 ®rab ß. unb an manchen ^ßläfeen 
werben aud^ bie Seemeilen, el^e bic Stnprägnirung^pff igfeit 
jutritt, öorgettjärmt. gür bie (Srmärmung be^ Deleö in 
bcm Sieferöoir unb Äeffel bebient man fid^ bcr 2)ampf:» 
l^cijung; in bcn beiben ©cfäfeen befinben fid^ entfpred)enb 
lange I)ampffd&Iangen, burc^ tt)cld^e S)ampf ftreic^cn unb 
fo ba^ Del, o^ne mit 2)ampf in Söerü^rung ju fommen, 
erJ^ifeen fann. 

3e bidEftüffiger ba§ Del ift, befto l^ö^er mu§ mit ber 
S^cmperatur gegangen »erben. aReifteng genügt eine @r* 
toärmung jtoifdjcn 35 unb 70 @rab ®. ^iac^ bem @üa^ 
cuiren ttjirb ber Smprögnirfeffcl unter S)rudf gefegt; ge^ 
wölinlid^ bebient man fid^ bei ber Smprägnirung mit 
2!^ceröt eineg p^eren 3)rudfe§ al§ beim (Sinpreffen üon 
ttjäfferigen Söfungen unb jtoar für Sifcnba^nf^ttjeQcn bi^ 
ju 10 Ätmofp^örcn bei 2—4 ©tunben 3mprögnirung§bauer; 
bei langen §öljern für SBaffer^» ober ©d^iff^bau erl)ält 
man beuDrud bi^ ju 20@tunbcn. 3)ie üon 93ett|en oer* 
njenbetcn S^l^ccrölc foßen 1 — 2 ^rocent Sreofot entl^atten, 
fie entl^alten aber nad^ in ©eutfc^tanb gemadt)teu Slnal^fen 
nur ©puren baöon. 



U^et fßethinbunQcn naä) ^a^ne^ 

5)ag SBcrfal^rcn beruht auf ber Srjcugung eineiS tt)älprenb 

einer ©ntftcl^ung ju einer f eften 3Raff e gerinnenben SJiieber* 

d^Iagcg aug jtt)ei tropfbaren glüffigfcitcn, bie man inner* 

Iialb ber ^oren bc^ $oIje§ äufammenbringt, wobei fie fidi 

gegenfeitig jcrfefeen. t)iefe beiben g^üffigfeiten finb Sluf« 
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löfungen öon fc^ttjefclfaurem ©ifenoj^but (Sifenoitriol) uub 
fatjfaurem Salt SBenn man ein Meines ^arallelipipebum 
öon $oIj in eine mit ©ifenöitrioUöfung angefüllte Untere 
taffe legt unb unter bie ®to(fe ber Suftpumpe bringt, fo 
fann man ben babei ftattfinbenben SJorgang ttja^rnel^men ; 
bei jebem Solbenl^ub entttjeid^t bie in ben 5ßoren beg ^oljeg 
enthaltene ßuft auf bie Dberp^e beSfelben unb bringt bie 
gtüffigfeit in SBaöung, tt)eld^e jogleic^ bie Stelle ber auS* 
tretenben Suft einnimmt, bal^er aud^ ba§ §oIj immer tiefer 
in bie glüffigfeit einfinft. 9iacf)bem ba§ §o{j auf biefeStrt 
imprägnirt ift, bringt man burc^ 5)rucf eine Söfung be§ 
faljfauren ^alU in baSfelbe, natürlid^ »erben auf bieje 
aSeife feine ^oren in golge einer boppelten 3^^f^fe^^9 ^^^ 
einem feften (Sifen unb Äatf ent^altenben Sement aufgefüllt, 
ttjefc^er nid^t nur feine ©id^tigfeit unb fein ©enjic^t, fonbern 
auc^ feine SBiberftanbSfraft in allen SÜd^tungen öergröfeern 
unb eg t)or Snfecten, gäutnife unb fogar üor SBerbrennen 
fc^ü^en muß. j)ie poröfeften §öfjer, folglich bie gering* 
tüertfiigften ©orten, njerben, nacf)bem fie imprägnirt finb, 
bie beften. 

3)a§ Serfal^ren mirb ttjie folgt, ausgeübt: 
Sin gufeeifener S^Iinber öon 3—4 3)?. 35urd^meffer 
unb t)on ber Sänge ber größten norbifd^en Scannen ttjirb 
auf einem ^i^nmerpla^ i^orijontal gelegt; bicfe Art Sunnel, 
bfog an einem Snbe offen, befielt auS mel^reren gut ju* 
fammengenieteten c^Iinbrifd^en ©tücfen. S)ie @ingang§tpr 
ober ber S)edfel pngt an einem ju feiner §anbf)abung bie** 
nenben bettjeglic^en ßra^n; jwei im Innern bei^ Siunnetö 
angebrad^te ©d^ienen fe|en fid^ außen weiter fort; auf i^nen 
laufen niebere SBaggonS, ttjorauf SBalfen, ©c^meKen unb 
anbere ^oljftüdfe fo gelabeti finb, baß fie ben ganjen Sijlinber 
ausfüllen. 2)iefen Srain fd^iebt man in ben S(pparat, fdEjließt 
bie 2;^äre luftbic^t unb erjeugt mittelft ßuftpumpen, bie 
burd^ eine Meine S)ampfmafd^ine in Söeroegung gefegt n)erben, 
einen luftöerbünnten 9^aum. 3n bem SWaße, in bem fic^ 
bie Suft üerbfinnt, fteigt an^ ben Sifternen, meiere im 
Soben unter bem ©t)Iinber angebracht finb, bie ©ifenöitriol* 
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löfung in ba§ Snnerc beS K^Unber^ l^inauf unb nimmt bie 
©teßc bcr an§ ben |)oIjporen getriebenen ßuft ein. 

SSermutl^Iic^ läfet man nnn einen ^^broutif^en ®rud 
einttjirfen, bamit fie beffer einbringt nnb tiicranf ben $at|n 
öffnen, bamit bie überflüffige geud^tigfeit njieber in bie 
Sifterne prücfgelangt ; l^ieranf njirb biefer untere |)al^n 
n^ieber gejd^Ioffen unb ein oberer ^al^n geöffnet, njetdö^^ ^itte 
STuftölung non faljfaurem mt, bie in 2—3 3». ^ö^e über 
bem ß^Iinber in 93affinS enthalten ift, herabfallen läfet. 
2Ran fann mit biefem 2)rud nocfi bie SBirfung einer 3)rucf* 
pumpe öerbinben, um bie gtneite ^^üffigfeit bi§ in ben Sern 
be§ ^olüeg ju treiben. 2(ud(i bürfte ber faljjaure Äal! mittelft 
comprimirter ßuft in baS obere Sleferüoir jurüdEgetrieben 
werben. 3Ran jie^t fobann ba§ imprägnirte |)oIj au§ bem 
S^Iinber, um i^n neuerbingg ju bejcfiicfen. 2)a§ metaöifirte 
§oIj nimmt an ber ßuft eine bläulid^e garbe an. Valentine 
unb SBrabmore fteHten eine SReifie SSerjud^e mit bemfelben 
an, bereu fRcjuItate folgenbe finb: ein ©tüd jugerid^tete^ 
SBud^enl^oIj don 87 aKm. im ©eöierte trug, auf baS Segment 
eines SifenbaJ^nrabeS öon 1*216 3K. 2)urd^meffer gelegt, ein 
©emid^t öon 140000 Sifo; e§ ttmrbe nur um 9 Wim. 
gebogen, bon mefd^en 3 ÜRm. nad^ SBejeitigung ber ßaft 
ttjieber in bie $ö]^e gingen. S)iefeS ^oljftüd fd^ien beim 
§eben fo fd^toer ju fein mie Sid^enl^olj. Sluf l^ötjernen 
©dEjienen ift fid^erlid^ bie Slb^äfion ber laufenben 9täber 
größer, a\§ bei eifernen ; ein auf einer ßönge üon 170 3K. 
|)oIjfd^ienen 2 äRonate fortgefefeter SSerfud^ ergab, bafe nad^ 
28 OOOmaligem S)arü6erfat)ien einer ßocomotiöe unb l^äufiger 
Slnwenbung ber 93remfe bie ©puren beS ©ägefc^nitteS faum 
norfi öerroifc^t n)aren, tro^ einer Krümmung t)on 119 3K. 
9iübiu§ unb ber 9tampen üon 1 auf 9, 1 auf 24 unb 
1 auf 95 Steigung. 2)ie flärffte biefer SRampen fu^r bie 
ßocomotiöe, ol^ne einen Anlauf ju nel^men, rafdi l^inauf. 

Slnbere öergleid^enbe SBerfu^e mürben angefteHt, um 
ben SBiberftanb be§ präparirten §oIge« gegen 93ruc^ bar* 
jutt|un; ein ©tüdf 5;annen^oIj öon 25 ffl?m. im Duabrat 
unb 862 aWm. ßönge ertrug, bis eS jur ^Biegung (mit 
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S8ogenI|öjE|e) üon 152 ÜÄm. hm, 317 Äilo tnc^r, afö ein 
ganj gleid^e^ ©tüd nic^t präparirtcn Sanuenl^oIjeS. (Snblic^ 
f anb man, ba§ imprägnirtcS ^olj um 209 5ßroc. au SBiberftaub 
gegen bem feufred^ten S)ru3 geioonncn |atte. gerner fallen 
tt)ir öon im^jrägnirtem ^olj verfertigte SKöbel, toeld^e bie 
fc^önfte garbe uub fd^önfte $ßoIitur angenommen l^atten. 
(£§ üerfte^t fid^, bafe biefeS |)oIj bei ber SBerarbeitung fic^ 
^art jeigen mu^ uub für ben Sinflufe ber Jemperötur nic^t 
mel^r jo empfänglid^ fein fanu, ate bag gemöj^nlic^e; ferner 
ba§ eg unöerbrennlid^ ift uub üon Sufecten nid^t angegriffen 
tt)irb. (Sg leud^tet ein, baß bag fd^fcd^tefte poröfe ^olj fic^ 
ju biefer 85e{)anbhing am beften eignet, baB ber ^rei^ be§* 
felben baburd) nic^t bebeutenb erp^t tt)irb, ba bie S^often 
ber üerroenbetcn Sngrebienjien gering finb uub bie Slrbeit 
babei eine fe^r einfädle ift; bie erften Slnfd^affungöfoften be§ 
Apparates bürften 20—30.000 fi, nid^t überfteigen. 

SJreitere Stabfelgen, welche auf boppelt fo breiten 
©djienen ba^inlaufen, ttJürben bereu Slbnü^ung burc^ bie 
SBagenjüge um bie §ä{fte oerminbern uub minber fd^n)ere 
ßocomotioen, toelc^e nad^ bem SSorfd^Iag t)on ©egnierauf 
2KitteIjd^ieneu laufen, bie @ifenbat)n minber foftfpielig mad^en, 
man fönnte bann auc^ üiet größere Steigung t)ertt)enben 
unb bie Duerfd^tueßen mürben nid|t fo häufiger ©rueuerungen 
bebürfen mie je^t. 



93ei biefer SonferöirungSmetl^obe bringt man ba^ ju 
bel^anbelube $oIj in l^ermetifd^ f(|lie§enbe eiferne ©efäfee, 
bie auf einen ®rudf öon 12 — 14 Sltm. geprüft finb unb 
bel^anbelt eg eine ©tunbe lang mit 5)ampf öon 145 — 155® ®. 
S5t'i SBeginn ber Operation ftetlt fid^ jiunäcfift im §oIjc eine 
Sluelaugung ber ©öfte bar, fpäter mirb ba^ SBaffer unb 
alle geudjtigfeit entfernt unb baS ^olj burd^ ben überl^i^ten 
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2)ampf auggetrodnet. ^at bie S3el^anblung genügenb lange 
ftattgefunben, fo tüirb ber SSSaffergel^alt beg |)oIäe§ fo toeit 
rebucirt, ba§ c« nur ntel^r 10% baöon cntl^ält. 2)icfe aKetf)obc 
foU befonberS bei folgern; bie fd^on an i^rem ©tanborte 
burd^ ^itje inficirt njorben finb, günftige 9iefultate ergeben, 
meil bei l^inreid^enb langer SBe^anblung mit 3)ampf oon 
fo l^ol^er Spannung bie ^btöbtung ber ^ilje erreid^t werben 
fann, xva^ bei Slnmenbung trodfener ^i^e nid^t fo (eid^t 
möglidö ift. 

2)a jebod^ biefe Söel^anblungSnjeife bie Clualität be§ 
^oljeg namentlid^ l^infid^tlid^ feiner ©lafticität unb geftigfeit 
nngünflig beeinflußt, fo ^at fid^ biefelbe bod^ nid^t S3af|n 
brechen tonnen unb finbet nur öereinjelte S(ninenbung. 



9iafpe öermenbet jum Souferöiren öon ^olj eine Sluf^ 
löfung eineg in SBaffer unlö^Iid^en fiarjfauren ÜRetaöfaljeg, 
j. 83. parjfaureg DuedEfilber, Tupfer, äßangan, S^^^ ^^^^ 
©ifen in einer Äot)(enn)afferftoff ^altenben glüffigfeit, j. S. 
5ßaraffinöl, Slntl^racenöl, Söiineralöl ober X^eer. Sluf je 
100 2:^ei(e öon festeren oernjenbet man ettoa V^ 2!^eil 
f)arjfaure§ Duecffilber ober 3 Sfjeife öon bem Äupfer*ober 
ÜWanganfatj ober 4 Sl^eite üon bem Bii^^ff^^^i- 2)<^^ SWittel 
bient jum Siränfen öon $oIj gegen gäulniß unb befi^t 
gegenüber ben bi^l^er öerttJenbeten SKetaUfaljen ben SSorjug, 
t)om Siegen nid^t au§gett)afd^en ju tt)erben. 

9iad) Sßancion in fRom loirb bag ^f j mittetft eine§ 
geeigneten SlpparateS juerft burc^ überl^ifeten SBafferbampf 
jur (Sinfaugung ber nad(|benannten Söfungen vorbereitet, 
bann mit einer auS 3600 ®ramm Sarbol* unb 150 ®ramm 
Slrfenfäure unb 100 Siter S33affer jufammengefe|ten unb 
mit Kalilauge verfemten Söfung, hierauf mit einer ßöfung 
t)on 10*5 ®ramm ©ifenöitriol ober irgenb einem anberen 
fd^Toefelfauren aRetaöoj^b in 1000 Siter SBaffer eingetränft 
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unb jcbegmal etma eine ^a{6e ©tunbe lang unter ftar!em 
S)rucf, bei ber erften ©intränfung öon etroa 10 Sltm., bei 
ber jweiten öon etwo 11 8ltm. gel^alten. gür 1 Subüm. 
§oIj finb etwa 50 ©ramm Slrfenfäure, 1280 ®ramm ßarbol« 
jäure unb 3498 ©ramm ©ifenfutfat erforberlid^. 

Sin SJorfd^lag get)t bat)in, bie ßuft au§ ben 5ßoren 
be3 ^oljeg ju faugen unb biefelben bann mit einer ®utta* 
perd^a(ö)ung ju fußen, ttJoburd^ baS §oIj in gleicher SBeife 
gegen Sfäffe, SBaffer unb (gintt)ir!ung ber ©onne gefdiü^t 
ttjirb. 2)ie Söfung wirb bereitet burd^ Sßifc^cn öon V3 ®utta=« 
:perc^a unb V3 Paraffin unb @rt|ifeen ber SWifc^ung bi^ 
jum ©(^meljeUj bie fic^ bann leidet in bie ^oljporen ein* 
füfjren läfet. S)ie erfaltenbe ©uttaperd^a l^ärtet bie ^oren. 
(2)iefeS SSerfa^ren fann bei bem \)of)tn 5ßreife ber @utta* 
^erd^a unmögtid^ ernft genommen tnerben.) 

©egen ©d^minben, SBerfen unb Steigen be§ §oIjeg 
tt)irb in ©arbinien bag Smprägniren ber ju üerarbeitenben 
^oljftädfe mit Äoc^faljlöfung angemenbet. ^oTjftücfe, welche 
ju SBagenräbern verarbeitet totxbtn foHen, werben etwa 
8 2^age in übersättigter ^ocfifal^Iöfung liegen gelaffen; bie* 
te(ben erleiben bann Weber burc^ ©onnent|i^e, noc^ burc§ 
anbcre Temperatur» (Sinflüffe. 

^ a r f e g bel^anbelt bag |)oIi junäd^ft mit Sffiafferbampf 
bei 1—2 S(tm. Ueberbrud, um bie lö^Iid^en ©toffe ju ent* 
fernen, bann mit einem ®emifd^ üon 5 2^^eilen Äaflmilc^ 
unb 1 X^eit Urin abwed^felnb unter 3)rud unb ßuftöcr* 
bünnung. 

Sacque^ unb ©auöal empf eitlen jum Sonferoiren 
bag ^olj junöd^ft mit ©eifenwaffer ju tränfen, bann mit 
ber Söfung eine§ Äalffalje^ ju bel^anbeln ober in eine 
©aure ju taud^en. 2)ie im $oIje felbft auSgefd^iebencn gett« 
fäuren ober fettfauren Äaüoerbinbungen foüen bagjelbe gegen 
geud^tigfeit unb Sufecten fc^ü|en. 

©oftal bebedEt §oIj in einem großen 83affin mit unge* 
löfdEitem Äalf unb begießt benfelben nad^ unb nac^ mit 
SBaffer, bi^ er gelöjcfit ift. 3e nac^ ©röfee unb ©tärfe ber 
«injelnen ©tüdfe lä^t er ba^ §oIj fo lange liegen, bi^ baiS 
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ÄQlfroaffer genügenb eingebrungen ift; für ^öljcr, ttjeld^c 
beim SBcrgbau öermenbct tuerben foüen, genügt eine SBod^e. 
2)a§ fo bel^anbelte §oIj mirb angeblid^ fe^r I)art unb tüiber^^ 
fte^t lange ber 5äulni|. 



6^pnfertittittig nad) &axet 

S)a§ §oIj njirb mit einer Söfung öon Sfjlorjinf ober 
einem anberen antifepttfd^ ttjirfenben ©atj imprägnirt, bar^ 
auf mirb bie äufeere g^^ci^^ ^^^^ Ueberleitung eine^ Suft* 
flromeg unb @rf|i^en getrodfnet unb mit fjeifeem Äreojot 
gefättigt. 35a^ Äreofot \oU bag lösliche «ntifepticum öor 
bem äuStoafc^en fd^üfeen. 



^itäpatiten bon ^ifeitbal^tif d^nietteii ittib aitberen 
$öl^ern ttac|i ^acqueS unb Saufial tti Straff' 

2)ag aSerfal^ren beftel^t barin, mit ben ^eute gebräudö* 
lid^ften SRitteln eine ©eifenlö jung in ba^ §oIj cinjufül^rcn, 
fo ba§ bie gafern be« 0olje§ burc^ ©eife umpßt toerben. 
3ft bicfeS ©eifenttjaffer in ba^ §oIj eingefül^rt fo lä^t man 
ctioa bie Raffte au ber Suft ober in einer irodenfammer 
öerbunften, bann erjefet man biefe burd^ bie ßöfung eines 
ÄaKfaIje§ ober eine ©äure, meldte im ©taube finb, ba8 
im §oIj Verbliebene ©eifenioaffer ju jerfefeen, um ©tearin, 
pfel'n ober äßagarinfäure barauS abjufd^eiben ober unlög« 
lid^eg ©atj biefer ©äure ju bilben. Qm ber gttjeiten Opera* 
tion genügt ein l^inreidjenb l^arteS SBaffer. 
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Impxagnixm. 

^a^ Smprägniren ber ßötjcr mufe, tote loir fd^on 
früher gefe^en I|a6en, mittelft befonbcrer SBorric^tungen burd^« 
geführt werben, toenn e§ überhaupt aud^ nur annä^ernb 
bem Qwedt entfpred^en foU, benn eine oberflöd^Ud^e 93e* 
^anblung fann Xüüf)i auf !urje Qdt, niemals aber auf eine 
längere 2)auer ^inaug bag |)oIi conferöiren. 

äRec^anifd^e SSorrid^tungen giebt e§ eine größere 8lnjal^I, 
bei benen tf)ei(§ mit, t^eils ol^nc Suftleere, mit unb ol^ne 
Slnmenbung öon Suftpumpen bag §oIj ber Sel^anblung mit 
conferöirenben ©ubftanjen unterjogen roirb. 3)iefe SSorric^* 
tungen finb in ben meiften gätten unabhängig öon bem 
anjumenbenben ©onferöirungSmittel, bag l^ei§t eg fann unter 
Umftänben mit einem unb bemfelben Slpparate ebenfogut 
ein Sfieerbeftiöat, ate aud^ eine ©aljtöfung bem $oIje ein» 
öerleibt ujerben, o^ne bafe ba^ eine ober baS anbere SKittel 
ben 95organg ber 3mprägnirung beeinffuffen »ürbe. 

S)ie Slpparate jum 3mprägniren finb ll^eite fd^on bei 
ben »ßonferoirung^oerfa^ren« abgel^anbelt Sorben, ha 
nämlid^, tt)o jum 3m^rägniren mit einem beftimmten ßonfer* 
üirunggmittel ein beftimmter Apparat oertoenbet »irb, tl^eite 
foHen fie l^ier angeführt loerben unb ift noc^ oorauöju* 
fd^idfen, ba| biefelben fotoo^f transportabel ah and) als 
feftftel^enbe Slnlagen im Oebraud^e finb. 

®ie feften Anlagen finb jebod^ unbebingt in ber 3Jiel^r* 
jal^I, n)a§ aud^ begreiftid^ erfd^eint, menn man bebenft, toelc^e 
auSgebe^nten SSorrid^tungen unb 9iäume jur Smprägnirung 
notl^menbig finb unb bag eine fije anläge jebenfafig ftetä 
eine größere ®ett)äl^r für eine fachgemäße unb rid^tige^m* 
prägnirung bietet, aU eine transportable Änftalt, jumal 
bie SmprägnirungSanftalten oielfad^ mit Sü^eerbeftiQationen 
öerbunben finb. SillerbingS oerurfad^t ber S^ranSport ber 
taufenben bon ©c^meCen au§ bem ©daläge jur Smprägnir* 
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anftalt unb öon ba »icber jum 35cp6tplafee ober jur S5er* 
»ettbuttg§ftcßc jicmlid^e Umftänbüd^fcitcn uttb aud^ Äoftcn, 
fo ba§ bic S5cnü|uttg fal^rbarct Smprägniranftaltcn üom 
finanjicQen ©tanbpunltc auS geboten erfd^icne, alleih e§ 
muffen bod^ bie 9Jiomente für bic gettjiffenl^afte unb richtige 
3mi)rägnirung an einem feften ?ßun!te Slu^fd^Iag gebenb 
fein, um bie Slrbeit an biefem öorjune^men. 

@ine einfädle SBorrid^tung jum Sluglaugen unb aud^ 
jum Sm|)rägniren, eöentuell gärbcn be3 §oIjeg ift in 
gig.27— 28 abgebilbet. 

S)er ©amjpffaften (gig. 28) ift circa 6 ätteter lang, 
IV2 SKeter breit unb ebenfo tief, au§ ftarfen 10—15 6m. 
bidfcn ^oljtafeln bid^t jujammengefügt unb toirb aufeerbem 
nod^ burd^ einige ftarfe ©ifenbänber juf ammenge|alten ; 
berfdbe ift mit einem bur^ öier @ifenfd^amiere betoeglid^ 
befeftigten unb burd^ brei ©c^üc^en ju fd^Iiefeenben ©edfel 
öerfcl^en. S)er ebenfalls auS ftarlen ^oljbol^ten ttjol^l ge*= 
fertigte S)edPeI ift burd^ brei ftarfe Duerf dienen, meldte 
jebe einjeln burd^ brei ©ifenHammern befeftigt tt)irb, öor 
bem SBerfen gefd^ü^t unb toirb feiner ©d^toere njegen burd^ 
gtoei in Slingen befeftigte, über Stoßen laufenbe ©tridfe auf== 
gejogen unb niebergelaffen. 2)em Saml^ffaften finb brei 
|>oI}^)foften ber Duere nad^ unterlegt. 

3)er Stampfer jeuger (^ig. 27) ift ebenfalls aug ftarfen 
^oljbol^Ien fapl^nlid^ äufammengefügt unb burd^ ©ifenreifen 
jufammengel^alten unb rid^tet ftd^ in ber ©röfee nad& ber=^ 
ienigen beS S)ampffaften§; man red^net auf 1 Duabratmtr. 
jtoifd^en SBaffer unb geuer befinblid^er Äeffelffäd^e circa 
40 ©ubifmeter JRauminl^alt be§ S)am|)ffafteng. 3n biefem 
S)am|)ferjeuger ftel^t ein fupfemer Öfen, belauf § beffen 
^eijung ein (Sanal, l^ermetifd^ umjd^toffen, aui^ bem S)am|)f:' 
erjcuger frei l^eröortritt unb an biefer ©teile mit ©ifen«« 
tl^ür^en gefd^Ioffen »erben fann. S^m Austritte beS burd^ 
bic Neuerung ericugten SRaud^eS unb jur ©inleitung beS 
nötl^igen Qnqc^ bient ein Slol^r, toeld^eS inS ^xtk ober in 
einen 3laud^fang münbet. ®er S)am|)ferjeugcr toirb auf 
brei SBiertd feines ßubifinl^atteS mit SBaffer gefüllt, ju 
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lDe((^ein ^rcetfe ein burc^ beffen feft tecjc^ließbaren ©edel 
gelienbeä ©ifenrotit angebrof^t ift, welc^eg ebenfalls bur^ 
(ine Slappe feft unb bic^t Berft^Ioffen werben tarm. 3uin 
SBIaffen beS Gaffers bient ein im Untect^eit beS ©ampf- 
etjeugerg ongebraditer §a^it. SJer Uebetgang be« 2i3af[er= 
bampfe« Bom 3)ampferjeiiger in ben SDompftaften erfolgt 
bui^ ein Seitro^r, buT<| nietc^eS tieibe ntiteinaitber in SJet> 

m- 27. 



Sxiiiipf' 

QUSptBmunBä'' 

ro^rt 



SJampferäeufler. 

binbung fte^en, roogegen ber Slbjus bes SBofferbampfeä au8 
bem Eomp^aften burcf) ein StbjugSro^r erfolgt, auf ber 
inneren Sobenfldc^e be« SompffaftenS fiiib mehrere paraüel 
laufenbe SRinnen auiSgeftobelt, welche am unteren ©nbe in 
eine queräberlaufenbe SRinne auSmünben, Bon ber au§ ein 
«eine« SHo^r buri^ ben »oben be§ ©ampffaftenS geleitet 
ift ffiiefe Uinrid^tung bient boju, ben als SBaffer fi(§ 
nieberft^Iagenben SBafferbampf, baS eonbenfationäroaffer, 
unb namentlii^ am§ ben a}i& bem in bet auglougung be- 
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fiiibfi(^en §otj entqueüenben ©oft auS bem ^ampffoften 
objuleiten. 

®ie aWanipuIation beiS StuiStaiigenS ift im aSJefentttdien 
(e^r einfad^. 3)a« Betreffenbf §dIj »iiirb in ben 3)ampf« 
ioffen mit unter= unb jwifdiengelegteii Seiften eingeji^idifet, 
bann ber (iipferne Ofen ange^eijt unb unter nic^t ju ffarfem 
geucr baS in bem ^ampfetjeuget befinblid^e SEöaffet jum 
Sieben Qebtaäft. 3)er 2)atnpf tritt bann in ben ^anttJf^ 
taften burd^ boS 3"ft'^Ön'""9*"'l^r ein, bur^bringt al(* 

glfl. 28. 



2)ampftaften aum ^[uslaugen. 

mä^licfi baS §olj unb jie^t bie ©äfte aus bemfelben au«, 
©ie 5:empetatur be« 35om)jfe« batf beS^oIb bei SBeginn ber 
Operation nii^t me^r al8 50 — 60 " Jft. betragen, bomit ba« 
§Dlj fid^ etft aDmä^Iidi ertoännt nnb Qät ^at, fit^ au8= 
jube^nen, o§ne ju reiben. ®ie ä^i'. fetdie nÖt|ig ift, um 
baS §d1s auäjutaugen, läfet fit^ ni^t beftimmen, bo fid6 
biefc foiDofil noc^ ber 53icfe bec eingelegten Stüde, als au(!^ 
not^ ber S9ei(^affent|eit beä ©otgeS (elbft ri^et. 3)i(^te 
unb f)arte |)öljer braui^en längere 3^'* o^* i™^' Writ^c 
lotfer im (Befüge unb Weichet finb. Sßerjui^e, mdäft ge« 
mac^t würben, ^aben ergeben, bafj 6 — 7 Em. ftar!e Itötjer 
in 12©tunben, 9— lOffim. ffarfe in 14 ©tunben, 12 bis 

8» 
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13 @m. ftarle in t^erJ^älttiigmägig (cingerer 3^^t ausgelaugt 
n)erben fönnen. 2)te eigentliche Operation beginnt bamit, 
ba| ber e£tractit)e @aft afö bunKe, trübe ^lüffigfeit auS^ 
lauft unb wirb beenbet, toenn berfelbe fid^ l^eff unb Mar 
jeigt. äßenn ber @aft auSjuIaufen beginnt, lann bie S^em« 
peratur beiS S)ampfei^ ettnaS gefteigert loerben, |ebo(^ barf 
biefelbe 80— 90<^ 9i. nic^t überfteigen, ba 100« 81. fd^on 
u)tgttnftig auf bai^ $oI} eintoirlen. 

@obaIb nun ber aus htm $oI}e auStretenbe @aft 
fic^ l^ell unb flar geigt, {ann bie Smpragnirung beginnen. 
Qu biefem Qmdt ift eS nötl&ig, ben Äaften mit einer Suft« 
pumpe leer }u pumpen unb bann burd^ baS S)ampf}u« 
ftrömungSrol^r bie l^ei^e gtüffigfeit, bie man jum gärben 
ober Smprägniren benüfeen toiH, einjuleiten. 3)a ein luft*» 
leerer Staum nie ejiftiren lann, fangt jtd^ in bie nun luft^ 
leeren QtVim beS ^oljeS bie t$Iüffig!eit begierig ein unb 
färbt ober burd^brinat le^tereS feiner ganjen SRaffe nad^. 

3n jenen SBerfftätten ober gabrifen, »o ol^ne^in 
®ampffeffel unb ©ampfmafd^inen in ®ebraud^ finb, fann 
ber öorftel^enb befd^riebene ©ampferjeuger öoQfommen über* 
pffig toerben, ba man eben bann' ben S)ampf bom Äeffet 
n)eg einfach in ben S(uS(augeapparat leitet. 



^a^thattt ^patai guttt ^mptägnittn l^ott 
@tfenlba^nfd^ttielleti »on S^altgn^ nttb ®ti^0t 

Um bie SSeförberung ju ben feftliegenbcn Smprägnir* 
anftalten }u erfparen, l^aben (Sj^align^ unb ©uQot in 
$ariS bie ganje ©inric^tung für eine Smprägniranftalt auf 
gmei Sifenbal^ntoagen untergebrad^t, fo ba^ bie SBel^anblung 
auf äffen Stationen ber ® fenbal^nftredfe vorgenommen toerben 
fann. ®ie Smprägnirung toirb bei ben fahrbaren Änftaften 
mittelft Äreofot auSgefül^rt, unb jtoar werben bie ©d^weffen 
unter ftarfer 5ßreffung eine Qtit fang in einem mit Äreofot 
gefüKtcn Äeffel belaffcn. 
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Sie auiS ber S&bilbuTtg etftd|tltd| ift, ttä^t ba§ eine 
äBagengefteU ben SlS^renteffel A; auf jebet @eite beSfetben 
Eiefinbet fi^ ein Diecediger Xrog B auS Sifenbled^ jur Suf< 



ita^me be§ jheofots, mläjti bort bur^ baS mit bem Some 
beS ÄeffelS in SJerbinbung fte^enbe ©c^tnngenroör et= 
wÄtmt roirb. ®uri^ iwei aBafferftonbägläfer lägt fid^ ber 
f|iSd&jle unb nieberfte ©tanb beS Sreofot« ertennen. Unter 
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bcr SBül^nc, t)or bcr gcttcrbücl^je bcg Äeffete, gtt)ifd^en bcm 
crftcn SRäbcrpaarc befinbet fi^ ein Meiner S5e|alter C für 
bag ©peifettjaffcr bcg Seffefö, tt)etd^e8 bur* eine 3ftö^re 
cingeffil^rt toirb. S)te Sül^ne be^ jttjeiten SBagengefteffeö, 
ba§ auf einem bem erften parallelen ®eleife fielet, trägt 
einen großen c^Knbrifd^en Äeffel D au§ 15 9Jim. ftarfem 
©fenble^, in »elc^em nad^ Deffnen ber in beiben ©tirn* 
feiten befinblid^en luftbid^t fd^Iießenben, gettjölbten 3)edel bie 
ju bcl^anbelnben ©d^ttjellen eingebrad^t »erben. ®erÄeffeID 
nimmt nid^t ganj bie SBül^ne ein, um nod^ SRauu für bie 
Sampfmafd^ine ju fd^affen, »eld^e bie Suftpumpe unb 
bie ©peifepumpe fiir ben fleffel D treibt. Stuf ber 
anberen ©eite be& ©efeifeS für ba§ erftertoäl^nte SBagen^ 
gefteß befinbet fid^ ein großer SBel^älter I jur Aufnahme 
be§ Äreof ottjorratl^eg ; berfelbe ift jum ©d^u^ gegen 9ioft 
t^eitoeife in ben Soben eingelaffen unb lann im gegebenen 
gaKe aud^ burd^ eine 3)ampffd^tanpe oom Äeffel A auS er* 
wärmt njerben. S)er Seffel mu^ bei ber SSenü^ung öottftän* 
big mit Sreofot gefußt fein unb befifet beSl^alb einen S)om, 
ttjeld^er ber gtüffigfeit bis ju einer getniffen, burd^ ein Ab*» 
flußrol^r befannten §öl|e gu ftetgen geftattet. 2)er ®om ift 
mit SJrudEmeffer unb ßuft|al^n öerfel^en unb ftel^t burd^ ein 
dio^x mit bem S)ampffeffel in SSerbinbung. Sampfmafd^ine, 
Suft* unb 3)rudEpumpe finb öon getwöl^nUd^er ©nrid^tung. 
®er für bie jeitttjeilige Slnlage jur Smprägnirung beftimmte 
SBerIpIafe toirb juerft mit öier ©eleifen öerfel^en, toeld^e burc^ 
Sßeid^en ober S)re]^fd^eiben öerbunben finb. Sluf bem einen 
©eleife toirb ber SßJagen mit bem Äeffel D aufgefteHt, in 
bem man bie ©d^toeßen mittelft l^öljerner SRampen, toeld^e 
bis JU ben 3)edEeIn beS Äeffefö reid^en, unterbringt; ber 
Äeffel D faßt 100 ©c^toeßen. 9Iuf bem jtoeiten ©eleife ftel^t 
ber SBagcn mit bem ®ampffeffel unb ben ^eofottrögen unb 
jur ©eite inirb ber JBel^ätter I in ben S3oben eingelaffen. 
9luf bem britten ®eleife »irb baS Äreofot l^erbeigefü^rt. 
Sitebann »irb ber Äeffel A gel^eigt, um bie 2;röge B unb 
bei fattem SBelter aud^ ben öe^älter I burd^ ®ampf ju er^ 
ttJärmen ; bie Zxbqt ermärmen fic^ babei tl^eilmeife burd^ 
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bie ©tral^Iung öon ben ftcfjdroänbcn. S)ie ©pcifung bcr 
Sröge B auS bcm 83cl^ätter I öolljic^t fid^ burd^ ben 
äußeren Suftbrud, inbcm mittclft ber Suftpumpe bic Suft 
in ben Irögcn öcrbünnt tt)irb. Siad^bem bie S)ampfmafc^ine 
in ©ang gebrad^t ift, toirb burd^ bie Suftpumpc im großen 
ß^tinber eine Sufticcre öon 15—20 ®m. DuedEfilberfäuIe 
crjeugt, todd^t man 40 SWinuten anbanern läßt SJann 
toirb bie SSerbinbung jttjifc^en bem Äe[fel D unb ben trögen 
B l^ergeftellt unb bamit bie gttHung beg erfteren bewirft. 
Slad^bem bieg gefd^el^en, läßt man bie S)rucfpumpe toirfen 
unb fteigert ben S)rudE big ju 6 Äilo pro Ouabratcenti* 
meter; biefer ®rudC wirb 15 — 20 SDKnuten angel^alten, 
tooburd^ öon Jeber ©d^njelle burd^f^nittlidp 20 Sito Del ab* 
forbirt »erben. SBenn man bic Slbforption für genügenb 
pit, loirb bie SKafd^ine abgefteHt unb für ben Slbjluß beS 
äberfd^üfftgen Deleg in ben »el^äfter I geforgt 2)er Äeffel 
D ttjirb bann geöffnet, bie @(^tt)eHen »erben l^erauSgenommen 
unb auf bem jttjeiten ®eleife abgefal^ren. 3)ie öollftänbige 
Sel^anblung einer SBefd^idfung bauert ettoa IV4 ©tunben, fo 
baß fed^g Sefd^idPungen beS ^ffelS D in einem läge t)or* 
genommen werben fönnen. 



SBI^tl^e'g Apparat bejttjedPt bie Smprägnirung beg 
§oIjeS mit kämpfen öon I^eer ober tl^eerartigen ?ßro^ 
bucten; biefcg Smprägniröerfal^ren foH bie folgenben Sor* 
tl^eite aufttjeifen: 

1. eg foß möglich fein, eine öottfommene 3)urd^trän* 
fung beä $oIjeg mit bem Smprägnirunggmittel gu be* 
mirfen ; 

2. bie äWöglid^feit öorl^anben fein, gteid^jeitig mit ber 
Smpragnirung aud^ bie XrodEnung ju bemeriftelligen; 

3. grünes $oI} foß fid^ ebenfo wie trodfeneä nad^ biefem 
©erfahren bc^anbeln (äffen: 
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Sifl. 30. 
9mtitSgnitca(Miiitat tum ei^tfit. 



@e!tenan[i4lt beS OtlU^S mit Uebcr^tgungB'afpaTQt. 

%i6- 31. 
3nit>tiiBaic=^8tat Don aiQttit. 



©lunbrig be« jOelEtffelS. 



ilRed^antfd^e SSprnd^tungen aum Stnprägniren. 
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. 4. bie Bel^anbcltcn $öljer f oDcn bte (äigcnfd^aft SBaffer 
angujicl^cn verloren l^afecn, burd^ fcud^te Suft ober Siegen 
feine %tnd)tiQUxi rat\)x aufnel^men. 

5. ®ag ^olj f oll bie ?ßoIitur Beffer afö nid^t imprägnirteg 
annel^mcn nnb 

6. anä) fd^on in 8^^f^|w^9 begriffene ^öfjer foßen 
ftc^ nad^ bem SBerfal&ren conjeröiren (äffen. 

m- 32. 




©d&nitt hmä) bcn Dclfcffel. 

3ta^ |)einjerling l^aften biefer Stnprägnirnng öer* 
f^icbene SRad^tl^eile an nnb jtoar: S)ie Slafticität nnb 
geftigleit toixb bnx6) bie öel^anblnng mit ®am|)f öerminbert 
unb eS wirb bnrd^ ben SBafferbampf nnr eine üerpltni^* 
wä^ig geringe 2ßenge ber ftüd^tigen ©nbftanj be§ 2;i^eere§ 
mitgeriffen nnb bem |)oI}e einüerleibt. S)ie fd^meren Dele 
beS 2;i^eereg bagegen, Sie bei ber (Sonferöirung beS §oIje§ 
eine toid^tige JRoHe fpielen, fommen nid^t jnr ©ettnng nnb 
eine gleid^mä^ige Smprägnirnng tt)ie beim ©inpreffen be8 
Speeres nnter ^od^brndE fann beSl^alb nid^t erreid^t werben, 
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Will ft(^ bag |)olj in itaffem ^uftanbe befinbet unb bie 
Dele nur (c^roer einbringen (önnen. 



aSJie au« ben töülbungen gig. 30 bi« gig. 36 ^er» 
üot9e|t, ift ber Stpparot jiemlic^ connjlieirt unb ber SBorgang 
Bei feiner SBeniigung ift ber golgenbe: 



9!oc^bein bec tofft %f)ttt ober baS %1)te.täl junä^ft 
ans htm EBe^Iter Ä buriii bas Sto^i in beit Oelmeffer 



ober bas t^üDgefäg B unb barauf burd^ bai diofy: h in 
ben Oelfeffel E gelangt ift, tritt ^ampf auS bent 3)ainf>f:' 
(e(fel C buri^ ein SRo^r in ben Ueber^i^er D, toeld|er 
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3!lt<iani\^t SSoTti^tungeit jum Snttnägniren- 



burc^ eilte unter bem Oeüeffet befinblii^e geuerang gezeigt 
mrb, burc^ftrümt benfelben unb gel^t in übec^ititein Qn' 
ftonbe burt^ ein So^c in ben @^annung«fo0en P, »oit 
JDO er in boS erttwiterte SBunbftfld beS Äuäflu^to^re« 
etnftri^mt, roä^renb baS ©ougrofii in ben Oelteffel E bis 
na^e an ben 8oben besfelben ftd| fentt. i^bem ber 



3iiMirJisit<i=^ff 'Tat »en Slqt^t. 




OfieranMt- 

üfier^igte ©ampf bur(^ ben Saften F unb baS «usftu^' 
ro^r ftiömt, faugt er ba§ Oel ober ben X^eet oon 
bem ©oben beS OelfefletiS E in ben gafien F unb treitit 
if|n geE)6rtg ^ert^eitt unb erl^tt^t in ta^ 9[u§fIu§roI|i; 
legtereS fü^rt m ben Oelfeffel E unb in bemfel&en aufwärts 
nocB ber ©pige feines 33ome*, roo eS in ein jßwiteS @e= 
btäfe einniünbet. §ier trifft ber mit fiotitenwofferftoff ge> 
mifc^te ^am)}f einen jnieiten ©trom über^ititen 3)atn^eS, 
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rcel(^er burc^ boS SJo^c f jugeleitet wirb, bdS ©einenge 
niiebet ^ett^etlt, er^igt unb etS buri$ bie IHo^re in ieben 
ber S^tinber H treibt. Eer Saft unb anbete ouS bem |joIie 
fommenbe Stoffe tiertnifdien ftc^ nun ebenfalls mit ber 
SmprägnitungSflüffigfeit unb eä ftrömt baS ©emenje 
burd^ ^Difce in ben OeHeffcI E jurüd, wo eS fi(^ 

gifl. 86. 
3ni)itägnii=3t)i)iaiiit uu Stqtipe. 



@ritenanli(6t eines ÄeffeH. 

Don neuem mit ^eer, £)e(, ^D^lentDofferftoffen u. bgl. 
mif(|t um wieberum bur(^ bie ©ebföfe F unb <3t aufges 
nommen unb jurüd in ben CS^ptinber H getrieben jU Werben, 
Wie Dor^in. ^er Oelfeffel E wirb uor einem Ueberfüden 
mit JicftiHationSprobuclen, welt^e Don ben ©qlinbem H 
fommen, baburc^ gef<^ü|t, bog bui<^ baS 96^ugtD^r bie 
01üffigfeit ftets in normaler |)5^e ermatten unb aOeS 
iiberflUffige äJfatetial buic^ baSfelbe nad| bem ^onbenfator J 
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abgcffil^rt toirb. SBcntt bag §oI} ober ÄtibercS SRatcrtal in 
bcn ©^Itnbcrn H gut ©cnügc imprägnirt finb, fo ftnb bic 
^ä^nc ber SRo^rc fo umjuftcQcn, ba| bcr carburirtc 
2)ampf in einen anbeten ß^Unber ber Stellte eintreten fann. 
©er 2)rnd in bem ©^linber H, ttjeld^er aufeer 2;^fttig!eit gefefet 
werben jott, ift bur^ Oeffnen ber §äl&ne in ben Siol^ren, 
wel^e in ben (Sonbenfator I münben, jn reguKren. 
Ätebann tt)irb ber ^al&n bc« diof)xti 17 geöffnet nnb ba* 
burd^ ber ßonbenfator I mit bem ß^Iinber H öerbunben, 
fo bag bnrd^ ben ^alin be^ Slol^reS 3)ampf in bad ©eblafe 
tritt. 3)urd^ SSermifci^nng be^ 3)ampfeg nnb ber ®afe, weld^e 
in bem ß^Iinber H waren, wirb nnn bie im ©onbenfator I 
befinblid^e gWffigfeit burd^ baS Siol^r in ben S^ünber H 
gebrüfit. — ^ Sft lefeterer jnr ©enfige mit biefer ^^fiffigfeit 
gefußt fo fd^Iiefet man bie §ä^ne ber SRol^re nnb ber 
Dampf ftrömt je^t in ben S^Iinber H nnb übt fold^er»^ 
geftalt anf bie barin befinblid^e giflffigfeit einen 35rnd auS, 
meldtet genügenb ift, um biefelbe in ba§ $oIj einbringen 
ju laffen* 3n biefer SBeife fätirt man fort öon S^Iinber 
ju ß^iinber. 3n Ratten, wo ber Slpparat auf ©ifenbal^n« 
räbem befeftigt ift, fönnen bie S^ttnber in ©ruppen öon 
brei, öier ober mel^r einanber gegenübergcftellt ober auf eine 
anbere SBeife angeorbnet werben. 



fSteanf^ »erlbeffetiet ^mptännhappavat 

©er Slpparat beftel^t au3 einem ftarfen, gufeeifemen 
ffi^ttnber A, weld^er in gig- 37 im ©runbrig unb in gig. 38 
u. 39 im fenfred^ten 3)urd|f$nitt abgebilbet ift; er ift 3-5 SKeter 
I|0(^, l^at 0*60 SKeter inneren ©urd^meffer unb rul^t auf 
einem SKauerwer! am S5oben einer unterl^alb btl^ Slrbeitg* 
localeg gegrabenen Deffnung, bie mit einem burd^ punftirte 
Sinien angebeuteten gu^boben A" jugebedEt ift. 3)ie §oIj* 
ftüdfe B fommen aufredet in ben ß^Iinber, weld^er mit einer 
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Seifd^Iie^ung C terfel^en ift, burc^ bie ein iSotjen D in ben 
%edti E ge|t, über meieren er Dermittetft einer ©cfiraube 
ftarf angejogen wirb. 2)iefe ^etmetift^e SBerfc^tießung nennt 
£Br6ant fermeture autoclave. 

%m ^u|c bes S^tinbetS ift eine %iiia%t6i}u f einge' 
fügt, bnr^ hielc^e bie jur Operation Jenögte S^üffigfeit 

JJig. 37, 



IBräanfS otritf^tyitc ^mprägnirapparat. 

in ein barunter gefteütcS ©efäf; G ofigelaffen Wirb. S)a 
biefer Sbftu^ nur in bem ©tobe ftottfinben fann, oI§ man 
in ben Slpporot neue Suft Bon unten eintreten läfit, fo 
iDurbe eine 3iö^re gig. 37 angebracEit, ntiä}t burd^ baS 
Soc§ a oBen in ben S^Iinber einmünbet; wirb ein in 
biefer 9tÖf)re beftubfic^er §af|n geöffnet unb bre^t man einen 
bie SBetbinbung unterfiret^enben, mit ©^raufeengeroinbe »er« 
fe^enen Sfloläen b ^ernm, fo toirb babur^ bie Slbto^rö^re F 
geöffnet unb bie glüffipfeit tauft au§. Cben fiefinbet fic^ 
am S^linber Ä ein Su^er^eitänentil unb fiuftauSlaffuugäc 
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bentU H, welä)t% mi einem auf bet $I(^fe c bemegltc^en, 
mit ®mvi\l bcfdiiüErten §ebel beftet|t; bet ^ufe bie(eS §e&eli8 



IBräitit'B berbtfftrtei 3inprägiiJrat)])arat. 

brücft gegen einen $fIod e, meieret jutudnietc^t unb bie 
Störte d öffnet, auS welcher bte £uft entmeic^t, loelc^ ttn 
Snnern be« gqtinberg baxä) bie ialb beffen gongen §o^t» 
taum QUSfüHenbe gläffigfcit comprimirt roitb. 
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Apparat noti ^ragneatt* 

S)er 2(pparat beji^t bcn grofeen SJorjug, ba§ man. i^n 
leidet an jene Drte birigiren fann, an benen fid^ größere 
SRengen öon ©d^ttjeUcn befinben unb umgel^t man bei 93e- 
nüfeung beSfelbcn, ben umftänblid^cn, jettraubenben unb 
foftfpteligen 2:ran§port ber ©t^toeHen in ftabile Qmprägnir- 
anftalten. 

2)er jum Sniprägniren bienenbe Seffel befielet au§ gtüei 
§älften öon ber Äänge ber ©d^meCen unb ift auf öier 
labern bettjeglid^. Sebe §älftc beftel^t lieber au§ jn^ei 
c^Iinbrijd^en Xrommeln, totld)t an ben Snben burd^ ge* 
wölbte 2)etfet öerfd^Iiepar finb. S)er SIpparat toirb jum 
Qxotdt be^ Selabeng mit ©d^njeHen in ber SWitte augein^ 
anbergenommen, iebe §älfte für fid^ belaben, toieber ju- 
fammengefefet unb !ann man bann mit bem Smprägniren 
beginnen. S)ie ju biefem Qmde erforberlidöen Slpparate, 
©ifternen, 5ßumpen u. f. xo. befinben ftd^ ftabif in ber SWitte 
eines großen ÄagerpIa^eS, bod^ unterliegt e§ feinen ©d^ttjierig* 
feiten, aud^ biefe transportabel gu geftalten. 



Sdttienfelb'd ^täntappatai ^ttm ^mptänniten 

Qnx ©rmöglid^ung eines fortlaufenben beftänbigen 93c* 
triebeS bei Apparaten jum ©urd^tränlen öon ©ifenbal^n^^ 
fd^toeHen l^at Äöioenfelb eine Sleil^e öon SCränffeffeln ange* 
orbnet, toeld^e einen SBorberttieil mit ©tufeen unb Slöl^ren 
jum Änf^Iuß an ben 3)ampffeffel, bie 5ßumpen jur görberung 
beS XränImittelS unb jur SluSJaugung ber Äuft unb einen auf 
©d^icnen betoeglid^en $intertt)eil jur Slufnal^me ber ©djtoellen 
befi|en; bie ©d^ttJcQen foüen junäd^ft mit S)ampf ausgelaugt, 
bann bie Äuft im Äeffelraum öerbünnt unb enblic^ bie 

anb*8. 2)0» ßonferbircn bc8 ^olac». 10 
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Iränfffüffigleit eingeführt lüecben. 3n ben fteffeln bet ganjen 
JReifie miro nun bie Slr&eit fo gefettet, bafe in jebem bet 
Äeffet ein anbetet biefet ÜBorgänge jU gteit^et Qät au3ge= 
fil^tt roirb. 

Set bet ^ier betan|d|aulii^ten ISintic^tung, welche Bios 
einen ber ©ättigung«(e[fel jeigt, ift angenommen, bie SJurc^» 
tiänfung erfolge mit (S^Iorginnöfung, in melc^m %aüt bie 
©(^roeHen in ber SRegel roofirenb einer ©tunbe mit Eampf 
Bon lö ätm. Uebetbrud auSgelougt Wetben, rootouf man 
bie Reffet noc^ eine meitere ©tunbe ju einer SuftDerbönnung 
Don 60 fS.m. Que^rtlterfäule auSpum))!, um bie |>ö(jet 

Sifl. 40. 5tg. 41. 




XianSpoxiabla 3mprägniiapparat uon $ragntau. 

roä^renb brei ©tunben bei 7 Sttm. 3)rucf mit 
ß^IotäiniKöfung ju Be^anbeln. 53a bie ©efammtbauer ber 
Se^onblung fünf ©tunben beträgt unb in einem Seffel 6e= 
ftfinbig baä Entleeren bet gefättigten ©(^weQen unb bie 
9teu6ef(^idung ftattfinbet, finb fecfiS Seffel norfionben; in 
einem bet Reffet Wirb gebampft, au^ einem bie Suft aus> 
geprefet unb in ben brei anbeten ftnbet in jebem gegebenen 
Zeitraum bai 53ut(^tränfen burdi bie erfte, jroeite ober 
britte ©tunbe ftatt, roä^tenb ber fec^fte Seffel fi^ jum Ent- 
leeren ober ®ef(f|iiien auf bem ©d^roeKenlagerpIal 6efinbet. 
3n jeber ©tunbe läßt mau burcEi entfi3re[^enbe8 ©teilen ber 
ffientite bie Sättigungäflüffigfeit aus bem Seffel, in metc^cni 
fie bereits burt^ btei ©tunben eingewirft §ot, in jenen treten, 
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in weldiett baS auspumpen ftattgefunben ^at, mä^tenb man 
ben Eompf au« bem erften Seffel ber Sßei^e in ben frifd^ 
6etif|irften treten (üfet, bet f)ierauf mit bem Sampffeffel fetbft 
Qetbunben raiib. 

S8ei beginn ber britten ©tunbe wirb bet Äeffet, in 
raelffiem bie SluStaugung beenbet ift, anS bem SBe^ätter L 
mit Sräntpffigleit gefußt. 68 finb jroei 5ßumpen öor^anben, 
beren jebe ©ong= unb SJruttaöinbleffet öefi^t; eine Salt' 
wafferpumpe, meiere ben 3™^^ ^^^r ^^^ 3Boffer6ef|ätter M 
unb ben Se^ätter fär bie Xränffläffigfeit mit bem nöt^igen 

Sifl. 42. 



SöWenfcIb'e Xräntappatat. 

SBaffet ju werforgen. 35a§ ©augro^r biejer ^ßurnpe ftttitt 
bementfptec^enb nac^ itgenb einem S!ßaffetDorrat^§6e^ctIter 
(bei natürlidiem aSaffetjufluS wirb bie $umpe entbe!)rfi^). 
SaS @augro^i ber $regpumpe tuirb bur<^ einen @d^tau^ 
mit bem Se^älter L oer&unben, \o ba§ man ben Xrönt; 
feffet mit ber Jlilffigteit ber|eI6en füHen unb bann bie glüffig" 
!eit unter 'Siind jn fegen üermag. 

S)ie au« @tal)l61ei$ tiergefteKten cgünbrifrfien %xäxiU 
!effet finb liegenb angeorbnet unb auä einem unöeroeglic^en 
aSorbert^eil K unb einem beWeglidien SRücfttieile K, jU'^ 
(ommengeIe|t. ®ie unbemegfid^en SBorbertfieite ober ffiedel 
fommt ßeffel fte^en burc^ S^entile mit ben 9iö^ren N, 0, 
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P, R unb S in Sßerbinbuitg, öon tocld^en bic 5Rö^ren N 
unb nacf) ber Suft^jumpc, bcjieljungSttjeije ber ?ßre6pumpe 
filieren, toäl^reitb baS Siol^r R bie SBerbinbung mit bem 
2)ampfbom unb baSSlol^r S mit bem Seljälter L l^erfteHt; 
bic Seitung P bicitt jum ©inlaffcn ber Suft in ben ^effel. 
®a§ SScntil, toetd&eg bie SJcrbinbung jttjifd^en bem Xx&nh 
feffel unb bem jur Suftpumpe füj^renben 9iol^r W vermittelt, 
i[t ein ©d^ttjimmerüentil unb mit einem Suft^a^n öerfel^en, 
tt)el(^er ben Qtoed i)at, bie ^lüffigfeit einfad^ auS einem 
Seffet in bm anberen l^inüberfteigen laffen ju f önnen ; ba ju 
n)irb au§ bem ju füQenben Äeffel bie Äuft gefaugt, mäl^renb 
man an bem ju entleerenben Seffel ben Suft^al^n unb an 
beiben Äeffeln bie Seitung öffnet, ©obalb bie überfteigenbe 
glüffigfeit ben ©d^toimmer erreid^t unb l^ebt, fperrt biefer 
bie aSerbinbung nad^ ber Suftpumpe ah. 



3eber ber Äeffelbedfel i 



t mittelft jnjeier ©ättel mit 



ben ©d^ienen feft üerbunben, auf ttjeld^en bie ßeffelf|inter' 
tf)eile K bettjeglid^ finb. ®iefe Seffelräume bienen gur Sluf* 
naljme ber ©d^tneQen, weld^e lofe ol^ne SBagen eingefd&ic^tet . 
werben. Seber biefer §intertl^eile rul^t auf 5Räbern mit ©pur^ 
fränjen, tod6)t auf furjen ©eleifen laufen, wobei bie 
Reffet t)on biefen furjen ©eleifen mittelft einer ©c^iebe^ 
bül^ne Z auf ba§ nad^ bem ©d^wellenlagerpla|e fiil^renbe 
©eleife gefd^afft werben f önnen. S)er S3oben beg ^effell^intcr* 
tl^eileS Kt ift gewölbt, wäl^renb fein öorbere^, offenes @nbe 
eine glanfd^e mit j^zbex jur SSerbinbung mit bem SSorber* 
tl^eile K befi^t. 2)iefe SBerbinbung gefcfiiel^t burd^ einen um 
einen ©rel^boljen bre^aren unb mit einem ©d^raubengewinbc 
öerfel^enen ^a!en, ber mittelft einer ©d^raubenmutter je 
nadi^ SBebarf angejogen unb getodfert werben fann. Sfugen 
ift ber Äeffelfiintertl^eil Kj mit einem ifolirenben äRantel 
umgeben. 

fSev^^ln^tappe ^um ^mptä^niten. 

©ine SSerfd^tufefappe, bie fid^ fowol^I beim Smprägniren 
bünnerer a(§ audEi biderer ©tämme Derwenben Iä§t, l^aben 



^häfani^^t ^omäfinngtn jum 3tnpTäanir<ii. 149 

3. uni §. flment in Iroppou conftruirt. 3)ie SJetft^Iufe' 
platte C ift mit nietireren concentrifc^en SRinnen D öerfe^n, 
in roeldie einfeitig äugefd^ärfte SRinge B »on öerfd^iebenet 
SBeite paffen, roeldie, roie bei ben einfachen Serfi^lullappen 
für ben 9iei(^en Qmed, in bie ©tirnftü^e beS SRurbftammeiS 
eingetrieben unb fo toafferbic^t mit bemfelben oerbunben 
roerben. 3""! Stnpreffen bient eine ©c^rau6cnmutter 0, 
ttietdie auf bem mit äußerem ©etoinbe Uerfefienen, central 
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eingelegten ^"fliiferofir M tauft unb fid^ gegen einen Spann« 
balfen K ftügt, reeli^er unter Stiften L ber in bie Seiten 
beS §otäftflmmeö eingefc^lagenen jangftonge F liegt. 



^mptä^ttit'^ppavat bim Ott. 

3)er Bon Ott inS;etton (Slmerifa) conftruirte Slpparaf, 
ber fid) cbenfogut jum ^mprägniren mit Ifieerölen, fiDf)(en= 
ttiafferftoffen, al8 aut^ mit äßetaHfalälöfuiigcn eignet, ift in 
Jig. 44—47 jur 3lTil(^Quung geörac^t. Tj unb Tj finb 



150 Sltc^aiufdie äJorticidttiiigcn jum ^inprägniren. 

gefc^Ioffene S^Iinber aus leichtem j^ffelbled^ Don gento^nttc^ 
2V2— 3 SKeter Surc^me|fet unfa 15 SRetet Sänge, mit 
tiermettfdi fi^liefeenben, gu^eifetnen 3)ecteln D, (Jig- 46) 

gig. 44. 
3iii)iEäsnir:9l))tiiitiil vdii Ott. 



m- 46- 

^niVtägnii^ütiVBi^iil Don Ott. 



@titenanfi(f)t- 

nnb brei o6cn abgeld^Ioffenen 3)omen DDD (gig. 44, 45) 
üerfefien. Ri nnb R; finb ©efofee jur 9Iiifna^me unb jum 
Stbtaffen ber conferüirmben giüjfigtett unb ba§ befte 9Äaterial 
für biefe a3ef)ä(tet ift glei(^füßs leichtes Äeffetblet^. C ift 
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ein einfot^t SonbenfotionSfiepItet Don IV3 SDIetet §ö6e 
mb 37* SKeter ßäiifle. S ift eine f)örjerne fiufe jur Sluf' 
na^me beä au8 ben ©djiüeHen entweiiiienben SSafferbampfeä 
unb aiiberen au8 ben S^Iinbetn Ti, T^ entmeic^enbcn ftüdi^ 
tigen ®u6ftonjen. E ift eine 2)amtifmQld|ine, raelcEie forooll 
bte nöt^ige firoft für bie pumpen ju tiefem ^ot, alä aud^ 
bafiir, bie ©(^Wellen in bie richtige ^ßofition ju bringen. 
B jeigt einen ©ompffeffel, bet gtciclifolls boju bienen foll, 
3)ampf jur Stl^ifeung ber Smprägnitung^flitffigleit ju liefern. 
P ift eine rofirenbe Sßumpe sunt §eben ber glüffigfeit »on 

Sifl. 46. 
3mficiiBiti[=9Miacal Don Ctt. 



i5ronfaii(i41 bet bdbeii ftefjel. 

SufcRa äuSufeE,. W leigt einen SSefiälter jur Stufna^ine 
be§ im ßonbenfator C fiiii anfammrinben SSofferS, foroie 
beä in ben J^orijontaten Stötiren pp (gig- 46 b) fic^ Der= 
bii^tenben ©ompfeS. H (gig. 44) ift eine SBelle mit ©eil S 
äur SSeroegung be« SSJaggonS T, lueli^ec bie Seic^irfung 
enthält, vv fmb bie SRoHen, über bie bog ©eil läuft, 
nn (gig. 46 b) finb ©d^ienen, aa repröfentiren 9lö_^ren, Welt^e 
bie G^linber T,, T^ mit ben Dben nä^er bejeii^neten Se= 
j^attern Ri, Rj uerfiinben. b {^ig. 44) ift ebenfatt« eine 
bie genannten Äeffel burtfi i^re centralen Some uerbinbenbe 
3iö()te. Eie SRö^ren cc bienen jur Seitung ber SSoffet' 
bämpfe, bie wofirenb ber SBetianbtung bc§ §Dläe5 auS biefem 
entroeic^en, na4 bcm Sonbenfator C unb bie Möhren ee 
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fütiren baS in beii ©eyrö^ten üerbirfifete SSaffet fort, 
ff »etöiiibet ben Slufna^mebe^ölter Rj mit ber lotircnben 
$umpe P unb StÖ^re gg, festeren mit bem S(t)(a6gefa6e Ri. 
JRö^re h fte^t mit bem Eonbenfator C unb ftuje S in 
SierSinbung; i ift eine Mü^re, fflcl^e ba^a bient, SJaffer 
Bon bet 5)ampfpumpe K (gig. 45) nacEi bem Sonbenfator C 
unb Bon ^ier aus in bie unten ^Jerforirten Mötiren kk ju 
leiten, um, roenn nöt^ig, ben fieffel plö|li(§ abjulütilen. 
j ift eine SlBfluferö^re, bie ben Eonbcnfator C mit bem 
Se^äEtet W öerfeinbet, L repräjentirt einen ®om, oon 



Ouerftfinilt buti$ ben <Sahirircq1inbtr unb Sonbenfator. 

wel[£|em ou§ mittelft SRÖ^re ddd mä^ SeMeben SJompf nac^ 
ben §eiäCDl)ren ppp geleitet werben fonn. 

gig. 46 unb 46 b jetgen eine grontonfic^t ber öeiben Äeffel 
unb flteit^äeitig einen ^erticalft^nitt ber @oturitci)linbeu unb 
beä SonbenfatorS; nn finb ScEiienen jut gü^rung bet mit 
ben ©^weHen be(abenen SftoCnjagen. pp finb |)eijrö^ren. 
D ift ein terja^nter Riedel, S, ein SloÖnjagen jum iBe= 
wegen biefeiS 'S>edel§, F ift eine gianfc^e. 

5ig. 47 ift ein ©urcfifc^nitt in bet @6ene BB bet 
Sqlinber, fomit butcEi bie centtalen Dome unb ben Son- 
benfator C. ce ift eine ben SBofferbampf bet ©d^toeßen 
nacfi biefen leiteten fiil)renbe JRö^re. bb ift eine 9iöl|re 
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jur Scitung bcr ©aturirungSflüffigfcit öon einem S^Iinber 
in ben anbeten. ®er ®ang ber Operation erMärt fic| nad^ 
biefem öon felbft; nad^bem nömli^ ein S^Iinber mit ben 
©d^toeCen befd^idt unb gefd^Ioffen tt)orben ift, läfet man Del, 
refpcctiüe S^totjinl öon Ri einftrömen unb bann »irb ber 
Snl^alt erl^i^t. 3)ie ftüd^tigen 5ßrobucte enttoeic^en burd^ 
W6f)xt c nad^ bem ©onbenjator, toeld^er mittelft $ßumpe k 
mit faltem SBaffer öerfel^en toirb. 3)ie öerbid^teten 5ßrobucte 
toerben nad^ fitife S geleitet. 
3Bäl^renb biefer Operation gig. 47. 

wirb ber anbere ß^Iinber Snü^tä^nixmmtai öon fOtt 

bejd^idft unb nad^bem bie erfte 

93efd^idfung l^inlängüd^ mit htm 

l^eifeen Smprägnirunggmittel 

in Sontact getoejen ift, Iä§t 

man biefcS burd^ S)eplacirung <\l 

ber l^cifeen glüffigfeit mit fot 

d^er öon geioö^nlid^er 3;empe* 

ratur in ben gleiten ©t)Iin* 

ber einftrömen, beffen Snl^alt 

nun ebenfalls auf eine l^öl^ere 

2!empcratur geBrad^t wirb. 

Sngttjifd^en bringt im neben* 

anftel^enben ß^ünber bie falte 

gfülftgfeit in bie ?ßoren be^ 

^olgeg ein, um jur ^eit, wenn 

bie jWeite 93efd^idfung für bie 

nämlid^e Operation bereit ift, aU fertig bel^anbelteS SWaterial 

aug bem betreffenben 3iaume entfernt werben ju lönnen. 

3)ag bem Apparate ju ©runbe liegenbe 5ßrincip ift 
f olgenbeg : 

2)ie §öljer werben in einem Sabe auf 100—110^ ©. 
erfii^t, big ba§ in bem ^olje entl^altene SSSaffer öerbampft 
ift, l^ierauf in ein Sab öon gewö^nlid^er 2;emperatur ge* 
bradEit, bag gtcid^jeitig bie Smprägnirunggflüfftgfeit bifbet. 
35ie in ben ^ßoren beS |)oIjeg befinbli^en SBafferbämpfe 
f oHen fid^ beim ©inbringen in ba§ jweitc 95ab conbenfiren . 




S)urd^fd^nttt ber 6^t)Itnber. 
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S)aburd^ joQcn luftüerbfinnte Siäume im Snnern be§ §oIjeS 
entftel^en, in toeld^e leitete bic Sm^jrägnirungSflüjfigfcit bur^ 
ben äufeercn SltmofptiäreTtbrucf eingepreßt ttjirb. ®efe|t, bic 
©d^ttjeCcn befänben fid^ im ©^linber T unb feien mit ber 
Smprägnirunggflüffigleit, j. 85. 3:i^eeröl, bebedft. SRad^bem 
leitete big jum ©iebepunft beg SBafferg, ober einige ®rabe 
barüber, erl^i^t unb einige ^^it auf biefer Temperatur er* 
l^alten ttjorben ift, bis fid^ auS bem Innern be§ ^oljeS 
feine SBafferbämpfe mel^r entiüideln, läßt man fatteS 2;i^eerö( 
aus einem ^öl^er gelegenen f8tf)älttx (angfam burd^ ben 
Soben T, einftrömen. S)ag l^eiße Del wirb öorl|er in ben 
SSel^älter Tg überfließen gelaffen, tocld^er injtoifd^en mit 
einer neuen S3efc^i(fung gefüllt ttjorben ift. SRad^bem baö 
falte Del l^inlönglid^ mit bem ipolje in 93erül^rung geblieben 
ift, fann eS mit einer frifd^en $ßortion üon Slcuem jum 
äfmprägniren öerttjenbet tt)erben. S33aS bie ^^i^i^^uer an* 
belangt, toäl^renb ttjetd^er bie ©d^ttJeHen in bem l^eißen S3abe 
Derbleiben muffen, fo änbert fid^ fotd^e mit bem SBaffer* 
gel^alte beg ju tmprägnirenben §oIjeg unb ber 9iatur ber 
3mprägnirung§flüffigfeit. 85ei ber ?lntt)enbung üon S^l^eerölen, 
bie fein SBaffer entl^alten, foH bie 3)auer ber ©r^i^ung 
leidet beftimmt ttjcrben fönnen, wä^renb bei bem Smprägniren 
mit »äfferigen Äöfungen nur bur^ Unterfud^ung beS |)oIje§ 
S(nl|alt§punfte für bie ^eftfe^ung ber erforberlid^en QtxU 
bauer gefunben werben fönnen. 



3)ie SBirfung ber obcrftäd^lid^en SSerfol^lung be§ ^oljeS 
jur ©rl^altung beSfelben, befonberg in feud^ter @rbe unb 
SBaffer, ift afigemein befannt, wie fid^ benn bie Unjerftör* 
barfeit ber Äo|te im SBaffcr, in ber Srbe unb in feud^ter 
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Suft burd^ Sal^rtaufcnbe ju oft bctoäl^rt j^Qt, afö ba§ man 
fte in Äbrcbe [teilen fann. SSaS jebocl bic Stntoenbung ber 
oberf(äd^Iid&en SSerlol^Iung be§ §oIje§ fel^r bceinträd^tigt, ift 
bte @d&tt)ierig!eit einer ftreng begrenjten SJcrfol^tung beö 
§oIje§ felbft. Sinen ^oIjpfa|l lann man an bem unteren 
@nbe leidet anbrennen, um feine Dberpd^c ju öerfol^Ien, 
aber tt)ic benn eine Sifenba^nf^wette nad^ il^rer ganjcn 
Oberffäd^c, ober ein ^ufebobenbielenbrett, ober eine 5ßarquet* 
tafel ober eine ©d^iffsplanfe unb fonft befd^nittencS unb 
Bc^aueneg ^olj, toei6)t^ burd^ bic oberfläd^Iid^e SSerfol^Iung 
feine fjorm, feine fd^arfen Äantcn u. f. m. nid^t verlieren barf. 

ü. Sapparent l^at ein jnjedEmäfeigc^ SSerfal^ren entbedCt, 
tt)cld^c§ biefc längft befannte, ober nur primitiü geübte Slrt 
ber §oljconferüirung toieber in Slufnal^me ju bringen unb 
feine Slnttjcnbung ungemein auSjubel^nen geeignet crf^cint. 

©erfclbe toenbet jur SSerfol^lung nid^t bie toilbc gfamme 
bc§ offenen geueri^, fonbern bie glamme be§ ßeu^tgafeg, 
SBafferftoffgag ober fonft eines SrennftoffeS an, beren 
®rö|e unb ©tärfe man öotHommen in fetner ®ett)alt l^at, 
um eine beliebig bidfe SSerfol^IungSfd^id^te an jeber ©teile 
beg ^oljftüdfeS ju erjeugen. SBenn man fid^ in ©rinnerung 
bringt, ba§ man mit fo gearteten ^Jl^ntmen bie ^afern ber 
S5aumtooIIgctt)ebe abjufengen im ©tanbe ift, ol^ne bem ©toffe 
gu fd^aben, fo crfd^cint biefc fünftlic^c Siinbenöerfol^Iung auf 
§oIj auc^ leidet augfül^rbar. 

S)ic confcröircnbe SQSirfung fold^er bünn üerfo^Iter 
^öljer foH fic^ fel^r gut bcttjä^rt ^abcn unb itire 8lntt)enbung 
auf ©ifenbal^nfc^ttjellcn, Siebftödfe, ^opfcnftangen, ^ö^ttpfä^I^r 
für ©d^iff baul^olj, Srctterbielen, aBafferIeitung§rö|rcn u. f. ttj: 
geigt ben ßreig, ttjol^in fid^ ber Jiu^en bcg 9SerfaI|ren§ aus* 
breiten !ann. 

@ine einfädle SBorric^tung jum Sinfonien beftel^t barin, 
bafe man ©agflammen mittelft Sautfd^uffc^Iäud^en über bie 
anjufol^Icnbc ^olgmaffc I|in unb l^cr betoegt. ^ugon toenbet 
einen äpparat an, ber eine ®ebIäfc*SSorric^tung befi^t, über 
beffen gflonimen bie ^öljer l^in unb l^er benjcgt werben. 
9iigoIa conftruirte eine bre^are Xrommel, in njeld^er bie 
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Sijcnba^nfc^ttjeUcn in furjcr Qtit gleichmäßig carbonifirt 
njerbcn. 

SBcnngteic^ üon öielen ©citcn bic Sonfcröirung burd^ 
Slnfol^Iett empfol^Icn toirb, fo ]^o6en ficft boc^ au^ ©egner 
beSfelbcn gcfunbcn, ja Siörblingcr bcl^auptet fogar, baß 
biefe 2Ket^obc eine abfolut unri^tigc unb fogar t)cr!c]^rte 
fei. SSon bcn SRad^tl^eilett ber äRdl^obe finb l^crüorju^ebcn: 

1. S)a§ bic Sßcrfol^Iung in ben mciftcn fällen eine 
Serftörung be§ ^oIjcS mit fic^ bringt, 

2. ba§ bie Äofle felbft fi^groffopifd^ fei, 

3. baf fie nur mangell^aft bie geud^tigfcit fernl^afte unb 

4. ba| fi(§ beim SSerfo^Ien ja^Irei^e Sliffe im §oIje 
bilben, ttjeld^e bag ©inbringen üon gcud^ügfcit in baS §oIj 
erleid^tern. 

^u ben SSortl^eiten toirb gegäl^It: 

1. 2)o§ bie ber SSerfol^Iung nal^eliegenben Zf)tiU burd^ 
bie flüd^tigen 5ßrobuctc ber erftcren imprägnirt unb alfo 
ttJiberftanbgfäl^iger finb, 

2. bag burd^ bie Slnfol^Iung bag ^o(j jiemlid^ au§^ 
getrodfnet ttjirb, 

3. baß bie üerfol^tte ©d^id&te im ©tanbc ift, üon außen 
fommenbe ©nflüffe gu ^jaral^firen unb 

4. baß bei ungefpattenen folgern bie ©plintfd^id^te, 
bie fonft leidet fault, tt)iberftanbSfäl^iger gemad^t wirb. 

^eingerling äußert fi^ über bie 8lnfoI|Iung tt)ie folgt: 

SSirb baS Slnfol^Ien nid^t fel^r forgfältig üorgcnommen, 

fo fann ba§ §oIj riffig tt)erben unb wenn bie SRiffe tief 

einbringen, fo vermitteln biefelben baS Einbringen öon 

fäulnißerregenben ©ubftanjen. 

Slol^It man fd^on bem ©d^wamme öerfaöeneS §oIj nur 
oberfläd^üd^ ober nur ben jum SSerfenfen in ba§ (Srbreic^ 
beftimmten Xl^eil an, fo ift bag ^olj nid^t öor bem SBeiter* 
greifen beg ©c^toammeS gefd^üfet. @in weiterer Uebelftanb, 
namentlid^ beim tl^eitoeifen Sinfonien bc§ §oIje§ ift, baß 
ber gäulnißproceß üon bem nic^t angefol^Iten %f)t\i be^ 
§oIje§ au^gel^t unb fid^ öon ba über bie ganje ^olgmaffe 
verbreitet. 
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Slfe SSortl^eilc bc§ SSerfal^renS toerbcn genannt: S)ie 
angefol^Itc gföäie giebt nic^t fo leidet eine ^eimftätte für 
parofitifd^c ^ßffanjen (j. S3. glec^tcn) unb 2:i^iere, bie l^äuftg 
bic Dbcrp^^ ^^^ §otje§ jerftörcn unb für ba§ ©inbringen 
ber gäulnifeerreger leidet jugänglid^ ntad&en. g^rner toirft 
bie poröfe, nid^t ju tief riffige Äol^Ienfd^id^te, njelc^e felbft 
nid^t burc^ gäulnifeerreger gerfefet toerben fann, aböaltenb 
für bic üon au^en einbringenben 5äulni|erreger. 

2l^)parat öon §ugon für oberfläd^Ii^e 9Serfo^Iung 

beS §otje§. 

3)er öon ^ugon conftruirte Slpparat liefert eine 
ttjirflid^e Söt^rolirflantnte, bie Diel öoluminöfer iinb n^ol^I* 
feiler ift, ofö bie Seud^tgaSflamme unb ate bieöon Sappa* 
rent anfänglid^ benü^te, burd^ SC^eeröI ober anbere SRinerdöIe 
erjeugte glamme. S)er SBrennmateriatauf n^anb fd^eint l-5ÄiIo 
für eine ©ifenbaJ^ufd^meHe nid^t ju überfteigen; 3 Slrbeiter 
teid^en jum Sinfonien üon 6 Cluerfd^ttjeQen pro ©tunbe l^in, 
tra§ einer Slu§gabe üon l^öi^ftenS 20 Sentime§ für Äol^Ie 
unb Slrbeit pro Querfd^ttJeÖe entfpred^en toürbe. ®ie franjö^ 
fifd^en (£ifenba]^n== unb SCelegropJ^engefeUfd^aften f)aben mel^rere 
atpparate ben größten S)imenfionen angepaßt, ntittelft beren 
fte an ^anbarbeit jebenfaHS bebeutenbe (Srfparniffe ntad^en. 

gig. 48 ift ber Sängenburd&fd^nitt be§ gum Stnfol^len 
be§ §oIjeg beftimmten Ofen§, gig. 49 bie ©eitenanfidfit 
begfelben nad^ SBegnal^me ber bie anjufo^Ienben §oIjftüde 
tragenben S3an!. ©in Dfen jur Slufnal^me be§ Srennmateriafö 
ift mit 2 %f)iixtn A' A'' üer feigen, beren erftere jum S(uf* 
geben beS S3rennftoffe§ bient. B bettjeQÜd^e Säule, n)eld^e 
ben Dfen trögt unb baju bient, il^m mittelft be§ auf bem 
2:ifd^e C ftel^enben benjegüd^en SBagenS eine ber au§jufü^== 
renben Operation entjpred^enbe l^orijontale ober öertitale 
S3ett)egung ju ertl^eilen. B* mit ©egengetoid^t üerf eigener, 
jur §anb]^abung be§ DfenS bienenber ^ebel. C JBül^ne ober 
Sifd^, ttjeld^er ben Dfen trägt, D boppelter, mit bem Dfen 
burd^ einen Äautfd^uffd^Iaud^ üerbunbener Sfafebalg. E 3lobr, 
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roefc^eS ben ©eBIoferoinb bem Ofen jufü^rt. 3)et Zutritt 
be8 aSinbeS wirb burc^ ein $)cetiregiftet beliebig regulitt. 
E' mit SßJaffer gefüCter SKantet jum abfüftten ber bem 
Ofen i^itnäcfift befinblic^eu Steile bes Sautf(^uE|(^Iau(f|eS. 
F |)ebel ober 3"8f'i^9^ i^^ Belegen beS @ebIä|eS. 
G iBe^älter für baS ju injictrenbe SßJaffer. H SBerbinbungä- 

2fig. 48. 



Sängt nbuiif||i$nitt. 

ro^r ä>Di[ci^en bem Setiälter G- unb bem SöinbjuIeitungS* 
ro^r E. I §a§ne jut Slegulirung ber bei jebem Slufgamge 
beiS ®e6(äfe§ in ben Dfeti ju injicicenben 95affermenge. 
J ^ölsernet S8od, tüeli^et bas anjufo^Ienbe ^olj trögt; 
le^tereS liegt auf SBaljen, fo bafe man e« f|in unb t)er 
beroegen tonn. K aiijnfo^lenbes §oIjftüd. L Slnfa^flüd, 
loeltfieS man beim Sinfonien Don S^clegrap^enftangen ober 
anberen runben unb ^albrunben §öläern »erroenbei. 
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giir bie SSetttienbung beS SIpporateS gelten fotgenbe 
Sirectioen: 

äunäc^ft fiiHt mon ben Wtanttt E\ melier mit bem 
aus ^utfc|uf befte^enben SinbjuIeitungSTD^i Derbunbett ift, 
mit aäJoffec, luet^eS Don Qtit ju 3^'* ^^'^^ folc^es »on 
nieberer Temperatur et(e|t lueiben muß, um baiS Sßetbrennen 

jSia- 49. 

3I)];iiirot für olP{tfIäd|liii|{ Snle^lutig btä $Dljtg. 



6eit{nanf!At. 

beä fiautff^ufS burc^ bie ^otie Semperatut beä DfenS ju 
oerpten. 3>ann bringt man ©päne tton trodenem §oIäe in 
ben Ofen unb jiinbet biejelben on, fflobei man bie beiben 
Spüren Ä' A" offen ftei^en lägt, ©obalb baS §oIj brennt, 
fdlliefet mon bie optbere Ifiiire A", uerftreic^t bie gugen 
mitSefim unb lägt baS ®ebläfe an; bann giebt man burdi 
bie obere Deffnung A* nad) unb no^ Brennmaterial auf, 
bis ber Ofen ganj gefttßt ift, wie gig. 48 jeigt. 3iai^bem 
aGeS in S8ranb gcrot^en, öerfd^liefet man aud» bieXpreA', 
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tüorauf bie glammc burd^ bic an bcr SBorbcrfeite be§ Dfcn» 
bcfeftigtc, gebogene 9flö^rc l^erau^tritt. SRad^ 10 SKinutcn 
ober V4 ®tunbe ift ber Ofen in regelmäßigem ®onge nnb 
nun fann man bie Snjection beg im 9iefert)oir G entl^altenen 
2Baffer§ mittelft ber ^äl^ne I reguliren. 

S)iefe t)on bem Oebläfetoinbe mit fortgeriffene tJIüffig^ 
feit jerfefet fid^ bei il^rer Serül^rung mit bem gtü^enben 
^Brennmaterial unb liefert ein ©aSgemifd^, votlöjc^ bei feiner 
SJerbrennung burd^ ben Sauerftoff ber gugefül^rten Suft ba^ 
SSerfol^Iungöüermögen be§ SlpparateS erl^öl^t. SRad^bem ber 
@ang be§ Slpparateg regulirt ttjorben, fül^rt man ba§ an* 
ju!o^Ienbe ^oli^tüd t)or ber gicimme öorbei, inbem man eg 
auf ben S3odE J gleiten läßt unb ber glamme bic erforber* 
lid^e Siid^tung giebt, tt)Oju man ben §ebel B^ benü^t, 
mittelft beffen ft$ ber Dfen lieben, fenfen ober auf ber i^m 
alg Sfd^fe bienenben ©äule B bre^en läßt. SRan unterl^ält 
bic glamme mittelft 8lufgebenS flcincr SRcngen JBrenn* 
materialg burd^ Deffnung A' unb jeittocifcg Slufrül^ren beS 
lefeteren mittelft einer tfeinen Jörec^ftange, fo baß fie ein 
möglic^ft conftanteS SSoIum jeigt. 3^^ Slnfol^Icn t)on S^elc* 
gra^)]^enftangen ober anberen runben ober l^albrunben §ö(jern 
fügt man ba§ fd^on ernjä^nte Slnfa^ftüdf L, eine 8[rt t)on 
Sleffector ßinju, tocld^er bie glammc concentrirt, fo baß 
biefelbe ba^ aujulo^lenbc ©tüdE ring§ umgiebt unb auf 
biefe SSSeife üoUftänbig auggenü^t tüixb. 

Gonfcrüiren burd^ eine SSerf ol^Iung^rinbe nad^ 

2appavtnt. 

Sapparent mad^t folgenbc SSorfd^Iäge gur ßonfertjirung 
tjon ©d^iff^baul^öljern unb Sifcnbal^nfd^ttjellen : 

1. 2)a^ ^olj ift fo gut ate möglid^ t)om ©afte ju 
befreien unb mirb bie§ am üoüftänbigften crreid^t, inbem 
man baSfelbc l^inreid^enb lange Qdt im SBaffer liegen läßt 
unb jnjar njirb bei SBenü^ung üon fließenbem SBaffcr ein 
3al^r, bei füßem ftel^enben SBaffer jtoei Saläre, bei faljigem 
ääaffer brei Saläre für ]^inrei(^enb erad^tet, öorau8gefe|l, 
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ba§ in bcn beiben Ic|teren gäßen bas SBaffcr l^öufig 
getoed^feft toirb. yiaä) bcm ^erau^nel^men fann man bie 
bünneren ^oljftücfc, tt)ie S3rctter u. bgl., auf getoöl^nKdle 
SBcife an einem luftigen Drte trocfnen laffen, tooju aber 
jum »enigften »eitere jioei Sa^re erforberlid^ finb. 2)idere 
©tüdc l^ingegcn muffen einem fünftlid^en Sroden^jrocefe unter* 
roorfen njerben, woju bie SKetl^obe t)on ©uippert am geeig== 
netften ift unb bie barin befielet, ba^ man ben bur^ bie 
SSerbrennung t)on ©ägemel^I, Sol^e tc, erzeugten 3toud^ in 
ben 2;ro(Jenofen leitet unb mittelft eineg SSentitatorg gteici^:= 
förmig auf ba§ $oIä eintoirfen Iäj3t. 8lud^ fann ein SSacuum* 
apparat mit SSortl^eil für ben öorgenannten Qtvtd üer»en= 
bet njerben, n^enngteic^ feine Softfpietigfeit bie allgemeine 
Slnttjenbung fel^r bel^inbert. 9?ad^ üöÖiger Stu^trotfnung 
fönnen jefet bie eingelnen ^oljftürfe bearbeitet unb jufam- 
mengefügt werben. S^m @äu| gegen äußere (Sintnirfungen 
muj3 man aber nod^ eine oberpd^Iid^e SSerfol^Iung üor* 
nehmen. S)ie SRetl^obe öon Sapparent ift einfad^ unb fidler. 
2luf eine mit einem ®a§refert)oir in SBerbinbung 
ftel^enbe äiöl^re ujirb ein Äautfd^ufrol^r aufgefd^raubt, an 
beffen einem ©nbe ein jttjeiteS Äautf(^ufrol^r einmünbet, 
toeid^eS festere mit bem Sieferöoir eine§ S31a§balge§ in 
SBerbinbung gebrad^t tnirb. 2)ie ®a§ftamme, bie burd^ ba§ 
@inblafen öon ßuft üerftärft ujirb, läfet fi^ nun leidet an 
jeben i^eil ber ^oljoberpd^e l^infü^ren unb bringt aud^ 
in aSertiefungen unb ©palten ein, fo ba^ eine öoQfommen 
glei^mäfeige SSerfo^Iung möglid^ mirb. gerner fann bie 
Verbrennung nod^ baburd^ befd^teunigt ttjerben, ba§ man 
bag |)oIj tjorl^er fel^r bünn mit S;öeer überftreid^t, toa^ 
ben SSort^eil bietet, ba§ ber 2;^eerüberjug bie ju fd^neQe 
S5e]^i|ung burd^ bie glamme öerminbert unb ein öerften 
bcgfelben öerl^inbert. S)er ungefähre ©aSüerbraudö beträgt 
200 Siter pro Duabratmeter, unb ein SKann ift im ©taube, 
in 10 ©tunbcn burd^fd^nittlid^ eine gläd^e öon 21 Quabrat^ 
mctem ju öerfol^Ien. ©tatt beS Äol^IengafcS fönnte aud^ bag 
wohlfeilere unb eine ftärfere §i|e erjeugenbe Sofilenofi^bgaS 
in Slnwenbung gebrad^t werben. 

STnbeg. 3?a8 Sonicrtjtren bc8 ^olgeg. 11 
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@inc SScrfol^tung bcr ^olgoberffäd^c i[t befonbcrg cjeboten 
bei ©ijcnba^nfd^wcQcu, Xclegropliens unb §opfenftonnen 
unb bei altem Sautjolir tüdc^eS einer feud&tcn Sltmofpl^äre 
au^gefe^t ift. UebrigenS braucht man bie Serfol^Iung nic^t 
tiefer ge^en ju laffen, afö etma V2 ober V4 SKiQinteter 
unb eg !ann bieiJ aud^ bei verarbeitetem §oIje, unbefd^abet 
ber Schärfe ber Tanten, gefd^elien; ferner fann ba^ $olj 
nac^ bem SBerfol^Ien mit Simsftein obgefd^tiffen unb nod^ 
mit einem Delanftrld^ tjerjefjen werben. 



6^ottf ert^itrett t>on ^cU^tap^cnfian^en gegen i^et- 

ftdtttitgen btttd^ ^nfeetett. 

SSergeben§ fämpfen bie S^Iegrap^enöertüaltungen aQer 
Sänber mit ben öerjd^lebenften äßitteln unb inSbcfonbere 
aud^ mit ber für anbere Qmdt unbebingt ttJirffamen Smpräg* 
nirung mit Äupferöitriol gegen bie ßerftörung ber ©taugen 
an, benn nic^t bie gäulnife ift e§, meldte biefe junäd^ft 
bcbro^t, fonbern eine äRenge öerfd^iebener Meiner Snfecten, 
ttjeld^c fid^ in ben ©taugen einuiften, um bie über bem 
Sernl^olj in bem jogenannten ©plint entl^oltenen ©tärfemet)t 
förnd^en jur SRal^rung aufjufuc^en. 

@in fraujöfifc^er gorftmann giebt nun ein eiufad^ei^ SRittcl 
jur Slbl^attuug ber Snfecten an, tueld^eS aud^ anberen 
3toedEen unb inSbefoubere für ^opfenftangen bieuftbar ju 
mad^en fein tuirb. 2)en jum gätten im ^erbfte beftimmtcn 
jungen S3äumen löft man fel^r jeitlid^ im grü^jal^re an 
bem oberen 3;i^eile beg ©tammeö eine ©d^i(|tc 8linbe ab. 
§ieburd^ luirb ba^ Slnfteigen beg ©afteS in ben ©plint 
öerl^inbert, ber Saum jel^rt, um fid^ ju crl^alten, bag in 
bem ©plint enthaltene ©tärfemel^l ttjäl^renb be§ ©ommcrS 
öollftänbig auf. ®a fic^ baS ©tärfemel^I nid^t neu bilbet, 
fo finben bie Snfecten in ber fpätercn 2;elegrap^enftange 
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aud^ nid^tö, ba§ fic jum Slnfiebeln lodEcn fönntc. ©clbft« 
öcrftänblid^ toirb J^ierburd^ bie Sotprägnirung gegen gäulni^ 
nid^t auSgefd^Ioffen, oiclmel^r toirfen beibc äRittel erl^oltetib 
jufammen. 



2)ie gebräud^Ii^en äRetl^oben, SBautiöIjer unb Xele= 
grap]^enpfä|le gegen göulnijs u. f. n). gu fd^ü^en, berufen 
befanntlid^ baranf, ha% man bie ^oljjetlen mit fold^en 
glüffigfeiten imprägnirt, ttjeld^e erfol^rungggemä^ a(g @d^u^* 
mittel jtd^ bett)äl^rt l^aben. Snbeffen erreid&t man and^ bann, 
ttjenn man bie §öljer öor ber Smprägnirnng gnt trorfnet 
unb möglid^ft luftteer pumpt, bo^ nur bei ben äußerften 
©d^id^ten be^ ^olje^ eine oottfommene Smprägnirung, toeil 
bie nad^ bem Sern beg $oIje§ ju liegenben 3^ß^n be§ 
^oljeS ftetig abne^menb in geringerem ©rabe imprägnirt 
ttjerben. @§ ift aber eine befannte Il^atfad^e, ba^ gerabe 
ber Äern be§ $oIje2 in ben mei[ten gäÖen bie Urfac^e ber 
frül^jeitigen 3^^ftörung bilbet unb biefer Äern ift bei ben 
feitl^erigen SKetl^oben am njenigften imprägnirt. ©elbft bei 
benjenigen Selegrapl^enpfäl^ten, bei benen Supferüitriottöfung 
unter ^o^em S5rudE burd^ ben ganjen §otjförper l^inburcl 
gebrüdft toixb, jeigt fid^, baß bie 5äufni§ nod^ immer öon 
innen nad^ aufeen fortfd^reitet. 2)a§ neue S8erfa|ren, tt)eId6eS 
§ermann Siebau in TOagbeburg patentirt erhalten f)at, 
beftel^t barin, bafe ber Sern ber ^oIjpfäI)(e fo toeit an^^ 
gebol^rt mirb, ate ber ^fal^I fpäter ini^ SSSaffer ober in 
bie ®rbe reid^en fott, unb ba§ ber l^ergeftellte ^o^lxanm 
mit einem Smprägnirung^mittel aufgefaßt tt)irb, ttjeld^eS 
in bem ÜRaße, aU c« burd^ baS §oIj aufgefaugt tt)irb, 
burd^ eine feitli^e JBol^rung fic^ nachfüllen lä^t. ©urd^ 
©ntfernen be§ Äerne« wirb erreid^t, bafe ber ©ife ber gäulnife 
ol^ne erl^eblid^en ©cfiaben für bie geftigfeit ber ^oljpfäl^Ie 
überl^aupt öerfd^ttjinbet unb ba§ ber ganje Saumftamm üon 
innen l^erauS imprägnirt wirb. S)er geringe 2)rud ber 

11* 
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glüfftgfeitsföule im SoJ^riod^c genügt öoQftänbig, um bic 
^oIjjcHcn öon innen naä) äugen öoHfommen ju burd^* 
bringen. SBid^tig ift für jebe ^olgart unb für jebe SSobcuQrt, 
bei welcher baö ^olj öemenbet wirb, bie geeignete ^lüffig^ 
feit JU öerttjenben. ®ie SSerwenbung tjon Sl^eer, S^eeröt 
unb Äreofot unb bic 8ntt)enbung üon Äienöl ift am ixotd^ 
mägigfien. 5)iefcS Serfal^ren foQ nebenbei nod^ ben SSor^ 
tl^eil geujö^ren, ba§ j. S8. lelegrapl&enpfäl^Ie, tneld&e im SBinter 
gejd^Iagen, gcfd^ält unb aufgeftai)elt finb, im §erbfte gleid^ 
an Ort unb ©teile gebol^rt, an ben Ort il^rcr SScftimmung 
gebrad^t unb in bie @rbe eingefefet werben fönnen. 3)ie %üh 
lung mit ber glüffigfeit gefd^ie^t, nad^bem ber ^fal^I aufgefteHt 
ift. SSor ber ©inftettung in bie (£rbe mxb fetbftberftänblid^ 
ein Sol^rloc^öerfd^Iufe, um ba^ (Sntttjeid^en ber Smprägnir* 
"jigfeit ju öermeiben, eingetrieben. 



®a§ folgenb befc^riebene SSerfal^ren üertoenbet man 
in SRorttjegen jum ©onferöiren üon Selegraplienftangen an. 
2Ran gräbt in ben Söoben ein Sod^ öon 60 Sentimeter 
Siefe, in weld^eg man 110 — 140 ©ramm fr^ftaüifirten 
Äupferbitriol giebt; bann fefet man bie ©tange ein. S)ag 
©alj bringt nad^ unb nad^ in bie ?ßoren be^ ^oljeä ein, 
toeld^eg fd^Iiefetidö eine grüne garbe annimmt. SSon 3^it ju 
3eit erneuert man ben Singug öon SupferöitrioL ©iefe 
äRettiobe wirb fd^on feit längerer ^txi in 9iortt)egen an* 
gewenbet unb foK bi§ je^t fel^r gute SRefuItate gegeben 
^aben. 9leu ift bei berfelben nur bie Slrt unb SBeife, wie ba§ 
@alj (ber Äupferöitriol) bem ^olje jugefül^rt wirb, nämlid^ 
man überlägt ber SBobenfeud^tigfeit baS Sojen beg ©aljeiS. 
(S)ie aWet^obe mag bittig fein, allein ber aUerbing^ toft* 
fpieligeren Smprägnirung unter S)rudt üor htm ©inbringen 
ber |)öljer in ben 85oben fann fie an SBirffamfeit un* 
möglid^ gteid^fommen.) 
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^mptä^niten t>on ^oljgel^tnbett he^u^9 Stuf- 
nä^me noit Oel^ %eti unb ^icttoUnm^ 

3n 1000 ©ramm filtrirtem SBaffer werben gelöft 
110 ®r. eifenüitriol, tüorouf man 200—500 ®r. Seim 
auf 400 ®r. ber Söfung juie|t unb nun 12 ©tunben lang 
ftel^en fä^t. Sluf je 500 ®r. Seim fügt man bann ^inju 
600 @r. äRetaffe, 20 ®r. Slo^xucfer unb enblid^ 600 ®r. 
©ifenfulfatlöfung. 9Kan ernjörmt auf bem SBafferbabe, tt)o^ 
bnxö) bie aWifd^ung Pffig wirb unb mittelft ^infels auf 
bie ^oljfläd^e aufgetragen ttjerben fann. S5ei ©ebinben giept 
man eine entfpred^enbe SKenge burd^ ba^ ©punblod^ in 
ba^ 5aj3 unb foHert nun bagfelbe in ber SBcife, bafe alle 
Snnentl^eile mit ber SRaffe üBerjogen loerben. 



®ie unteren ®nben ber in bie @rbe ju berjenfenben 
5ßfät)Ie bur^ SSerfoIiten ober S3etl|eeren gegen gäulnife ju 
fd^ü^en, ift befannt, botfi ttjirb genügenbe ©idierl^eit gegen 
bie 3^^ftötung nie bann erreid^t, tüenn nur baS eine 
SRittel ol^ne ba§ anbere angettjenbet tt)irb. 

SBerben bie 5Pfä^(e nur öerfol^It, ol^ne einen Xl^eer* 
anftrid^ ju erl^alten, fo jaugt bie an ber Dberfläd^e gebil* 
bete |)oIj!ol^Ie Suft unb geud^tigfeit ein unb bringt fie in 
S3erü^rung mit bem inneren ^olje, tt)oburd^ foI^e§ bem 
gaulen ebenfofel^r unb nod^ mel^r ausgefegt n)irb, al§ 
wenn bie SSerfol^Iung unterblieben wäre. 

9Kan mu§ ba^er bie ?ßfä^Ie, fo weit fie in ber Srbe 
ftecfcn fotten ober bei wedifeinbem SBafferftanbe ber S)urd^^ 
näffung au§gefe|t finb, oberp^lidö öerfo^Ien unb biefelben 
l^ierauf, wenn bie ^ol^Ic nod^ nid^t ganj abgefül^It ift, fo 
lange mit frifd^em ^oljtl^eer beftreid^en, bi^ bie Sollten* 
fc^i^te nid^t^ mel^r baüon einfaugt, alfo üollftänbig mit 
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X^etx imprägnirt ift. 2)cr in bcm Zf^ett enthaltene §oIjeffig, 
fowie ba^ flüd^tige Del, tnelc^eS bcrfelbe entpit, oerbunften 
UJä^renb beS 3[ngtrocfnen§ unb ^intertaffen ein fefteS §arj, 
XDei6)e^ bie ^oren ber ^oljfo^Ie ouSfüßt unb mit biefer 
einen luftbiditen, unüerttjeglid^en Ueberjug bilbet. 

^Rot^menbig Ijiebei ift, bie SSerfol^Iung unb ben Il^eer* 
auftrieb nod^ ctwaS über bie ©teile ge^en ju laffen, bi§ ju 
tt)eld§er bie ?ßfa^Ic ober fonftigcS ^oljtoer! in bie @rbc 
üerfenft ober bei »ec^felnbem SBQfferftanb ber Surd^näffung 
ausgefegt finb, ba erfa^rungSmäfeig bieg bie ©teQen jtnb, 
tt)0 bie gäulnife am rafd^eften übcr^anb nimmt. 



Sei ben in franjöfifd^en Safernen vorgenommenen 
Smprägnirunggüerfud^en, um 2Kann|d^aft§jimmer»5u6böben 
unburd^Iäffig ju mad^en, ergab fid^ folgenbeg praftijd^e 
9?efultat: 

2)a§ beftc unb jugleid^ bißigfte Smprägnirunggmittel 
ift ber ©teinfol^Ient^eer. S)ie 2lntt)enbung§tt)eife mufe fof=« 
genbe fein. 3)er gufeboben wirb mit ^ammerfc^Iag abge= 
rieben unb fobann troden gebürftet, bii^ fämmtlid^er ©taub 
oerfd^ttjunben ift; bie gugen unb ©prünge werben mit 
§oIjleiften aufgefüllt; fobann wirb ber fod^enbe ©teinfol^Ien* 
t^eer mit einem ?ßinfel berart aufgetragen, ba^ er in aQe 
gugen unb Sliffe beg l^oljeg einbringt unb 1 Äifo X^eer 
auf 10 Duabratmeter gu§bobenf(äd^e ^inreid^t. ®ag 3^^* 
mer barf erft nad^ oottftänbiger SrodEnung be§ ^Jiife^*^^^^^ 
betreten werben. SHaä) einem l^alben Saläre ift eine jweitc 
2:^eerung öorjunefimen ; fobann aber genügt e§, bie 3m* 
prägnirung jäl^rtid^ einmal ju erneuern. SSor ben fpäteren 
2;f)eerungen wirb ber gu|boben nur trorfen gebürftet. 2)ie 
SWauerfocfel ringS um bie ^iinnter finb ebenfalls bis gu 
0-5 äReter $ö^e ju t^eeren, nad^bem fie juoor abgefra|t 
unb üom früheren Slnftrid^e befreit würben. 2)ie unbur(|- 
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föffifl gemachten gi^pöben bürfen tüeber gettjafd^en, nod^ 
trodEcn gefeiert toerben; c§ gcitügt ju il^rer Steinigung, fie 
mc^rmalg njöc^cntlid^ mit feuchten Sappen Qbjuipifd^en. 



itgleit 

®a§ Sinbl^cimer'fc^e SSerfal^ren befielet im tüefentüd^eu 
barin, bajs man ben ^faf)l gang ober gum minbeftcn fo 
tocit ate er in ber (Srbc ftcden foH unb nod^ 15 Senti* 
meter f|öl^er mit einem bid^ten conferüirenben SKantet öerfiel^t. 

SKan öerfäl^rt f olgenberma^en : 9la^bem ber ?ßfa^t 
burd^ natürtid^c ober fünfllid^e 2;rodnung öon aller il)m 
inncroofinenbcn g^ud^tigfeit befreit tporben ift, xoxxb er 
6cjiel^ung§tt)eije jein unteres ®nbe circa 15 (Zentimeter pi^er 
als er in ber @rbe [tecfen joH, mit einem einige SKiHtmeter 
biden SKantel öon ^apierbrei ober ?ßappenbedfeI6rei um* 
Ileibet. ®ie UmMeibung erfolgt üortl^eill^aft mit einer ber 
gorm beS ^ßfal^IeS cntfpred^enb geftalteten l^^braulifd^en 
^reffc, tt)eld^e ben Srei gteid^mäfeig unb fcft um ben ^fal[)I 
Iierumiegt unb anbrüdft. 2)aS SBaffer tt)irb babei öollftänbig 
mec^ani|d^ auS bem 5ßaptermantel ausgepreßt unb biefer 
aisbann natürlid^ ober fünftlid^ üotüommen auSgetrodfnet. 

SRad^ bem irodfnen ift ber 5ßfal^l mit einem fel^r 
poröjen, auffaugungSfäl^igen 3Rantef umMeibet unb biefer 
tt)irb nunmel^r mit einer confermrenbeu glüffigfeit (S(Sp(|aIt, 
Äreofot, ©ubiimat ober bergteid^en) imprfignirt, berart, ba§ 
ftd^ eine öer^ältnijsmäfeig bidfe, fäutnijstoibrige Stufte um 
ben ©tamm bilbet, burc^ »elc^e er öor jjeber @inn)irfung 
ber SBobenfeud^tigfeit öoBKommen gefd^ü^t tt)irb. 2)ieS tt)irb 
er nod^ mel^r, ttjenn bic Srufte mel^rmals mit 2ad ange^^ 
ftridjen tt)irb, ein Slnftrid^, ber nad^ bem 2;rocfnen in |)eij* 
Öfen mieberl^olt toirb. 

2)er ganje 5ßfal^l, fei er ganj ober ttjeilmeije mit faul* 
nifettjibriger Ä'rufte öerfel^en, tt)irb barauf mehrmals mit 
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Sod ober girni^ üBcrjogcn, um eincgtl^eilg bic obere ^artie 
gegen ben @ittpu§ feu(|ter SHeberfd^Iäge ju fci^ü|en, anber* 
feit^ aber, um bie SRiffe unb ^oren im J^otj, in toeld^e 
fid^ Ungegiefer einniften fönnte, ju öerjd^Iiefecn. Um ben 
SRantel um btn 5ßfaI|I ju erhalten, fann man aud^ tri> 
denen ^appenbedel in ber SBeije prö^jarirt um ben unteren 
S^eil be§ ?ßfa]^Ie§ legen, ba§ man ben 5ßappenbedel an 
benjenigen ©teQen\ an benen er fi(^ übereinanber legt, 
abj(|ärft unb l^^braulijc^ feftpregt. Sluci^ empfiel^tt e§ fid^ 
bei allen Slrten tjon Uml^ültungen, ba| man einige fupfeme 
Slägel burd^ bie ^ßapier- ober 5ßappenbedelmaffe einfd^Iägt, 
ttjeld^e üerl^inbern, ba^ ber SRantel fid^ loSlöft ober feine 
Sage änbert. 

Sie Softjpieligfeit ber ^oljpfa^Ie, ttjelc^e felbft in ^olj- 
armen ©egenben für SBeinberge unb ^opfenpflanjungen oft 
faum gu entbel^ren finb, fott)ie bie geringe SBiberftanb§^ 
fäl^ig!eit berfelben, l^aben gur Slntoenbung ber öerfd^iebenften 
Smprägnirung^mittel gefütjrt. ©in fel^r einfad^eä äßittel 
befte^t in folgcnbem : Siad^bem bie ^ßfäl^te gut au^getrodEnet 
finb, tt)erben fie einige läge mit bem @nbe, toeld&eg in bie 
@rbe fommen foU, 30—40 Ktm. tief in Äaltoaffer geftettt 
unb bann, njenn fie j^erau^genommen unb toieber trodEen 
getoorben finb, mit üerbünnter ©d^toefelfäure beftrid^en. @o 
be^anbelte ^olgpfäl^Ie werben ftein|art unb finb ttjeit bauer* 
l^after aU fold^e, njel^e angefol|tt ober mit S^eer be* 
ftritfien finb. 



^mptä^nitf^et^af^ten für iBn^cnp^afiettV6^e. 

2)a§ $oIg tüirb gunäd^ft mit ßatfmitd^ unb @oba auS* 
gelaugt, ttjoburd^ e§ l^ärter, bid^ter unb gegen SBurmfra§ 
unb ©d^ttjamm miberftanb^fäl^iger toirb unb ttjeniger fd^tt)inbet. 
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S)ann tpirb e« für bie Scrtücnbung im geud^tcn mit SBaffer* 
fllag unb Mfmilc^ (SSerfiefcIung) ober mit ß^Iorjinf ober 
©arbolöt (©teinfo^Ient^eer^Äreofot, ^^en^Ifäure) imprägnirt. 
S)a nad^ bem auslaugen jum oottftänbigen Smprägniren 
nur ein S)rurf öon IV2 ätmofp^ören gegenüber 8V2 nötl^ig 
ift, fo bei^ätt ba^ §otj bei biefem ^erfal^ren feine ganje 
3äl^igfeit unb wirb nid^t fpröbc unb riffig. 

6^pnfetlitren Hott ^iattgett uttb ^fä^Iett au9 

frtf^ettt $Pl5* 

S)icfe oonSSerrier angegebene SmprägnirungSmetl^obe 
eignet ftc^ befonberg für gabrite* unb ©ut^beft^er, ujelc^e 
öon einer Smprägniranftatt weit entfernt liegen, unb be* 
bürfen fie l^ieju feinerlei umfangreid^er ®inri(|tungen. @§ 
l^anbelt fid^ nur, bie §öljer frifc^ gefd^nitten ju bejietien, 
am beften jtoifd^en 3luguft unb Dctober. Sin ben jungen 
©tömmen mufe aber ju oberft ein QtDtiQ mit einem ffllätter^^ 
büfd^el belaffen werben, ipäl^renb alle fonftigen S^^^Q^f 
Slefte unb 2:riebe ju entfernen finb. 2)er Stamm, beffen 
unteres @nbe glalt gefügt ober gefi^nitten fein muß, bamit 
bie 5ßoren offen feien, wirb in einem ju brei Sßierttl^eiten 
mit SBaffer gefüllten Äübel, bem man pro ^eftoliter 
brei bi§ üier Silo putoerifirten Supferöitriol jufefet, aufredet 
gefteüt. 

®a§ an bem ©tangenenbe belaffene Slätterbüfd^el reid^t 
Ipin, um bie glüffigfeit, in weld^e ba§ untere @nbe getaud^t 
ift, vermöge beS ®efe|e§ ber (SapiUarität unb mit bem 
Sftefte ber emporftrebenben ©nergie be§ nod^ im §oIje be*= 
finbüd^en ©afte§ gi^m Sluffteigen ju vermögen; nad^ öer^ 
l^äftniBmäßig furjer Sdt finb benn aud^ bie fo bel^anbelten 
|)ötäer burd^ bie ÄupferöitrioIIöfung öottftönbig imprägnirt. 

6^ottferDttett Hott $o(jftt^6dbett* 

Um ^oljfuPöben, namentlid^ $ßarquetten, bei SReu« 
bauten in gutem Q^ft^^^^ i" ermatten unb biefclben gegen 
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SBcrfen ju fd^ü|en, Bringt SKufebaum in Hamburg eine 
Sfolirfc^id^te öon $ßergamentpapicr jtt)ijd^en bcm guPoben 
unb bem Unterboben an. Unter bem SUnbboben liegen bie 
fogenannten ©anger, b. 1^. mit gebranntem K^Iorfalium, 
Sllaun unb ©ement gefaßte 5ßergamentbriefe. 35a baS $cr* 
gamentpQpier, ttjetc^eS bm toafferbid^ten 2lbfcf)Iu§ bilbet, ein 
jc^Iec^ter SBärmeteiter ift, jo fd^üfet eg mit ©rfolg bie ^ar^ 
quetten üor bem Stuf quellen aud^ an fold^en Orten, unter 
ttjelc^en öiel ®aS gebrannt unb gel^eijt toirb, unb eignet 
fic^ bemnad^ gauj befonberS für fold^e 9?äume in 9?eubauten, 
ttjelclie fid^ über einer Süd^e, Safeg ober fReftaurationSlocalen 
u. f. xo. befinben. 



Unter bem Flamen ©arbolineum fommt feit einiger 
3eit eine tiefbraun gefärbte, tl^eerartig au^fel^enbe unb aud^ 
ebenfo ried^enbe glüffigfeit in SSerfel^r, njetd^e üielfad^ jum 
Smprägniren üon rol^em unb gehobeltem $oIj, alfo aud^ 
atö Slnftric^mittel angetoenbet njirb, unb tt)el(^e für ge^^ 
»iffe S^^^^f ^ö tt)o e§ fid^ tbm barum ^anbelt, einen 
©c^u| gegen rafd^eS SSerfaulen be§ §oIje§ ju fd^affen, be- 
tt)äl|rt |at. S^^^\^ n)urbe (Sarbolineum öon ber girma 
®ebr. SlöenariuS fabricirt, tüdä)t aud^ nod^ l^eute baS 
SSorred^t für beffen ©rjeugung beanfprud^t unb alle anberen 
injtoif^en aufgetaudjten anbernjeitigen gabrifate für minber 
ober ganj ttjert^Io§ erflärt, 

Sitte unter bem Sflamen (Sarbolineum, S3raunfreofot, 
©ilefin u. f. tt). in ben |)anbel gebrachten X^eeröle unb 
(Sompofitionen erfüllen itjren Qw^d (ttJenn fie eben au§ 
2:^eerölen beftel^en ober fold^e aU ^auptbeftanbt^eil ent* 
l^alten), bearbeitetet ober rol^eg ^olj öor fjeud^tigfeit ober 
ben SBitterungSeinPffen ju fd^ü^en; too ©d^tt)ammbilbung 
jU befürd^ten ober xoo foti^e fc^on aufgetreten ift, tt)o feud^te 
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®ün[te ober fc^äblidic Siämpfe auf ^olj jerftörenb eiu^ 
tüirfcn, ober too tiaffe SBänbe trodfen ju legen finb, ift ein 
Sltiftrid^ mit ßarboüncuttt ein gute^ utib einfad^eS äRittel. 
dagegen fann e§ nie aU ®rfa| für Delfarbe benüfet rtjerben, 
rocil t^ an ber Suft unb im ©onnenlid^t fd^on nad^ furger 
Qüt feinen fd^ön braunen g^arbenton öerliert unb einem 
fd^mu|igen, ftumpfen ® eibbraun 5ßla| mad^t; aufeerbem ift 
aud^ ber fel^r lange anbauernbe ©erud^ ein |)inberni§ für 
beffen Slntt)enbung al§ Delfarbenerfa^, aU ttjeld^er eg, feiner 
garbe ttjegen, o^nel^in nur befd^ränfte Slnttjenbung finben 
fönnte. 

2)ie Slntoenbung be§ KarboIineumS ift auf ^olj eine 
fel^r einfädle, inbem man e§ auf bie ju intprägnirenben 
§öljer mittelft eine§ 5ßinfel§ einfad^ aufträgt; tt)enn bie 
©eftalt ber ju imprägnirenben ©egenftänbe eg jutäjst, fann 
man aud^ ba^ 2:aud^t)erfa]^ren anttjenben unb ba^ Sluftragen 
beg Sarbolineumg in Iieifeem ^uftanbe ift nur ein SSort^eil, 
weil eg befjer in bag §oIj einbringt. Um Sleubauten öor 
geud^tigfeit ju fd^ü|en, ftreid^t man bie SKauerftäd^e, bie 
Sattenlager mit tjei^em ßarbolineum an; ftnb aber ©ebäube 
öom §augfd^tt)amm fd^on ergriffen, fo mu§ aßeg angegriffene 
^oljtoerl, tt)ie gufeböben, 2)ielen, ßamperien, Slürbeflei* 
bungen, SlBanböertäfelungen ic, entfernt »erben. S3eionber§ 
in empfei)Ien ift e§ audi, einen SCtjeil gefunben §oIje§ mit 
ju entfernen unb bie blofegefegten ©teCen red^t fräftig mit 
i^ei^em Earbolineum ju tränfen. Stritt ber Säjtoamm bei 
5u|böben auf, fo muB ein S^eit ber SobenfüDung auS^' 
gel^oben totxben, bei Samperien mu6 bie SRauer tüd^tig 
gereinigt unb bie äßauerfugen muffen gut ausgefragt 
werben; lefetere finb aisbann mit l^eifeem ©arbolineum gut 
JU fpri|en unb bie SKauer wirb mit Zementmörtel ange* 
worfen. 

Sei O^unbamentmauern reinigt man bie Sttauerober* 
fläd^e juerft, fra|t bie äKauerfugen gut aug unb öerföl^rt 
ebenfo wie üorl^er. Sei feuchten 3Rauern flopft man in ber 
warmen Sal^reSjeit ben Serpu| ab, reinigt bie 3Jiauerober== 
pd^e, fra^t bie gugen gut au§ unb löfet ba§ äJlauerwerf 
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etwa 10—14 iQge in biejcm ^i^ftanbc ftcl^cn, bi§ fotd^cS 
gut troden; alsbaitn ü&erftreid^t man bie SRaueroberfläd^e 
unb befonber^ auc^ bie trugen mit bem l^eigen (Sarbolineum 
unb läfet nad^ etwa 3 — 4 Xagen ben 8Serpu| toiebcr an^ 
bringen. SBag nun ben toirffamen JBeftanbtl^eil im ©arbo^ 
lineum anbelangt, fo l^aben Toir eg l^ier mit fiol^lentoaffcr^ 
ftoffen ju tl^un, »elc^e ben §auptbeftanbt^cil be^ ©teinfol^Ien* 
unb |)otjt^eereiS bilben unb n)eld^e man afö Seid^t« unb 
©d^toeröle be^eid^net. ®ic leidsten Delc entl^alten Xoluot, 
3£qIo(, (Sumol unb ß^mol, unb in ben jule^t übergel^enben 
Slntfjeiten ift ßarboljäure, Slnilin u. f. to enthalten. 2)ie 
©d^ttjeröle (auc^ ^eofotöle) entl^alten üicl ©arbolfäure unb 
9iat)]^talin, unb bieje waren cS l^auptfäd^üd^, meiere frül^er 
jum Sntprägniren üon §oIj, namentlid^ öon ©ifenbal^n* 
fc^ujeüen bienten, unb an^ biefer Slnwenbung l^at man 
aud^ bie SSerwenbung einer neuen ßompofition, ßarboüneum, 
l^ergeleitet. 

®ie 3wJöi"Jnenfefeung beg SarboIineumS fotoie beffen 
|)erftellunggn)eife wirb öielfad^ atö (Sel^eimni^ betrai^tet 
unb aud^ ®ebr. Slöenariug, weld^e, wie gefagt, all* 
anberen ©arbotineumforten alg wertt)tofe Siad^al^mungen 
erflären, jagen: 2)ie JBeftanbtl^eile unb ß^f^^^^^f^l^^fl^^ 
unfereö ©orbolineumö finb unfer ©el^eimnife unb !önnen 
burd^ bie Slnal^fe be^uf§ gleid&artiger SKad^a^mung abfolut 
nid^t ermittelt werben. Zugegeben wirb bon ben gabrifanten, 
ba§ es ein 5ßrobuct ber ©teinfol^tenbeftillation ift unb ic^ 
laffe ber allgemeinen ©ad^fenntnife f)alber l^ier eine Anfrage 
eines ©l^emiferS, fowie bie Jtntwort ber girma SlöenariuS 
folgen. 

Sri ber e^emifer-ßeitung SRr. 94 öom 24. 9loö. 1886 
wirb bie grage aufgeworfen: 1. Ob Sarbolineum in 2)eutf^== 
lanb irgenb Slnfel^en geniest unb ob eS üon irgenb einer 
Slutorität bem Äreofotöl öorgegogen ift? 2. Ob bie j^abx'u 
lauten ®ebr. SloenariuS wegen jal^lreid^er fd^Iec^ter 0iad^* 
al^mungen genött)igt worben finb, geric^tUd^ conftatiren gu 
laffen, ba§ föarbolineum nid^t bie geringfte ©pur Sreofotöl 
entptt unb in weld^er SBeife bie§ gefd^elien ift? SBaS aber 
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ift bann bag tt)irlfQme ^rincip im Sarbolincum? |)ierauf 
antwortete bie girma ®ebr. SloenariuS: »©arbottneum 
geniest überall ba, tt)o eS jur SSertoenbung fontmt, aße 
Slnerfennung, wofür nid^t nur ber immer toad^f^^i^^ ®on=« 
fum, fonbern aud^ bie öon Slutoritätcn unb mafegebenben 
©teilen abgegebenen ©utad^ten als Seweig angefel^en werben 
bürfen. Äreofotöl ift aßerbingS für gewiffe 3^^d^f 6^^ 
welchen bie geeigneten SBorfel^rungen jum Sm^jrägniren ju 
@ebote fte^en, gleid^faüg ju empfel^Ien; al§ Slnflreid^öl aber 
entbehrt eg ber nöttjigften ©igenfd^aften. iöei bem Umftanbe, 
ba% ber SRame Sarbotineum in 3)eutfd^lanb nid^t gefd^üfet 
ift, unb ba% bemjufotge mel^r ober weniger öermif(|teg 
^reofotöl unter ber Söejeid^nung ßarbolineum in ben Raubet 
fommt, mufete un§ baran liegen, bit SKinberwertl^igfeit biefer 
Surrogate amtlid^ feftfteßen ju laffen. SBir bejietien un§ 
auf ein öon bem Unterfud^ung^amte für bie ?ßroöinj Sil^ein* 
l^effen in SÄainj erftettteg au^fül^rlid^e« ©utad^ten, worin 
mit 9?üdEfid^t auf bie an ein Saläre l^inaug wirifameö Sin* 
ftric^mittel ju ftettenben Slnforberungen conftatirt würbe, 
ba^ fowol^I bem Sreofotöl al§ aud^ aßen unter 3^^Wf^' 
na^me biefeö SRateriaU ^ergefteßten Slnftric^ölen wefenttid^e, 
unbebingt ju forbernbe Sigenfd^aften abgeiien. Sarbolineum 
S[t)enariu§ ift babei gegenüber ^reofotöt in aßen g^agen 
ote wert^öoßer l^erüorgegangen, unb jwar namentlid^ begüg* 
lid^ beg fpecififd^en ®ewid^te§, ber geuerfid^er^eit, ber ^i^- 
cofität (^aftfäl^igfeit an bm geftrid^enen ©egenftänben), ber 
größeren S3eftänbigfeit gegen bie Sinwirfung ber ^tmo* 
fpl^ärilien mangels flüd^tiger Äörper. « 9iun wirb abernic^t 
gefugt, ba§ ©arbolineum fein Äreofotöl enthält, aud^ mit 
leinem SBorte ^ingewiefen, ju weld^er 3^it biefei^ ©utad^ten 
abgegeben würbe, mit einem SBorte, bie Slntwort, wetd^e 
auf bie öorcrwä^nten fragen gegeben würbe, ift jiemlic^ 
auSweid^enb. 

®r. granj S3 erger, wetd^er t)or einigen Salären eine 
Unterfuc^ung öon ßarbolineum 3lt)enariu§ im Sluftrage 
bcS ted^nologifd^en ©ewerbe^äRufeum^ in SBien öoma^m, 
äußert fid^ wie folgt: ßarbolineum Slüenariui^ fteßt eine 
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braunfc^ttjarjc, ölige g^fiffigfcit bar, öon pc^ft wibcr* 
toärtigent, an ^^eer erinnerttbem @ent(^e, tadele nadf 
ruhigem ©tc^en einen SBobcnfa^ abfonbert. 3)er ®eruc^ 
(ie^ t)ermut^en, ba^ ba^ $robuct au§ Xl^eer beftänbe, toa^ 
au^ burc^ bie Unterfud^ung beftatigt würbe. 3)abei i[t aber 
bie (Sinfc^ranfung ju ma^en, ba% e§ ftd^ ^ier um ©tein^ 
fol^Icnt^eer ^anbelt, bem bie toert^öotten Seftanbt^eile, wie 
Seuc^töle, bie I^eerfäuren unb ba§ Änt^racen fc^on ent« 
jogen finb. ®er S^\a^ t)on ß^Iorjinf, ber übrigens nur in 
ganj geringen SRengen enthalten ift, ertoeift fic^ alö ganj 
nebenfäc^Iid^, infofeme eine Äuflöfung beSfelben in bem 
2i^eere nid^t [tattfinben lann. SBenngleid^ bie im ßarbo^ 
lineum fid^ nod^ üorfinbenben S3e[tanbt^eile be§ Speeres 
conferüirenbe Sigenjc^often für ba§ ^olj befi|en, fo ift 
bod^ bie SBirhing berfelben im SSergteid^e mit bem Stein* 
fol^Ientfieer ber ©aSfabrifen eine bebeutenb geringere, ba 
eben bie X^eerfäuren (ßarbolfäure) jum größten 2;]^eil ent- 
zogen finb, alfo gerabe bie für bie Sonferöirung wid^tigften 
Öeftanbt^eile feilten. 3)iefer Uebelftanb ift auf ber anberen 
©eite iebod^ burd^ ben S^f<^l ^^^ ©fjlorjinf, ba§ an unb 
für fid^ ein fräftigeS Sonjeröirun gemittet ift, aug ben oben 
angeführten Orünben nid^t wettgemadtit. @§ fann nur 
wieberijolt werben, bafe ber gewöl^nlic^e, nod^ nid|t beftil* 
ürte ©teinlol^Ient^eer t)on größerer SBirfung ift, aU Kar* 
boüneum. 

S)ie d^emifd^e ^robuctenfabrif in Jürmi^ (Söl^men) 
erttärt, i^r ßarboüneum befteiie l^auptfftd^Itd^ au§ einer 
aWifd^ung t)on fd^weren 2;^eerölen (Stnt]^racen unb ^replen), 
weld^e bei ber fractionirten 3)eftiKation öon ©teinJol^Ien* 
ttieer gewonnen werben. ®a§ ^l^enol unb beffen $omo* 
logen finb afö l^auptfäd^Iid^ wirfenbe SJeftanbtl^cile öon 
^ol^er SBid^tigfeit, unb eS ift jeneg gabrifat, weld^eS ben 
l^öt^ften @el)alt an ^f)enoI unb beffen homologen aufweift, 
am wirf famften. ®uteg ßarbolineum fofi einen 5ßl^enoIgcl^aIt 
üon 45—48 ^rocent I)aben. 

2)ie SSorjc^riften für ^erfteöung t)on ©arbolineum 
tJarüren fel^r bebeutenb. SR. SlöenariuS in ®au*?Hger§l^eim 



©arbolincum. 175 

am JR^citt ^at unterm 24. Slprit 1888, 9lr. 46.021, fotgenbeö 
patent im SJcutfc^en SReid^ genommen. 

Sin muftergiltigeS, f>oljconferüirenbe§ Slnftrid^öl, ba§ 
ju gleicher 3^^* ^^^ SotprägnirungSmittel wirfen foH, mufe 
nad^ftel^enben Slnforberungen genügen: 3)a§jelbe mu§ gu« 
öörberft bcn ®rab öon SSi^cofität befifeen, mlä)tx ein ^b:^ 
fliegen öon ben ge[trid^enen |)oIjfIäcl^en öermeibet unb 
baSfelbe üöllig unb in genügenber SKenge an biefen gläi^en 
l^aften. ©^ muj5 ferner gefafrloS ju er^i|en fein, alfo erft 
bei J^od^Iiegenben S^emperaturgraben entjünblid^e unb fort* 
brennenbe 5)äm))fe liefern. S)ann foK e§, frei öon 5Iuore§== 
cenj, biejenige garbe filieren, bie e§ bem geftrid^enen |)oIje 
öerlei^t unb fd^Iiepd^ felbft bei ®rt|i^ung unb bei SBerar* 
beitung feinen unangenel^men ®erud^ verbreiten. Sine SSer- 
befferung be§ 6arboIineum§ nad^ biefen JRid^tungen l^in 
tt)irb nun burdi bie 83et)anblung be^felben mit Sl^Ior er== 
reicht. S)ie fd&meren ju conferöirenben |)oIäanftri(^en be* 
ftimmten ©teinfoljlentl^eeröle toerben leidet erttJärmt in einen 
mit fräftigem Sftü^rtoerf öerfel^enen Kplinber geleitet unb 
^ier unter S^^fätltung üon 6t)Ior ^eftig burd^einanber ge* 
peitfd^t. ®a§ ©^lor wirb au§ einem S3Ieigafometer an ge^^ 
eigneter ©teile in ben äRifd^c^Iinber l^ineingebrüdEt unb ber 
au^tretenbe Ueberf(^u§ be^ufS abermaliger SSertoenbung 
tt)ieber aufgefangen ; biefe 99cf)anblung mit ß^Ior äußert auf 
bag berfelben unterworfene 2;i^eeröl einen fold^en Sinfluß, 
wie il)n bie nad^folgenbe ^i^fa^tmenfteHung ergiebt. 

Sflo^carboltneum (Sarbolineum 

1. SiScofität (30 Sbcm. braud^en 
beim Slu^Iaufen au§ bemfetben 

©efäfe) 3^ 6" 4} 50" 

2. ©ntjünblic^e »ämpfe bei . . 130« 6. 133« ß. 

3. gortbrennenbc 3)äm))fe bei . 150« ß. 160« (5. 

4. ©pecififc^eg (gewicht bei 15« (£. 1-1217 1-1303 

5. 2)eftiaation ; 100 &tm6)i^- 
tl^eile liefern S)eftiKat unter 

350«®. circa 1-3 1-5 
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|)icju fommt nod^, ba^ ber bcm 9iol^car6oUticum 
eigene unb bie Slntoefenl^eit öon ©d^toefetoafferftoff bcfun^ 
benbe iDtberlid^e ®erud^ öerfd^tDinbet unb einem angenel^mcn 
^laij ntad^t. gerner tt)irb bie gä^igfeit ju trodnen in 
bemfelBen SBer^ältnife tt)te bie «igcofität er^Iit unb mlei^t 
bie fo gefc^ilberte Seiianblung bem Slnftrid^öt einen firniß* 
artigen ®Ianj. 5)ie gluoreScenj öerf^minbet unb ba§ ge* 
d^Iorte ©arbolineum jeigt bie garbennuance (Äaftanienbraun), 
bie e« bem geftrid^enen §oIje öerlei^t. @in |)au|)töorjug 
beg fo Befianbelten ©arbotineumö beftetjt barin, ba§ bie 
antife))tifd^e SBirfung beSfelben in l^cröorragenber SSäeife öer* 
meiert wirb. 

SSerfd^iebene SJorfd^riften jur ^erftettung üon 

ßarbolineum. 

1. 95 Steife rol^eg, leid^teg ©teinfoljlentl^eeröl werben mit 

5 2:^eilen 3l§pl^alt (aug ©teinfol^Ient^eer) jujammen 
erwärmt unb tüd^tig gemijd^t. 3)a§ ©teinfol^lentl^eeröl 
fann aud^ burc^ |)oIjt]^eeröI erfe^t werben. 

2. 1 S;^eil jd^wereg ©teinfo^lentj^eeröl, 
2 Steile ro^eg, leid^teS ^oljtl^eeröl, 

V4 Slieit j^wereS ^arjöl. ©teinfoljlentl^eeröl unb §otj' 
t^eeröl muffen üon ßarbolfäure unb Äreofot befreit 
fein, wag man burd^ SBafd^en mit Sle|Iaugen, SBaffer 
unb ©eftißation erjielt. ^ad^ einer anberen DueQe 
!ann ba§ §argöl auc^ weggelaffen werben. 

3. Seid^teg |)oIjtt)eeröl wirb mit etwa§ unreiner ßarbolfäure 

gemifd^t. 

4. Sltö ßarbolineum fönnen aud^ bie legten Slntl^eife ber 

©eftitlation be§ @tein!o^Ient]^eere§ ienü^t werben. 

5. Stolzer ©teinfol^Ientl^eer wirb in einem geräumigen Seffel 

au§ Sifen burd^ 3 bi§ 4 ©tunben erl^ifet unb bie 
©äuren auf biefe SBeife abgetrieben. Um ftc^er gu 
fein, bafe aKe ©äure entfernt ift, füge man nod& 
2—3 5ßrocent ju ©taub gelöfd^ten 3le|fa{f ^ingu unb 
erfii^e nocf) furge ßeit. 2)a b^r S^eer burd^ ba^ ®in== 
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fod^ctt jiemlic^ bid getoorben ift, (äffe man ben 3n* 
Ijalt be§ Seffclg abfüllen uttb füge bann nad^ (gr** 
forberni§ leidstes Stl^ecröl l^inju, bi§ bte3Äaffe beim 
erfalten ffüffig ftreid^fä^ig gettjotben ift. 2)ann füllt 
man fie in gro^e ßagergefäfee, bamit bet Äalf fid^ 
abfegen fann. 

Slug aQen biefen Sßorfd^riften gel^t jur ©enüge l^eröor, 
ba§ unter bem SRamcn Sarbolineum eine 9Kenge pd^ft 
uerfd^iebener SKifd^ungen aus ©teinfol^Ientl^eer unb ^otjt^ecr, 
2:f|eeröten, Äienöl (nur nid^t Petroleum) im §anbel üor=' 
fommen. 



aC0ttfßrtitrBtt trc« l|0l|B» gegen öte (Bin- 
iutrliungcn tft» SdiUramme» 

(^oljf d^ ttjamm, ©ebäubefd^ttjamm, ^augfd^toamm). 

Siner ber gefäl^rlid^ften, toenn nid^t ber gefäl^rlid^fte 
geinb be§ |)oIjeg in Saulid^feiten ift bie unter ben Slamen • 
^augfd^toamm, ®e6äubefd^tt)amm, 8(berfd^tt)amm, 3Kauer== 
fd^ioamm, üertoüftenber |)augfd^ttjamm befanntc tx\)pto^ 
gamifd^e $ßflanje, bereu eigentlid^e §eimat bie Slabellolj*' 
walbungen finb, in benen er ftd^ an bumpfigen 5ßlä^en, 
ttjeld^e bem Sii^te toenig jugänglid^ finb, an angefaulten 
unb abgcftorbenen Saumftämmen, SBurjelftödfen u. f. 10. 
jeigt unb in feinem Sleu^eren ben anberen ballenartigen 
^ßiljen äl^nlid^ ift. 

2)ie formen feiner äußeren ©rfd^einung ftnb pd^ft 
mannigfad^ unb weniger öon feiner @igentl^ümlid^!eit alg 
t)on äußeren Umftänben bebingt. S)ie 5ort|)f(anjung erfolgt 
nid&t burd^ jufäüige äußere Umftänbe, geud^tigfeit, gäulnil, 
ttjie SSiele noc^ immer glauben, fonbern burd^ iSamen, tt)ie 
bei anberen ^ffanjen, bie l^ier ©poren genannt loerben. 
3n tieffter Jßerborgenfieit cnttoidEelt ftd^ juerft ein aug garten 

Stilb ejj. 2)a8 (SonfcrUiren bcS ^olae». 12 
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c^ünbrifd^cn 3«öcn bcfteJ^enbcä ©ctocbe, aR^ceüum genannt, 
xodä)t^ bei 5ßi{jcn btc ©teile ber SBurjel, ©tengel unb 
S3Iätter vertritt. SRafd^ to'd6)\t eS empor, flammert ft(^ an 
aßeS §oIä, xt)ix6)\t o^nc einen feften beftimmten Si^pug, tote 
tt)ir i^n jonft bei ^ftanjen toal^rnel^men, fonbern rid^tet 
fi^, wie jc^on ermähnt, nad^ ber 83efd^affenl^eit ber i^n 
umgebenben Sfiänmlii^Ieiten, ijerbreitet [id^ in jarten, fpinnen^* 
ttjebenartigen gafern über §olj* unb ÜRauerpd^en big ju 
70—100 Sm. Sänge, mit Steigung ju fäd^erartiger Slug* 
breitung, bringt babei in bie Stütxt, ©eföge unb Waxh 
ftrat)Ien be§ ^olgeS, umjpinnt eg unb löft fojufagen inS* 
befonbere bag SRabcI^oIj in länglid^e, oieredige ©täbd^en 
ober ©tüde auf unb oerttjanbelt fie in oerl^ättni§mä|ig 
furger Qdt in eine leidet brüdEjige SKaffe. Sei örtlichen 
|)inberniffen ober bei 3RangeI an gWc^enraum bilben fic^ 
jc^male Sauber ober ©tränge, ttjelc^e burd^ aße gugen, 
felbft burd^ ben ^alt jtoifd^en ben SitQttn, aud^ in morfd^e 
Riegel bringen unb ftd^ öom tiefften Äeßer big in aßc 
©todEmerfe |inburd^ in oerpitni^mäfeig furger 3^it aug* 
breiten. Sin einigermaßen geeigneten ©teßen fud^t er freien 
^orijont gu gettJinnen, um jur SBilbung beg grud^tlegeng, 
bem oerberblid^ften, bie gortpflanjung betoerffteßigenben 
©tabium, ju gelangen, um fo gefäl^rüd^er, alg man bieg 
biglier faum beacfjtete. Sleufeere Umftänbe üben aud^ l^ier 
großen ®influß auf bie gormen begfelben aug, öon benen 
^ier nur fo öiel erniäl^nt fei, alg jum näheren SSerftänbni§ 
erforberlid^ erfc^eint. 

2lnfänglid^ im S)un!eln, erl^eben fic^ auf ben t)on ben 
©poren betool^nten ©teßen runblid^'tt)arjenartige, befonberg 
faftige, erbfengrojse ober aud^ größere gleden, tt)eld^e ne|* 
förmige Slbern bilben, fid^ in ber STOitte üerftärfen unb 
fd^on ©poren ober ©amen entleeren. Slßmäl^üd^ öergrößern 
fid& biefe ne^förmigen ©teßen, fließen jufammen unb bilben 
runblid^e gläc^en, bie eine große SÖienge jimmtbrauner 
©poren abfonbern. Slug bem banbförmig jtoifd^en bem ^olj- 
loerf fc^neß öorbringenben SÄ^ceüum entftel^t ein biSereg 
grud^tlager, bag fic| anfänglid^ alg eine tt)ie öon einem 
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fc^immdartigen, jarten glaum übcrjogcnc 9Kaffe barftcDt, 
bann [id^ gelblid^^rofenrotl^ fär6t, mit mäd^tigcn, faltigen 
SRänbern unb Slnbeutung conccntrifd^er Steife öerfel^en ift. 
Sn il^rer SRitte entfielt ebcnfaK§ eine neuartige, aud^ mit 
©porcn erfüllte ©d^id^te, tneld^e bie SBiffenfd^aft mit bem 
SRamen §^menium bejcid^net. S5eim S3erül|ren öerfärbt e§ 
fid^, mirb faft augenblidlid^ toeinrotl^, fpäter fd^mu^igbraun, 
enbttd^ fc^tnati. S)ie ©poren, Don äufeerft geringer ®rö^c, 
finb öon jimmtbrauner i^axbt unb ttjerben bei ber 9ieife 
mit einer faft unglaublichen ©nergie metermeit f)inn)eg^ 
gefd^Ieubert, fo ba^ man oft jiemlid^ auSgebel^nte 9iäumli(|*' 
feiten mit il^nen bebedft finbet. 3u biefem ßi^ftötibe ber 
SReife fonbert ba^ grud^tlager eine anfänglid^ roafferl^elle, 
fpäter mild^artig trübe 5Iüffig!eit öon mibrigem ©efd^madt 
ab, bie no^l ni^t d^emifc^ unterfud^t tt)orbcn ift. 

2)iefer abtropfenben gWffigfeit öerbanft ber ©c^mamm 
bie SBejeicönung Merulius lacrymans (I{)ränenfd^roamm). 
S)ie gWffigfeit arbeitet gleid^fam ber SBeiteröerbreitung 
bur^ bag forttoäl^renbe Sefeu^ten beg §oIjeg t)or, inbem 
fie beffen 3^i^f^fewng unb bie §errid^tung eineg geeigneten 
5«ä^rftoffcg beförbert. 3ie^t fic^ bag äR^ceüum mittelft fcl^r 
feiner gäbd^en im Snnern be§ ^oljeg ttjeiter, e§ bur(|« 
bringenb unb jerfefeenb, fo nennt man biefeS SSorlommen 
getoöl^nlid^ 2;rodtenfäuIe. ®erabe biefen ©d^tt)amm, ber 
biefe ©rfd^einung ^eröorruft, l^at man für eine befonbcre 
©pecie§ gelialtcn. @r tritt aud^ ^iebei oft mit bem |)oIj^ 
n)urm jufammen auf; ba§ fold^ergeftalt ä^rfe^te §oIj jerfäÖt 
in $ßult)er unb jeigt jugleid^ ba^ gafergemebe beS ©d^wamme^ 
innen unb aufeen. 

®ie Vegetation be§ ©d^n)ammeS bauert ftetS fo lange, 
als überl^aupt no6) gefunbe §oIjtf|eiIe, toeldje il|m jur 
SRal^rung bienen fönnen, borl^anben finb ; er ftirbt erft bann 
ab, wenn lein gerftörbareg ^olj melir öorl^anben ift. @r 
jiei)t feine SRal^rung alfo aus bem §oIjc unb jerftört baburd^ 
bagfelbe, wobei fii^ Äolilenfäure entwidfelt unb bem |)oIäe 
SBaffer entjogen wirb, weld^eS öorl^er mit bem nid^t oj^birten 
Äol^Ienftoff ber $oIjfafer üerbunben war. ®§ bejd^ränft fid) 
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inbeffen ber (Etnftujs biefeS ^UjeS nic^t auf bie SSennel^ruiig 
ber ^o^Ienfäure unb auf bie Sennhtberung be§ @auerftoffe§, 
fonbem er jerlegt ouc^, inbem fein ^ruc^ttiKif[er aK g^ment 
eine %xi funftlid^ t^u(ni§ ober @ä^rung einleitet, bie feinem 
Sinfluffe nnterliegenben organifc^en ^rper in bie @paltnng§^ 
unb ©nbijrobucte i§re§ Q^aUe^, toie fio^Ientüafferftoffe, 
Sntmoniaf, fio^IenfSnre unb Sßaffer. %At SluSfcl^eibungen 
unb SuSbunftungen biefer ^je, rotlAe einen f endeten, 
mobrigen, leic^artigen &txndf verbreiten, fotoic bie ber 
Suft pc^ mitt|eilenben ©t^toammfporen pnb für bie ®e^ 
funb^eit ^oc^ft nad^tl^eilig unb fönnen fic^ in $otge berfelben 
neröofe S^^&üe, toie ^opff^merj unb ©d^töinbel, bann 
Stffectionen ber ©c^Ieiml^äute be§ §alfe§, gieber u. f. \o. 
bilben. 

3)ie ©runbBebingung für bie Sntftel^ung unb SSeiter^ 
bilbung be§ $au§fc^n)amnte§ ift bie ^ud^tigfeit. 3ft ntan 
im ©taube, ber ©iutoirfung biefeS 3fgen§ auf ba§ §oIj 
buri^ feine gäujtid^e Äb^Ättung ju begegnen, fo öerl^inbert 
man bie Silbung unb gerftort ben fjortf^ritt be§ ©d^mamme^. 
©iefem ©efid^tspunfte l^at man lange Qüt l^inburd^ nid^t 
bie nötl|ige äufmerffamfeit gefc^enlt unb e§ Bleiben bal^er 
bie SRittel, bie man in SSorfc^Iag unb in Änroenbung brad^te, 
erfolglos. §at fid^ ber ©c^tt)amm fc^on eingefunbeu, ^o Iä§t 
er fi^ juerft am fid^erften baburd^ oertilgen, ba§ man afie 
baüon inficirten Steile be§ ^oljeS, 2Rauertt)erfeg u. f. n). 
aus bem ®ebäube entfernt unb burd^ neue erfe|t unb wenn 

eS angelet, burd^ ä^^flöff^^^S^^ ^^^^^ ^^^ gupöben in ben 
Sßauern, toeld^e unter Umftänben aud& mit ©d^oniftein^ 
röhren in SSerbinbung gefegt toerben, bie beftänbige Sircu* 
lation ber trodEenen Suft l^erbeijufül^ren fud^t. Suftjug unb 
©onnenlid^t finb bie beften äJiittel jur SSertilgung beS ^olj«« 
fd^njammeS, nad^bem bie vom ©d^toamme ergriffenen ©teßen 
auSgejd^nitten unb mit ben ©l^emüaüen bel^anbelt tourben. 
2l6e inSSorfc^Iag gebrad^ten unb aud^ l^ier mit anju* 
fül^renben Sl^emifalien laffen fid^ nur bann mit me^r ober 
weniger Srfolg antoenben, wenn ber 5ßilj nod^ nid^t in baS 
^olj eingebrungen ift. ©rfolgt bie Slnioenbung erft nad^ 
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Silbung beg grud^tlagerS, fo l^elfen tiefe SRittel nid^t, ba 
in biefem ©tabium bereits bog ^olj burd^ ben eingebrungenett 
Wh ä^^f^fet tüorben ift. 2)ie 83enü|uttg ber ß^emifalien 
tt)irb nur baju bienen, bie SBeiteröerbreitung be§ 5ßilje§ 
t)on einem §oIäftüdf, Saßen u. f. ». auf ein anbereS ju 
öerpten. 9ta(i& ©öppert läßt fic^ ba§ au§ beut inficirten 
^olj lontttienbe SRticel öiel Beffer burd^ Verbrennen mit 
einer ^^del afö mittelft ©^emifalien öerni^ten. 

Sieic^t bie ?lntt)enbung öon I|ei§em ©anb, ben man 
ttjieber^olt auf bie öom @(|tt)amme Befallenen ©teilen auf* 
ftreut, ober öon gebrannten Äalf nid&t auS, fo f^reitet man 
ju einer SBeije öon ©alpeterfäure, ©d^toefelfäure, falpeter* 
faurem QuedEfilber, Sllaun, ß^Iorfalfbrei, @ifen* ober Äupfer* 
öitriol, ober autfi ^od^falj. Stimmt man öerbünnte ©d^njefet* 
unb ©al:peterfäure, fo wirb e§ tjinreid^en, 1 %\)tH ©äure 
mit 30—60 Jl^eilen SBaffer ju mengen; bei ©ifenöitriol 
nimmt man auf 1 Z^tü beS Ir^ftaHifirten ©alje§ 5 2!I)eiIe 
SBaffer; fal))eterfaure Ouedfifberlöfung ift ju fel^r giftig, 
um eine allgemeine Slnnjenbung gujulaffen. Qu Sllaunlöfung 
( 1 S:^eil SKaun mit 4 Si^eilen SBaffer) toirb empf ol^Ien einen 
3ufa^ t)on ©d^toefelfäure ju mad^en. Ätö einfad^^eS, burd^ 
öielfad^e (ärfal^rung erprobtet 3)iittel n)irb enbli^, nament* 
lid^ fttrgupöben, bie Slntt)enbung öon^od^falj empfol^ten. 
3)a§ SSerfa^ren ift goIgenbeS: 

^lad^bem man ben jerftörten gupoben fammt feinen 
Untertagen fortgefd^afft unb festere burd^ gefunbe trodfene 
§ölger tt)ieber erfe^t l^at, füüt man bie 3^äume ätüifd)en 
benfelben mit ©anb, Sel^m ober ©d^utt. ?luf beiben ©eiten 
jeber Unterlage unb ebenfo an ber ganjen SBanb ^erum 
mad^t man fobann eine Slinne öon ungefähr 6—8 Km. 
Siefe unb füüt biefe bid|t mit reinem trodenen Äod&fatj au§, 
über bie ganj geebnete gläd^e ftreut man toieber eine bünne 
©d^id^te ©alj. 2)ie auf eine folc^e Unterlage befeftigten guß* 
böben jeigen nie toieber ©pur üon ©d^toämmen. ©elbft in 
unterirbifd^en SRäumen bleiben bie fo be^anbelten gupöben 
ganj frei öon biefem fo öerberblid^en geinbe. ©inb fenfred^t 
ftel^enbe ^ötjer üon bem ©d^ioamme angegriffen, fo mn^ 
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man bic fc^abljaftcn ©teilen bis auf ben ®runb, au§ bem 
fie aufftel^en, auiSfd^neiben unb bie fo entftanbenen Süden 
burd^ aSürfel öon frifd^em gefunben ^olj erfe|en, bie eine 
öotie ©tunbc in überfättigter ©aljlöfung gefod^t tt)urben; 
bie 3^ifcl^^^i^ä^^^ in ber SBanb aber füQt man, fo j^oc^ 
bie SBürfet reid^en, unb jttjar befonberS jur ©eite biefeS 
leiteten, mit einer SWifc^ung Don 7io ^^h'' ^^^^ 2;orfafc^e 
unb Vio trodenen Äod^f atjeS au§. 

9Zad^ einer anberen Angabe nimmt man l^^braulifd^en 
Salf (Sement, SBaffermörtel), weld^er au§ ©ilicaten öon 
ßalferbe, Sfjonerbe, SSittererbe unb ©ifenojtib beftel^t unb 
bie (gigenfd^aft l^at, burd^ 3tnjie^ung be§ SBafferS unb 
d^emifc^e SBerbinbung mit bemfelben ju einer fteinartigen 
SKaffe ju erf)ärten. SBenn man §oIj mit gett)öl^nüd|em 
fetten gebrannten Äatf übertündEit, fo fautt baSjelbe in !urjer 
3eit, e§ bilbet ftc^ eine Ärufte üon fol^Ienfaurem Salf, 
weld^er erfa^rungiSmäfeig ba§ jutretenbe fo Wenig n)ie ba^ 
SSegetationSmaffer be§ §oIje8 auffangt ober üerbampfen 
läfet unb auf biefe SBeife eine aQmäl^üd^e 3^rfe|ung unb 
SSermobcrung be§ ^oljeS l^erbeifüfirt unb begünftigt. Slel^nlid^ 
wirfen Sil^on, SlSp^alt u. f. tt). ; fie f önnen ben Zutritt be§ 
SBafferS öon aufeen öerl^inbern, aber fie befi^en fein SSer* 
mögen, bie SluSbünftung ber öorl^anbenen unb ber SBege^ 
tation§=f5eud^tigfeit ju »ermitteln, im @egentl|eile, fie öer* 
l^inbern biefe med^anifd^. (Sanj anberS üerfiielt fid^ nad^ 
alten ©rfal^rungen ber l^^braulifd^e ßal!. ^olj, ba§ im 
feud^ten ÄeHer ftanb, tt)urbe, mit bemfelben übertünd^t, immer 
trodEener. 3Ran l^atte bie Uebertünd^ung bemfelben mittelft 
einer SRild^ t)on l^^brauüfd^em Saß öftere toieberl^olt. ^olj, 
ba§ unter bie @rbe ju liegen fam, l^atte man mittelft eine§ 
©iebeS bon allen ©eiten einige ßinien bidE mit l^^braulifi^em 
Äalfpulüer bemorfen, nad^bem man bemfelben ein Sager öon 
gfeid^em ©toffe bereitet, ©eit Salären nimmt man bort feine 
©pur tjon geud^tigfeit mel^r tvofyc, tt)o fonft bie localen SSer^ 
l^äftniffe ben ©d^wamm begünftigt l^atten. 3n einem SSäo^n** 
gimmer gu ebener @rbe l^at man auf biefe SBeife ben 
©d^mamm Vertrieben, ber ba^ gupobentager unb ben 5u§*= 
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bobcn jcrftört l^atte. SHIeS angegriffene ^olj wnb ber Sau« 
fd^utt mürben l^erauSgcnontmen ; auf trodenem, frifd^em 
©d^utt tpurben neue ^öljer eingebogen, über SlHeg ein SBurf 
öon l^^braulifd^em ÄaU, etttja einen Soü bid, troden einge* 
fiebt unb Ijierauf ber 93oben mit frifd^en Sörettem belegt. 
Seit 10 Salären ^at fid^ biefer S3oben üoQfommen gut er* 
galten, nirgenbS nimmt man eine @pur t)on g^u^tigfeit 
in biefem 3^"^^^^ ^o^^ wnb ber unangenel^me moberige 
®erud^ bt^ ßi^^c^^f ^^^ frül^er l^eftig auffiel, ift gänjlic^ 
gcfd^ttjunben. ®Ieid^ günftig »ie auf $oIj angetoenbet, n^irft 
ber ^^braulifd^e ^all auc| auf Steine, tt)ie ©emäuer öon 
©tauen, ßtoafen, Äeßern u. f. tt)., bei bereu 83el^anblung 
feine Sigenfd^aft, fd^neU fteinartig ju erfjärten, einen tt)eiteren 
tottnfd^enSwertl^en SSortl^eit bietet. 

©^tr Ott befahl al§ befteS äßittel gegen ben§au§fd^n)amm 
bag l^oljeffigfaure ®ifen öon 10 ®rab S36. 3n S)ielen unb 
Saßen, wel^e fd^on öon bem ©d^mamme ergriffen n^aren, wür- 
ben bie SBud^erungen burd& Ueberftreid&en mit l^otjeffigfaurem 
@ifen gäujlid^ äcrflört, feit ttJel^er Qtxt fid^ bie S)ielen unb 
^ötjer öofifommen unöerfel^rt erljulten l^aben. Um ju öer* 
l^inbem, baj5 fid^ ^oljfd^toamm überl^au|)t in neuen Dielen 
unb neugelegten Sallen erjeuge, loirb empfohlen, biefelben 
mit einem breimal toieberl^olten Slnftrid^ öon J^oljeffigfaurem 
©ifen gu überjiel^en, auf ttjetd^en jule^t nod^ ein X^eeranftrid^ 
JU geben ift. S)a§ l^oljeffigfaure @ifen tt)irb jU biefem Qxotdt 
auf bie einfad^fte unb bißigfte SDSeife im ®ro§en baburd^ 
bereitet, baf; alte§, roftijeä @ifen, befonberS alteS Sifenbled^ 
in ©tüdCen in einer 3;onne mit §oIgeffig übergoffen unb ba= 
mit fo lange in S3erül^rung gelaffen wirb, big bie braune 
Söfung ben getoünfd^ten Eoncentration^grab erreid^t l^at, 
alfo etttja 10 ®rab 836. 

Äreofot atö ©d^toammöertiIgung«mitteI töurbe öon S8er:= 
felc^ unb öerfd^iebenen Slnberen empfol^Ien; Seiler unb 
einige anbere reben bem 5ßetroIeum baö SBort; ba^ öom 
©d^toamme ergriffene §oIjtt)erf foQ mit 5ßetroIeum bef:prifet 
ober angeftridien werben, bod^ JEann baSfelbe wegen feiner 
gcuerggefa^r nur mit großer SBorftd^t angewenbet Werben. 
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?luc^ fd^wcfügc ©äure in 2)anH)fform, auf crfranltcS ^olj 
toirlenb, foQ bie (Snttptcflung bed äß^celiumS unb bte Su^« 
fiilbung ber ©porcn j^inbern. Unter bcn bcfonbcrS tt)irf|amcn 
3J{ttteIn gegen ben ^auSfc^n^amm finb nod^ bie ©oba« 
rüdftänbe ju nennen ; baS in benfelben entl^aftene ©d^wefet 
Idium ttjirb l^ier baS »ir!fame ägenS fein. 

®g ift begreifüd^, ba^ ein fo tiefgreifenbeg Uebel, toie 
e§ ber ^olifd^toamm ift, anä) SJeranlaffung jur SSerbreitung 
öon ©el^eimmitteln genjorben ift, beren ^ufeen ntel^r ober 
weniger ittujorifd^ ift. §ieju gel^ören bk unter ben ^iamen 
SR^cotJ^auQton (^iljtöbter), Äntimerulion u. f. to, atö un* 
fetjlbare SRittel angepriefenen gtüffigfeiten, beren SSerlaufS* 
preis in gar feinem SSer^ältniffe ju il^rem SBert^e ftel^t. 

2R^cot]^anaton üerfd^iebener $ßroüenienä enthält 
afö ^auptbeftanbtl^eil @ifenoft)b unb S^onerbe, f^toefel* 
jaureS ^upferoj^b, fdiwefelfaure ober fatifaure äRagnefia, 
(Slauberfalj, Stoä)\ai^, anä) S^Iorcalcium unb Duecffilber== 
d^torib. SSilain'S SR^cotl^anaton beftel^t nad^ §ager auS 
Stoä)\aii, ^taun, ©d^ttJef elf äure unb SBaffer mit ©puren üon 
©ifen unb Slrfenif, nad^ einer Slnal^fe oon 3egel au§ einer 
mit ©d^wefelfäure oerfe^ten unb mit Sadfmug rotl^ gefärbten 
Äod^faljlauge; festere ift wal^rfd^einüd^ ein Slbfattprobuct 
ber ©tafefurter Satifaljfabrifen. Sin Siter be§ unterfud^ten 
SK^cot^anatonS enthielt 147 (Sr. ©d^mefelfäure unb 250 ®r. 
Sod^falj. ^ermann'g aW^cotl^anaton beftel^t nac^ SaHi'g 
Unterfud^ung mefentlid^ au§ fd^mefelfaurer äÄagnefialauge, 
ber ettt)ag ro^e ©aljfäure unb Äupferoitriol jugefe^t ift. 

Sinti fungin befte^t aus 20 ?ßrocent Soraj, 80 ^ro- 
Cent SBorfäure unb ©c^ioefelfäure. 

2)ag üon 3^^^^^^ anempfol^lene, patentirte äÄittel 
Slntimerulion beftel^t, tt)enn eg in trodfenem ä^ft^nbe jur 
Umhüllung öort 93aHen ober als borbeugenbeS ajttttel ber- 
menbet mirb, aus ^nfuforienerbe, bie mit 6 5ßrocent Äod^^ 
falj unb 3 5ßrocent SJorfäure imprägnirt ift. 3)ie oon btm^ 
felben jur S3efeitigung beS ©d^toammeS unter bemfelben 
Flamen in SSerfel^r gebrachte gfüffigfeit beftel^t auS SBaffer^ 
glas, 6 5ßrocent ßod^falj unb 7 5ßrocent SSorfäure ober 
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ftatt festerer toeitcrc 3 5ßroccttt Sod^Jalj. S)ie Slntüenbungä«' 
njcife bcr beiben glcii^cn SRamen ^Intimcruliott fü^renbcn 
glüffigfeitcn befielet im SSeftrcid^en ber ^öljcr mit ber Söfung 
unb in bcr Um|ilIIung bcr bcftrid^cncn, bcjicl^ungsmcifc 
unbcftrid&cncn §öljcr mit einer Sage imprägnirtcr Äicfclgul^r. 

92a(| (Sottgetreu bcrul^t bie SBirfung bcr meiftcn 
©d^tDammöcrtifgung^mittct auf bem Äod^faljgcl^atte. 3)crfelbe 
empfiel^ft als baS befte äßittel eine Sauge, ttjcld^e in einem 
Siter 250 @r. Sod^fals unb 187 ®r. ©djtocfeljäure enthält. 

^oljladf mirb ebenfalls atö 3JiitteI, ben SJer^eerungen 
beS ©d^mammeS ju begegnen, empfol^Ien. 2)a§ $oIj ttjirb 
2— 3mal mit einer S^üffigfeit auS 200 Steilen »oraj, 
100 Steilen »orfäure, 250 Steilen effigjprit unb 2500 
Steilen SBaffer, mld)t bis auf 60—70 ®rab (S. er^i|t 
unb mit 200 i^eifen ©pirituS öor ber Slnttjcnbung öerfeft 
ift, überftric^en unb getränit. SRad^bem biefer Ueberftrid^ 
äbertrodnet ift, roirb ein Slnftrid^ mit folgenbem SadEe ge^« 
mad^t: 200 STfieile Soraf, 400 Steile ©^cIIadE unb 2000 
2;^eile SBaffcr merben im S)ampfbab crl^ifet, bis Söfung 
erfolgt, bann nod^ mit 1000 Xl^eilcn l^ci^cm SSaff er üermif d^t, 
erlalten gelaffen unb enblid^, wenn eS nötljig fein foHte, 
colirt. @S finb biefe 3lnftrid^e bei trodfener SBitterung öor^« 
juncl^men, ber Sadfanftrid^ ift aud^ tt)o^I ju loieberl^olen. 
Sft ber ^auSfd^ttjamm unter ben 2)ielcn, fo ift eS notl^* 
ttjcnbig, bie Unterfd^üttung ju befcitigen, bie Satten mit 
jenen glüffigfeitcn ju beftreic^en, bann bie ^üQung burd^ 
trodfenen ©anb ober 2!orf* unb öraunfol^Icnafd^c, ©tein»» 
fol^Ienffein ju erfc^cn. S)ie Söefeitigung aller Umftänbe, 
lücli^c ber SSegetation beS ^auSfd^mammeS bienen, ift natär=^ 
lid^ t)or bem Slnftrid^e bie ^auptfad^c. 

?ßrofeffor ©orofin, ber fid^ eingcl^cnb mit bergrage 
bcjügUd^ ber SScrtilgung beS ^auSfd^toammeS befafete, ift 
ju folgenben JRefuItatcn gefommen: 

1. 3ugluft vertilgt ben$auSfd^tt)amm binnen 24 ©tunben; 
bie SSerfuc^e njurben in einem 3;reib^aufe vorgenommen unb 
fd^on nad^ 24 ©tunben l^interlie§ ber ©d^n^amm eine tjcr^ 
borrte, runäcligc braune äWaffc. 
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2. fiuft ift ebenfalls geeignet, ben Q^toamm gu tobten; 
mirb berfe(6e gleic^jeitig ber SiniDirfung beS Siebtes unb 
Sufttpe^fetö ausgefegt, fo üertrocfnet er binnen tt)enigen 
©tunben. 

3. £a§ S3ene^n beS C^oIjeS mit ^oc^foljlöfung üer» 
^inbert baS 9[uftreten be§ ©d^mammeio; j|e concentrirter 
bie fiöfung, um fo nad^^altiger ift bie fc^fi^enbe SEBirfung. 
S3efonber§ concentrirte Äm)fert)itrioIIöfung übt eine no^ 
fr äf tigere SBirfung ouS; (Sorbolföure tobtet ben ©d^toamm 
fel^r f^neD. 

4. ®ett)ö^nlic^er S3irfent^ecr ift ein fe^r toirffameS 
SRittel gegen ben §au§f(^mamm; burc^ Seftreid^en ber Sollen, 
ber inneren glä^e ber giipobenbretter mit bemfelben »irb 
faft fi^er bem a^uftreten be§ ©c^toammeS oorgebeugt, bie 
gro§e Sittigfeit beS SRateriafö unb bie ©nfa^^eit feiner 
aintoenbung mod^en ben Sirfentjjeer ju einem ber bcquemften 
unb biHigften STOittel jur SSertifgung be§ |)au§fc^n3amme§. 

?[m günftigften läfet fid^ bem §au§fc§toamm begegnen, 
wenn man bei SBauten atte jene Umftänbe, weld^e feine @nt^ 
ftel^ung unb fein SBad^Stl^um beförbern, ju öermeiben fudöt, 
inbem man nur üollftänbig trotfeneS, xotnn irgenb möglid^ 
imprägnirteS §otj, trodenen ©c^utt u. f. xo. üertoenbet unb 
bie jum S3au benötl^igtcn §öljer erft bann einbringt, toenn 
baS äWauertocrf fd^on möglid^ft auSgetrodfnet ift. Sung 
brachte jmei Sßctl^oben in SSorf^Iag, um bei 5Reubauten 
bag Sluftreten beg ©d|tüamme§ unmöglid^ ju mad^en. 'Staä) 
ber erften SRetl^obe tt)irb baS gunbament, nad^bem foId^eS 
jiemlid^ trodfen ift, mit einer SDtifd^ung auö |)arj, Stieer 
unb ©anb (im SSerl^ältni^ 4:1:8 äufammengef(|moIjen) 
übcrgoffcn. |)ierauf toerben bie inneren 9läume, toeld^e ^p&tti 
gebiett toerben foÖen, mit ©teinfol^Ienafd^e, ©anb unb ju 
©taub gelöfd^tem Sa« (8Ser^äItni§ 4:5:3) mit SBaffer 
JU einem bidfen Srei angerührt, aufgefüllt unb nad^ bem 
irodfnen bie fjüttung gut planirt; bann übertegt man bie 
güöung mit möglic^ft trodenen äRauerfteinen, tt>oburc^ nid^t 
aßein eine gerabe Öberftäd^e gettjonnen, fonbern aud^ ein 
felir fd^ne(l(e§ Srocfnen erjielt toirb, toeil bie ©teine mit 
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großer 93cgierbe bie gcud^tigfeit aitjicl^cn. Siac^bem bcr 5ßu| 
fertig, %i)üxen unb Sanfter cingcfe|t waren, tüirb mit bem 
©tclen begonnen unb ift injttjifd^en bie Unterlage ftcinl^art 
getoorbctt. ®ic UntertagSl^öIjer, bie mit Si^Iorjin! imprägnirt 
unb gut getrodCnet lüaren, tourben nun üerlegt, bie SttJif^en»» 
räume mit ju ©taub getöfd^tem &alt unb trorfenem @anb 
(3:5) aufgefüllt unb bann mit bem SJerlegen ber gufe* 
bobenbretter begonnen. @^ geigt fid^ bei einem berart be* 
l^anbelten gupoben feine ©pur öon ©d^toamm, tocber im 
^olje, nod^ in ber SRauer. 

Sei bem gtüeiten SSerfal^ren gefc^iel^t ber Aufbau beS 
gunbamenteS ganj ebenfo wie beim erften, bod^ toirb bie 
güHung in trodfenem 3iiftonbe aufgebrad^t unb bie Unter* 
lagen fo ftar! geröftet (au^gebörrt), baß fie ber Siot^fol^Ie 
na^e finb unb fid^ im SSäaffer nid^t mel^r auSbel^nen; bie 
Sielen werben bann auf einer ©eite glatt gel^obelt unb 
jweimat mit §argö(, in bem ©teinfoljienped^ (5:4) ge« 
f^moljen, überjogen. 3)a§ S)arren wirb am beften in einer 
gewöl^nlid^en l^albrunben ©agretorte vorgenommen; finb 
biefelben nic^t lang genug, fo fd^neibet man ba§ $oIj furj 
unb Derbinbet eg fpäter wieber (man muß aber bann gerabe 
auf ben ©toßfugen eine etwas breitere 3)iele wälzten unb 
bei großen SRäumen unter ben gugen Duerlager, bie eben* 
faßg präparirt finb, anbringen). ®aS SSerfal^ren beg ©arrenS 
ift fe^r einf ad^ : ÜKan füllt bie ^Retorten, inbem man- je nad^ 
SSerl^ültniß jwei bi§ brei ©tüdfe nebeneinanberlegt, bie 
SRetorte f^tießt unb fo lange feuert, bis ber auS ber Sietorte 
entweid^enbe 3)ampf brenjlid^ ried^t; l^ierauf ^emmt man 
baS 5^uer, mad^t bie Sietorten f^neH auf unb wenbet bie' 
§öljer um. 3n ber Siegel bauert eS jwei©tunben für j|cbe 
gläc^e, alle öier ©eiten fönnen alfo in ac^t ©tunben 
befd^idft fein; bie legten ©eiten fangen fd&on in ^4 ©tunben 
an rot^ ju werben, alfo in Slot^fol^Ie überjugel^en. Qm 
größeren ©id^er^eit überjiel^t man bie §öljer, fo lange fie 
nod^ l^eiß finb, mit ^arjöt unb 5ßed^ in ber angegebenen 
SBeife. Sluf biefe Slrt jubereiteteS §oIj l^ielt fid^ fogar unter 
einem gußboben, weld^er burdi unb burd^ mit ©d^wamm 
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tibcrjogen tt)ar, nad^bcm man eS burd^ eine angebrad^te 
Dcffttung cinbrod^tc unb toiebcr t)crfd^Io|. 

S)tc britte SRctl^obc ift folgcnbe: S)a§ gunbament 
wirb überaß wie bei ben beiben üorbergel^enben SSerfal^rcn 
bel^anbelt, bie J^umuSl^altige @rbe entfernt unb ber baburd^ 
entftel^enbe leere SRaum mit red^t trodEenem @anb an^^ 
gefüttt. hierauf fd^Iägt man eine 12—15 (Zentimeter ftarfe 
©c^id^te fetten ßel^m mittelft eines ©c^Iagbretteg feft, über^^ 
gie^t biefelbe mit JBIut unb läßt fie trodhten; baSfcIbe 
tpieberljolt man nod^ einmal. Siad^bem bie jtt)eite Sage 
üoüftänbig trocfen ift, mirb bie gauje gläd^e mit fiefet 
faurem SWatron überjogen unb tt)äl^renb biefeS nod^ nid^t 
trodten ift, mit l^öd^ft feinem 3i^9^toel^I überftreut; bann 
merben gute lufttrodfene Unterlagen, ebenfalls mit fiefel== 
faurem SJatron beftrid^en, gelegt unb ber Siaum unauS* 
gefüllt gelaffen. 3)ie ©ielen tnerben auf ber Snnenfeite 
ebenfalls mit obiger SRaffe beftrid^en unb beftreut, ja eS 
ift jttjedmößig, aud^ bie gefpunbeten Saugen ttJäl^renb beS 
SDielenS mit jener 3)?affe ju beftreid^en, jebod^ foQ QitQtU 
metjl babei nid^t angemenbet tt)erben. 

S)a§ gunbament wirb nad^ ber Snnenfeite mit Gement 
gepult unb nac^bem eS trodEen ift, mit SBafferglaS über* 
jogen. Statt gewö^nüd^er 9iägel wenbet man mit großem 
SSortl^eile ®rat)tftiften an, bie mit Supfer ober ^inn gal* 
öanif^ überjogen finb, fie finb minber brüd^ig, galten 
beffer, ojgbiren nid^t unb finb nod^ um 50 5ßrocent biQiger. 
5lod^ wirb J^iujugefügt, baß eS fid^ überaQ bewäl^rt l^at 
ba wo ÄeQer unter ben SBol^nungen erforberlid^ finb, baS 
©ewölbe nad^ erfolgtem 2;rodnen mit fünftlid^em SlSpl^alt 
JU übergießen; berfelbe wirb l^ergefteHt, inbem man 3 X^eile 
©teinfotjlentl^eer, 4 Steile @teinfo|)Ienped^ unb 5 2:i^eile 
trodenen @anb jufammenfd^miljt, in weld^er gorm er ju 
biefem Qtüedt üollfommen genügt. 



(Jonfcröircn gegen «Sd^toomm. 189 



^o^nSti ^ Apparat ptt ^roifenlegnng f>on &e^ 

bänien^ 

2)er öon fioftnSfi cönftruirtc unb aud^ fd^on öielfad^ 
öemenbete STpparat bient nici^t nur, um öom ©d^roarnnte 
Bereits inficirte ©ebäube auSjutrodfnen unb bcr S33eiterüerbrei== 
tung beSfelben gu begegnen, fonbern aud^ jum Slugtrodfnen neu 
aufgeführter 93aulid|feiten. Serfelbe beftel^t au§ einer Suft* 
erl^i^ungSfammer, tneld^e äl^nlid^ einem Socomobile auf 
SRäbern montirt ift unb in bem auSjutrodfnenben 9?aum 
aufgefteHt tnirb, unb einem SBentilator, ber aufeerl^alb be§ 
betreffenben 9iaume<^ feinen ?ßlafe finbet unb mittelft Slöl^ren 
mit bem Sufterl^i^er öerbunben ttjirb. 3n gig. 50 unb 51 
ift ber 2r^)parat abgebitbet, beffen SSSirfung fi(| in breiertei 
^infid^t geltcnb mad^t: 

1. in ber med^anifd^en Sufterneuerung, ttjeld^e 30 ®u- 
bifmeter pro SÄinute betragen foH; 

2. in ber ©intoirfung ber ftral^Ienben SBärme be§ 
^eijapparateg unb 

3. in ber relativen Suftöerbünnung. S)ie öon au^en 
jugeteitete Suft ttjirb öon unten in ben @rt)i^ung§feffel 
gefül^rt, ttJo fic an bcr 10 Duabratmeter großen ^eijfläd^e 
crl^ifet mxb, um fobann mittelft eines oben am §elm be§ 
Seffetö mit ©elenfüerbinbung angebrad^ten ©tra^Irol^reS 
gegen bie ju trodnenbe SBanb ober einen anberen (Segen* 
ftanb gerid^tct ju werben. ®ie ®efammttt)irfung foö fo 
groB fein, baß ein Stpparat in 10 ©tunben ben SBänben 
35 Siter SBaffer entjie^t. 



^ettnenbttng ber ^nfitfottenetbe C^iefelgul^i?) 
aU ^täfetrl^aiil^ gegen ^^t^ammhilbun^. 

aSon ber Slnfid^t augge]^enb, ia^ bie üon ben con* 
ftructiöen SSorfe^rungen allein bead^tenSWert^en Suftcircu* 
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tationSanlagen nur ba§ Serträngcn einer feucf|ten, in 
©egenmort orgonif^ ©ubftanjcn bumpftg unb ftodig 
rorrbenben Suft burc^ frifc^e Suft bt^mtdtn, um baS ^olj" 
nierl »ot göulnife, ©tocfen unb ©c^roamm ju fiftü&en, 
fomie bie ^u^böben ttocfen ju. eil^altnt, lag tä na^, ju 
unterfuc^n, ob man btefe Slbfii^t in einfacherer SBetle a\$ 
burt^ bie am erften jroetfentfpredienben, aber in her $raji2 
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befonberä bei SSo^n^äufern u. bgl. nur feiten ongemenbeten 
SuftcircutationS'SlnEagen erreicfien fönne. 

%k\t Untersuchungen fül)rten auf einen fiötper ^in, 
ber bie Sigenft^aft, Jeut^tigfeit aufjune^men, in I)D^em 
SWafee be[igt, nämtidfi bie Snfuforienerbe ober fliefet« 
gu^r. 

3)iefe Sigenfc^aft mufete fie ober unter ben ^^gro» 
f(Dpifc|en Sörtjern, ined^e aÖein jum ©rfa^e bcS troifnenben 
Suftjugeä in grage lommen, um fo reertl)Doner erfc^einen 
laffen, als anbere SKoffer anjie^enbe ©ubftanäeit ben 3iac^= 
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t^eit ^aben, jetfliefilicl^ ju (ein, unb roeti fie öon allen be= 
foitnten ^pgrojfoiiifdim Sförpern auä) baä nteifte SBaffer, 
nämtif^ baS fünffa^e if)teä (Seloir^teä, oufjunefimen im 
©tonbe ift. SKit ber einfachen ©enügang ber 3nfuforien' 
erbe unb ber huxä) biefelbe bewirften 3;rodenIe9ur9 f(f)etnen 
tnbeffen noc^ ni(^t alle (Garantien geboten ju fein ; befonberS 
bei äufäüig auftretenber, bie SlbjortrtionSfäligfeit ber 3n- 
fuforienbe erjt^öpfenber gtögerer geuc^tigleit ^aben wir 
feine Garantie gegen bie ISntniidtung Don ^auSfi^roamm. 

m- 51. 



SluS biefem ©ruiibe würbe ber 3nfu[orienerbe eine 
S^toroerbinbung, unb jTOüe (J^fornatrium, unb mit JRürfficfit 
auf gäutniS qI§ (rÖftigeS, gerut^toieS 3lnti|epticnm SBor« 
fäure ä"9sif|t; *""! erfterem fei^S Sprocent, Don legterer 
brei ^tocent. 

3)ie ainwenbung be« e^IornatriumS oDein ruft be- 
lannttit^ naffe ©teQen, bie ni^t auSäutrorfnen finb, Iieroor, 
roö^renb biefelbra jegt nic^t me^r öuftreten fönnen, in golge 
ber t)9groJfoj)ift^en täigenjcfeaften ber Qnfuiorienerbe. ®ie 
aSicfung biefer in präparirtera goftinbe ift folgenbe: 

©0 lange biefefbe {Jeud^tigfeit abforbiten (onn, ^ält 
fie bie gufeböben, Söalfen, Sagert)ö(äer k. trocfen unb ent' 
gie^t baburt^ bemSt^wamme feine ^QupteEifteujbebingnng; 
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fotoic aber in t^olQt abnormer SBitterungg* ober Socal* 
öer^öltniffe ober fonftiger gnföQigcr SSorfommniffc bic SRäffe 
fo gro§ toerben foQte, ba§ bte SBirffamfeit bcr Äiefdgul^r 
erf(||öpft toirb, beginnt jngleid^ bie SBirffamfeit be§ leidet 
lödlid^en S^^tornatrium^ gegen eine e))entneQe ©d^n^amm« 
Vegetation, jotoie ber Sorfäure atö äntifepticum nnb para* 
l^firt bie fc^äblic^e SBirtung ber ^^eud^tigfeit fo lange, 6i§ 
lelftere öerfc^tonnben ift unb bie Snfuforienerbe toieber f unc* 
tioniren fann. Unter normalen SSer^ältniffen freilid^ !ann 
bie atbforptiongfäl^igfeit ber Äiefelgu^r nid^t tt)o^I erfd^öpft 
ttjerben, ba 1 ßubifmeter eine gang nnöergleid^Iid^ größere 
SKenge SBafferg auf jnne^men im ©tanbe ift, afö in einem 
Subiifmeter mit SBaffer gefättigter Saft Söaffer entl^alten 
ift. ®ie SBafferabgabe anberfeitö erfolgt unter ben geroö^n* 
lid^en unb natürlichen SrodEenbebingungen. 

S)a§ in obengenannter SBeife jufammengefe^te Snfu* 
forienerbe-^ßräparat l^at burd^ bie ^rodfenlegung ber gufe* 
böben eine ebenfo ^^gienifd^e SSebeutung, tt)ie eine große 
finanjieUe burc^ Sonferöirung be§ §orjtt)er!e§ unb gern^* 
galten öon fo gefäl^rlid^en geinben, tt)ie ^oljfd^ioamm, 
2;rocfenfäuIe u. f. ttj. 2)ie Slntoenbung beftel^t in ber tl^eit 
meifen S3enü|ung ber präparirten Qnfuforienerbe gur gu§== 
bobenfüHung. Dbrool^I in golge biefer göH^^Ö "^^ ^^^ 
ftet§ öorl^anbenen befannten Sßentilation unferer äRauem 
bie Suft unter ben S)ielen fo rein unb gleid^möfeig trodfen 
bleibt, tt)ie e§ bei Suftcirculationen aus nal^eUegenben ©rünben 
(Suful^r frifd^er Suft) gar nid^t ftattfinben !ann, glaube id& 
bod^ bie ©ic^erl^eitSmaferegel für bie ©onferöirung mtb 
SBeptung beg ^oIje§ noc| nid^t öoUftänbig erfc^öpft ju 
l^aben. S)ie (Srünbe fußen J^auptfäd^tid^ auf ber bei SSer* 
wenbung be§ |)oIjeg öorl^anbenen Snfection, »ie fie ftatt 
l^at, ttjenn i>a^ §oIj bereits auf bem ©tamme franf toar, 
ober ttjcnn fid^ äußere ©inftüffe mäfirenb beS SauenS, j. SS. 
burd^ 3^fö^tung oon ©d^toammfporen, geltenb gemad^t 
^aben. S)ann genügt nid^t bie ©rfd^UJerung ber @nttt)idfung 
ber ^oljfranf^eit unb bie @rfd^tt)erung ber 5ortenttt)idfIung 
beS ©dE)tt)amme§ nad^ außen, fonbern eS muß aud^ bem 
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SSeiterroud^ern ber Sranf^cit unb bcr in ^^Ige berfelben 
auftretenben 3^^[törung nod^ immer öorgebeiigt ttjerben. 

@§ tourbe ba^er ein ^otjanftrici^ gefudEjt, mittelft beffen 
bie fc^mammfeinbUdEien unb antifeptifd^en äKittcI, tüctd^e ber 
Äiefelgul^r jugemengt ttjaren, auf bem ^olje im^)rägnirt, in 
bie ?ßoren be§ ^otjeg fijirt ttjerben fonnten. Sin jold^er 
9lnftri(^ njurbe in bem SBofferglaje üon für ^ot^anftrid^e 
geeigneter Soncentration gefunben, toeld^eS leidet aufjutragen 
ift unb burd^ feine fd^neÜ au§fd^eibcnbe unIö§Ucf|e ßiefel* 
fäure bie 5ßoren be§ $oIje§ fd^Iie^t. S)a§ SBaffergtag toirb 
mit S^Iornatrium unb SBorfäurcIöfungcn unter aQen ben* 
jenigen SSorfid^tömaj^regeln, bie ein ©elotiniren be§ SBaffer* 
glQfe§ augfd^Uefeen, gemifd^t unb jtoar fo, ba^ ha^ SBaffer- 
gla§ ebenfalls 6 ^rocent S^Iornatrium unb 3 ^rocent 
93orfäure, Bejiel^entlid) bie äquivalente ÜKenge be§ 3Jatron* 
falje§ enthält. 

®ie ßl^Iornatriumlöfung bringt befanntlid^ fel^r leidet 
unb tief in ba§ §oIj ein unb mit i^r bie borfaure 9iatron^ 
löfung, ttjäl^renb ha^ fiefelfaure SJatron, bejiel^entlid^ Äali, 
bie 5ßoren burd^ bie öon ber ^ol^Ienfäure ber Suft au§* 
gefd^iebene Äiefelfäure auSfüttt unb ben antritt öon geud^* 
tigfeit unb ©d^mammfporen öon aufjen berljinbert, nad^ 
innen aber bie beregten ttjirffamen Seftanbtl^eile feftöält. 

S)ie gemeinfame Stntnenbung be§ fo präparirten SBaffer* 
gtafei^ unb ber tt)ie oben befd^rieben präparirten Äiefelgu^r 
bietet ein ebenfo biKigeg, tt)ie fic^ereS äKittel, bag^ofjmerf 
öor gäulnife unb ©d^mamm ju bel^üten unb bie gwfeböben 
trodfen unb ttjarm ju l^atten, bietet alfo mel^r, al§ bie 
biSl^er angettjenbeten conftructiöen SJorfel^rungcn. 

3)a^ Sßerfal^ren ber ßonfcrmrung be§ ^oljttjerfeg, 
SrodEenlegung ber gi^pöben, SBerptung, bejie^unggttjeife 
SSernid^tung be§ §au§f(|u)ammeg beftel^t in ber Slnnjcnbung 
ber 3nfuforienerbe in SSerbinbung mit einem toit oben 
erwähnt jufammen gefegten SBaffcrglaS ate Slnftrid^. 

SÄit bem pffigen ?lnftrid^mittet tt)irb ba§ gu fd^ü|enbe 
^oljmerf, ®ie(en, Unterlagg^öljer, ©äulen, SSalfenföpfe, 
fottJte inficirte§ äWauertoer! ein bi§ jroei äl?al auf aßen 

9(nbe3. 2)a8 ^onfeibiren beS ^o(gee. IB 
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nic^t frei (icgcnbcn ©eitcn imb Äanten geftricfien, ba§ 
güttmateriat etwag angefeuchtet unb ber untere erbige ©runb, 
aus n^eld^em ber ©c^mamm etma Iierdorgeipud^ert ift, fo 
ftarl getränft, ba^ bie g(üffig!eit augenf^einlic^ l^iureid)t, 
alle oft bur^ baS ®ett)ölbe gej^enben ©c^toammfafern ju 
erreid^en unb jU uernic^ten bamit berfelbe nic^t tixoa unten 
weitergeben unb nebenanüegenbe, nid^t imprägnirte 9iäume 
erreid^en fann. 2)te imprägnirte Snfuforienerbe wirb in ber 
SBeife üerroenbet, ba^ man bie JBatfenföpfe bamIt 2—3 
Zentimeter bidf umfüllt; Saser^ölgcr unb S)ielen werben 
2 — 3 Sentimeter ftarf unterftopft unb bag ganje S)ielen:= 
werf eineg SRaumeS 2 — 3 Zentimeter ringsum Don ben 
S33änben ifolirt. Die ^aneele werben ebenfalls 2—3 Sen= 
timeter ftarf bamit J^interfüHt. 

83ci 9ieubauten genügt eS üoßfommen um gegen eüen== 
tueHe @tf|WammbiIbung gefd^ü^t ju fein, wenn man bie 
beim SBaue allgemein üblidfien SSorfid^tSmaferegeln confequent 
bur^fül^rt unb bafür forgt, bafe nur trodfener ÄieS, ©c^Iaden, 
Snfujorienerbe als gilffmaterial ber SBöben, fowie nur 
trocfcneS §otj als SBaul^ofj Derwenbet wirb, ba§ man auf 
entfpred^enbe Sfolirung ber Salfenlager u. f. w. fein Slugen* 
merf rid^tet unb um ja red^t fid;er ju gelten, baS gut 
trodene §oIj mit Derbiinnten fiöfungen üon ficfelfaurem 
SJlatron oor feiner SJnwenbung imprägnirt. 



hei einqemauetteu f8altentdp^en* 

öei Sleubauten fotten nad^ 93auer unmittelbar an ben 
©tirnen ber auf ben ®iebeln aufliegenben SBalfen entlang, 
alte wertl)Iofe 9töf)ren eingeleimt werben, bie an i^rem @nbc 
über bie SJerpu^fläd^e ber UmfaffungSmauer ein wenig 
beroorragen, mit bem anberen 6nbe in einen SJentilationS^ 
faminc münben: an jebcm JBalfenfopfe ift biefe Slö^re 
angcbol)rt; bie iöalfenfijpfe fiiib an ben ©eitenffä^cn trocfen 
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eingemauert unb ftoßen mit ber unteren ©tirnfonte an bie 
Sflöfire, auf beren ®edEe ein ^ol^Iraum an jeber S3al!en* 
ftation auggefpart ift. 33aburd^ werben jämmtUd^e Saßen* 
föpfe forttüä^renb mit ber Slußenluft in SSerbinbung ge* 
brad^t unb ofine Äoftenaufttjanb bie immerl^in nöt^tge, 
nadE)trägIid)e Hugtrodnung beS S3atfent|oI^e§ beförbert. Sei 
gleic^Iaufenben ®ebälfen auf bie gange ^augtiefe fann bie 
3iö^re innerl^alB be^ ®iebel§ mit einer jur anberen Um- 
faffung aufgelegt ttjerben, tüobei berjelbe ®rfoIg ofine 8Sen= 
titation^famin erhielt n^irb. Sind) laffen fid^ bie auf ben 
Umfaffungömauern auflagernben S3at!en!ö!pfe in gteid^er 
Sßeife mit ber 2lu|enluft in SSerbinbung bringen. Sine ber* 
artige Einbringung öon an ben SSalfenföpfen öorüber ffil^^ 
renben Suftcanäten, beren @in* unb 3lu§münbungen am 
Sleu^eren faum mal^riunel^men unb beren Soften uner|eblid)e 
finb, bürfte fid^ in üielcn gälten empfe{){en. 

Sampe empfiel^lt alg ein fic^ereS SKittel gegen ben 
^auSfd^ttjamm bag ©^lorginf; ba ba^felbe nid^t überaß 
ertjältlidö ift, fo fann man fid^ fold^eö fc^neö felbft anfer* 
tigen. 100 fr^ftaO. Sinföitriol tüerben mit 250—300 
SBaffer gelöft unb äugefe^t 50 ^od^falj; man erttJärmt 
cttt)a§ unb lä^t bann abfül^Ien. Slm anberen 2^age ift ber 
größte S^eil be§ gebilbeten fd)mefelfauren 9iatrium§ au§* 
fr^ftaHifirt; man giefet öon bemfelben bie ®f|(orjinf lauge 
ab unb erl^ält eine Sauge, bie annäl^ernb 16 ?ßrocent 
®()Ioriinf enthält. 3Rit Sa^Ierbraun fann mon biefe au^ 
beliebig färben; tt)enn e§ nic^t unangenel^m ift, fann man 
circa 5 5ßrocent ?ßt)enoIfäure j^fe^en. 

SRa^i ber »Pharma jeutifd^en 9flunbfcf)au* f)at fid^ foI= 
genbe 9Jlifd^ung bemäl^rt: 

960 ©ramm gewöl^nlid^eS ©alj unb 50 ®r. gepulöerte 
SSorfäure toerben innig gemifrf)t unb in 5 ßiter fo($enbem 
SBaffer gelöft, mit biefer nod^ l^ei^en Söfung ttJerben aKe 
ju fd^ü^enben ober bereite inftcirten §oIjtt)eiIe mtttelft 
eineö ?ßinfel§ ober @d)tt)amme§ ober in §ö^Iungen mittelft 
einer f leinen ©pri^e in ä^ifc^^tträumen öon einigen Jagen 
jtoeimal befeud^tet. 3n feud^ten Seßern ober SRäumen fann 

13* 
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bie Suft aufecrbcm burd^ ©inicgen öon ungelöfd^tem Äalf 
gctrodnet tt)crben. 

3n aUerjüngftcr ^tit l^at man, gclegentlid) bc§ @c^u^e§ 
gegen bie öer^eerenben SBirfungcn ber SRonnenraupe, bei bem 
Drtl^obinitrofrefolfafium (Slntinonnin) gefunben, bafe bicjeg 
Präparat anä) mit großem Srfolg gegen bie ^crftörung be§ 
^olje^ burd^ Snfecten (^ofjnjurm), foroie burd^ ©c^tt)amm' 
bitbung angeloenbet ttJerben fann. 

2)iefe^ 5ßräparat, urjprünglid^ für bie SJertitgung ber 
9ionne beftimmt, läßt eine allgemeine 2(müenbung gegen 
fd^äblid^e 3nfecten aller Slrt ju. SBa§ junäd^ft bie Sionne 
anbelangt, fo ift eg gerabejn erftaunlic^, in njeld^' geringen 
ÜKengen baö ®ift töbtlid^ toirft. SBä^renb anbere ftarfe 
®ifte, ttJäl^renb bie SSernjanbten beS Drt^obinitrofrefoIfalium§, 
tt)ie bie entfpred^enbe ^ßaraöerbinbnng unb bie entfpred^enben 
©arboffänre* unb 9iapl^taIinberioate, ja felbft 9iatronIauge 
1:21 faum tt)irfen, ttjirft eine ßöfung öon Slntinonnin 
1:300 na^ 12—24 ©tunben abfolut töbtlic^ unb felbft 
in SJerbünnungen öon 1:1000 gingen nac^ 24 ©tunben 
nod^ Vs ber Sftaupen ju ®runbe. S^od^ energifc^er ttjirft 
ba^ SRittel, toenn man ©eife äufe|t; bei ©eifenjufa^ toirb 
bag Slntinonnin felbft in SSerbünnungen 1 : 1000 unb 1 : 1500 
ben Sionnen nod& abfolut töbtlic^. 

3m SSerlaufe ber vorgenommenen Unterfud^ungen l^at 
fidö nun gezeigt, baß aud^ bie ^ßilje au§ ber Drbnung ber 
^^menomtjceten, tt)ie g. 93. Merulius lacrymans (|)au§« 
fcfltoamm), Polyhorus vaporarius, P. destructor, Trametes 
cryptarum, toelc^e bie 9iot^fäuIe unb 9lingfd&äle ber Äiefer 
oerurfad^en, foioie ätjulid^e üerwanbte, jerftörenb toirfenbe 
^i(je in glei(§er SBeife jum Slbfterben gebrad^t toerben 
fönnen. 2)iefe 5ßiljarten, meldte öor allem in ber @rbe ober 
an feud^ten ©teilen befinblid^e $öljer jerftören unb ba§ 
SSerfaulen berfelben öerurfad^en, toerben felbft burd^ nod^ 
oerbünntere Söfungen, at§ fie für bie Vertilgung öon 
Slonnenraupen gebräud^lid^ finb, getöbtet, ba nun ba^ 
DrtI|obinitro!refolfalium gegenüber bem Stüenariu^'fc^en 
Sarbolineum ben SSorjug ber ab[oluten ©erud^lofigfeit, fo* 
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tüic bcn bcr leidsten ßöglid^fctt in SBaffer ficfifet unb — toeit 
nt(^t ftüd^tig tt)ie bag Oucdfilbcrfublimat — infolge 9Ser* 
bunftung bcn mcnfc^Iid^en Drgani§mn§ mä)i nad^tl^cilig be* 
cinftuffcn fann, lag eg nal^c, ba§ Slntinonnin al§ aSor* 
Beugungsmittel gegen bie 93itbung unb @nttt)i(Ie(ung be§ 
§au§fd^n)ammeg ju tjcmenben. S)iefe 3?ort)erfuc^e l^aben ju 
einem au^erorbenttirfi intereffanten (Srgebniffe gefül^rt. 

@3 njurbe üon §augfd^it)amm inficirteS ^olj unb nidjt 
inficirte§ in Satten gefd^nitten unb bie §älfte ber gefunben 
Satten in Drtl^obinitrofrefotfalium 1:300 getaud^t (eine 
Siac^t l^inburd^), bann tt)urben bie §ölger ju^ammen in 
einen großen 2iopf gebrad^t unb BebedEt burd^ 272 SÄonate 
(teilen getaffen unb nad^ Sßerlauf biefer Qüt ber Qnl^alt 
einer SBefid^tigung unterjogen. ®ie franfen ^ölger l^atten 
fömmtlid^e nid^t imprägnirte, anfangs gefunben ^öljer total 
ergriffen, ttJä^renb aud^ nid^t ein eiujigeS imprägnirteS $oIj 
©puren t?on |)auSfd^tt)amm jelgte. 2)ie SSerjttjeigungen beS 
§oIäf(^tt)ammeS, ttjeld^e baS imprägnirte $oIj frei gelaffen 
l)atte, gaben ein fo braftifd^eS unb überjeugenbeS Silb, baß 
einige Slr^iteften, weld^e baS ©Eperiment »erfolgten, üon 
ber SBirlung gerabeju üerblüfft, erflärten, feinen S5au mel^r 
aufjufül^ren, otjue ba§ |)oIj mit Drtl^obinitrofrefolfalium 
gu imprägniren. S)iefeS ^^ßrobuct ttjirb bal^er mit ©rfolg 
gegen §auSfc^tt)amm üertt)enbet ttjerben lönnen unb eignet 
ficii prop^^Iaftifd^ üorjttgtid^ jum Smprägniren t)on ^öljern, 
bie t)or ber SSernid^tung burd^ biefen, fomie ben ^oljmurm 
unb anberen Snfecten gefd^üfet tvtxben foHen. 

2)a§ Drt^obinitrofrefotfatium fommt atö eine in 100 
Steifen 50 2^^eile trodfeneg Drtl^obinitrofre}oIfatium ent* 
l^altenbe ^afte als 8lntinonnin in ben ^anbel. (Sin S^\^i 
üon ©eife bt^xoedt ber üollftänbigen SluStrodfnung ber ^afte 
üorjubeugen. tiefer S^\^i beträgt nur menige ^rocente, 
immerl^in ift er groß genug, um baS ©emifd^ |albfeu^t ju 
erl^atten, toaS ttjegen ber ©fpIofionSgcfafir, ttjelc^er baS 
ab Joint trodene ©alj unterttjorfen ift, burd^auS not^* 
njenbig tt)irb. 
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2)ic S)arfleIIung bicfeg ©algc« au3 bem Srefol ift bie 
übliche, bietet aber gar feine SSort^eite öor ber auS 3;oIuibin, 
tüte fie öon SKöItiiig unb be ©aliS befd^rieben ift. Site 
9luSgang§})unft für bie S)arfteIIung beS Ort^obiuitrofrefol* 
faliumg 

O H (1) 
C^ H2 (N02)2 (4-6) 
C H3 (2), 

beffen näc^fter SSerroanbter in ber ^ßaraftellung al^ ©afran^ 
furrogat (Sictoriaorange) öor 3af|ten jum färben ber 35utter 
üielfad^ SBerttjenbung fanb, bient baS Ort^otoluibin. ®iefe§ 
wirb in falpeterfaureg ©alj übergefüfirt unb Ie|tere§ mit 
9?atriumbinitrat bel^anbelt. ®aS fo gebilbete ©iajotoluol» 
nitrat läßt man tropfentüeife in eine bi§ jur ©iebetempe- 
ratur erl^ifete ©afpeterfäure fließen, hierbei finbet eine fel^r 
fieftige 9leaction ftatt, bie üon ber (£nttt)idetung öon ©tirf* 
ftoff unb bem Sluftreten rotl^er kämpfe öon ©tidftoffbiof^b 
begleitet ift. 93alb nad^ S"9<J&^ ^^^ ^^P^^ Portion falpeter* 
faurem 2)iajotoIuoI beginnt fid^ baS entftel^enbe S)initro* 
frefol au^jufdieiben. Umfir^ftallifirt bilbet bagfelbe lange 
gelbe Slabeln. 2)a§ ßalifalj, burd^ ©aturation mit Valium* 
carbonat erl^atten, bilbet orangerotl^e, in SBaffer jiemlid^ 
leidet rö^tid^e Ärtiftatte. 



Unter bem Siamen »©fficcator« bringt Sngenieur 
©uftat) 8iitter in SBarfd^au feit einiger Qdt ein Präparat 
in ben ^anbel, tnelc^eg angeblid^ ba§ befte SKittet jur S3c* 
feitigung beg ^auSfc^toammeg ift. 9iad^ be§ ©rfinberS Slu§^ 
fül^rungen in ber öon il^m l^erauggegebenen SSrod^ure fc^eint 
e§ ein ^robuct ber @tein!oI|Ien==S)eftittation ju fein, beffen 
3ufammenfe^ung er, nad^bem er ba^ SÄittel atö fein geiftigeS 
©gentium betrad^tet, gel^eim l^ält. 2)ie SBirfung tüäre eine 
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boppefte, eine pl^^fifd^e unb eine d^emifd^e unb filiert ber 
©rpnber barüber ^^Iflenbe^ au§: 

S)urd^ fein f)o^ei fpecifijd^eS ®m\(S)t — 1-14 — öer^ 
brängt ber ©fficcator ba§ in ben 5ßoren be§ $o^je§ »er* 
bleibenbe SBaffer nnb fußt alle Sanäfe bnrd^gefienbg au§* 
S)aburci^ l^ebt er bie 5ßorofität be§ ^ofgcg auf unb berl)inbert 
ba§ ©inbringen t)on g^cud^tigfeit unb atmofpl^ärifd^er 9lieber* 
fcfjläge in ba§ Qnnere beg §oIjeg. S)urd^ feinen l^often ©iebe* 
punft, + 295 Orab ©., trägt er jum rafd^en 3lu§bunften 
alter geud^tigfeit be§ §o{je§ bei unb tt)irb am beften in 
fiebenbem ^wftanbe aufgetragen. ®er ©Eficcator cntl^ält 
unter anberen Seftanbt^eifen 25 5ßrocent in l^oljem ®rabe 
antifeptifd^ tt)irfenber ©toffe, ttjeld^e nidjt nur alle ber göul^ 
nife unterliegenben 83eftanbtt|eile be§ ^oljeS t)or 3^^f^fe^"9 
fd)ü§en, fonbern alle Sporen, alfo aud^ bie be§ |)aug* 
fc^tnammeS tobten unb öernid^ten. @r tt)irft ebenfallg fel^r 
energifdj gegen allerlei ^olätoürmer, inbem er bie Sartjen 
unb lebenben SE^iere tobtet unb ifire ®änge öerftopft. ®er 
Sjficcator njirb öom |)oIj gierig aufgenommen, er bleibt 
nic^t auf ber DberffädEje, fonbern fliegt tief in^ innere be§ 
Öoljeg unb ba er öoßfommen Pffig, ol^ne jeglid^e fufpenbirte 
Seftanbtl^eile ift, fo bringt er bie SKaferung be§ ^oljeS 
jum SSorf^ein, inbem er burd^ Dj^bation bem |)oIje eine 
angenel^me, nußbraune garbe öerleit)t. 

3)er (Sfficcator fteHt eine bidfe, fid^ fett anfüf)tenbe^ 
bunfelgrüne glüffigfeit, meldte ben bamit angeftrid^eneu- 
©egenftönben eine griln=braune garbe ertl^eilt, bie bviv(fy 
Oj^bation ber Suft aHmäfilid^ in nußbraun übergel^t, bar. 
®er Slnftrid^ mit bem SRittel trodfnet im greien binnen 
24 ©tunben, in gefd^IoffenenlRäumen bebarf er fünf Sage, 
el)e er üoUfommen eingesaugt ift ; bod^ burd^ öftere^ Süften 
roirb biefem SirodEenprocefe ^orfd^ub geleiftet. Stuf ber Ober* 
flöcbe üerbleibt jutoeilen ein lodEerer, abreibbarer ©taub oon 
gelber garbe, bie fr^ftaHinifd^en SBeftanbt^eile, toeld^e mit ber 
3eit üerbunften. 2)ag (£rbi|en beS ©EficcatorS bringt feine 
geuerSgefafir mit fic^, ba fein ®e^a(t an aÄetaQfatjen feuer* 
fid^ernb xoixtt 
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Dbxooi)l ber ©fficcator !eine ftarf ä^enb toirfenbctt 
Seftanbtl^eile enthält, fo übt er bod^ auf jartc öautt{|eile 
einige SBirfung aug. ®^ muffen böiger bie bamit befi^äftigten 
Arbeiter fic^ öor SSerül^rung be§ ®efid6te§ ober anberer 
Äörpert^eile mit burd^ ©jficcator befd^mu^te §änbc lauten, 
ba baburd^ üorüberge^enbe SRötl^img ber §aut mit brennen* 
bem ©efül^t l^erborgerufen toirb; auf gröbere §autftellen, 
tüie j. 35. an ben ^änben, übt ber ©jficcator burc§au§ feine 
SBirlung. 



CfTanfBrirircn Ire« 1|0l|B« gBgBit ÜDurmfrag* 

9l(§ SBurmfrafe im ^olje bejeid^net man bie ^^^ftörungen, 
tneld^e bie Sarüen (fälfd^tid^ SBürmer) üieler Qnfecten (Ääfer) 
hervorrufen unb bie l^au^)tfäd^Iid^ bar in beftel^en, ha% bie 
erfteren ®änge in bem meift fd^on »erarbeiteten ^olje an* 
legen unb babei aud^ bie |)oIjfubftanj in ein mefir ober 
ober ttjeniger feinei^ äWel^I öertoanbeln. Som SDSurmfrafe be« 
faüene^ ^oljnjerf, 2RöbeI u. bgl. fommt öiel pufiger üor, 
aU man gettJö^nlid^ annimmt, ift öon aufeen burd^ eine 
Unjal^I !(einer Söd^er unb burd^ fein geringe^ @ett)id^t 
fenntlid^; in feiner unmittelbaren 9?äf|e befinbet fi(^ aud^ 
immer bag SlbfaUprobuct ber jerftörenben Slrbeit ber Saroe, 
ba§ ^oljmej^l; loenn aUeg ftiH ift, fo ^ört man in ^Räumen, 
in benen bie Snfecten tl^ätig finb, fie fogar arbeiten. 

3)ie 3nfecten, welche als bie l^auptfädölic^ften §oIg* 
jerftörer gelten, finb bie ^oljbo^rer (^oljfreffer, ^oljfäfer), 
bie SJodEfäfer u. a. m. 3)ie |)oIjbol^rer finb meift öon un* 
fd^einbarer gärbung unb meift geringer ©röfee, mit c^Iin* 
brifd^em, geftredEtem fiörper, pufig öom ^atöfd^Ub bebedften 
unb in baSfelbe jurüdjie^baren Sopf, meift eifglieberigen, 
öor ben Singen entfpringenben gü^Iern unb meift fünf* 
güeberigen Siarfen. ®ie langgeftredEten, c^Iinbrifd^en, weid^* 
läutigen Saröen, bereu abwärts gefrümmteS ^interleibSenbc 
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jtüei I|ornigc @nbfpi|en bcfi^t, leben t^eite in ^iljen ober 
tobten ttjierifd^en ©nfiftanjen (in ©amminngen) ober bol^ren 
im lebenben ober tobten ^ofje cljtinbrifc^e fjorijontale ©finge, 
in benen fie fid^ jur SSermanblnng einen Socon üon 9lage* 
fpänen anfertigen nnb in benen fid^ and^ bie enttoidelten 
Safer am S^age anf^alten, toä^renb fic 2l6enbS l^eröor* 
fommen nnb Ijemmfliegen. S)ie in biefe ©attnng gepren* 
ben Safer toerben, »egen beS eigentpmlid^en ®eräufd^e§, 
njeWjeg fie bei il^rer Arbeit l^eröorbringen, aud^ mit bem 
Flamen Slopffäfer ober Xobtenul^r bejeid^net. 2)ie in ba§ |)oIj 
gebohrten unregelmäßigen @ange, bei benen bie prteren 
Satjrringe aU ©c^eibemänbe ftel)en bleiben, finb mit So^r^ 
mel^t nnb bem Sotl^e ber Sarüen erfüHt. 

Qu ben Slopffäfern gäf)It aud^ ber (Sid^ennjerftfäfer 
(SEBerftfäfer), fc^ttjärmt bei Sonnenuntergang um alte ©idjen 
unb gerftört ©id^enl^ofj, befonber§ auf ©^iff^merften ; ob 
berfetbe fooiet ©d^aben anrid^tet, n^ie frül^ere S3erid^te au§* 
führen, bleibt batjingefteßt. 

Heber bie ^^rftörung be§ ^olgeS burd^ biefe Snfecten 
giebt un§ Stafd^enberg folgenbe ©c^ilberung: S3eobadE)ten toir 
junädift bie aug ungefd^älten gic^tenftangen rol^ jufammen* 
genagelten Umfriebungen öon SBiefen, ©arten, ©c^onungen 
ber SBälber, bie äl^nlic^en Qtoeden bienenben jierlid^ ange* 
orbneten Umfriebungen ber ©arten, bie Sauben, Stifd^e, 
S3änfe, toie tt)ir fie in ben !(einen ©tobten unb S)örfern 
unferer ©ebirge antreffen. 5Rod^ el^e SRäffe unb ©onne bie 
bie 9iinbe gu löfen anfangen, fann man Meine runbe Södier 
ttja^rnel^men, ttjeld^e fjier öereinjelt, bort gal^Ireid^er auf- 
treten, fann man auf ober unter 3;ifd^en unb Saufen §äuf* 
c^en t)on 93ol^rmel^t erblidEen, bie ein fid^tbareS 8ti(i)tn öon 
ber ftetig fortfd^reitenben ßerftörung im Snnern beS §oIje§ 
ablegen, fann aud^ bei genügenber ©tiHe ia^ 8lrbeiten ber 
fräftigen Sinnbadfen biefer fleinen Qex\töxtx l^ören, bie un=» 
auf^altfam i^r SBerf fortfefeen unb fd^liefelid^ ben gangen 
89au beg ^otje^ mor|d^ unb l^infäßig mad^en. 3)iefe ^olj* 
bol^rer l^aben ben Slnfang gemad^t, fie loden anberc 3n« 
fecten an, t^eils fold^e, todd)t bei il^nen fd^marofeen, t^eil§ 
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folc^c, lücld^c nur bic ©finge bcnfi|cn, um i^rc Sleftcr bort 
anjulegcn — furj c§ bctIciUgcn fid^ mit bcr Stxt eine 
äRcnge anberer Snfccten an ber ä^förung, bie urfprüng^ 
lid^ bem unbef^äbigtcn ipolje fern bleiben unb beren ßarüen 
ni(^t gu jenen gerechnet werben bürfen, bic man afö >§oIj* 
Würmer« beieic^net. 

®ie aRagregeln, welche fic^ gum ©d^u^e be§ ^ofjeg 
üor ben 3ct:pörungen biejer 3njecten treffen laffen, bejiel^en 
fid) gunäc^ft barauf, ba§ frifd^ gefaßte |)oIj möglic^ft balb 
ju entrinben, e§ fd^neU unb gut trocfnen gu laffcn unb an 
luftigen unb trodEenen Orten aufgubewa^ren. 3)ie an bem 
§oIge längere 3^'* öerbleibenbe Siinbe bietet immer einen 
Stufent^altöort für eine SRenge üon Zf)\exä)en unb l^aben 
fi^ biefelben einmal eingeniftet, bann finb fie au§ bemfelbcn 
nid^t me^r gu befeitigen unb führen i^r 3^^ftöi^iJng§tt)erf 
anä) bann nod^ fort, wenn ha^ $oIg längft gu ben mannig== 
fa(^ften ®ebraud^§gcgenftänben »erarbeitet ift. SSSirb ba§ 
§ofg öor ber SSerarbeitung gebömpft (ausgelaugt) ober mit 
©alglöfungen imprögnirt, fo wirb in ben meiften gäHen 
ein Sluftreten be§ ^oIgwurme§ nid^t mel^r gu befürchten 
fein, weil ja bie Snfecten fowo^I burd^ bie ertjötjte Sem* 
peratur, al§ aud^ burd^ bie S^emifalien gerftört finb. 

Verarbeitete |)ölger, bie bem §oIgWurm verfallen finb, 
muffen eine üerfd^iebene SBeljanblung erfahren, je nad^ Se- 
jc^affen^eit be§ ©egenftanbeS. Dbjecte, weld^e Weber ange* 
ftrid^en, ladEirt, polirt u. f. w. finb, fönnen einer Swipräg* 
nirung mit S3engin, ©d^wefeWol^Ienftoff, Terpentinöl u. f. w. 
untergogen werben; SRöbelftürfe l^ingegen fönnen nur in 
ber SBeife bel^anbelt werben, ba^ man fie in einen gut ber* 
fd^liefebaren 9iaum bringt unb in bemfelben SBengin bur^ 
Slnwenbung öon SBärme öerbampft, eine Operation, bie 
wenn fie üon @rfoIg begleitet fein foH, mcl^rmafe wieberljolt 
werben muß. ®a§ Slbwafd^en öon ^olggegenftänben, bie 
feinen fd^ü|enben Uebergug befi|en, mit einer Söfung t)on 
DuedEfilber^lorib in 2Baffer foÜ ebenfalls günftige SRefuItate 
ergeben l^aben. 
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SRaä) einer anbeten Duelle ttjerben ^oljarbeiten jeber 
Strt, o^ne ba§ fie polirt ober fonft geftric^en ttjerben, mit 
einer Sluflöfung öon Sltoe in l^eifeem SQSoffer mehrere 3KaIe 
gettjafc^en; eg n^irb befonber§ l^eröorgetjoben, ba| bieSlloe* 
auflöfung jebeg 3KaI öor il^rer Slnnjenbung erttjärmt nnb 
gut umgerüf)rt ttjerbe. 



iEonl'ertrirßn trc« bßi Baulirfifteif en im Scb- 
tua^iv irechrenbrictt l|oI|ß» gßöcn B)Etd|- 

2)ie bei 33auten in ©eetoaffer, fottjie bei ©cfiiffen öer- 
ttjenbeten ^öljer, gteii^giltig, ob biefelben ttjeid^ tt)ie Rappel* 
unb SBeibenl^of j ober |art mt 2^eaf^oIj finb, unterliegen 
ben Singriffen jweier SBeid^tl^iere, bem ^ßfo^tourm unb ber 
gingermufd^el unb finb bie burc^ biefelben angerid^teten 
©d^äben oft fel^r bebeutenb, fo ba^ man fd)on lange be* 
ftrebt ift, biefelben burd^ Slntoenbung geeigneter SRittel ju 
paral^firen. 

2)er ^fal^Imurm l^at einen feberfieläl^nlid^en, bi§ 35®tttt. 
langen Äörper, trägt am öorberen fiör^)erenbe ein ?ßaar 
Heiner, ffaffenber, ringförmiger, gejäl^nte flippen tragenber 
©djälc^en, bie nad^ Slnfic^t ber ^rofefforen SWöbiuS unb 
2Stet)n bag Sol^noerfieug bilben, ttjöl^renb §ancodE bie 
fünf:* big fed^gfeitigen fr^ftaQinifd^en Äiefelfpi^cn am g^ufee 
unb ben SKantelränbern für ba§ Söol^rttjeriEjeug pit. S)er 
mittlere 2;^eil beg Körpers ift in einen röl^renförmigen 
SOiantel gepßt, auS bem am l^interen ^örperenbe bie beiben 
Sltl^emoj^ren abgefonbert l^eröorragen. 

S)ic gingermufd^el ift faft ööHig üon gttjei fel^r Iiarten, 
größeren, an beiben (Snben Maffenben unb gn^ei Meineren 
accefforifd^en Äalffd^alen (@d^to§pIatten) bebedEt, bie auf ber 
Slufeenffäd^e Iäng§ ber brei big fed^g Slnnjud^gftreifen fd^arfe 
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3al^nrci^en jeigen, mit bcncn ftc naö) 5IBöbiuS imb 
Witt) ex %c Kanäle 6ot|rett. SDiit bcr 3^^*^^^^ ^^^ 
^öiptV'', refp. @cl^Qtent)oIumcn§ ertoeitcrn ftd^ bic SBö^rlöd^er 
cntfprcc^cnb. 

S)tc jerftörcnbe Slrbett bicfcr bcibcn SBcidöt^icrc im 
^oljc ift öerjc^ieben; bie ^fal^ltüürmcr bolzten gemö^nlt^ 
längg ber i^a\tx bc§ ^oljeg, fie fönnen iebod^ fcnfred^t auf 
biefc in baSjcIbe einbringen ; bic gebofjtten Kanäle finb mit 
einer fatfartigen SKaffe auSgetteibet, bie nad^ ben Unter* 
fud^ungen ^rofeffor äRünter'g au§ ben Slbfonberungen be§ 
Ifjiereg ftammt. S)ie öon ber 5i^9^^"^i^f<^^t gebol^rten 
Kanäle tiaben feine ÄalfauSMeibung unb finb getoöl^nlid^ 
fenfred^t auf bie SängSfafer beg $oIje§ angebrad^t; ba§ 
X^ier felbft leuchtet n^äl^renb ber ©unfelfteit. 

3)ie aWittel, toelc^e man gegen bie Eingriffe biefer 
Spiere auf baS |)oIj in 3lntt)fnbung bringt, befleißen in 
UmpHung ber 5ßfä^Ie ober beS §oIge§ überl^aupt mit 
aWetaUptatten ober S3ebedEen burd^ eingefd^Iagene S^ägel mit 
breiten Äöpfen, Slnftreid^en mit gut bedEenben unb ben ©in* 
ftüffen be§ ©eemafferö ujiberftel^enben garben, Smprägniren 
mit anorganifd^en Stoffen, toeld^e aU giftig für bie sediere 
betrachtet toerben unb ben 2ob l^erbeifü^ren unb Smpräg* 
niren mit t^eerartigen ?ßrobucten; ba^ Sniprägniren mit 
Äreofotöl unter 2)rudE l^at fid) bi^l^er am beften bettjä^rt, 

bod^ ift ber 3^f<Jwtttic^f^few^9 ^^^ ßreofotö befonbere Sluf= 
merffamfeit ju fd^cnfen. 

Sine jum ©tubium bcr grage eingcfe|te Kommiffion 
bcr nicbcrlänbifd^cn Slfabemie ber ^iffenfd^aften gelangte ju 
folgenben ©dEjtüffcn: 

1 . S)aS Seftreid^en bcr Dberfläd^e be§ |>oIje§ mit ben 
öcrfd&iebcnftcn Stoffen, um biefc mit einer $üllc ju ücr* 
fcljcn, auf ber bie jungen ^fal^toürmer fid^ nid^t anfc|en 
fönnen, mu§ aU ungenügenb bejeid^net merben, benn fobalb 
nur bic §üllc burc| Sluflöfung ober irgenb eine anbere 
Urfad^c aud^ nur auf einer flcincn ©teile, bic mand^cSmal 
für ba^ Slugc unfid^tbar ift, eine S3cfc^äbigung erlitten l^at, 
beginnt an biefer ©teile bie Sefd^äbigung burd^ ben 85o^r= 
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tüurm uub anbete mifroffopifc^e S^^iere. S)a§feI6e gilt mit 
geiüiffeu ©iufd^ränfungen für bie SBefleibung bc^ §oIje§ mit 
fiupferplatten ober mit jogenannten SQSurmnagelu, inbem 
auc^ in mit SEBurmnägeln befCeibeten ^fä^Icn ebenfalls 
?ßfa^In)urmgänge gefunben roorben finb. Sebod^ miberftel^en 
bie|e SeMeibungen ben üerjc^iebenen (Sinflüffen beffer, als 
bie eben befproctjenen Slnftrid^e, benn burc^ bie Dj^bation 
beS @i|enS ber SBurmnägel mirb auf ber Dberftäd&e ber 
^fä^Ie eine fjarte jufammen^ängenbe Ärufte gebitbet, bie 
baS ©inbringen ber 5ßfa^ttt)ürmer erfd^tuert. 

2. 3)aS S)urcf)trän!en beS |)oIjeS mit löSlid^en orga» 
nifdien ©aljen, bie man atö giftig für bie Spiere betrachtet, 
j. So. ©ubiimat, Äupferöitriof, Sf|(orjinf, ©ifenöitriot, 
cfiromfaureS Sali fc^ü^t nic^t gegen bie SSertDüftungen burd^ 
ben ^fal^tourm; bie Urfad^e mufe eines ttieUS barin ge= 
l'uc^t werben, ba§ bie{e @alje bur^ baS @eett)offer auSge« 
taugt werben, anberent^eite barin, bafe einige berfelben 
für ben ^fa^Irourm nid^t giftig ju fein jd^einen. 

3. Unter aßen unterfud^ten SRittetn fanb bie ßom* 
miffion nur eines, weld^eS mit großer SBal^rf^einlic^feit 
als ein wirffameS @c^u|mittel gegen bie SSerwüftungen beS 
5J}fal^ltt)urmeS betrad^tet werben fann, nämüc^ baS fd^roere 
©teinfo^lentl^eeröl ober Äreofotöf. Sei SSermenbung beS* 
felben muß auf feine Dualität Slüdfid^t genommen werben, 
ebenfo auf bie Slrt unb SBeife ber S)urd^tränfung beS §oIjeS 
unb enblidi auf bie §oIjart felbft, bie man ber Äreojot* 
bc^anblung unterwirft. 



aSenn man Dbjecte irgenb welcher Slrt, feien eS nun 
SBauüc^feiten, einjetne S^^eile fold^er, wie Spüren, fjenfter, 
©c^inbeloerMeibungen , ober ©egenftänbe beS ^äuSKd^en 
unb gewerblid^cn ©ebraud^eS aus ^olj ben ©inwirfungcn 
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bcr ©onnc, bcr Suft, bcg iRcgenS, bcr Släffc, bcr Steinigung 
burd^ aSaffcr u. f. w. untcrmirft, fo ift e§ ganj naturge== 
ma§, bafe biefdbcn fc^on nad^ öcrl^ältnifemäfeig furjer 
3)auer ber @intt)irfung junäd^ft i|rc frifc^e garbc öerliercn, 
jpfittern, fid^ an bcr Obcrflad^e auftt)crfen; bei längerer 
@intt)irfung ber 5(tmoJpl^äriIien, namentü^ aber berSiäffe, 
nimmt ba^ §oIj eine graue gärbung an, an feiner Dber* 
ftäd^e bilben fidj unjä^Iige ^'a\tvä)tn ber aufgelodEerten 
©eüulofe unb enbtid^ wirb ber njeid^ere 2;^eil be§ |)olje§ 
öottftänbig au§getüaf(^en, tt)ät|renb bic l^ärteren !3al&re§ringc 
tüie SfJippen erljaben ftetien bleiben, ©^ü^t man ba^ §oIj 
burd^ einen Slnftrid^ mit einer ^Jarbe, gleid^giltig, ob eine 
Oel* ober SBafferfarbe, bie fid^ nid^t im SSaffer auftöft, 

burc^ einen gi^^^B^^ft^i^^' ^^^^ ^^^^^ Slnftrid^ mit ge=* 
njö^nlid^em ©teinfo^Ientl^eer, fo ift ia^ §oIj öor allen gc^ 
nannten @intt)irfungen ben^al^rt unb ba§ bleibt e§ fo lange, 
al§ ber Slnftrid^ nid^t felbft jcrftört ift. SBirb ber Slnftrid), 
ef)e er öollftänbig jerftört ift, erneuert, fo bleibt ba§ $oIj 
aud^ fernerfjin erl^^Iten unb e§ n^irb ftd^ unter einem bauer^^ 
l^aften Slnftrid^e immer gut erl^alten, fo lange biefer felbft 
nicf)t jerftört roirb. 

®ie beften SDiittel um ^olj burd^ Slnftridö gu coufer* 
öiren finb Seinöl, SeinöIfirniB unb Delfarben; minber ent* 
fpred^enb §arjölfarben unb S^eerfarben, tt)ei( biefe fe^r 
rafd^ ber ^ertt)itterung anfieimfaHen. 

®a bie 3(nftrid^e bie Suft öon bem ,§oIje abfd^Iie^en, 
einen unburd^bringlidjett Ueber^ug auf bemfelben bilben, fo 
fann, ebenfo toenig al§ SKäffe in baSfelbe einbringen, aud^ 
in bem ^olje enthaltene geuditigfeit au8 bemfelben üer* 
bunften; man foQ bal^er, xotnn man nic^t burd^ ben Sln= 
ftrid^ ba§ gerabe ©egent^eil be§ Qtotdt^ — conferüiren — 
erreid^en Ujitl, nid^t au§getrodEnete§ §oIj ilberl^aupt uiAt 
anftreid^en, benn geftattet man bei feud^tem §oIj bem 
SBaffcr ben 2lu§tritt nid^t, fo toxxtt ba§felbe in SSerbinbung 
mit bem S^öf^f^^ ^^f ^^^ $oIjfafer ungünftig ein unb ba§ 
§oIj beginnt ju ftodfen. 
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Sllfe ^oljobjecte, tt)eld^e augcftric^en tüerbcn, fotten 
juerft mit gutem, fod^enbem Seinöl ober Seinölfintife getränft 
werben, tüeil biefe glüffigfeiten in fjeiSem ä^^P^i^^^ ^'^f 
in§ |)o(j einbringen uub conferütrenb mirfen, ebenfo toie 
fie audt) ben na^folgenben Delfarbenanftrid^en feften §alt 
»erleiden. ®a§ Seinöl ober ber Seinö(firni§ toirb fodjenb 
gemacht unb mittelft eines großen gauftpinfelS gleidjmäfeig 
auf |)oIj aufgetragen. 

3e trodfener ba§ ^olj unb je l^eifeer baS Del ift, um 
fo begieriger n^irb e§ aufgesaugt; bie |)altbarfcit be§ §oIje§ 
unb beffen SBiberftanb gegen äußere ©inftüffe erl^öl^t fi(^ 
bebeutenb, aöerbing§ fteigen bamit aucfi bie Stoflen be^ 
Slnftrid^eS unb man l^at für ben Quabratmeter §oIj 
n^enigfteng 150 ®r. l^eißeS Seinöf at§ erforberlid^eS ÜÄaterial 
für ben erften 9lnftrid^ ju red^nen. 2)er jnjeite Slnftrid^ er== 
folgt be§ fd^netleren Sß}ir!en§ l^alber mit gefoctjtem Seinöf* 
firniß, obioofil Seinöl, meit noc^ unjerfe^t, öor^ujiefien 
ttjäre. ©obalb aud^ biefer Slnftrid^ getrodnet ift, giebt man 
nod^ einen britten unb bamit ift bie Strbeit im Sittgemeinen 
öottenbet. 

SRur toenn ba§ ^olg feine natürüd^e ^^^rbe behalten 
foö, mad^t man and) ben britten Stnftrid^ mit Seinölfirniß 
attein; gemötjulid^ inbeffen fudfjt man bem §oIj eine bunflere 
Färbung ju geben unb erhielt biefe, inbem man eine garbe 
mit bem gi^^^ff^ mifdjt. ©S finbcn l^iebei nur jmei garben, 
nämlic^ Saßlerbraun für S3raun unb gebrannte Terra di 
Siena für 9iötf)tid^braun SlnttJenbung; beibe ttjerben mit 
Seinölfirniß gut abgerieben unb mit .bemfetben bann fo 
lange üerbünnt, bi§ ber gemünfd^te garbenton erjielt ift. S3ei 
biejem Slnftrldiüerfabren bleibt bie SEeftur be§ ^otjeS burd^* 
fd^einenb unb man mirb e§, ebenfo mie aud^ ben Delfarben^ 
anftrid^, nur auf getjobelten ^öl^ern ann^enben, tt)eU fid^ bie 
Soften jiemlii^ f|oc^ ftetten. 

Sei Delfarbenanftrid^en beftel^t bie ®runbfarbe jumeift 
au§ SIeimeiß geringerer ©orte unb ift foldfje mit öiel Sein* 
ölfirniß unb menig Serpentinöt auäumac^en unb jiemlid^ 
bünn JU galten, mögtid^ft bünn aufzutragen unb l^aupt* 
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]ää)lidj barauf ju jel^en, ba§ titd^t nur alle %f)C{k ber 
Slrbeit gteidjmäfeig mit biefer erften i^axhtniaQt bebedt 
finb, fonbcrn bafe aud^ t)on ber fjarbe niögüdift mi in 
baS §oIj einbringt. ®iefer ©runbanftrid^ tt)irb, gut trocf* 
nenben Seinölfirnife t)orau§geje|t, nac^ 24 ©tunben troden 
fein; eine 93eirf)Ieunigung be§ SCrocfnenS, jottjol^l biefer ate 
aud^ ber folgenben garbenlagen burdfi B^f^fe^ ^on Srodfen^^ 
mittein, foQte, menn irgenb ttjuntid^, öermieben ttjerben, ba 
alle biefe ftarf bleifiattigen glüffigfeiten bie Slnftrid^c XDof)l 
rafd^ trodfnenb unb l^art mad^en, aber aud^ il^re 3)auer* 
fjoftigfeit auf ein ÜJlinimum rebuciren. 2)ie SSerfittung er* 
folgt nad^ bem S^rocfnen be§ ®runbanftrid^e§ unb mu§ 
fel^r forgfältig vorgenommen werben, ba öon il)r bie ®fötte 
unb SReinl^eit ber Strbeit jum großen S^eil abl^ängt. Sitte 
Slftlödier, bie feinen unb groben fRiffe, bie Saugen j^mifd^en 
güßungen, bie über §irn gefdEjnittenen Steile u. f. ro. 
muffen mit S^itt öerftric^en unb geebnet werben; finb bie 
©teilen ju tief, mürben biefelben öiet Sitt erforbem, mu§ 
man jmeimal, unb gwar ba§ erfte ajfal weniger ftarf öer^» 
f itten, ba ber Äitt, nad^bem er ja au(^ nur eine confiftente 
garbe öorftettt, fonft nic^t au^trodEnen fönnte. ©inen guten 
rafd^ trodEnenben unb erfjärtenben Äitt bereitet man burc^ 
3ufammenfneten üou 1 SCfjeil 93Ieitt)ei§, 1 Sl^eil treibe 
unb Vs 2;^eil @patl^ in ^uber mit foöiel Seinölfirnife, 
ba| ein jiemlid^ fefter Sieig entfielet, ber fidj mit ber ©pad^tet 
auftragen Iö§t unb nid^t fd^miert. ©obalb bie SSerfittung 
^art geworben wirb mit SBim§ftein abgefd^Iiffen, um SRau* 
Reiten ju entfernen. 

9'iunmel^r giebt man ben jweiten 3lnftrid^ ebenfattg 
mit einer etwaS me^r S3Ieiwei^ enttialtenben garbe, weld^e 
einen geringeren Qn^a^ üon Seinölfirni^ unb einen größeren 
an ^Terpentinöl erptt, unb weld^e aud^ etwas confiftenter 
ge][)alten fein fann unb läßt trodEuen. S)ann giebt man einen 
britten Slnftrid^, ber wieber jiemlid^ fett fein muß unb bie 
Strbeit ift öottenbet. 

S^eeranftrid^e werben melfad^ auf ungel^obelten 
SBretterjäunen u. f. w. angebrad^t, wo fie bem 3^erfe, jU 
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confcröircn, gut tnt\pxtä)tn, bod^ ift ber garbenton fc^xparj 
ober bunfclbraun öiclfad^ ^inbernb im SEBege, fo ba^ man 
immer toieber jum Delfarbcnanfttid^ greift. 

@§ bebarf leiner bcjonberen Srmftl^nung, ba§, tro|* 
bem un§ in ßeinöl, ßeinölfirni§ unb Delfarben ®onJer= 
mrung^mittcl ju ®ebote [teilen, loie eg für Änftrid^e feine 
befferen giebt, eine Snjal^I öon ßompofitionen für >§oIj^ 
conferöirungganftricfic« aufgetaud^t finb, öon bencn einige 
l^icr ertnä^nt werben foHen ; tner aber einen tnirf Iic§ bauer* 
l^aftcn Slnftridö l^aben tnill, ber le^rt immer wieber jum 
Delfarbenanftrid^ jurüd. 



ginnifd^eS ^oljconferüirungSmittel 

9?ad^ 85. ©tenbäd ift in ginnlanb feit öielen Salären 
ein |)oIjconfert)irungS = SSerf a^ren erprobt , njelc^eS aug« 
gejeid^net gute ©ienfte leiftet unb jugleid^ fel^r biÖig ift. 

@g beftel^t bie 3ÄanipuIation einfad^ barin, ba^ ba^ 
§oIj mit einer SWifd^ung öon ?ßctroIeum unb §oIj^ ober 
®agt^eer beftrid^en tt)irb. 3)urd^ 5ßetroIeum fann ber %f)ttx 
beliebig bünnflüffig gemad^t werben, tooburc^ er fel^r tief 
in'8 §oIj einbringt unb bemfelben eine angenel^me lid^t^ 
braune gürbung giebt. ©iefeg Eonfert)irunggt)erfal^ren wirb 
in 5^nnlanb beifpielgtocife bei SKilitärbaradEen fotool^I für 
bie gu^böben, ate aud^ bei au§ Äiefern^olj erbauten ®IodE« 
pufern für bie SBänbe (t)on au^en) öertoenbet, beggleic^en 
für gußböben in ©d^ulen, Äran!en* unb Slrmenpufern. 

@oQ ber Slnftrid^ feuerbeftänbig gemad^t werben, fo 
wirb ber 2!^eer bidfer aufgetragen unb nod^ feud^t mit 
ße^mftaub trodEen überftreut, wa§ jebod^ ba§ gefällige 2lu§* 
feigen be§ lid^ten 2;i^eeranftrid^e§ nid^t f)at. 

Sogar jum 85eijen fieferner 3ÄöbeI fann guter ^olg« 
tl^eer unb 2!erpentinöl üerwenbet werben; eg erl^ält lid^te^ 
Siefernl^olj l^ierburd^ baö äugfe^en öbn bunflem 5öl^renl|oIg 
unb fann nad^l^er gefirnißt ober polirt werben wie gewöl^nlic^. 

S(nb68. S)aS (Sonferbiren beS ^olaeS. 14 
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Gonfcrötrenbcr ^oljanftrid^ t)on Sapparcnt. 

S)cr Slnftrid^ \)at folgcttbc S^fowimcnfelung: 

200 ®r. ©d^tücfelMüt^c 
30 > Seinöl mit SScrnftein gcfoc^t, 

130 » getDöJ^ntid^e^ Seinöl; mit bicfcr ßom^jofition 
geftridicne^ §o(j lag 6 SKonate lang in einer S)ünger* 
grnfic unb l^attc fid^ barin öottfommen gut unb unöerfel^rt 
erhalten unb einen (Serud^ öon fd^toefliger ©äure entttjidelt. 

Slud^ ift biefer Slnftrid^ ol^nc ä^^eifel ein geeignete^ 
aKittel, um bie Silbung t)on ©d^mamm im §oIj ju öer^ 
Ijüten, obfd^on eine auSgebel^nte Slnipenbung be^felben nid^t 
tl^untid^ fein möd^te. 

Slnftrid^ für l^öljerne, ber i^tvii)t\Qhit ausgefegte 

3Kafd^tnentl^eile. 

SSiele äWafd^inen bcftfeen neben btn Seftanbtl^eilen aug 
aWetaH aud^ fold^e aui^ §oIj, bie aber, ber geud^tigfeit 
me^r ober toeniger auSgefefet, leidster ju (Srunbe ge|en. 
Sur ©rl^altung ber jelben toirb f olgenbeS SBerf al^ren empfol^Ien : 
3Ran f(|miljt jufammen: 375 @r. ßolopl^onium, 500 ®r. 
©d^ttjefelblüt^e, 75 &x. gifd^tl^ran. SRac^ bem ©d^meljen 
Jefet man nad^ S3elieben eine Weine SKenge gelben ober 
rotten Oder ober ein farbige^ Dj^b jU, in Seinöl jer« 
quetfdpt unb rül^rt enblic^ bag ®ange red^t ausgiebig burd^, 
um eine forgfältige aJiifd^ung ju erjielen. |)ierbur(| erl^alt 
man eine Änftric^farbe, bie man lod^enb aufträgt unb jtoar 
in jtoei Sagen, bie gtoeite aber crft, wenn bie erftc öoll* 
fommen getrodfnet ift. @o überbedfteS §oIjtt)erf troftt Jcbcr 
geud^tigfeit unb bem S)am:pf fotool^I ate aud^ fonftiger 
geud^tigfeit. 

Slnftrid^ öon SSernl^arb Sorinf. 

SJiefer Slnftrid^ bient nid^t nur für §oIj, fonbcrn auc^ 
für SWauerioerf unb foß fid^ in beiben gäHen, namentlid^ aber 
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Bei ^öljerit bic in bcr ®rbc ober fonft ber geud^tigfeit 
au§gefe^t ftnb, betoä^rcn. 

3Ran erl^i^e 5 Äilo Serpentin nnb fefee ber bünn^^ 
flüffigen SRaffe 10 Si^eile gewö^nlid^e§ §arj, ba^ man 
SUöor jerfleinerte, unter gefjörigem Umrütiren l^inju. S)iefer 
äRifd^ung füge man a(§bann nod^ 1 %i)t\l fein gefiebte 
©ägejipäne bei. 

2)ie ju beftreid^cnben |)öfjer njerben gel^örig gereinigt, 
bann mittelft einer gl^^ww^^r ^^^^^ fte nic^t üoQfommen 
troden finb, abgctrodnet unb fofort bie ftüffige äWaffe mit 
einem ^infel aufgetragen. 3JiitteIft einer @tid)flamme !ann 
man bie Slnftrid^maffe in jebe SRifee ober guge einbringen 
laffen, fo bafe fic^ bei einiger SSorfid^t unb Sorgfalt ein 
öollfommen gefd^Ioffener ttjafferbid^ter Ucberjug l^erfteöen 
Iä§t. ®tmaige Une6ent)eiten, beim Sluftragen entftanben, 
fönnen mit einem l^eifeen Sifcn befeitigt ttjerben. ÜKan fann 
bie SKaffe aud^ burd^ S^f^fe ^^^ Seinfd^marj färben ober 
cöentueH ttjcnn man l^eße |)arjarten unb toei§e ^oljfafern 
nimmt ganj f)eÖ erl^alten. 

Äautfd^uflöfung jum ^oljanftrid^. 

^ a r f e § giebt bie nad^ftel^enbe Slnleitung jur ^erftel* 
lung oon Äautf^uIIö jungen für §oIjconfert)irung: 

Um Äautfd^ul auf julöfen fefet man gu jjebem ^ilo beg* 
felben 4 Äilo ©upion ober ©c^toefelfol^Ienftoff; Ie|terer löft 
il^n o^nc SBärme fd^neHer auf aU jebeg biSl^er angettjenbetc 
SKitteL S)ie ßöfung toirb burd^gefei^t unb fann bann in 
aSerbinbung mit anberen ©ubftanjen ttjie @d^tt)efel gum 
3m:prägniren beS $oIje8 bel^ufS ßonferöirung ober für fid^ 
afö ein tt)afferbic^t ma^enber Ueberjug gebraucht tt)erben. 
Um fte flüffiger ju erhalten, mu§ man fie in tjerfd^Ioffenen 
©efä^en ober unter SBaffer aufbettjal^ren. Qm einigen ^^JedCen 
löft man 1 Streit ^autjd^u! in \U "^W ©c^toefelfo^Ienftoff 
unb 3 Xl^eilen Sterpentinöl ober ©teinöl auf. SBiH man 
eine feftc SRaffe ober eine Xafet erhalten, fo nimmt man 
auf je 10 Steile Äautfc^u! 7 Steile ©c^njefeßo^Ienftoff, 

14* 
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wel^e SÄifd^uitg mä) jtociftünbigem ©igcrircn in einem 
üerj^Ioffenen ©efäfe fo roetd^ toxxh, bafe fic ftd^ fneten unb 
in 3;afeln formen lä^t. 

S)iefe lann man in freier Suft ober beffer in ben 
fie entl^altenben formen in einem auf 17—32 @rab SR. 
erwärmten Ofen trodnen, in n^eld^em man einen fiü^I= 
apparat anbringt, um ben übergel^enben Sd^toefelfoljlenftoff 
aufjufangen. 9?ac^ bem 3;rocfnen fönnen biefe 2;afeln in 
Streifen gefd^nitten toerben, »eld^e bie urfprünglid^e Sfa* 
fticität beg unaufgelöften Sautft^u» befifeen, 

Änftrid^e, toeld^e ber 9iäffe tt)iberftel^en. 

1. 2 Äito ©teinfol^Ientl^eer 
2 » Sßtä) 

1 > einer äRifd^ung auS gebranntem Äaß unb 
®oIo|)!^onium werben jufammengefd^moljen , ermärmt auf 
bag auSgetrocf nete $oIj mel^rere üRale aufgetragen unb ber 
le^te Slnftrid^ t)or bem öoßftänbigen Irocfnen mit feinem 
©anbe überfiebt, ttjoburd^ eine fteinartige Dberfläd^e entftel^t. 

2. äWan fd^miljt 12 Silo Soloptfonium in einem eifernen 
Äeffel, mif^t 18 Siter S^ran unb 1 ^lo ©d^n^efel l^inju 
unb toenn biefe SÄaterialien pffig geworben, fefet man fo 
öiel in Del geriebenen Oder ober Umbraun baju, atö 
nötl^ig ift, bamit bie SRaffe becft. 35ann taud^t man ben 
?ßinfel in biefelbe unb ftreid^t bie Objecte fo bfinn ate 
möglid^ an, um ben Slnftrid^ nad^ einigen 3;agen ju 
tt)ieber|oIen. 

©d^webifdöe garbe jum Slnftric^ öon altem ^olj. 

aRan foc^t 17 Äilo glufeioaffer 
V2 * ©ifenüitriol 
1 > Sngelrotl^ 
1 - Seinöl 

1 > Äo^falj unb ftreid^t mit biefer 
aWifd^ung nod^ f|ei§ ba^ §oIj an; ber Änftrid^ giebt bem 
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§oIj eilte bunffe gärbung unb braucht erft tiad^ Satiren 
eine Srneuerung. 

^anna\)'^ ^oljanftrid^ für ©c^iffbaul^öljcr. 

60 Steile SHfo^o(, 9 X^eile ©c^eaQcf, 4 Steile $arj, 
3 5C^etfe ©alipot, 2 Streite tueid^eg ©alipot, 4 St^eile 
arjenfaureg Äupfer, 3 Steile arfenjaure§ OuedfUber, 9 I^eile 
d^romfaureS Ouedfitber toerben gemifd^t, refpectiüe gelöft 
unb auf ba§ ^otj aufgeftric^en. 



$erin benüfet jum Sränien bon ^olj mit t)erfd^ie:= 
bcncn glüffig^citen ein t^eiftoeife^ SSacuum, toelc^eö öermittelft 
be^ in 5*8- 52 unb 53 abgebilbeten Slpparateö erjielt wirb. 
S)a§ ju pritparirenbe §oIj wirb gegen ben Slpparat an== 
gebrad^t; berjelbe befleißt an^ einem gufeeif erneu ®t|Iinber 
mit einem gut angejdiloffenen S)edEet, beffen Deffnung 
mittelft eineg SÄetaUpfropfeS G öerjd^Ioffen werben fann; 
bcr pfropf ift mit einer SKetaUftange öerbunben an beren 
unterem (Snbe ftc^ SBerg befinbet, baö mit SBeingeift ge* 
tränit würbe. (5ßerin wenbet ^oljgeift aß wohlfeilere^ 
äRittel an). Unten am K^Iinber ift ein ^al^n I angebrad^t. 
aSor bem ß^Unber wirb eine ©d^eibe L angebrad^t, wel(|e 
in ber üRitte mit einem Sod^ ücrfel^en ift, baS mit bem 
3nnern beg S^IinberS communicirt. @egen biefe @d&eibe 
mufe ber Ducrburd^fd^nitt be§ ju imprägnirenben §oIj* 
ftammeS angcbrüdEt werben, nad^bem man i^n am Umfreiö 
biefe§ @nbe§ mit einem fd^malen @d^eib(^en ober JRing öon 
Seber ober Äautfd^uf belegt I)at. 



^ieit^tn unb ^&rbtn. 



®er Saum ift mit 
einem eifemen SReif 
M umgeben, an roel= 
ö|em jiuet Selten on=- 
gebtQ^t loetben, bie 
man mit i^ren an= 
beten ©nben am Eg= 
finber fiefeftigt; leite- 
tet rairb nun in ©ang 
gefegt, b. l). mitte(ft 
einet SJtucffc^tau&e E 
Boiroärts ober 5urüd= 
gefi^oben ; inbem 
man namentticf) biefe 
©ertaube mittelft beg 
§ebe(S in bec etfot= 
betlii^en SRiditung 
biet)t , nähert man 
bie ©i^eibe bem ^otj' 
ftüd bis jum DoOftän^ 
bigen 8Infcf|lu6, bet 
groifc^en ©^eibe unb 
^aum eingeptefite 
Sautft^uttiug Derbin» 
bert bafelbft boS Ein» 
sieben ber äufeeien 
fiuft, wä^tenb bet 
^roifc^cnraum, n)et= 
ct)en bet Sfting üuf 
bem Ouerjt^nitt bes 
93aumeä freiläßt, ^in< 
reicht, bafe bie ©oit= 
canäle burd) baS im 
SIpparat mittetft bet 
aSetbtennung erjeugte 
üßacuum auSge)Qugt 
werben tonnen. Um 



Sleic^en unb i^ärEieii. 



faaä ontiere @nbe be§ 
^DtäftommeS wirb ein 
©aa au3 unburcft' 
btingtirfiem Qm^ R 
gebutiben, loelcEier mit 
einem bie glüifigfeit 
ent^alfenbeii SRecipi' 
eilten P communicirt; 
ecjeugt man nun baS 
^acuum im 3tp|)arat, 
|o wirft bet Snftbrucf 
auf bie Oberfläche ber 
glüifigfeit unb bieje 
färbenbe gtüffigfeit 
bringt folglich in bie 
Sanöle ieä iBaunteg, 
ouf welche ber e^Ün* 
ber om anbeten ®nbe 
anfaugenb mirft. Um 
baä ^acuum ^etju' 
fteüen, fenit man in 
ben S^linber Berg, 
roelc^eS mit Sffieingeift 
getränft unb bann 
angejünbet mürbe. 
aBäi)renb ber5ßer6ten= 
nung f|ört man burc^ 
ben §at|n I ein ftarle» 
3ifc^en, eine golge ber 
SiuSbe^nung ber £uf t 
®er S(rbciter, melier 
ben Slpparat bebient, 
mufibabeibie^anb auf 
ben §a[)n Ratten, burdfi 
roet^en bie öuft ent= 
meiert; fobalb biefeS 
^i{i^en ftarE nadilä^t, 
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bai 3^»^^«f ^^6 i>ic S3er6rcnnung aufl^ört, jc^Iiefet er 
fd^neü biefcn ^al^n, batnit bic äußere Suft ni^t ttJtcber in 
ben ß^Unbcr einbriitgcn lann. S5ei ber SSerbrcnituttg t)on 
SDSeingcift cntftcl^cn Siol^Icnfäurc imb SBafferbampf; bieSSer* 
bid^tung be§ Se^tcren crjeugt ba^ SSacuum im G^tinbcr, 
unb folgüd^ in ben ©analen be§ Saunteg ttjcld^er gegen 
feine @(|eibe angebrücft ift; anberfeitö loirft ber Suftbruö 
auf im 9iecipienten enthaltene ^lüffigfeit, totldjc ba^er 
in bie Sanäle einbringt, biefelben in ber Sänge beg 
93aumeg burd^Iäuft unb babei bag 3Baffer unb bie ©äfte 
beg $oIje8 t)or fid^ l^ertreibt. 

®ag unbel^aucne ^olj toirb in ben §öfen unb einem 
großen ®(S)npptn niebergelegt, um nad| bem Sujiciren unb 
3ufc6neiben üerfauft ju werben. 2)rei ^anblanger unb 
ein gärber reid^en öo&ftänbig jum SBebienen ber 18 Sn* 
jicirapparate l^in, meldte ^erin'ö Slnftalt entl^ält. S)ie ©öge^ 
mü^Ie befc^äftigt etma fünf Slrbeiter unb einen SSorarbeiter. 
2)ie ^oljarten, tüelc^e ?ßerin öertt^enbet, finb atotpud^e, 
äBeipud^e, Söirnbaum, @rle unb S3ir!e. Um öoQftänbig ge* 
färbt ju merben, fdjludft ein ©tamm burd^fd^nitttid^ 18 Siter 
glüffigfeit :per ©bm. S)ie SRenge beg Saftet, tneld^e bem 
Saum entjogen ttjirb, beträgt je nad| ber S^i^f toeld^e feit 
bem gällen öerftrid^, 10—16 Siter per Sbm. Sannen, 
bie nad^ bem gäHen 10 SRonate lang unter S)ad^ aufbe=^ 
njal^rt mürben, eignen fic^ nod^ jum Smprägniren nad^ 
biefem SSerfatiren. 

©ogleidö nad^ bem Slbrinben IäJ3t fid^ baS |)oIj t)oß=^ 
fommen injiciren, otine öon einem ß^tinber umJ^üQt ju 
fein. 2)iefeg n^äre auc^ ber %aü naä) bem Söel^auen; ba 
aber bann bie |)oIjfafern jum Steile burdfjfd^nitten finb, fo 
ift e^ beffer, ba§ ^ofj in einen S^Iinber gu ftedfen. Um 
bie S)urd|bringung eines |)ol3ftammeg, berfelbe mag mit 
feiner 9linbe üerfe^en fein ober nid^t, ober aud^ bel^auen 
fein, jU öeröoßftänbigen, fe^rt man i^n um, bamit i^n bie 
färbenbe glüffigfeit aud^ nod) öon ber entgegengefe|ten 
Siic^tung burd^jiel^en mu§. ßum gätben öon ^olj bcnü^t 
?ßerin biefelben 93eijen unb garbftoffe, toeld^e man getoö^n- 
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lic^ attttjenbct, um ®arne unb S^W ^^^ d^^^^f §^^^f ^"^ 
SSauntlooDe eä)t ju färben. Oft ift eg öort^eil^aft, ba« 
§oIj, ttjeld^cö gefärbt mxien joQ, t)orl^er ntittelft S^Ior* ober 
unterfdötoejTigfauren ©aljen tc. gu bteid^en — man erjielt 
bann fidler bie getüünfci^ten SRüancen. 23al auf befd^riebene 
SBeifc bcl^anbelte §otj öereinigt folgenbe SSortl^eUe: 1. e§ 
trodnet fd^nett, meit i^m ber @aft entjogen unb burd^ 
Söfungen erfe^t tourbe, toetd^e feine äerf(iefeüd)en @oIje ent* 
l^alten; 2. esJ fd^rumpft beim SrodEnen n^eniger ein^ n^eil 
bie Seijen unb garbftoffe, toomit e§ burd^brungen ttjurbe, 
jum X^xl in feften ä^^ftönb übergel^en unb bie ^öfjlungen 
ber §oIjf afern auffüllen; 3. e« ttjirft fid^ ttjeniger afe ba§ 
natürlid^e ^dlj, weit bie fd^ttiammigen 3;f|eile bie garbftoffe 
beffer öerf^Iuden unb öon benjelben eine größere SRenge 
afe bie fiarten ^oljil^eile fijiren, woburc^ bie ganje SRaffe 
beS $oIje§ eine gleichförmige ©id^tigfeit er^ätt; 4. foIc^e§ 
§oIj wirb wegen ber in fein ®en)ebe eingetriebenen d^emifd^en 
ägentien öon Sufecten nid^t angegriffen; 5. enblid) läfet e§ 
ft(| beffer poliren unb fd^öner firniffen, meil feine ^oren 
öerftopft finb unb fein ganje§ ©emebe regelmäßiger ift. 

gig. 52 ift ein Säng^burd^fd^nitt beg Slpparateg; ^ig. 53 
ber @citenaufriJ3. 

A S3aumftamm, l^origontal gel^atten an einem @nbe 
burd^ ba§ ®eftell B unb am anberen @nbe burd^ bm 
S3oben C. D gufeeiferner ß^linber, in bem ba^ SSacuum 
baburd^ l^ergefteHt tt)irb, ba| man ber in il^m enttialtenen 
Suft burc^ SSerbrennung t{)ren ©auerftoff entjie^t; er ift 
auf bem ®eftell B angebra(|t unb wirb auf eben abge^* 
rid^tcten ©taugen beSfelben mittelft ber burd^ ben ©upport F 
geführten ©d^raube öormärti* ober jurüdfgefd^oben. 0- guJB* 
eiferner 2)edfel mit einer Sifenftange üerfel^en, an bereu ©üben 
mit aSeingeift getränfte§ SBerg angebra^t wirb. H ^af)n 
an bem JRol^r, rnetdie^ ben ß^linber mit bem einen @nbe 
be§ Saumftammeg in Serbinbung fefet. I ^a\)n, um ben 
t)om ß^linber angefaugten §oIjfaft ablaufen ju laffen. 
R SKanometer in (Zentimeter grabuirt; feine SRö^re com* 
municirt mit bem Innern be§ ß^Iinberg B. L ©c^eibe unb 
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SRing aud fieber ober ^autfd^u! an einem @nbe be3 93aunt^ 
ftammeg befeftigt. M Jfcttc mit ^acfcn unb SSorftcdnägeln 
t)tx\t\)tn, toüä^t badfetbe @nbe bed 93QumeS umfpannt. 
N jtoei ftetten, nämlid^ eine on jeber Seite beö ®efteÜe§ B ; 
mit il^rem einen @nbe finb fie an ber Äette M unb mit 
bem anberen an jtoei auf bem ©eftcQ B befeftigten §acfen 
gel&alten. P SBel^älter, toel^er bie färbenbe ©ubftanj entl^äft. 
Q §al^n, um bie JBerbinbung J^erguftellen gtPif^en bem 
ätecipienten P unb einem ®ad auS unburd^bringlid^m 3^ug, 
ttjeidöen man fo um ben Saumftamm fc^nürt, bafe feine 
glüffigfeit enttoeid^en fann. S ^al^n, um nad^ beenbcter 
Operation, bie im unburd^bringli(|en ®ad R jurücfgebüebene 
gtüffigfeit in ein untergefteHtcS ®efa§ ablaufen ju laffen. 



ricmcn hon ÄmBnbf. 

Sflaä) bem Slmenbt'jci^en SSerfatiren toerben bie JBud^en* 
riemen in tool^I auSgerüfteten Xrodfenfammcrn grfinblid^ ge^^ 
trodnct unb bann nad^ öorJ^eriger Sel^obelung fofort mit 
einer fid^ l^arjä^nlid^ öerl^altenben üRifd^ung imprägnirt. 
2)iefe äWifd^ung füHt bie ®efä§gönge unb $oren beg §oIgeS, 
erftarrt in benfelben ju l^arter üRaffc unb fd^Iie^t ba^ ganje 
innere ber fo bel^anbelten ^olgftüdEc abfolut gegen jeben 
antritt ber Suft unb beg SBafferg ah. 3)abci behalten bie 
Sud^enriemen ein gefälliges ausfeilen unb erl^alten eine 
§ärte, weld^e biejenige beS Sid^en^olgeö übertrifft, furj, in 
ben Slmenbt'fd^en SBud^enriemen ift ein 33?aterial üorl^anbcn, 
welche« nid^t nur bie (gid^enriemen in aßen l^ierl^er geprigcn 
@igenf($aften erreid^t, fonbem in einzelnen fogar überragt 
unb babei n)eniger Stnforberungen an bie aufjumenbenben 
©ummen mad^t, atö bieg bei ben @id^en«5ßarquettböben ber 
gatt ift. 3n golgc feiner abfoluten SBotumbeftänbigfeit 
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(©tcl^fcftigfeit) vertragt ba3 Ämcnbf fd^c SRatcrlal ba^ Sagern 
in offenen, bcr Suft gugänglid^en Släumen nnb, einmal 
öerlegt, jebe S3el)anblung, ber ein gufeboben im Saufe ber 
3al^re auggefe|t »erben fann. fangen treten in folc^em ffloben 
nic^t me^r auf, gegen SBaffer finb fie faft öoQftänbig gefeit 
— unb geben fomit in J^^gienifd^er Sejie^nng bie ®ett)ät|r, 
bal fie ben anbauernften, tt)ieberl(|oIteften unb grünblid^ften 
SReinigunggöerfal^ren unterworfen »erben fönnen unb nie^^ 
mafö eine ^uftu^t^ftättc bilbcn toerben für ^anf^eit§= unb 
?lnfte(fungS!eime. ©g liegen l^ierüber bereite red^t au^fd^Iag:« 
gebenbe ©rfol^rungen au^ ftaatlid^en Äranfen* unb ^ßpiege^^ 
anftalten öor. ®ag §oIj felbft paffirt in feiner SBel^anblung 
nac^ bem Slmenbt'fd^en SSerfal^ren eine Semjjeratur oon über 
100 @rab ß. unb ift baburc^ öon aQem i^m ettoa anl^aften^ 
ben ä^i^f^feung^erregern befreit unb bann burd^ bie äBirfung 
ber Smprägnirung für immer gegen bie 8lufnal^me fold^er 
Sebewefcn gef^üfet. Ueber alle biefe ©igenfd^aften fpre^en 
fid^ bereite oortrefffid^e S^"9^iff^ ^^n ©taati^be^örben unb 
erfal^renen gad^firmen auS unb fann ba§ $ßrobuct Seber^* 
mann aufö Slngefegentlid^fte empfol^Ien »erben. 

®ag §olj wirb mit §arj unb Del in SJerl^ältniffen, 
weld^e innerhalb nid^t fel^r enger ©renjen öariiren bürfen, 
in ber §i|e imprägnirt. 8[fö Del wirb ein bunfleg, fc^wer 
pffigeg, iod^ftebenbeS äÄineraWI gettjäl^lt, weld^eö mit ge* 
wöJ^nlid^em Solopl^onium in ber ^i^t gemifd^t wirb, unb 
jwar öermcnbet man auf 100 %\)tik §arj, 10—15 Steile 
Del. 5)ie Temperatur ift hierbei 120-130 ®rab ß. Um 
mit biefer l^eifeen SRaffe, welche bei gewö^nüd^er Temperatur 
erftarrt, arbeiten ju fönnen, ift ein befonbercr ?lpparat 
notfiwcnbig. SBürbe man nur Del allein anwenben ober 
aud^ nur in einem bie obigen S^ff^^^ wefentlid^ überfteigen- 
ben Sßerl^ältniffe jum 2:ränfen be« ^oljeS Derwenben, fo 
würbe bei Dfen* ober ©onnenwärme eine ölige äJiaffe aui^ 
bem |)oIj au^fd^wifeen. S)aburd^ müßte bag ^olj für öiele 
ted^nifd^e S^^^^ unbraut^bar werben. SBenn man bagegen 
nur |)arj allein anwenbet, fo wirb ba^ §oIj jWar fe^r 
bic^t unb unburd^Iäffig, aber auc^ fo fpröbe, bafe e§ beim 
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®intrei6cn cinc^ SJraJ^tftifteS cnttocber aufreiht ober aber 
bem ©tifte einen folgen SBiberftanb entgegenje^t, ba§ er 
fid) umbiegt. 

©er jum Smprägniren bienenbe Slpparat i[t in fotgen^^ 
bcr SBcife conftruirt: jiüci boppelmantelige Äeffet ftnb burd^ 
ein gteid^faUg boppelmanteligeg mit einen §al^n üerfe^eneS 
Sftofir mit einanber Derbunben, bie SÄäntel ber Jfeffel unb 
beg Slol^reg ftelien burd^ ©ömpfrol^re mit einem S)ampf^ 
gcnerator unb ba§ Snnere ber beiben Äeffel buri^ SRo^rc 
mit einer ßuftpumpe in SSerbinbung. 83eibe Äeffel finb, 
üorne je burcf) einen l^ermetifc^ fd^tiefeenben J)edfel öerfc^toffen. 
3toei ©d^autöd^er geftatten bie SSorgänge im 3nnern ber 
JEeffct ju beobad^ten. SBeim Setriebe beS 2lpparate§ mirb 
einer ber Seffet mit bem gu im|)rägnirenben ^olje angefüllt, 
xoäi)xmb in ben anberen Äeffel §arj unb Del in ben an= 
gegebenen SSerl^ältniffen eingefüf)vt tt)erben. 2)urd| Deffnen 
ber 5)ampf()ä^ne wirb in bieSWäntet ber Äeffel gefponnter 
S)ampf t)on 135 @rab S. eingelaffen unb auf biefe SSeife 
ber Snl^att berßeffel erj^i^t unb gieid^jeitig auc^ ia^ 3?er= 
binbung8rot)r biefer beiben Äeffel mit erttJürmt. Sft bie 
SmprägnirungSmaffe ^inlängtid^ gefd^moljen unb auc^ in 
golge beg 3"b6^^ ^inreid^enb bünnftüffig geworben, fo 
mirb ba§ SSentil geöffnet, weld^eS fid) an jenem Reffet be* 
finbet, in bem bie 3mprägnirung§maffe entfialten ift. 2)iefe§ 
SSentil ftel^t mit ber ßeitung jum Sompreffor in SSerbinbung 
unb brüdft in golge beffen nadö Oeffnen beSfelben com* 
primirte Suft auf ben ©piegel ber 3Waffe. hierauf öffnet 
man ben ^al^n be§ SSerbinbung§rol^re§ ber beiben Seffel, 
ttjaS jur Sotge ^at, bafe ber im 3fmprägnirungi8feffel l^errfc^enbe 
Suftbrud bie SmprägnirungSmaffe in ben Äefjel, in ttjetc^em 
ba§ §oIj eingelagert ift, beförbert. 3ft bie§ gefd^e^en, fo 
mirb bag SSerbinbung§rol^r ber beiben ^effel abgefd^Ioffen 
unb jeneg ßuftbrudro^r geöffnet, ttjeld^eS in ben Äeffel 
münbet, ber momentan $oIj enttjält. 3)er erjeugte 3)rud 
bewirft eine boUftänbige Smprägnirung beg ^oIje§, baS 
burd^ bie öorl^ergegangene ©r^i^ung fär baS beffere (Sin* 
bringen ber SJiaffe vorbereitet ttjar. Snituifd^en mxb ber* 
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jcnigc Äcffel mit |)otj gefaßt, iDctc^cr biSl^er bic 3mpräg^ 
nirunggmaffe cntliiclt. hierauf l^at man bie SScntile |o ju 
rcgutiren, baj5 fid^ bcr cntgcgcngcfcgtc SSorgang abj))ielt. 
©omit ift immer ein Äeffel für bie Qtütdt ber Smprägnirnng 
im ^Betriebe, ttjöl^renb ber anbere entlaben, refpectiöc frif^ 
gepadft toirb. Slnf biefe SBeife ift ber continnirlid^e betrieb 
gefid^ert, o^ne ein Ueberfd&öpfcn ber fc^toer ju l^onb^aben^^ 
ben 3Kaffe, bie bei gettjöl^nlicl^er S:emperatur erftarren tüürbe, 
öornel^men jn muffen. 

S)ie Suftpumpe, »eld^e bei bem befd^riebenen Smpräg^* 
nirungööorgange bie äßaffe burd^ S)rucf in bie ^oren beS 
^olje^ eintreibt, ift jugteid^ gum ©äugen eingerid^tet, fo 
ba§ fie nad^ belieben juerft bießuft au« bem Snnern ber 
Äeffel, bejie|ung«tt)eife au« bem ju imprägnirenben |)oIge 
fangen fann, um bann erft ben Suftbrudf auf bem Spiegel 
ber 3mprägnirung«maffe wirfen ju laffen (ma« bei ^öfjern 
t)on ftarfem Duerf^nitte Slntoenbung finbet), wäl^renb ber 
birecte 2)rud, ol^ne Slbfaugung, für §oIg Don Meineren 
Duerfc^nitten genügt, jumal in golge ber öorl^ergel^enben 
@rf|i|ung be« ganjen ^olgquerfc^nitte« bereit« ein großer 
Z\)t\l ber ßuft au« ben ^oren au«getreten ift. 



"Btv^afivtn l|oI| unenttlantmbar untr Ut^ 

|*am fu maifipn- 

S)a« SSerfal^ren ©tübling'« beftel^t bar in, bie ®igen=» 
f^aften ber @pröbig!eit unb Sntjünbbarfeit leblofer öegeta* 
biüfc^er ©toffe enttt)eber in i^rem compacten l^oljigen ober 
in i^rem faferigen ^uftanbe juöeränbern unb fie biegfamer 
unb feuerbeftänbig ju mad^en. Um bie« ju erreid^en, tt)erben 
bie ^arge öerfeift unb bie ©äuren ber |)öljer neutraüfirt, 
unb jtoar entioeber mittelft ber au« i§rer Slf^e gewonnenen 
ober mittelft t)on anberen mineralifd^en ©toffen erl^altenen 
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Sllfaticn. Dbgleid^ äße aöalifc^en SSerbinbungcn bie @igen*= 
fd^often befi|en, bie öcgetabilifdlcn ©toffe mcl^r ober ipenigcr 
biegfam unb unentflammbar ju mad^en, fo toerben boä) 
DorjugStoeifc bie fol^Ienfauren SHfalien in folgenber SBeife 
angetuenbei Sn faltem SBaffer (ober aud^ in warmem) 
werben bie lolilcnfauren ©alje be§ Äalig ober SRatron§ 
gelöft ober e§ werben btcfelbeu in einer mit ftltrirtem, big 
jum ©iebepunfte er^i|tem SBaffer gemad^ten Söjung t)er^ 
wenbet, wefc^er Söfung Äall^^brat juge|e|t wirb, wobei bie 
©törle fo grabuirt wirb, ba| ein fpecififd^eS (Sewid^t t)on 
1060 bei ^Änwenbung oon Äali ober t)on 1050 bei Sin* 
wenbung t)on SRatron nid|t überftiegen wirb. Sm erfteren 
galle entfprid^t bie ©tärfe ber Söfung ungefähr 1 ®ewid^t§* 
t^eil STelfali auf 10 ©ewid^tgt^eite glüffigleit ober ungefähr 
1 ®ewic|t§t^eif Stefenatron auf 24 ©ewid^t^t^eile gtüfftgfeit. 

§oIj, weld^eS bei ©d^iff^conftructionen unb in @ebäuben 
ober Öauwerfen am Sanbe ücrwenbet werben foll, wirb, 
nad^bem eS mit ber obigen Sllfalilöfung bel^anbett ift, frei 
t)on (gntjünbungggefalir fein, in golge ber unentflammbaren 
SSefd^affenl^eit ber ©atje unb öerfeifenben Ueberjüge, bie 
burd^ bie d^emifd^e SBirlung ber Sltfalien gebilbet würben. 

Sereitg üoÖenbete ©c^iffe unb ©ebäube fönnen ebenfalls 
feuerfid^er gemad^t werben, inbem bie Sßerbcde unb SBöben 
unb aDeö ju J^age liegenbe ^oljwerf mit Sllfalilauge ge^ 
tränft werben unb wenn fie troden finb, fönnen fie in ber 
übtid^en SBeife übertünd^t, gemalt ober gefirnißt werben. 
gür 93retter, 5ßlanfen unb bidfere Söauftüde wirb bie 3^it 
ber (Sintauc^ung fo beftimmt, ia^ einUeberjug t)onlV2biS 
3 Wim, gebilbet wirb, ber in 4 — 12 ©tunben erlangt werben 
fann, je nac^ ber mel^r ober Weniger poröfen SBef(|affen6eit 
beS §olje§ ober ber S)id^tigfeit feiner 5<^fer. 

@in Ueberjug öon ungefäl^r 3 9Km. 3;tefe wirb ein 
genägenb feuerfefter ©d^u| für äße Slrten JBaul^olj für 
©ebäubejwede fein, ba bie SluSbel^nung beg geuerS unb 
grofee geuer^brünfte geroö^nlid^ burd^ Keine Urfad^en ent* 
ftefien, wie: glü^enb l^erabfaßenbe Äo^lenfunfen tjon g^uer^ 
fteßen, entflammenbe glüffigfeiten, ©agejploftonen u. f. w. 
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Der feuerfcftc UcBcrgug fann iebod^ au^ liefer ober 
felbfi burc^ bod gauje ^avif)oli ge^enb gentad^t merben, 
faQS man grofee Siegfamfeit mit abfoluter Unentflamni:^ 
barfeit ju vereinigen njünfd^t. 3n biefem g^ße ttjirb l^^brau« 
lijd^er ober anberer 3)ru(f angetoenbet, um bie SKfalilauge 
bis ju ber gettjünjd^ten Xiefe in ba§ §oI} einjubrüden. 
2)ünne, in ber oben befc^riebenen SBeife bel^anbelte gourniere 
öon irgenb einem bid^t geaberten §oIje fönnen einen fold^en 
®rab von Siegfamfeit, SBeid^l^eit unb Unentflammbarfeit 
crl^altcn, bafe fie gegerbtem Seber gleichen. Um biefeS SRefuItat 
ju erreid^en, »erben bie gourniere in bie fc^on bef^riebenc 
Sllfalilöfung »äl^renb einer genügenben Qdi eingetaud^t, 
bamit fie ein burd^fi^tigeS anfeilen annel^men; man erlangt 
biefeg in 15—40 äßinuten, entfpre^enb ber SBej^affenl^eit 
unb 5)idEc ber gourniere. 33?an läßt fie bann trodnen, 
prejst unb loar^t fie jwifd^en ©tal^Ic^Iinbern ober ?ß(atlen. 
Suf biefe SBeife bel^anbelte gourniere fönnen für allerlei 
3toedEe ftatt Seber, Pergament, 5ßa^penbedel ober Earton»» 
papier für SBaubbefleibungen, @ifee, @tu(|Uel^nen, Söud^« 
einbönbe u. f. tt)., fomie jum ©d^reiben, 9Katen unb S)rudfen 
üerttjenbet »erben, ©ie fönnen aud^ jur Srjeugung t)on 
SRattentoerf, Xanxotxt, Sorbnjaaren, ^üten unb jal^treid^en 
anberen SRobeartifeln benü^t »erben. 3n berfelben SBeife 
be^anbette ^oljjpäne fönnen afö feuerfefteS elaftifd^ei^ "ißaä^ 
material ober jum SluSftopfen Don 9)'{atra|en unb äRöbeln 
angemenbet »erben. 

2)ie 9lüdfftänbe ber Saugen, »etd^e übrig bleiben 
nad^bem bie öegetabilifd^en ©toffe, »ie befc^rieben^ l^er^ 
gerid^tet »orben ftnb, »erben afö S)ünger ober für anbere 
^emifd^e Qtotdt öer»ertl^et. 
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S)ic ©rfinbung bcjtüccft, burc^ ©intoirfung t)ou tnäjsig 
cr]^i|tcm unb mittelft 2)urd^Ieitcn clcltrtfd^cr gunfcn ogoni* 
firtcn ©aucrftoffc« bcn jum ©laöicrbau ju ücrtocnbcnben 
§öljcrn bcn ©cl^alt an |)arj unb getttt)cUen ju cntjicl^cn, 
fauptfäd^Ii^ biefc 83eftanbtl|cilc ju jcrfc|cn unb bag ^olj 
in ber SSeijc jU öcränbcrn, ba§ e3 befähigter ift, bic 
@d^tt)ingungen ber @aiten aufjunel^men unb baburd^ eine 
erl^eblid^ boßtönenbere SRefonanj l^eröorgubringen, meiter^ 
aud) bag §oIj »alt ju mad^en«. ©urd^ biefeg SBerfal^ren 
feu(|teg, bejiel^unggweije junget,, nid^t abgelagerte^ §oIä, 
n)et(|e§ bt^ler in ber S^laüierfabritation nid^t angett)enbet 
werben fonnte, fo ju öeränbern, ba§ eg bem jal^relang ge* 
lagerten unb gepflegten ^olje nid^t nur gleid^fommt, fonbern 
baSfelbe tt)eitaug übertrifft, würben bem 3nbuftriejtt)eige 
wefentlid^e SSortl^eile jugetnenbet. Slfö eine feftfte^enbe be* 
lannte X^atfad^e foQ eg gelten, ha^ |)o(}, weld^eiS lange 
3eit bem ©influffe beg ©auerftoffeS auggefe^t war, jnm 
Sau bon mufifalifd^en Snftrumenten angemenbet werben 
lann ; je länger bie ©inwirf ung beg ©auerftoffe« anbauerte, 
befto beffer foQ bai^ §oIj fid^ für bie ^erfteHung t)on 
SRefonanjböben eignen. 

©auerftoff, namenttid^ ojonifirter ©auerftoff, foQ bic 
§arj* unb gctttfieilc be§ ^oljeg öoUftänbig jerfe|en unb 
baburd^ bie §oIjfafcr fälliger mad^cn, öoßer mit ju tönen. 
3)cn nur langfam beim ßagern öor fid^ gel^cnben Df^bation^'» 
)3roce§ will Sien 6 baburc^ abfürjen, ba^cr aug d^torfaurem 
Sali l^crgcfteßtcn ©auerftoff im erljifeten unb im ojonifirten 
3uftanb auf ba^ §oIi einwirfen läfet. Um nun ^olj in 
ber angebeuteten sSeife ju präpariren, ift junäd^ft ein ^cr* 
metifc^ üerfd^Iiejsbarer 9laum erforbertid^, in welken baS 
bem ?ßroceffe ju unterwerfenbc §oIj ^ineingefd^afft unb 
barin fo aufgelagert wirb, ba^ ber einjuleitenbc ©auerftoff 
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bie DBcrfläd^en beSfelbcn ükraQ bcftreidöen unb baburd^ 
feine SBirfung ntögüd^ft eriüeitern fann. 3n biefen 9iaum 
toirb fobQtitt ber ©auerftoff, ttad^ (Sntfernung ber in bem== 
jclben befinblid^en atmojpj&ärijdjen Snft, mittelft einer Suft= 
pumpe eingeleitet unb nad) luftbid^ter ©(^tiefeung be§ 3laume§ 
ber ©Querftoff vermöge eines eleftrifc^en ©tromeg unb bnrd§ 
ba§ Ueberfpringen beö gunlenS in Djon üern)anbelt. 2)iefer 
^roce§ gel^t unter mäßiger 6rl^i|ung beS ^Qume§ öor fid) 
unb \oU nad) ettt)a 12 — 24 ©tunben ober eüentuell längerer 
3eit, je nac^ feiner SSefd^offenl^eit, beenbet fein. S)em 
Djonifirung§proce§ gel^t inbeffen jum Qmät ber Sntfernung 
ber geud^tigfeit unb be§ $erau§treten§ beS ^or je§ au§ bem 
§otje eine etttja 12 ©tunben ttJü^renbe ftarfe @rt)i^ung in 
bemfelben SRaume öoraug; bie l^eifee Suft n)irb naä) erfolgtem 
5ßrocefe entfernt unb bo§ ^olj auf feine genjöl^nlid^e ^em^^ 
peratur abfül^Ien gelaffen. ®ann fd^lie^t man ben 9fiaum 
ncuerlid^ l^ermetif(|, wärmt burd^ bie unter bemfelben be- 
finbüd^e Neuerung an unb fc^afft nun burd^ SluSpumpen 
ber Suft ein SSacuum, ttjetd^eS burd& ©auerftoff üoQftänbig 
auSgefüHt wirb; ber eingefd^Ioffene ©auerftoff wirb burc^ 
®urd&Ieitung eines ftarfen eleftrifd^en ©tromeS in Djon 
umgewanbett. 

2)er üon SRene öerwenbete Apparat beftel^t auS jtoei 
^aupttl^eilen, ber ^Retorte A jur ©rjeugung beS ©auerftoffeS, 
unb bem l^ermetifd^ fd^Iiefebaren 9iaum K jur Slufnal^me beS 
ju präparirenben ^oljeS unb jur ^erfteöung beS OjonS. SK§ 
Sfletorte bient ein eiferner, leffelartiger SBel^ätter, weld^er mit 
ben nötl|igen ©id^erfieitSöentilen, t)on benen jebod^ nur eines 
bei D fid^tbar ift, einem 33?anometer E jur Eingabe ber 
©pannung unb einer bid^t ju üerfc^Iie^enben Sinfd^ütt^ 
Öffnung C öerfel^en unb über einer geuerung B gleid^ einem 
5)ampffeffel jur §älfte eingemauert ift; unter ber 9ietorte 
ift ein ©tal^tfieb angebracht, um ia^ birecte Slnfd^Iagen ber 
flamme ju üertjinbern. ®er ganje SeJ^öIter ift im Snnern 
mit einer S^amotteauSKeibung gegen bie SBirfungen beS fidf) 
entwideinben ©auerftoffeS gefc^üfet unb enbigt bie SRetorte 
in einen §als, refpectiöe in ein STuSflujsroIr F, toetd^eS 

S(nb6« ^aB ©onfcrbiren beS ^olgc«. 15 
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bur(^ ein S[6(perrt)entil O (uftbi{^t fd^Iiegöar ift. 3)ie(et 
§aK fftfitt in ben jmeiter §Quptl|ft( beS StppatateS, einen 
laffeeteffelförmigen Sijenbefiälter K. 3)etfelbe ift ä^niic^ roie 
bie 9ietorte eingerichtet, ^at ebenfaDs ein @ii^ei^eit4t)enti[ D, 
ift oud) jum iijeil über einer geuernng eingemauert. 3nnen 
ift ber ^ffel K, ebenfo nie bie Stetorte, ebenfaQS mit (S^amotte 
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auägefleibet unb finb quer jn feiner ßängenodiie in oer- 
fdiiebenen §ö^en ganj fc^rca^e 3Binte(ei{en eingefilgt, toelcfie 
aU Unterlagen jur Slnfna^me ber ^ofjpfatten T bienen 
foHen unb in einet Orbnung eingelaffen finb, bofe bie 

etagenförmig über einanber eingeji^obenen §oljpIatten 
ftraljlenförmig narf) ber ber SRetorle A juflemenbeten 3ßanb 
au8einanbergeE)en; auf ber entgegengejefeten @eite iftinbeffen 
eine gtöfecre Oeffnung M ongebcac^t, roelc^e jur ©infiilirung 
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beg ju pröparircnbctt SÄatcrialS biencn foll imb ebenfalls 
luftbid^t Dcrjd^ücpQt ift. Um ben Äcffcl K jcbod^ ntd^t ju 
t)tel ju fd^ttjäd^en, ift bie Deffnutig M nid^t auf bic ganjc 
©nbfläei^e auSgcbcl^nt unb bcgl^alb bie Sagcrung bcr platten T 
ftral^Ictiförmig angeorbnct; au^erbcm ftnb bie ©citentoänbe 
beg Äeffete burd^ brei SRinge n auS froppeltem SEBinfeleifen 
urnfponnt. Qvim Qtotd bcr Djonifirung beg ©auerftoffeg 
finb nun bie bcibcn SeitungSbräl^te S einer ftarfen golüa^ 
ttijd^en Satterie ober eineg SitbuctionSopparateä in Sfolation 
— in biefem gaße in ®(Q§röt)ren eingefd^moljen — burt^ 
bie Umfaffunggmauer, bie cigentlid^e Äeffelmanb unb bie 
S^amotteiage in ben inneren 3laum K eingefül^rt unb 
cnbigen biefelben in ^fatinfpi^en, toeld^e fi^ gegenüber 
gefteCt finb unb jur Ojonifitung beS ©auerftoffeS bie 
eleltrijc^en gunfen njö^renb ber S)auer beS ?ßroceffe8 über^^ 
fpringen laffen. 



^mpvä^niten Hon ^e^onaniffol^ nai^ äSoIfen« 

Iraner« 

2)ag ^arj, n^eld^e^ SBoIfenl^auer als ^inbernife ber gleid^* 
mäßigen ©d^iüingung beS^oIjeg anficht, toiH berfelbe ent*' 
fernen unb burd£| eine l^arte ^arjmaffe erfe^en, tooburd^ bie 
genannten Uebelftänbe befeitigt toerben, au^erbem aber bie 
©d^toingungSfä^igfeit ber an^ \oläf präparirtem ^olje ge* 
fertigten SRejonanjböben unb fomit i^re SBirfung wefentlid^ 
er^öi^t toerben foÖen. 3)ie jugefd^nittenen unb bearbeiteten 
93retter aus SRefonanjI^oIä fomnten, el^e fie Derleimt tnerben, 
in einen an^ QintbUä) l^ergefteUten, entfpre^enb großen 
Äaften, ujcld^er einen bid^t fd^Iiefeenben 2)ecfet ^at. Sn biefem 
Äaften befinbet fid^ $ßetroIeuntätl^er (^ßetroleumbenjin), ttjo* 
rin bie ©retter 24 ©tunben bleiben, ©ie merben bann 
J^erauSgenommen unb im ©d^atten, aber an freier ßuft ge« 
trodfnet. 3)er Irocfen^^rocefe ift in 2 2;agen beenbet. §icr^ 
auf fommen bic SBrettcr in einen jnjcitcn, ganj gteid^ con* 

lö* 
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ftruirtctt "äppaxat, ttjeld^er mit ber ^mprägnirungsflüfftgfcit 
öon folgcnbcr 3wfcimmcnjc^ung gefüllt ift. Sluf je lOÄgr. 
©piritug öon 95 ^rocent toirb 1 Ägr. auSgdefcncr, ein 2RaI 
gcfc^mof jener, möglid&ft f(arer, gepuloerter ®IagcopaI, 600 ®r. 
gepuloerter ©anbaraf, ca. 300 @r. geftampfteS ^arj unb 
20 ®r. gepulverte Slfoe genommen. S)iefe ©ubftanjen ttjerben 
gemifc^t, in ein burd^ einen ©punb öerf^üe^bareS %a% 
getl^an unb ber ©piritug barauf gegoffen. ©obann werben 
nocl 30 ®r. rectificirteö ßaieputöt gugegoffen. 2)ie Söfung 
ber ©ubftanjen erfolgt ol^ne Äntoenbung ber SBärme in 
ca. 14 logen. 9lur mu§ bag nur ju jtt)ei ©rittet gefüöte 
gaB alle ^age mehrere äWale geroQt merben. 3)a§ gefto^ene 
®Ia^ öer^inbert bag ä^^l^^wi^^^öden ber |)arje ; Slloe unb 
©ajetjutöl beioirfen bic öollftänbigere ßöfung beS ßopate. 
Sin ©teile be^ Saieputötö fann aud^ bag gleid&e ©ewid^t 
Kämpfer genommen ttjerben. 2)od& ift ba§ ®aj|eputöl oor^ 
jujieljen. 3n ber 3mprägnirungSflilffig!eit bleiben bie S5retter 
jttJei 2;age liegen, werben bann l^erauSgenommen unb wieber 
auf bieöor^er angegebene 9lrt getrodEnet. 3)ünn werben 
fie auf gewölinlid^e SJeife verleimt unb verarbeitet. 



S)ie girma Kart ^ieper in Serlin ^at ein SSerfa^ren 
jum Sluftodfern bt^ QeÜQttotht^ von ^olj patentirt erhalten, 
weld^eg im 9iad^fte^enben befd^rieben ift. 2)iefeg SSerfal)ren 
ift befonberg baburd^ d^arafterifirt, ia^ man ba^ in üblicher 
aJBeife voriger gebämpfte §olj in ©tämmen, ©d^eiten ober 
©tüdfen beliebiger ©röjge ober gorm mit einer Sluflöfung 
von fd^wefligfauren ober unterf^wefligfauren ©aljen ober 
2le|natron, bafijd^en SWatronf aljen ober einem ©emenge 
fol^er d^emifd^er ßöfungen auf f altem SBege unter S)rudE 
imprägnirt j unb l^ierauf im feuchten S^^fto^^^^ ici>«>^ ^^^ 
©ntfernung ber vom ^olge nid^t aufgenommenen geuc^tigfeit, 
erJ^i^t 2)iefe§ SSerfal^ren ift mit einem fel)r geringen Stuf* 
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tDanb öon 83rcnnftoff öcrBunben, ba eben nur jener geringe 
S^eil ber SmprägnirungSflüfftgfeit er^i|t gu tüerben brandet, 
weld^cr in ba§ ^oljgemebe eingebrungen ift; außerbem ift 
bic SBirfung ber (£|emifalien auf bie ^oljfubftauj eine 
fe^r rafi^e, toeit fid^ bie ßöfung in 3^o(ge ber Smpräg* 
nirung fi^on ju beginn be§ (£r^i|ung§proceffe8 in innigfter 
S3erüf|rung mit ben ä^QG^^bgmanbungen unb ber 3nter*= 
ccttularfubftanj befinbet; bie SBirfung ift aber aud^ eine 
intenfiöe, tpeil bie Söfungen in golge beffen, ba% nur fo 
öiel baöon öorl^anben ift, aU ba§ §otj burc^ bie Sntpräg« 
nirung aufgenommen I|at, beim ©rfi^en in ^olge ber ein* 
tretenben SSerbampfung ber Söfunggplüffigfeit, faft äugen* 
blidfti^ in einen concentrirten B^^f^^^i^ gebrad^t n^erben. 
Sur SluSfül^rung ber Srftnbung wirb ba^ ^olj in belie* 
bigen ©tüdEen ober beliebiger g^orm in einen 3mpräg* 
runggapparat gebracht unb in befannter SBeife mit g'fiJfiS" 
feiten imprägnirt, njcld^e au§ Söfungen öon id)tt)eftigiauren 
ober unterfd^tüeffigfauren ©aljen ober Sle^natron ober ba^^ 
fifdöen 9iatronfaIjen beftel^en. 

Sft bie Smprägnirung beenbet, fo Iä§t man bie über* 
fd&üffige ^mprägnirunggflüffigfeit in einen tiefer gelegenen 
Sel^ätter ab unb fann fie auf§ Sßeue ju toeiteren Smpräg^ 
nirungen üon |)oIj öerttjenben. ®aS mit ber Sntprägnirung^* 
flüffigfeit angefüQte §oIj erfäl^rt eine tr»eitere 83el^anblung 
baburd^, baj3 man e§ einer mel^rftünbigen (Srl^i^ung unter* 
mirft, meldtie birect burcö (Sinlaffen öon ®ampf in ben 
SmpragirungSapparat gefd^iel^t ober inbirect burd^ SBärme* 
abgäbe öon im Snnern be§ Äeffete ober in beffen äußeren 
9)?anteIpdE|en angebraditen ^eijförpern erfolgt. S3eibe 
äßetl^oben laffen fid^ übrigens aud|^ combiniren. SBeic^e 
Saubpiger, wie ßinbe, poppet, SBeibe, bebürfen jur Sluf* 
ttjeid^ung unb SodEerung i^rer QtÜQttotbe einer geringeren 
Soncentration ber SntprägnirungSpffigfeit unb einer für* 
jeren (Sr^i^ungSbauer aU bie l^arj^altigen Slabell^olj* 
gattungen: Spanne, gid^te, tiefer unb bie bid^teren unb 
feften 2aub]&öl;(er, 93irfe, S3ud^e, @id^e, ttjieber me^r at§ bie 
ie|teren. ®ie ©oncentration ber SmprägnirungSftüffigfeit, bie 



230 SlufCodfem beS ^olageügetoebeS. 

3citbaucr bcr (Sr^i^ung für icbc |>oIggattung läfet ftd^ öon 
öorne^crcin ni^t genau fcftftcUcn, ba fic aud^ üom Süma 
unb bcr SSobenart bccinjtu^t wirb, bod^ ate Äennjeid^ett 
ber SSoQenbung ber ©rtji^ungdoperotton lann bie bt^ inS 
Snncrc bcr |)oIjftüdEe öorgcbrungcne Soderung ber §oIj* 
maffe aiigcfel^cn werben. Snt Allgemeinen genfigt l^ieju eine 
Temperatur öon 110—145^©. unb eine 3^^*^^^^^^ ^^^ 
Sintpirfung öon 5 — 10 ©tunben bei Slnttjcnbung einer 
3mprägnirung§f(üffigfeit, weld^e einen ©cl^alt öon an S5afen 
gebunbencn ober gfeic^jeitig aud^ fiberflüffiger fd^wefliger 
©äure öon 3—9 ^rocent enthalt, ober welche au§ einer 
3V2 big 10« JB. [tarfen ae|natronIöfung ober au§ 5 bi3 
15^83. ftarfer Söfung öon fo^tenjaurem Siatron (@oba) 
ober Kefelfaurcm SWatron (SBafferglag) Befielt ober einem 
®emenge fold^er Söjungen. §iebei begießen fic^ burd^^ 
fd^nittlid^ bie niebrigften ^iff^^^^^fl^^^^ <^^f tt^ri^c Saub* 
l^öljer, bie mittleren auf bie S^abelpfjer, ha^ SRofimum 
ouf bie biegten, feften Saubl^öljer. 3)ie fjolgc biefer 
ÜRanipuIation ift, baj3 bie in bie SeQgemebe be8 §otje3 
eingepreßten unb erl^i^ten d^emifc^en Söfungen eine 
Soderung ber göfc^^wiöffen burd^ ©rweid^ung unb Auf* 
queöung il^rer 3^tt^ntt)anbungen, fomie ber Sntcrceßutarfub* 
ftanjen betoirfen. (Sine eigentli^e S^'^f^lwi^fl i>cr Icfeteren 
finbet nid^t ftatt, aud^ bel^ält bag §oIj ganj feine frül^ere 
gorm bei, bagegen gewinnt eg bie @igenfd^aften, fid^ tcid^t 
fd^neiben, fpalten, biegen, preffen unb jerfajern, jcrtl^eilen 
unb in bie einzelnen Sa^reSringfd^id^ten jerlegen ju laffen, 
®ie ÜRaniputation läßt fic^ übrigeng baburd^ naiver öcr==^ 
folgen unb controliren, ba^ man einen ?ßrobirfcffeI, ber 
mit bem 3mprägnirung§apparatc burd^ SSentile bequem in 
unb außer SSerbinbung gebrad^t werben fann, mit ©tüdEcn 
ber p bel^anbelnben fioljgattung beJd^idEt unb bei lefeterer 
fid^ burd^ bcn Slugenfd^cin übcrjcugt, wie weit bie Sorfe« 
rung beg StÜQtmhe^ üorgefd^ritten ift. S)ag $oIj bel^ält 
annäl^ernb feine natürlid^e garbe fo lange, atö fi(^ im 
Innern bcSfelben nod^ unierfc|te fd^wcfligiaure ober unter» 
fc^wef[igfaure SSerbinbungen befinbcn, anbernfaßi^ tritt eine 
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SSeränbcrung in ber ^oljjubftattii ein, wttäje fic^ burc^ 
bcrctt Sräunnng crfennbar ntac^t. Slnberö ift cS bei ber 
Slntoenbung Don Söfungen öon Slcfenatron ober beffen 
baftfd^en ©aljen. §ier tritt bic Bräunung immer ein, 
äKan üermcnbet bafer bieje ß^emifalien nur in fold^en 
gäßen, ttjo auf bie gärbung beg §oIje8 fein be|onberer 
SSertl^ gelegt ttirb. 



S)otn'fd^e§ fßct^a^ten ^nm ^mpv&^niten Hon 

®ag ^oxxC\(i)t SJerfo^ren, fälf^Iid) 3mprägniren ge* 
nannt, nimmt ein cri|ö^te^ Sntereffe in Slnjpruc^, nad^bem 
bagjelbe feit Sauren bei ber SBiener ^o^opev in Slntoenbung 
ift unb nid^t unerl^eblid^e Summen in Slnfpruc^ nimmt. 
3)a§ SSerfal^ren befte^t barin, bafe ein öom 5ßatenlträger 
geliefertes ttjeifeeS ^ulüer mit einer gleid^fattg t)on il^m ge« 
lieferten glüffigleit gemengt toirb. 3)iefer 83rei bilbet eine 
Slnftrid^maffe, meldte auf bie §oIjförper aufgetragen 
wirb unb bann nad^ einiger Seit üöttig eintrocfnet. 
S)iefer Ueberjug, toefd^er eine 2)idfe öon V2 big V/^Wlm. 
crreid^t, fd^tiejat baS ^olj nal^eju ober ganj luftbid^t ein 
unb bilbet jttjeifeUoS für bie glamme, ttjeld^e ettoa bie 
Äörper beledEen fottte, eine 3foIirung§fd^i(^te, bie me^r ober 
ttjeniger mirffam fein mirb, je beffer ober je toeniger gut 
bie Srufte anl^aftet, je gleid^artiger fie aufgetragen ift u. f. to. 
3ur aSeurt^eilung biefer Function beg Slnftrid^eS bicnt auc^ 
baS (Srgebnig ber d^emifc^en Slnal^fe; l^erüorgel^oben mu| 
aber junäd^ft nod^mafö n^erben, ba^ mir e« nid^t mit einem 
SmprägnirungSberfal^ren, fonbern nur mit einem Ueberjug 
ju tl^un l^aben unb ein (Einbringen ber glüffigfeit in baS 
$oIj in golge ber , Kapillarität beg |)oIjförperg geioi^ nur 
auf eine öer^äftnilmäfeig geringe Siefe ftattfinbet. 3)ie 
^emifd^e Slnal^fe bejie^t fi(| cinerfeits auf bie gfüffjgfciti 
anberfeitg auf baS ^ßulüer unb fül^rt erftere ben SRamen 
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>@öurc jur SScimifd^uttg für ^olgimprägmrung«, ift aber 
otö eine »SSJäffcrige ßöfung t)on ß^eniifalien jum Sltirfil^ren 
be^ puföerförmigen Äörper^« weit rid^tiger ju bettcnnett. 
3)ie glüffigfeit ift eine ßöfung üon 29—34 5ßrocent fiefel- 
faurem 9latron, alfo ein 9latron*SBaffergIa§. 55[ufeerbcm 
ergab bie Slnat^fe in ber ^^üfftgfeit 0*3 ^rocent freie 
SJiatronlauge, in golge bereit biefe alfalifc^ reagirt. S)ie 
im ^anbel öorlommenben SBafferglaSlöfungen finb ge* 
roöl^nlid) in öiel l^ö^erem ®rabe alfalifcti, ate eg bei bem 
üorliegenben 5ßrät)arQt ber gaÖ ift; immer l^in mufe conftatirt 
werben, bofe nur abfolut neutrale SBafferglaSlöfungcn ju 
tec^nifd^en SßoKenbungSarbeiten be^ §oIje§ unbebenflidö öer=» 
ttjenbet werben fönnen. Sn je ^öl^erem @rabe bie SQäaffer:* 
glaölöfung altalifd^ reagirt, b. f|. je mel^r freie« SIHaü (9?a^ 
tronlauge) öorl^anben ift, befto el^er fann ber gaQ eintreten, 
ba| toäf)renb ber SSerglafung beS fiefelfauren 9?atron2 bie 
freie Siatronlauge nic^t genügenb 3^it finbet, fid^ mit ber 
fio^Ienfäure ber Suft ju fol^Ienfaurem SRatron ju öerbinben. 
S3ei bem fe^r geringen ®eI|oIt on freier Siatronlauge 
bürfte iebod^ biefer Umftanb bei ben üerl^ältni^mä^ig ftarf 
bimenfionirten §oIj!örpern feinerlei Sebeutung l^aben. 

S)a§ ^ßulöer unter ber Sejeic^nung >93eimifd^ung für 
bie ^oljimprägnirung« fteUt einen weißlid^en, fpecififd^ 
fd^weren, pulüerförmigen Äörper bar, welcher ber ^anpU 
fad^e nad^ auS ©d^werfpatlö (fd^wefelfaurem Sar^t), unb 
jWar 81— 82V2 5ßrocent befte^t. @in weiterer JBeftanbtl^eil 
biefeS 5ßuIöerS ift ?[gbeft, unb jwar in ber SRenge t)on 
6 — 16 ?ßrocent. Slu^erbem enthält ba§ ^ßulöer nod^ in ge^ 
ringen SRengen ®^p§, eifenoj^b, 2;i^onerbe unb @anb, bie 
aber wo^I nur aU Sßerunreinfgungen be§ ©d^werfpatl^ an== 
jufel^en finb. 25iefeö ^uber an fi^ fann auf bie Se= 
fd^affenl^eit be§ §oIjeg feinerlei ©inffuB üben unb ift jeben* 
faüö unfi^äblicb in SBejiel^ung auf beffen §altbarfeit. 

3n jüngfter ^eit foHen auffaQenb Ijöufig Srüd^e an 
ben l^öljernen Sfjeilen ber 9?af|men ber S)ecoration«* unb 
aSerfa^ftüdEe unb aud^ an jenen S^l^eilen unb ©erüften öor*» 
gefommen fein, welc|e unter ber Söejeid^nung ^jraftifabcl 
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auf bcr JBül^nc in SScrtDcnbung ftcl^cn. @§ ftnb hk^ bic 
conftructiöen SCl^cilc öon treppen unb SBöbcn, auf bcucn 
ftd^ oft ein an Äöpfcn jal^Ireid^cS ßl^or* ober ©tatiften* 
perfonafc aufjul^alten l^at. 3)ie SBefür^tung lag nal^e, bafe 
biefeS SBrüd^igttJerben ber |)oIjförper, namentlid^ an il^ren 
SSerbinbungSftellen, ©efal^ren für bie ^erfonen bieten fönnte. 
Sttad^bem biefeS l^äufige auftreten be§ S3rü^igioerben§ ber 
^ölger in bic 5ßeriobe fiel, inberbag S) o r n'fd^e SSerfal^ren 
allgemein angetoenbet tourbe, fo ianäjit bie SJermutl^ung 
auf, ba§ biefeg fdbft bie SSeranlaffung fein lönnc unb eg 
würben ?ßroben ber |)ölger gad^Ieuten vorgelegt, bie fid^ 
toie folgt äußerten: S)ie öorliegenben nad^ bem SSerfal^ren 
3)orn imprägnirten §oIgproben geigen ungweibeutig bie 
©rfd^einung ber »©profigfeit«. ©afe bie §öljer in golge 
ber Smprägnirung »fproflg« tt)urben, fann nic^t bejttjeifelt 
ttjerben, benn ber änftrid^ öerl^inbert bie ?(bbunftung bt^ 
im §oIje entl^altenen SBaffer2 öoHftänbig unb gerabe ba* 
bur^ toirb erfa^rungSmä^ig bie SSerberbnife beg §oIjeg 
l^erbeigefüfirt. ©inen fd^Iagenben Setoeig bafür giebt aud^ 
ber Umftanb, bafe bie §öljer nur fo toeit fprofig finb, al§ 
fie ringsum t)on ber änftrid^maffe bebedt finb, bagegen 
aud^ im Snnern ein gefunbe§ SluiJfel^en jeigen, too bie 
Oberpc^e nic^t angeftrid^en ift, tt)ie an ben ffierbinbungS^ 
fteöen ber ^oljconftruction. SS ttjirft bemnad^ bieSntpräg« 
nirung gerabe fo wie irgenb ein anbever wafferbi^ter Sin* 
ftrid^ "^auf nid^t trodenem ^olje, nur l^ier intenfider auS 
jtt)ei ®rünben. 

3n ben ttodEenen unb warmen öfil^nenraumen erfolgt 
bie SBafferöerbunftung rafd^er unb in p^erem ÄuSmafee, 
ate in freier Suft. S)arauS folgt, ba^ aud^ lufttrodEene« 
§oIg nod^ fprofig werben fann unb ba§ bie SBerberbni§ 
ungewö^nlid^ unb auffaßenb rafd^ eintritt. (SS fann nämtiil 
lufttrodfeneS $oIj bei SSerwenbung im g^eien unter einem 
wafferbid^ten Slnftrid^ gefunb bleiben, weit baS in i|^m cnt* 
l&altene SJaffer (etwa 12 $ßrocent) in golge ber niebrigen 
Temperatur ni^t jur SBerbunftung gelangt, wäl^renb baS^ 
felbe §oI}, einer f)ö^eren Temperatur ausgefegt, Derberben 
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lourbe. Xer ^uftge SBo^fel brr Xonfieratitr nob ber banrit 
Ofrtonbene ^Ütdfid bn ^titc^gtrit tmier^b bei ^er in 
9etra(^ fommmbfn (Srenjeii tragt fidfofii^ aa^ gn rafc^ 
Serbetbttt^ bn, benn e» ift ente befonntc Xff(ü)a^, ba% 
iQoli bei abUHK^felnber Zxodtn^ imb %afje ra{(^ tirr« 
Mrbt, mä^renb eS ftd^ Sa^^utibrrte confenrirt, menn c§ 
beftSnbig in trocfenen 9tännien ober nnter SBaffer bleibt, 
^e er^annKc^ lange Xaner beS i^oIjeS in ben Ie|tge« 
nannten iJfaOen rfi^rt mo^t ^au^itf&^Iic^ bo^er, bag bie 
9tnfteb(nng nnb SntmicHnng Don Öaprvp^tn tm^inbert 
ift, aber bie @tabüit&t in ben fingeren Ser^oltniffen ^ntt 
gemt^ and) bie c^mifc^en $rocef|e. 

Sd tt)äre nod^ bie f^age gn ermagen, ob nic^ anc^ 
bad Serfa^ren atd foIcbeS fubftantieQe ^finbernngen beS 
ig)oIjed ^rbeifü^re, inbem e§ ja auc^ möglich märe, bag 
bie }ur 3m))rägnimng t^ern^enbeten @tsf^, inbem fie in 
bai ^o(j einbringen, baSfelbe int ungünftigen @inne beein« 
flnffen. 2)ie S(nftrei(^tnaffe befielet ber $au|)tntaffe na^ auS 
9Bafferg(a§ unb inbtfferenten ^ut^^ten (©d^n^erfpat^, Ssbeft, 
Sifenoi^b). 

2)ie mifroc^emifd^e Unterfud^ung beS fd^ab^aften ^oU 
jeS lägt jebod^ feine ©pur Don fo^Ienfaurem 92atron er« 
(entien ; e9 brauft nid^t auf, n^enn man ©d^nitte mit ©alj« 
fäure be^anbelt unb bie ^arafteriftifc^en S^Iornatrium (^oc^« 
falj*) Är^ftatte ju erzeugen. S)er ®runb für biefcn negativen 
93ef unb liegt toal^rfc^einlid^ barin, bag ber mafferbid^te Slnftri^ 
ba8 (Einbringen be§ nur an ber Dbcrflöd^e fid^ bitbenben 
lö^Iic^en ©atje« (fo^lenfaure^ 9Jatron) berl^inbert. ©oute 
aber aud^ bog §oIj bon fol^Ienfaurem ?iatron imprägnirt 
»erben, fo bleibt eg bod^ noc^ immer fraglid^, ob feine 
öruc^feftigfeit barunter leiben würbe, cl^er !önnte ba§ ^olj 
jäfier (elaftifc^cr) »erben. ®urd^ ba^ SlHali loirb nämlid| 
ein %f)tH ber incruftirenben ©ubftanjen, toelc^e eben bag 
$o(j ftarr unb Brüd^ig machen, im SJer^ältniffe ju Sellu* 
lofe, cjtro^irt unb ein leidet anäuftellienber SBcrfuc^ über* 
jcugt oollenb« bon ber Stid^tigfeit jener SSorau^fefeung. 
aWan trönfe |)0lgftä6e in einer berbünnten SRatronlöfung 
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uub man ttJirb finbett, ba^ fic auffaHetib bicgfam getüorben 
finb. 2:^coretijd^ fd^abet bemnod^ ba§ S)orn'fd^e SScrfal^ren 
beä fcuerfid^crn Slnftrid^eS bcm ^olje an unb für ftd^ nid^t, 
fonbcrn nur eöentued jecunbär, inbem berfclbe einen ga§* 
biegten Slbfc^IuB bitbet. gfür btc ^rajig ift biefe Untcr^- 
f^eibung feinegtocgS gleid^giltig, tt)ie eS auf ben erften 
»lief fc^einen fönntc; fie fteat bie SKöglic^feit ber Sl6^«fc 
in SluSfid^t. SSorerft toäre bie tl^eoretifd^e ©ebuction burd^ 
praftifd^e SBerfud^e ju ermeifen. SKan müßte ööHig gleich* 
artige groben au^ je einem 5ßfoften fd^neiben unb biefelben 
im frifd^en (grünen) lufttrodEenen unb abfolut trorfenen 
3uftanbe mit ber Slnftrid^maffe öerfel^en. $Rad^ Slblauf be= 
ftimmter S^it^äume toären bie $ßroben d^emif(| unb tJ^^fi* 
!alifd^ gu unterfud^en, bie nad^ttjei^bar fürjere ober längere 
Seit fi^ im S5ül^nenraume befunben l^atten. Sie SluSUJal^t 
ber ^robeftüdfe l^ätte burd^ bie mit ben Unterfud^ungen be^^ 
trauten ^erfönlid^feiten felbft ju erfolgen. 

Sollte ber SBaffergel^att beg ^oljeS bie SSerberbniß 
oerurfttd^en, fo toäre biefem Uebel leidet abjul^elfen; e§ 
müßten äße gur SSertoenbung gelangenben §ö(jer gebörrt 
merben, unmittelbar beüor fie ben flammenfic^ern Slnftrid^ 
erl^aften, eine Sßaßregel, bie oHerbingg leichter cmtjfol^lcn 
afö burc^gefül^rt erfd^eint. 



Slug §oIä unb aus ^ajjier gefertigte ßJegenftänbe loerben 
mit einer ^mprägnirunggflüffigfeit, bie in ein Siter SSSaffer 
33 @r. 9Kanganc^Iorür, 20 ®r. Ortl^o^jl^ogpl^orfäure, 12 ®r. 
aWagneftumcarbonat, 10 ®r. SBorfäure, 25 ®r. Slmmond)Iorib 
entl^ält, in 85erü^rung gebrad^t. ^öljer muffen 6 bi§ 
8 ©tunben ber Äod^]^t|e be§ SSSafferS auggefefet ober auf 
pneumatifd^em SBege, toie getoölinlid^, imprägnirt werben. 
5)ie Söfung obenbejeid^neter ^iifömmenfefeung öert^eilt ficö 



236 3ttH)räflnircn geQ«« fetter. 

leicht unb rajd^ burd^ bcn ganjcn ^oljförpcr unb bilbct 
eine Snfruftiruttg ber SeUtn mit pl^ospl^orfaurem äßangan* 
magneftum unb borfaurem äWagnefinm, toeld&e S)oppeIfaIje 
im SBaffer unlö^lid^ finb. S)a8 Slmmond^Iortb bient bajn, 
bic in ber Söfung gebilbeten ?ß^o8pl^ate gelöft ju erl^altcn. 
8lu8 5ßapier gefertigte ©toffe njerben burdi obige Söfung 
unb baS aus biefer fid^ bilbenbe S)oppeIfaIj bauernb im* 
Ijrägnirt unb felbft bei intenpüer ®Iut unentjünbbar ge^ 
mac^t. 



S)a§ $oIj n)lrb junäd^ft mit einer Söfung bon fd^toefel* 
faurem S'ali gefod^t; nad^ bemlirodfnen wirb e§ mit einer 
SRifc^ung öon ©teinfo^Ient^eer unb tl^onl^ältigen ä^^fä^^" 
er^i^t. S§ nimmt bann mit Seid^tigfeit eine SOlifd^ung bon 
Ägbeft unb feuerfeftem I^l^on als l^altbare S)ede an. S)a8 
fo bel^anbelte ^olj mirb jttjifc^en Il^onfd^id^ten gelegt unb 
in einem ©unftbottid^ bur^tt)ärmt. 2)ie S)edEe toirb baburd^ 
feft mit bem ^olje üerbunben. 3)ie auf biefe SBeife wetter* 
beftänbig unb feuerfid^er gemad^ten ^öljer eignen fid^ für 
bie SinbedEung bon 2)ä(^ern, für 2)ad^* unb ®edenfd^alungen 
unb für fonftige baulic|e 3^edEe. 



Hnirsr&rBnn&armadiBtt ijon ^ol} nad| 

M)BatftBr% 

3)ag $oIj tnirb junäd^ft in einem Dfen getrodhiet unb 
babur^ bon bem größten 2f|eile feines g^ud^tigfeitSge^alte« 
fowie t)on ftüd^tigen brennbaren Delen (2;er|)entinöl bei 
9iabelf|öljern) befreit. §iernac^ tnirb in einem geeigneten 
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e^linber fd^toeflige ©äure, Salf, SBaffer unter S)rucf in 
ba§ §oIi eingepreßt; unter tiefen Umftänben bilbet fic^ 
bei einem Ueberjd^uß öon fd^toepiger ©äure unb SBaffer 
faurer jctiwefrigfaurer Äalf, ber fi^ in SBaffer fofort löft 
unb unter S)rucf in ba^ ^olj eingepreßt ttjirb. Unter ©auer^^ 
^toffaufna^me gel^t ber faure fd^roejligjaure Mf in fc^njefel^ 
auren Sal! über, ber in 3Baffer befanntlid^ weniger löSlid^ 
ift. S)a§ auf biefe SBeife imprägnirte §oIj \oü ein gerin^» 
gereS fpecififc^ei^ ©emid^t afe nic^t getrodneteS befi|en unb 
nic^t allein SBiberftanb^fötiigfeit gegen gäulniß geigen, 
fonbern fid^ auc^ bei einer geuer^gefal^r nid&t fo leicht 
entjünben. 



93eim 93el^anbetn be§ |)oIje§ mit ©aljjäure gel^t eine 
befonbere, bi§ nun in il^ren Urfad^en nod^ nid^t aufgeMärte 
SSerönberung be§ ^oljei^ öor fid^, inbem e^ feine ©fafticität 
üerliert unb fid^ unter ftarfem 2)rudE auf einen Meinen 
SSrud^tl^eil feinet urfprüngtid^en SSoIumen^ jufammenpreffen 
läßt. 3Kit ©atjfäure bej^anbelteS |)oIj tt)eld^e§ ^ierauf einer 
5ßreffung unter jogen n)irb, läßt fid^ in jebe beliebige go^wi 
bringen, üerliert jeine ©tructur beinal^e gänjüd^ unb nimmt 
bie ®igenfd^aft| an, fid^ nad^ allen fRid^tungen l^in leicht ju 
fpalten. ©ottgetreu ma^t über ba^ SSerf al^ren f of genbe 
SKitt^eilungen : 

S)ie rollen unb unbel^auenen Stämme tt)erben an ber 
einen ^irnfläc^e, beinal^e mt bei bem 93oud^erie'|c^en SSer= 
faj^ren, mittelft einer 5ßlatte, ttjeld^e gegen einen plaftifd&en 
5Ring angebrüdt mirb, mit einem Stöl^renf^ftem luftbic^t 
in ^erbinbung gefegt. Unter einem 2)rudE öon 1—2 9lt^ 
ntofpl^ären ttjirb mit einer ßompreffiongpumpe (jtt)edfmäßig 
auj^ |)artgummi l^ergefteöt) ©aljföure eingepreßt. SBäl^renb 
be§ ©inpreffenS muß auf irgenb eine paffenbe SErt eriüärmt 
werben. 2)ie 2)auer ber Sntprägnirung, bie ©oncentration 
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ber Safiföitre ric^ttt ft(^ noc^ bnn fOitx nnb brc Sri bed 
^o()c§, fonrif noc^ bnt plaftifc^ Stgcnfc^aften, lodere 
man bcm ^olje gebnt toiQ ; fyd eine anSretc^enbe dmprag« 
ntrmig ftattgefnnben, fo tntrb bie @aute bnrc^ SBaffer, 
nielc^ unter ^Cmcf eragepre^ nnb nte^mtote erneuert 
n>trb, anSgeliiaf(^. 9At Se^anblung mit Sfinre foD ge^ 
mo^nßc^ 8—10 %aqt erforbem, t>a^ SuSiimfc^ in 3 — 4 
Zagen üoDenbet fein; noc^ bem finStoa^dfm foO ba§ ^olj 
in jebe beliebige fjronn gepreßt nnb beliebig gefärbt 
merben fonnen. Sin mic^tiged äKoment bed Serf^eni^ ift, 
ba^ ba§ ^olj noc^ bem (Sinpreffen tion 3^nungen u. f. U). 
an biefen ©teden eine größere ^ic^ttgfeit annimmt, ebenfo 
auc^, ha% Iddftc unb porofe ^öljer in biegte unb fc^mere 
übergeführt merben fonnen. 

9[ud| mittelft Verbannter 9ZatronIauge fann ^olj pla« 
ftifc^ gemacht tuerben. @o foQ nac^ einer Angabe burc^ 
24ftünbige (£tntt)irlung wn Verbannter 9latronIauge in 
ber SBärme auc^ au^ ^oljfafer eine fo niei^e unb fugfame 
©ubftang erhalten toerben fonnen, ba| biefelbe mit einer 
S(uf[öfung von 30 @ett)ic^t§procenten Seim, einer ^bfoc^ung 
von (Sid^enrinbe unb 5 ©emic^t^procenten SEBaffergla^Iofung 
von 15 ®rab 936. gemifc^t, eine au^gejeic^nete plaftifc^e äÄaffe 
bilbet, bie beliebige formen annimmt. 
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Srgp^alt 47, 50, 53, 55, 58, 167. 
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3(uf(ocfern Don ^olsseffgetoeben 

228. 
Suffaugen 7. 
Sludfoc^en 8. 
SluSlaugen 8. 
auslauge* unb 3ntt)ragmrbors 

ri^tung 129. 
2Iu8tro(fncn 1, 6, 8, 17. 
•— öon ©ic^cu^olg 23. 
9lk)euartug 170. 

S3atft 55,59. 

öalfen 17, 34. 

»aifcnföpfc 193. 

— eingemauerte 194. 

S3aftcr 47, 60. 

»auöolj 6, 18, 29. 

ä3aumatettal 1. 

söaumpfo^le 112, 165. 

SöaumtDOÜfafcr 12. 

^ec 48. 

S3ebauene 6tämme 7. 

Scinfd&toarü ^^• 

Söcngin 202. 

^napptlM ^oli 20. 

S3erger 173. 

S3erfel 90. 

Dan f&txttV^ ©onfcröirung 90. 

öerfelc^ 183. 

SBefc^nittencS ipolg 155. 

aScftrcic^en 8. 

S3et^eeren 165. 

33etbcII 58, 120. 

Siegfam machen 221. 

33 1 1 1 58. 

öirfenbol^ 36. 

öirfcnt^eer 186. 

»ittcrfals ö2, 62, 64. 

Bitumen 91. 

asianc be SHouen 52. 

Slei, Solgeffigfaure» 48. 

S3Iei4en 213. 

S3Itnbboben 170. 

mt)i^t 55. 



aSI^t^c'» 2r»parat 135—141. 

»ocffafer 200. 

Bohlen 34. 

Söo^rmufc^eln 57. 

S3o^rtoerfseug 203. 

»oroE 48. 

SBorfe 34. 

Öortenfäfer 20. 

»orfäure 48, 54, 193, 235. 

Öorfaureg Patron 48, 54. 

a3oud5erte48, 50, 54, 60,64,75. 

f&ondjtxit^^ S^onfeiDirungSDerfal^^ 

reu 93. 
S3ouc§etie*d S3erfal^ren 14. 
S3ourbon 55. 
öoutign^ 59, 62. 
»rabmore 123. 
SSraunfreofot 170. 
Sröant 50, 103, 111. 
S3r^anfa SBerfa^reu 103. 
Söreant'ö Dcrbefferter Smprägrtir« 

appaxai 142—144. 
Bretter 20, 34. 
Bretterbielen 155. 
Britifc^eS ©tc^en^olg 36. 
Broc^arb 48, 56. 
Öronner 58. 
Brücftigtoerben 233. 
Brücfen^ölser 117. 
S3ud6c 19. 
Buc^enJ^oIgmalb 4. 
S3u4enpflafternö6e 168. 
Bud^enriemen 218. 
j Buc^enfc^toeßen 3, 4, 5, 71. 
S3urfe8 50, 54. 
Burnet 63. 

Burneffc^e» Berfa^ren 67. 
Burnctifirte» ^olg 68. 
Buffe 53, 58, 61, 112. 
Buffc'8 Berfa^ren 112. 
Buttner 63. 

©olciumdölorib 47, 48, 50, 61. 
@^a(ciump^o8p^at 10. 
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(Saillot 56, 57. 
©allcnbcr 63. 
®OTnj)c 195. 
6:apianntät 169. 
©arboHncum 170. 
®arboltncuinunlcrfud6ung 173. 
@arboltncumt)orfcl6nftcn 174, 175. 
©arboltncutngufatnmcnfc^ung 172. 
©arbolöl 169. 

(Sarbolfäurc 34, 125, 172, 186. 
©arboIfaurcS ^fen 58. 

— Patron 56. 
®arc^ 51. 
(S.axnt) 62. 
©arct 127. 
©cHuIofc 12. 
dement 54, 182. 
(S^altgnt) 132. 
^l)am)ßt) 51. 
(Söapman 49, 51, 52. 
(S^^arpenttcr 47, 50. 
(SÖatcHcr 59. 
e^cöalHcr 58. 
(5§bralumtntum 10. 
©^lorbar^um 9, 10. 
(S,i)lotcaldnm 9, 56. 
^^lorgaS 57. 
(S^lorfaltum 34. 
Woxtaitbxti 181. 
ß^^Iormogncfta 10. 
(5:t)Iornatrium 10, 13, 34, 193. 
S:&ror3inI 4, 5, 10, 13, 127, 169, 

174. 
ß^^IorgtnfimtJrägnirung 67. 
©l^Iorgtnföcrfalircn 67. 
6:öromfourcS 2ali 205. 
eiaubot 65. 

©olop^ontum 50, 105, 219. 
©onfcrötrctt 1. 

— burd^ Stnftrid&e 205. 

— öon fdaump\ä^tn 165. 

— nad^ S3ccr 66. 

— nad^ Dan S3crlcl 90. 

— mit »oraj 66. 

— md) Sör^ant 103. 

— mit (Sarbolincum 170. 

Slnb^S. ^aS (SonfeTbtren beS Jorges. 



ßonfcrüircn b.S^loraliimtnium 80. 

— mit ß^^Iorgin! 75. 

— mit ©Ifcnüitriol 82. 

— nad) t^xlfumv 80. 

— mit §arsIrcofotfeifc 82. 

— bcS ©olgeS 3. 

— üon ©olgfufeböbcn 169. 

— bon ©olspfä^Icn 167—169. 

— mit Iboigfaurcm @ifen 107, 

— mit ^upferbitriol 93. 

— nacö i^apparcnt 160. 

— md) ßatattjc 104. 

— mit SmctaEfalgcu 108. 

— mit SrJap^talin 111. 

— nad6 Sßo^nc 121. 

— mit Sßoraffin 112. 
■ nad& Sßcrin 213. 

— md) 5|ififtcr 75. 

— mit Sß^cnolginflöfung 112. 

— mit QuedCfilbcrd()lorib 113. 

— burd^ ^aud) 115. 

— burdö ©algfoolc 115. 

— gegen ©d^toamm 177. 

— mit @d&tDefeIfäurc 117. 

— mit fc^ttjefelfaurem Sin^foj^b 
118. 

— im ©cetoaffcr 203. 

— mit ©teinfoölent^eerölen 118. 

— öon ^elcgrapl^enftangen 162, 
164. 

— burdft SSerlol^lungSrinbe 154. 

— mit SBafferbampf 124. 

— gegen SBurmfraö 200. 
©ouferöirenber §oIäonftrid& 210. 
©onferüirung burd) ^uStrodfnen 6. 

— md) (Saret 127. 

— mit l^argfauren SJletalloj^ben 
105. 

— burd& ßuftabf^InS 7. 
(SonferöirnngSmet^obcn 6. 
SonfcrbirungSmittcI 45. 
(SonferbirungSöerfalftren 128. 

— berfd^iebene 125. 
(Sonftable 47. 
Sontrolimprägnirung 71. 
e;Dofc 56, 67. 
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©oubcu 62. 
©oj 51, 59. 
(S^x^pin 59. 
©umol 172. 
e^mol 172. 

©ad^fd^inbcltt 115. 

S)a*ftu^I 16. 

^agneau 57. . , ^ 

S)äntpfanlngc für ^otl^bu^cn^ols 

36. 
S)äinpfc t)on 2:öcer 57. 
kämpfen 7, 63. 
— bc8 ©olgcg 6. 
S)ainpfcräcu0cr 130. 
3)ampffaftcn 131 
©ccorattonSftüdfc 232. 
S)erin0 65. 
3)cj;clun0 69. 
S)iajiotol«oInitrat 198. 
©trff^cn 59, 62. 
S)lclcn 171. 
©mitrolrcfol 198. 
S^tnSbalc 57. 
S)ippelbäume 17. 
S)orn 231. 

2)orn*ö S5crfal)ren 231. 
S)örrcn 65. 
2)orfctt 50, 55, 59. 
S)urc^trdnfen 145. 
2)urd)tränfuTtö 75. 
S^rudftoalgcn 21. 

föarlc 55. 
^td&e 19. 

®t*enf)0lä 2, 12, 19, 36, 116. 
®id&en^ol§f(i^tDcaen 3. 
®id)en»$ßarqucttböbeit 218. 
®id6cnricmcn 218. 
©icöcnfd^ttjcttcii 4, 5, 71. 
(Sid&cnnjerftfäfcr 201. 
®tnPu6 bcr SänungSgeit 21. 



(Stnlegctt 7. 
©tnprcffen 7. 
©tntauci&cn 8. 
©mtocid^cn 23, 65. 
@tfcn, carbolfaurcg 50. 

— gcrbfaurcS 49. 

— ftargjaurcS 125. 

— öolacffigfaurcs 55. 

— ^olgfaurcS 107. 
(gtfcnba^nfd&tocttc 155. 
@lfcnba]&nfd6ttjcacn 145, 155, 162. 

— präparircn 127. 

— sä:ro(fncrci 40—42. 
®ifcn*lonb 48, 56, 63, 113. 
©ifcnd^Iorür 70. 
@ifcnbrcMpänc 59, 62. 
(^tfcnobcrbau 3. 
©tfcnoj^b 47. 

— falpctcrfaiircS 49. 
©ifcnfulfat 165. 

©ijcnöitriol 4, 10, 47-51, 54, 
61, 63, 64, 82, 108, 181, 205. 
©ttoeifearttgc @ubftang 13. 
©Icftricität 82. 
©ntfcrmtng bcr ©aftbeftanbtl^eilcB. 

©ntfaftung 4. 

©ntftc^uitg bc8 8(^manimc8 180. 

@rbfcuci)ttflecit 167. 

©rliiötcr girtitB 51. 

©ffigfaurcs ©ifcit 47. 

— ^pfer 47. 

— 8inl0£^b 64. 
©upion 211. 
(Sbacutrung 7. 
©jftccator 198. 

gal^rbarcr 2lpparat üon ©^align^ 

unb ©u^ot 132. 
f?ällung83eit 21. 
pttgcit 17. 
garbcn 213. 
^aul 17. 
Raulen 15. 
I 55äiilni6 22. 
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f^öulnigbilbung 113. 

fja^ol 46, 49, 63. 

gcnftcr 6, 205. 

Sfcnftcrftöcfc 16. 

gfcftc miüQtn 128. 

fjctt 8, 53, 58, 83. 

gcttc 50, 51. 

§ettortt0C ©ubftangcn 8. 

^ettfaure ^alfberbinbungen 126. 

§etlfauren 126. 

Scucfetiöfcit 1. 

gcuctft^crc» §ol3 236. 

gi(6tettc SBrettcr 23. 

— SPfoftcn 23. 

Wiä)ttn\)oU 116. 

gtifingcr 80. 

g^ingcrmufd^cl 203. 

^tnntfd^eS^oIsconfert^trunggntittel 

209. 
girnt6anftrtd& 206. 
fjifc^t^ran 51, 53. 
gflc^tcn 157. 
fficfclle 54. 
glcurl) 55. 
glodfton 49, 58. 
g^Iworcdctum 91. 
glu6fpot§ 91. 
fJö^rcnfcötDcttcn 71. 
^orcflicr 59. 
§ourntcr 53. 
§ourntcrs(5aiUot 56, 57. 
^ragneau 145. 
5ragneau*g3ni>)rägntropl)arat 145, 

146. 
fJran^oiS 64. 
fjronf 85. 

§ranr« Stnprägutröcrfal^rcn 85. 
graöin 58. 
grtfd&cg $oIg 16. 
§uclE)8 54. 
patnotertol 194, 
giimct«a)^iort 62. 
Sufc^ 58. 
guöböben 112, 171. 
Snlbobcnbielcnbrctt 155. 
giilbobcmSmprägnircn 166. 



©aHotiite 9. 
@a8t§ccr 59, 209. 
©cböubcfc^toamm 177. 
Gebrannter Balt 52. 
@clöfd&tcr Äalf 53. 
©emint 59, 108. 
©emini*» S5erfa^ren 108. 
©erbfäure 49, 55. 
©erbfaureS ®tfcn 49. 
©ef))a(teneg ^olg 19. 
©efpanntcr SBafferbamDf 124. 
©tftigfett bcr Srnprägnirmittel 45. 
©laubcrfalg 47, 48, 61. 
©offier 47, 48, 50, 61. 
©ottgetreu 185, 237. 
©ott^iill 51. 
©ranöille 60. 
©ra^JbtWe S)arfteIIungen ber 

@cÖn)etteninH)rägnmmg 72, 73, 

74. 
©raffet 55, 61. 
©runbanftricb 208. 
©runbfarbe 207. 
©runbfd^tocKen 117. 
©rüneS Sqo^ 16. 
©rüuftJan 47, 49, 51. 
©uejon 53. 
©uibert 60. 
©utllanme 40. 
®nippttt 26. 
©untmt elafticum 58. 
©ummtlacf 59. 
©u^on 62. 
©ut)ot 132. 

^amoli 20. 

^ale3 52, 57. 

^ancoo! 58. 

©anna^ 213. 

§anna^'8 golganftridö 213. 

§arlentann 62. 

.^ artig 58, 62. 

16* 
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i/axi 61—53, 67, 58, Ö3. 

©arjormfS ^olj 12. 
JÖarjIrtit« $oIj 12, 
©Qrjfc(o(ot|eift 82. 
SaiiBItarben 206. 
Sarjrei(^e8 Oolj 12. 
Sarjfoure gJlttoKopibc 105. 

— SDlttattfalje 125. 
Öatäföurtn 105. 
^orjfflureB ®iftn 125. 

— ftupf« 125. 

— gRannan 125. 

— nu((irii6H 125. 

— 3tnf 125. 
^QgfElb 49, 55. 
^auSfc^wamm 177. 
Haut de Lassua 50, 61. 
Scinaetlina 83, 156. 
&tnnann'8 THicoihaaaton 184. 
§erct 33. 

SfitnUä)' 19- 
^oeneiaSroneti 47. 
I^oIjanM^ 193. 

— Dun Sapcarcnt 210. 
^eUa^t 182. 

toliboör« 200. 
oliconferbiren 3. 
^otäconftttiirungSanftrit^e 209. 
§otjconfum 2. 
^ötjetne @d|tenen 133. 
Soljeffia 52, 61. 
öolsetfißlaureä öld 48, 56. 

— ©ifen 49, 55, 56, 68. 

— Jtupferoröb 54. 
Sotjfafer 12, 238. 
eoljfatftn 21. 
ßoljfreffet 200. 
eflljfu66Bbeil 169. 
I^DljimprSQnJrung 232. 
fioljtäfet 200. 
Öotjrarf 185. 
Soljmangcl 2. 
©DtäPfal)! 165. 
SoIiPfäfele 163, 167, 168. 

— imprägniren 163. 
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Soljttiiinn 196. 
^oljljiürmet 199. 
öombtta 45, 59. 
ßDpftnftangtn 112,'.155, 162. 
^Uflon 63, 155. 
^Uflon*» appatat 167-159. 
Sutln 59, 62. 
©l)t"fö"'iW" Salt 182. 
Stibiaftatiftbct 3)rii[f 8. 
^qmeniiim 179. 

3. 

3niprägnir>91nlagen, fe^e 128. 

— tronSpoitable 128. 
gmprflflnirapparat »du Sfll^l^t 

135—141. 

— bon iör^ant 142-144. 

— Pon StonF 86—90, 

— Don ©einitrting 84. 

— Bon Ott 149-153. 
Sinpräaitirtn na* iöetöcC 120. 

— buxUf ©[titricität 82. 

— gegen tJeuet 231. 

— mit müttiflfeiten 7. 

— uoii Su|6öben 166. 

— Don ^o^gcbtnben 165. 

— Don SoIäPfä^Itn 163. 

— naä) Ondlen 82. 

— Don 9ie[onang^o(g 227. 

— bon Wuitbööljern 149. 

— mit XitaxNtn 120. 
gmprägnirflüffigttit 7. 
^mpTägniTte üBudicnfd^uiclIen 4. 
Smprägnitung mit ontifeplifi^Mt 

©ubftanjen 7. 



3m))ragntningf.£3uA«metnen218. 

— mit JhrtolotiJl 92. 
SmtirägiiiningS'Stnflalteii 128. 

— ■»(fiel 41. 

— .©toff 78. 
gnipräanirOetfo^rtn fflr aSu^eii» 

pffarternsge 168. 

— oon ^zanl 85. 
Siificirice aJlauerUttt 193. 
anfiiforitnerbt 184. 

— '^läpatat 192. 

— atgeii ©tfewainm 189. 
anftclen 1. 
3nttobiicttonS|lä(^en 102. 

forffon 4G, 48, 52, 62-64. 
acqueS 126, 127. 
Sa^rriiifle 12. 
Scnnins'B XioifituiigeDerfafareti 

35. 
SoMöfuns 21. 
3ung 186. 

ftal( 63, 56, 58, 61, 62, 64. 

— ungclöf^let 126. 
Sallfiqbrat 63. 

aaKmild) 52, 85, 126, 168, 169. 
JtairpulBer 53. 
ffallFalj 127. 

fidllaerbinbungeit, fctiFauic 126. 
flaümoffer 52, 90. 168. 
flaKroaffcrlöfuiig 91. 
Saflanitit 19. 
ffautfAuC 61. 
9autld)ulläfung 211. 
ffeütr 183. 
StUtxbültta 113. 
Ütcfernf^lDellen 4. 
flitnÖDlj 12. 
ffienSI 177. 
ttiddfiufefäure 91. 
ai(((lf[ii|fourfr ffolf 91. 
lÜieftlgii^r 189. 
ftitftlfäiirt 54, 90, 91. 
flieftlfaurer Salt 91. 



StiefellatireS Jtali 54. 

— giahoii 54, 230. 

HieftUpi^m 203. 

JfteFcIfaiiK 3!erbinbiingeii 53. 

SitSfanb 53. 

Htopflöf« 200. 

fftöBe 77. 

Ämtni 149. 

StnaCi öö. 

Sna^tnlom 34. 

ftiiotolc6 60. 

Stoä) 33. 

Äodien 7. 

ftätfilin 107. 

Söi^Hii'B Sßetfü^tfii 107. 

ffo*falj 47, 53, 181. 

ffoSltnfflurer Salt 53, 67. 

Soiilm^auxti Slalton 57. 

fto^ttnroafferßoff 125. 

SoöltniDaflerftofft 149. 

itonta'a ^ttfud)e 11. 

fforbfflaaten 223. 

StortnBli'8 apparat 189—191. 

SEofeUr 64. 

Srcibe 52. 

flreofot 4, 9, 51, 58, 59, lll 

118, 127, 167, 183. 
flctololbämpfe 59. 
SteDfotEiältietS 'Ziiettöl 68. 
iTccofol^ältige aBa(fcrbämpfe 6. 
flreoiotBI 6, 92, 204, 205. 
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ÄujjfertoitrioIfr^ftaHc 15. 

- «ßöfutig 13. 
^ünftltc^es Slui^trocfiien 23. 

— Xxodntn 7. 
Ätian 60 113. 
S^anifircn 113. 
$ri)an'8 aScrfa^rcn 113. 

ßncrotj 51. 

ßafollic 55. 

ßaßcrprgcr 113. 

ßampcrtcn 171. 

Sangfd^toeQen 3. 

2appavtrit 52, 63, 155, 160. 

ßärcftcn^olj 116. 

£ard)enfcl6tt)ellen 71. 

ßarbcn 200. 

ßatalljc 104. 

2ataUie» »erfahren 104. 

ßaub^ola 18. 

ßccour 52, 61. 

ßeg^sglcur^ 55. 

ßeinöl 47, 49, 51-53, 206. 

ßcinölprnife 51, 65, 206. 

ßcöanc^s2)uj)crron 58. 

ßcüictt 60. 

ßiebou 183. 

ßicbau*8 EWet^obc 163. 

ßtcßcn au bcr ßuft 17. 

ßinbbctmcr 167. 

ßinbl^cimcr*« »erfahren 167. 

ßloQb ayiargart) 55. 

ßo^e 55. 

ßoI)eabIocl()ung 55. 

ßötocnfelb'» 2:ränfapt)arat 145, 

147. 
ßitftabf*lu6 7, 8. 
ßufttrodfcnc» $oIg 19. 
ßiifttoärmcofen 43. 
ßufin 51. 
ßuScombc 57. 



Wtado\\od)xt 64. 
SJ^agneftumcarbonat 235. 
^al^agom^ol^ 36. 
SWancion 125. 
a^angand^Iorür 235. 
^an^an, l^argfaureS 125. 
SWonßanöitrioI 56, 57. 
aWannfd^aftSgimmcrseJuöböbeu 166 
ai^arflartntaurc 127. 
3Warmot 47, 50, 55, 64. 
9JlarolIc8 65. 
3Karfcö 53. 
matUntotxl 223. 
SWaucrfc^toamm 177. 
Wltd)ani\d)t Sl^orrtd^tungeu 128. 
aWctgncr 236. 
SWelgcn» 58. 

Merulias lacrjmans 179, 196. 
aWctalloE^bc, ^argfaurc 105. 
TlttaUoit)h, fc^ttjcfclfaurc« 125. 
TlttaUmtttn 8, 204. 
TltiamUt 59, 82, 108. 
— ^arsfaurc 125. 
ar^ctafffalalöfuiiöeu 9, 149. 
Tlt\)tT b'USlar 48, 54. 
2)li(roor0QiuSmcn 1. 
mmraVoi 125, 219. 
aWtncralt^ccr 109. 
antttclWicnen 124. 
aWöbel 6, 16, 112. 
EWööring 63. 
aWoIl 58. 
monUitl) 53. 
arionicanlt 53, 58. 
aWorf« 17. 
3Jlucnäing 56. 
anüUcr'ä aScrfuc^c 9. 
ajluttcrlaugc bcr ©alincn 13. 
awt)celmm 178. 
ajlijcol^anaton 184. 
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91. 

md^ht^dw 67. 
««abcl^olg 18. 
9lap^talm 111, 172. 
^apitx 24. 
D'iatrtiinibtborat 9. 
D^atriumbtmtrat 198. 
9latrtum))^oSpt)at 10. 
Patron carboIfaurcS 56. 
^atronlöfung 105. 
Patron fd&tocfcIfaiircS 56, 61, 
Sßatronfctfc 10. 
9^atärltd6c8 Xxodixtn 20. 
^atMxd)t XxodmmQ 18. 
^ictüman 63. 
^Httomaxd) 47, 49, 51. 
Dlonncnraupc 196. 
^lörblingcr 156. 
9^u6bautn 170. 
$ni)ftron 49. 

DbcrHäd^cnconfcrbiruiiö 105. 

Obcrffad^Iid^c Jöcrfo^lung 62. 

Dcfcr 50. 

Cd 49, 115. 

Oelc, trodfncnbc 50. 

Dclfarbcn 206. 

Dclfarbcnonftridöc 207. 

Oclfarbcncrfaö 171. 

DIcin 127. 

Dndcn 82. 

Drgamfd^c Äörpcr 1. 

Drtöobtnitrofrcfolfaltum 196. 

Ort^opl6o8p^orfäurc 235. 

Drt^otoluibin 198. 

Ott 149. 

Dtfg Smprägnirapparat 149. 

Dsforb 57. 

Djoniiirtcr (Saucrftoff 224. 



5ßaItfanbcrtol8 37. 
^alia^ 49. 
5ßapterbrct 167. 
$apicrmantcl 167. 
SPappcnbccfcIbrci 167. 
^BarabtcS 111. 
Paraffin 83. 
Sßaraffinöl 125. 
Sßararitifd&e «ßflaitaeu 157. 
^Barqucttofcl 155. 
ajarqucttcn 169. 
SBarfc» 51, 57, 126, 211. 
^ßaffc^ 51. 
93a^en 51. 
Sßa^n 65. 
sporne 111, 121. 
$at)nc'S SBcrfa^rcn 121. 
5ßc4 49, 51, 59. 
«BeltflOt 62. 
Spdlettcr 58. 
Sßcrgamcntbrtcfc 170. 
SBcrgamcntpapicr 170. 
5p er tu 213. 

$crin'8 Apparat 214, 215. 
5pcrftnS 62. 
Sgctiticau 55. 
Petroleum 177, 183. 
^ßetrolcumbcnain 83. 
SPfä^lc 169. 
SPfaöItourm 203. 
SPfiftcr 75. 

Jl5Pan3cnrctd^=$robuctc 1. 
Sßflangcnfaft 34. 
SPflangcntöccr 109. 
$pt)cnoI 111. 
Sp^cnolsinflöfung 112. 
$Öcn^Ifäurc l6ö. 
$Öo8p^orfaurcr SBarlit 10. 
Spicpcr 228. 
Spilgtöbtcr 184. 
$imarfäiirc 105. 
$tnonitct 55. 
Spiaftifdö ntarficn 224, 237. 
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$neumatif(^er ^mprägntr^^pparat 

145. 
^oliad 56. 

Poljhorus destructor 196. 
— vaporarins 196. 
$on8 47, 49, 61. 
^ottafd^e 56. 
^räpariren üon^tfenbal^nfd^toellen 

127. 
$rcc6tl 57. 
gjreSöIc 174. 

$roce6 bed ^uStrodnen^ 19. 
Sßrobucte ber trocfenen ^efttüation 

bon $oI} unb 8tetnfo^Ien 57. 
SßrotcYnftoffc 11. 

DuatrcfagcS 55, 60. 
Guedfilbcrcftlorib 10, 45, 60. 
Ducdfllbcrc^Ioriblöfung 59. 
Oucdftibcr, l^arjfanrcS 125. 
Öuecfftlbcrfalgc 9, 45. 
Quecfftlbcrfubltmat 59. 197. 
Öiierfd^tüellcn 3. 

SHabfcIßen 124. 
[Ranfommc 54. 
8flafpc 125. 
»laud& 45, 60, 115. 
SHaucftcnbc» Sßitrtolöl 117. 
SRoudjfantttter 60. 
JR^al 50, 61, 63, 64. 
mthmt 155. 
atcöulinifdöc» ^«tjfer 15. 
dltibtn 37. 
9flcne 224. 
»tcfonanj 224. 
[Rcfonangböbcn 227. 
9flcfonan3^oIg 227. 
mtt)btxt 63, 65. 
SHifloIa 155. 
8^inbc 34. 
JHinflfd&älc 196. 



»liffcfrct trodfncn 35. 
SKjftfltDcrbcn 22. 
diititT 198. 
ffiobtxt 52. 
S'loflutn 65. 
dio^icaxbolintiim 176. 
^flol^c ©id^cnfd^tocttcn 4. 
gflolöbud&cnl^olä 36. 
»lotöfäulc 196. 
diottitx 59. 
^lunböolj 20, 21. 
^unb^ölgcr 97, 149. 
D^ütgcr» 92. 
Sflütgcr'g SBcrfa^rcn 6. 

(Safranfurrogat 198. 
@aft 12. 

©aftbcftanbt^ctlc 8. 
©aftgcöalt 18. 
©aftttjaffcr 75. 
bc @atnt 63, 64. 
©albcrg 49, 57. 
(Saltncnsjfeutterlaugcn 60. 
(Salmiaf 52, 61. 
(Salpeter 61. 
©atpetcrfäure 181. 
@aIj)ctcrfaureS @tfenojt)b 49. 
— Ducdftlber 181. 
(Saigfäurc 53, 58, 237. 
@al3fooIe 115. 
(Banh 54, 58, 59, 61. 
©anbcrfon 52, 57. 
(Sargent 63. 
©äuleu 193. 
©aureS ©olg 116. 
(Sauöal 126, 127. 
(Sd&aal 112. 

<Bä)aaV^ ß^onfcrbiruitg 112. 
(S*teferör 56, 59, 62, 109. 
©d&tencn, l^ölgerne 123. 
@d)icncnlager 2. 
©«iffbau 19. 
@d&iffbauf|ol3 155. 
(Sdölfflconftructioncu 222. 



(Sac^sgiicöiftcr. 
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ed^tffsplanfc 155. 
©c^inbclöcrflctbungcn 205. 
©d^IantttttgeS SBaffer 65. 
@d^maro^eT))flan§eit 1. 
@d6micrölc 51. 
@c§nitt^öracr 37. 
©dgublobeu 16. 

@d&toamm 168, 171, 177, 210. 
©d^toammbtlbung 113, 170. 

— öcr^ütcn 194. 
@c6tt)aminentftel^ung 180. 
©cfttoammfafcru 194. 
@*toommfcmbIt*c mittd 193. 
©cfttoamnifporcn 192. 
@d&h)amm»S3egctattou 179. 
©d^toammöerlilgunggmittcl 183, 

185. 
©d^toammtoetterbtlbung 180. 
©d^tocbtfcöc gnrbc 212. 
(Sd&tocfel 50, 51, 68, 61, 65. 
©dbtocfclbar^mn 5, 61, 63—65, 

108. 
©d&töcfcrcalctum 10, 65, 56, 61 
©dötocfcleifcn 10. 
@ci)tocfciric8 50. 
@c§toefclfic8öalttge ^ol^Ic 65. 
6*tocfclfo^Icnftoff 51, 202, 211. 
©dötocfcllitfimm 61. 
@d)tDcfclfäurc 4, 14, 16, 58, 117, 

181. 
©d^mefelfaurer S3att)t 54. 
@(i|tocfclfaurc8 SWctattoj^b 125. 

— Patron 56, 61. 
@d6h)cffIfourc ^l^oncrbc 50. 
©d&tocSiigc @äurc 54, 62, 184. 
@d&tDcfItgfaurc8 3i"Iojl)b 118. 
@^tücppc 51, 59. 
Bdjtotxt X^ccrölc 58. 
(Scfthjerölc 172. 

©dötücrpuiift bcr Smprägnirung 

9. 
(Sc^minbeu 19, 37. 
iSccfal^ 51, 52, 59, 62, 64. 
©cefalglöfung 62. 
(ScetoQffer 52, 62, 64, 203. 
©cgnicr 124. . 



@ctfc 10. 

(Scifcnlöfung 63, 64, 127. 

©ctfentoaffcr 126, 127. 

©cmplc 65. 

(Silcfin 170. 

Silicate 54, 182. 

@oba 56, 168. 

(Sommcrbolg 19, 22. 

@oolcns9^efcrboir8 116. 

@orofin 185. 

(Boftal 126. 

<Spannfrcu3 76. 

©picgclfcitc 19. 

©porcn 178. 

eprofig 233. 

©profigictt 233. 

Stabile 3mprägiurs9lnftaUcn 145. 

©tadfctcnpfd^Ic 117. 

(Stämme 7. 

Stammcgmitte 20. 

Stangen 169. 

Stearin 127. 

Stearinfäure 69. 

Steinfol^Ientl^eer 57. 

Steinfoftlent^eerfreofot 169. 

Stetnfol^Ientl^eeröI 205. 

Steinfö|^(ent^eeröle 118. 

Steintoürfel 3. . 

Stebenfon 50, 60. 

Sticfftoffbioj^b 198. 

StodCen 17. 

Strott 183. 

StrnöH 50. 

Stübltng 221. 

StürIing*a3enfon 60. 

Snblimat 167, 205. 

Stabalblättcr 58. 
Stalg 51, 57. 
^annen^olg 116. 
Stautoerf 223. 

2:elegrap^enftangeu 162, 164. 
2:erpcntinöl 51, 58, 202. 
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%f)ttx 9, 47, 50, 51, 53, 55—59, 
61, 62, 64, 65, 108, 115, 125. 
X^ccranftrtcö 165. 
X^ceranftrtcöc 58, 208. 
^Ö^crbämpfc 135. 
Stöecrbcfttttatc 9, 15. 
^^eerbefttUation 9. 
X^ccrfarbcn 206. 
S:i^eer^aItt0e 2)äm))fe 51. 

— ©ubftangcu 59. 
St&eeröl 57, 59, 154. 
St^ccrölc 6, 9, 120, 149. 
SCI^elHcrsJBcrrtcr 54. 
XÖon 8. 

2^6oncrbcfcifcn 10. 
SDl^oncrbc, fd^tocfclfaure 50. 
S^ränenfc^tDamm 179. 
S^ürbcflcibungcn 171. 
2:^ürcn 6, 205. 
Zf)m'6dt 16. 

XWtx 47, 55, 64. 

2:orfafd&c 182. 

Sorfftrcu 34. 

SCohiol 172. 

Trametes ciyptarum 196. 

^ränfapparat t)on Sötoenfelb 145, 

147. 
XxautUM 145. 
Xx'dntmiQ 14. 

transportable Slnlagcn 128. 
2:ran8j)ortabIcr3nibtäönirapt)arat 

öoit Sragncau 145. 
SCratnif 36. 
SCrcffl) 53. 
Xxodtnappaxai bon ©ut^crt 27, 

28 29 
SCrodfcnfäiirc 179. 
2:rocfcnl^au8 29. 

— für »au^ola 30-33. 
^^rodfcnlcgung 189. 
2:rocfcnöorric|tung für f&xdttx 44. 

— öou ^apitx 24—27. 
^rodfncn im S)örrofcn 6. 

— burd^ ©inbcttcn 34. 

— mit übcr]()iötcm 2!Baffcvbampf 
6. 



^rocfnen mit toafferentgie^enben 

©toffen 33. 
Xxodntnhe Oclc 50. 
Xxodntxti für ^ifenbal^nfd^toeHen 

40—42. 
Xxodnnnq^pxoct% 19. 
^^rodfnungSöcrfal^rcn bon 3cns 

ningiS 35. 
2:rotticr 51. 
Xxonttnat) 51. 

Ucbcrl^ifetcr 2Baffcrbampf 63, 12ö. 
Uebergiel^en mit unburd^bringltd^en 

©d^td^ten 7. 
Um^üffcn 8. 

Unentflammbar mad^en 221. 
Unentaünbbar mad^en 235. 
Ungar'8 ^rodfnungSanlage 38. 
Ungelöfd&ter Äalf 126. 
Unlöglidie ««ieberfd&Iöge 9. 

— Serbinbungcu 121. 
Unterlagspiger 193. 
Unberbrennbar matten 236. 
Urin 85, 126. 

UgieUi 47, 48, 53. 

S5acuums3nHJrägnirnng 91. 
SJalentine 123. 
IBegetation beS 6d^toammed 179. 
SBerbefferter3mprägntrapparat bon 

S3r^ant 142-144. 
IBerbinbungen unlöSlid^e 121. 
Sßerbrängen beS @aftc8 8. 
Sßerfat)ren bon a3I^t^e 6. 

— bon SWütgerS 6. 
SSerl^ütung bon ©d^mammbilbnng 

194. 
SSerfie'felung 169. 
S3erfobIen 165. 
aSerfo^Iunggrinbe 154, 160. 
Sßerfaöftüdfe 232. 
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SScrfd^tebcttc (SonfcrbiruitgSöcrs 

fal^rcn 125. 
SScrfd^icbcnc SBerfa!)run0§tt)cifcn 

64. 
fßtx\dilnita'ppt sunt Stnpragntren 

148. 
aSerf^IuMtüdf 76. 
SBcrrtcr 169. 
SScrroftcteS (5ifcn 57. 
SßcrftcIIbarc SDrocfcnöorrtdötung 44. 
aSertoüftcnbcr i&auSfcötüamm 177. 
SötctoriasDraiiflc 198. 
SSibegrain 53. 
»icrtcl^olü 20. 
SBilain'S aj^^cot^anaton 184. 
aStoIctt63. 
SitrioIIöfung 14. 
SBitrtoIiJI 117. 
aSo^I 50. 
SßoHenbungggrab bcr 3nipräg' 

ntrung 71. 
SBorrtd&tung gum Slnlol^Ien 155. 
^orrtd^tuiigen mec^anif^e 128. 
Sßorfd^riften für G^orbolincum 174, 

175. 

SBacItcn 48, 56. 
SBa^I bcr gäHgcit 17. 
2Balft|dS)t§ran 51. 
SBaltcrton 60. 
SBanböcrtäfcIungcn 171. 
SBafferbampf 63, 65. 

— gcfpanittcr 125. 

— über^ifetcr 125. 
SBaffcrbämpfc 59. 

— freo[otplttge 6. 
SBaffcrgc^alt 18. 

SBaffcrgraS 10, 48, 54, 168, 193, 

230. 
SBafferglaglöfung 53. 
SßaffcrfcttungSröl^ren 155. 
SBaffcrmörtcl 182. 



SBaffcrftoffgaS 155. 
SBeat^crb^ 236. 
mtm i&ölscr trodfitcn 23. 
SBcid^t^icre 203. 
SBcibcrt 19. 
SBctnftocftjfä^tc 112. 
SBcitcrbtlbung bcS @d|toammcS 

180. 
SBcttcrftacbt 59. 
2BcIt^'8 SScrfud^c 14. 
SBerfcn 37. 
SBcrftföfer 201. 
SBcrf^oIg 19, 29. 
SB^itc 52. 
Sa^intcrfättung 22. 
Söolfcn^aucr 227. 
SBoImciftcr 62. 
SBürtncr 200. 
aßnrmfrafe 168, 200. 
SBiirgcIn 7. 



3Et)rol 172. 



u. 
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Saunpfä^Ic 155. 

SeHeii 1. 

Scttgetocbe 228. 

Settfaft 1. 

3errcucr 184. 

Serftörung bcr fiolgfubftang 2. 

— burd^ Snfcctcn 162. 
3tcgclftetiic 53. 

3inf, l^arsfaurcS 125. 
3tnfd)lortb 9, 48, 63, 64. 
3mflöfinig 64. 
3tnfoE^b, cfftgfaurcS 64. 

— fd^toePtgfaurcg 118. 
3tnffal3 53, 58, 64. 
3tnfbitriol 52, 62-64. 
3ufammcnfcfeung bc8 6iarboli= 

ncumS 172. 



©tngel^enbe ^arftellung 

Ut rati0nrll(it ^txaxhtWnn^ allet ^oliabfaHe, namentlid) Ut dägcfpäne, ansge* 
nullten :fath\ß{}tt un) ^Serlirrrinbnt al0 ^t\}nn^$maUi\aiUn^ }n d)tmifd|tn Jüro^uctrit, 
|u kttn|)ltd)tn jQoljiiialffii, (ffplofiDfloffen, in Her fan^tulrt^fdiaft alt Dfingemtttcl 

nnD |n vielen anHeren te4)nif(t)rn Jwedien. 

(Sin $anbliu$ ffir BaMt^tx, ^oljinbuftrieOe, ü^aubuiirtl^e k. il 

bon 

mt 35 Slbbilbungen. — 14 Söogcn. Octaö. OJc^cftct 1 fl. 65 !r. = 3 maxi. 
3n Driginalbanb 2 fl. 10 fr. = 3 3^. 80 Spf. 



2)ic 

auf c^cntifc^cnt ^cgc. 

<(iue DarflrUung der l>erfal)ren ^ur (Beotinnung hx De|liUart0n0pro)ucU des ^Qoj^es, 
Ux (Sffiafaure, des ^^^Id^^f^^^t ^^^ Sljeerrs und der 3;i)eer0le, des ftreofotes, des 
Itn^rs, des llo|l[)ol|es und der ftoljlen, fon)ie ;ur ^abrihatisn Don (Dfalfanre, Al- 
kol)ol (^ol^dpiritus) nnd deUulofe, der ®erb- und iarbfloff-dxtrdcte, der atj^erift^en 

(Dele ttnd der jQane aus Kinden und ^oi}txn. 

Sür ?ßrafttfcr gefd^ilbert bon 

Dr. 3 o f e f ÜB e t f ci^. 

gmeitc, fel^r öcrme^rtc Sluflage. — SWit 68 Slbbtlbungcn. 

23 Jöogcn. Dctaö. @e^. 2 fl. 50 fr. = 4 aJJ. 50 Spf. 
@cbbn. 2 p. 95 fr. - 5 3W. 30 Sßf. 



91* ^avtUhcn'S f&etU^ in W&ien, q»eft nuh »cipiia. 



bas 

$($fetfen, ^etjen, ^oCiren, c^acRtren, Jn^reicQen nnb ^^x(^o(btu 6e$ <$orie$, 
neB|l 6er ^ttfltSnm bct Ijieritt DeriDen^faren ^atertafien in t^rcti <$attpt- 

grunösttgen. 

SBon 

Sottid @b0at fCnböd* 

Stocitc, bermcl^rtc unb bcrbcffcrtc SluPaßc. — Tlit 33 Slbbilbungcn. 

18 Sogen. Octaö. ©c^eftet 1 fl. 35 fr. = 2 3». 50 ^f. 
©leg. gcbbn. 1 p. 80 fr. = 3 Tl. 30 Sßf. 



3)ic Mat^c und ihre ^Jroductc. 

2)eren ^bftammung, @eiotnnung nnb tei^tttfd^e SJetioertl^ttng. 

9te6fi einem SCnl^ange: 

lUber Me yrobncte ber ttodtetitit Dtfüllation bes iQarjes 0ber dolop^ouiums: bas 
dantpljin, bas fd^were i^ar^ol, has dobol, unb bit Bereitung non IPagenfetten, Ma- 
f(t)tnenoUn u. aus ben f^mercn iQariolen, fsmie bie t^erwenbung brrfelben }m 

i^endjtgas-iSrjeugnng. 

(Bin ^anbbttdl fUc fjfabrifanten, Se^niler, ^(emtfet, ^^roguiften, ^ot^eler, 

Sßagenfett'iifabrilanten unb üBraner. 

yia^ ben neuejten i!forf(^itngen u. auf (Brunbtage langidl^riger (ScfaljTang gufammengffteat bon 

Dr. ®eotg Sfienittd* 

aWit 40 Slbbilbungcn. 16 Sogen. Dctaö. @e^. 1 fl. 80 fr. = 3 3«. 25 5ßf. 

eieg. gebbn. 2 p. 25 fr. = 4 sm. 5 $pf. 



31. ^atiUhcn^9 iBetla^ in mien, ^eft nnh »eip^i^. 



Mthtt bie 
^bftAwmnug nnb boB Vorkommen bcr utrf4|iebnieii iQot^er. Kcbcr iQol}, fol^fdileifllolf, ^ol}cettalofe, 
i^ol^imiiriigniniiig nnb ipol^conftroimitt), ülriltr- vitb fietortenoerkol^lntig, ^ol^efflii nitb feine trd)- 
itifibe VeraTbettnng, l}ol) beer «nb feine De|lillations|irobttCte, l|ol}tl)eer|tci| nnb ^ol^koblen. 

9lebft einem Stnl^ange: iftlitv €(ii#tVf««t0«tn0 ««# 4^1* 

@tn ^anbittd^ für SalbJ^tH^ei:, gf^rftbeamte, f^abrilanteit, Seigrer, e^emtfer, 

Xtmiftt nnb 3ngenitnre* 

9ta^ ben neueften @rfa^tungett pxattW^ unb tniffenfc^afttid^ beatbtUct bon 

Dr. €^eot0 3!|ettittd. 

aWit 32 Slbbtlbunöen. - 24 Sogen. Octab. ®t^. 2 fl. 50 fr. - 4 3JJ. 50 Spf. 

(^Icfl. flcbbn. 2 p. 95 fr. = 5 m. 30 $f. 



3WciIcr:= Ulli Sictürtcn^^Scrto^Iiing. 

pie (iegenben ittib IfeQenben "gSeifer. 
2lte smaitrrtcn40l}tieryi)lnn96-®rfcnii. Me ftrtortcn-iVerko^Inng. 

UebeT 
Aiefrr-, fiien- nnb Bndjen^oljtbeer-iSrjengttng, fomie jBirkentipeer-ftenittnnnji. 0it te<|inirib-t^enifil|c 
OerarbeitnnQ ber llebtniirobncte ber iQol}oerko||lnni)t nie i9ol}effi(i, ^oi^qtift nnb i9ol}tbetr. Die ttotb- 
fol}-Jabrikation, ^at f4)iDar}e nnb grane ttotl^fal). Die iQoljgeill-iErjettanng nnb bie Oerarbeitnng bei 
i^oljtlieers auf iei^jte nnb fibnere i^oljtdeerOle, fomie bie ^ncngnng beB i^ol^ti^efr-J^srnffitts «nb Dcr- 

nerttinng bei 1^ii\}i\^nrpttlitt. 

fft th ^ einem ^ nf^ a n q t: 
)(«b«r hU }SinflifabvihaH0n iim# Ifiivfigfn ^dlievti« f^aviftt« l|iir|i0<n ^IbfaUtn 

ein $anbbn4 für ^errf^aftbefl^er, gforftbeamte, ^abrifanten, ebemifetr %t6^ 

niler nnb ^raltilantem 

^Jiad^ ben neueften (Stfal^runGen t)raftif(l^ unb tviffenfd^aftiid^ bearbeitet bon 

Dr. ©eotg Sl^enitt^« 

aWtt 80 SlbbUbungcn. 21 »ogen. Octaü. ®c^. 2 ff. 50 fr. = 4 3». 50 «f. 

©leg. gebbn. 2 fl. 95 fr. =- 5 2^. 30 5ßf. 



n 



|>ttttb6u(| für 5lii|trct(|er unb Satfirer. 

2tnlett ung 

jur 2Iusfüljrung aller 2Injlreic^er*, £a(firer*, Dergolbers unb 5d? riftenmalers 
I 2lrbeitcn, ncbft eingcl^enber Dar^ellung aller perioanbten Hol^ftoffe unb 

Utenjtlien. 

! 

I SSon 

I Siiiii« C^)i0aif S^nbö«^. 

3Wit 50 Slbbilbungen. — 3^cite, öottftänbtg umgearbeitete Sluflage. 

22 S3ogcn. Dctao. ®c^. 1 fl. 80 fr. = S Wl. 25 5ßf. 
®Ieg. gebbn. 2 f(. 25 fr. = 4 3«. 5 SPf. 



€nt^alten5: 

bic guric^tung ber ^lec^tipeiben itnb Verarbeitung berfclben 3U ^lec^tmaaren, 
bie Verarbeitung bes fpanifdpen Hol^res, Stromes, bie fjerjiellung von 
Sparteriemaaren, Strol^matten unb Hol^rbecFen, bas Bleichen, ^Järben, £a(f iren 
unb Pergolben ber (Flechtarbeiten, bas Bleid^en nnb ^Järben bes Strol^es u. f. u>. 

S3on 

$0iti« <S^0ar 3lit)ir60. 

mt 82 Slbbilbungen. - 19 a3ogen. Octat). (gtf), 1 p. 80 fr. = 3 Wl 25 ^pf- 

@Ieg. gebbn. 2 p. 25 fr. = 4 SW. 5 spf. 



91. ^ariletien'^ 9»erlag tu 99ßteit, ^efi uttb Sei^jtg« 



leuardeitung des JSocnes, fttfentcins undScftifdpatts 

ber 

JS^ammung unb c^tgenfcQaffen bitftt ^oQßoffe, t(re |u6er(tfttn0, ^dr6ititg 
uv6 ^ertpenDnng in öer Pret^slerei, ^amm- unö Jtnopffaßrtiatiov, fotiiie 

in anl^eren g^emetfien. 

@tn $anbiu(l( für $orn« uub ^etn^^rBettet, ^ammma^er, ftno)iffa(rtfanten, 

3)re4^(er, ©fielmaacen^^fidrifanten :c. 

i^ul* ^h^av 2^nh^9. 

mit 32 Srbbtlbiinflcn. - 15 Sogen, Dctal?. @e§. 1 fl. 65 !r. = 3 matt 

@Icg. flebbn. 2 fl. 10 fr. = 3 2^^. 80 Sßf. 



mn« C^Uulnib 



feine 

Soljmaterialien, ^abrif atton, (gtgenfc^af ten u. tec^ntfc^e ücrtDcnbung. 

gelTufoiö- un5 gefrufotöntaaren-^aßrifianten, ffir alle gelTufoi^ nerorfeiien^en 

g>en)erfie, ^aQndrife nnö ^a$nfe($nißer» 

S3on 

Dr. ^r« iBdffmatttt. 

3tücttc, gängltd^ umgcarbcttctc Slnflagc. — 3Wit 45 Slbbtlbungcn. 

10 25ogcn. Dctab. ©e^. 1 ff. = 1 2^. 80 ^f. 
@Icg. gcbbn. 1 ff. 45 fr. = 2 3J?. 60 Sßf. 



91. ^atiUhtn'» »etlag ttt äSteti, ^ieft itttb Seifi^ig« 



Im )naii||fofen £ändett. — MH oiefn lliftrationcn. — leder Üand ein^efn ^n hahn. 

Stein 3^^t0 ber tnenfd^ltd^en S^^altgfeit ^at in einer fo htrgen ©panne 
ßeit fo bebeutenbe, toa^rl^aft riefige ^ortfd^ritte gemad^t, toie bie d^emifd^e 
^iffenfd^aft unb beren ^ntoenbnng auf h\t @etoerbe — - hit d^entifd^e Sled^» 
notogie; jebeS Saf^x, la faft ieber Ttonat bereid^ert unfer SBiffen mit neuen, 
(tounenStoertl^en ^r^bungen auf d^emifd^«inbuftriellem Gebiete. 

S)te d^enttfd^en ©etoerbe ^aben baS @igentl^ümlid^e, bag fie tin t>iel 
rafd^ereS Untfe^en beS @a))itals geftatten, a(8 hit med^antfd^en^ toa^renb eS 
bei biefen oft Monate lang bauert, hi^ baS Obfect üerfaufi^fä^tg mirb, oer« 
toanbelt berSnbuftrieUeauf d^entifd^em SS^ege fein Rohmaterial in wenigen ^agen, 
oft felbft in toenigen ©tunben in fertige joanbeldtoaare. SBtr erinnern |^ier nur 
an bie @eifen*f5abrifation, bie t?abrifation ber Sßarfumerien, ber ©tärfc, bc« 
8eime8, bie SBrannttoeinbrennerei, ©ffig^f^abrüation, S3ierbrauerei u. f. \o. 

S)ie d^emifd^'ted^nifd^e iSiteratur l^at aber im ©rogen unb ®mitn ntd^t 
mit ben ^oi^d^ritten ber ^ed^nif gleid^en (Sd^ritt gehalten; toir befi^en gtoar 
trefflid^e OueUentoerfe, toeld^e aber t)om aEgemein koiffenfd^aftlid^en ©tanb« 
t)ttnfte gel^alten, bem braftifd^en t^abrilanten in ber 9tegel nid^t ba8 bieten, 
toaS für il^n S3ebürfniB ift: ein compenbiöS abgefaßtes ipanbbu^, in toeld^em 
frei bon allem überjtüfftgen SBeitoerfe bie tjabrtfation ber betreffenben ^robuctc 
in flarer, leidet fafelid^er, toa^r^aft populärer SBcifc borgeftcttt ift unb ben 
neueften @rfinbungen unb @rfal^rungen entfpred^enb Sled^nung getragen tDirb. 

S)ie Wttf^xia^l ber d^emifd^'ted^nif<i^en ©pecialtoerle, toeld^e unfere 
ßiteratur bejt^t, batirt meift au8 älterer 3eit, ober finb t)on blogen 2:^eoretifern 
oerfaßt, benen bie ßenntni^ ber )iraltifd(en t^ortfd^ritte auf d^emifd^^ted^nifc^em 
'Sebiete mangelt. 

®ine neue Stit forbert neue SJöd^er. — 3n ©rioägung ber öor* 
ftel^enben S^^atfad^cn ift bie gefertigte SJerlaggöanblung feit einer didf^t öon 
Salären tl^ätig, im Sl^ereine mit einer großen ^njal^l ber eminenteften $ad^« 
männer unb treu in i^rer S^Hd^tung: hit Snbuftrie burd^ ^erauiSgabe toa^r^aft 
populärer ted^nifd^er Sßerfe gu unterftü^en, hit e$emtf((i^te4ntfil(e ^ibltotlftef 
p einer alle Gebiete ber menfd^lid^en Arbeit umfaffenben ^nc^flopäbie %u 
geftalten, in toeld^e nad^ unb nad^ alle S^^Q^ ber d^emifd^en Snbuftrie auf« 
genommen toerben foHen. — 3)ie a3earbeitung jebc8 iJabritationSgtocige» liegt 
in htn ^anhtn fold^er 3)länner, b)eld^e burd^ i^re reid^en U)iffenfd^aftli($en 
^a^rungen, fomie burd^ il^re biSl^erigen literarifd^en Seiftungen bie fidlere 
99ürafc^aft bafür geben, ba^ i^re äBerfe baS ä3efte bieten, hai auf biefem 
(Sebtete geforbert toerben !ann. 

^ag ber oon ber untergeid^neten ^erlagS^anblung eingefd^lagene SBeg 
ber Verausgabe einer d^emifdp4ed^nifd^en liBibliot^ef ber ri^tige fei, toirb bitr j 
bie audnal^mSloS l^o^ft günftigen ä3efpred^ungen ber biSl^er erfc^ienenen 
200 Sänbe ber >(S]^emifd^4ed^nifd^en S3ibliot]^eI< in ben berfd^iebenften ted^nifd^en 
unb toiffenfd^aftlid&en ^Blättern be2 3n« unb SluSlanbeg üerbürgt. 

a^htarbeiter für unfere »^^emifd^^ted^nifd^e ä3ibliot]^eI< ftnb und fietS 
tt)ill!ommen. 

SO'löge ba9 Unternehmen bem aSgemeinen ^So^le ienen 9lu(en bringen, 
»eichen bie ©d^öpfer beSfelben al8 erftrebenSloert^e» 3iel im 3luge ^abcn! 

fl^ 6artlelieit*d Cerlug iit ttleit, «efit uttO Sei^iig. 



Ib sMOigNFa ilCndn. — Jiit oicfeii SfolrationeA. — leder £and fia^edi ^n fiaSen. 

3n eleganten 0anf(einttanbbftnben, pro 9anb 45 ftcenser = 80 $f. Suf(!^Ia9> 

I. 0anb. ^ie 9in9bt&äitf 9tttt nitb Ctibtoieitte« SSoaflSnbige SCnteitung §ttr »etetting 
be8 Sßetnee im Stllgememen, sur ^erfleHung aüer ®attungen Slu« bräche, @ecte,fpanif(^er, franitdflfdjeT, 
ltanen{f($er, gtie^if^er, ungorifd^er, afrifanif $er anb aftatifc^eT Beine unb 3(u8bruc^ meine, nebft einem 
Vnbange, ent^a(tenb bie deteitung ber ©tro^tteine, Stoflnen«, ^efen«, Aunfts, Oeeren» unb fternobfi« 
oeine. 8luf ®cunblage (angiä^riger (Stfa^rungen auSfU^rlici unb leid^tfaglid^ gefd^Ubett bon 
fiarisnaier. 2>ritte, febr berme^rte unb berbefferte 9(uf(agr. SRit 15 Slbbilb. 15 Oog. 8. (Sieg, 
geb. 1 fi' 80 (r. = 2m, 85 $f. 

n. »anb. ^er ii^emifd|«ted^nifAe Q^tetttteteüeHev* !Po|>tt(ätre9 ^anbtittd^ brv 
MteUod« ittib fhre^l^ef e>9(afiHf atiott. Soaftänbige Stnleituug gut Grgeugung bon ©piritus unb ^eB> 
^efeau8ftattoffe(n,ftufurns,Rom, ®er1te, $afer, ^irfe, unbSDlelaffe; mit befonberer ®erä(ff)(!^tigung ber 
neueften (irfa^rungen auf biefem (Sebiete. 9luf ®runb(age bieCiä^riger Erfahrungen au8f ä^rli(^ unb ltid)U 
fa^nd^gefci^itbert Don(Sb. (Sibl^err (früher bon S((oi8 St^önberg). dritte, boaftänb ig umgear« 
beitete «uflaae. aitit 87 «bbitb. 14 8og. 8. (Steg. ge^. 1 fl. 65 fr. = 3 äJ^arf. 

in. » a n b. ^ie lii^uenv^aotitaHon* Sßoaftönbige Slnleitung sur ^er^eOun aSer (Sattungen 
bon Siaueuren, (S.rdme8, ^uileS, gemb^ntic^er Siqueure, Stquabite. ^rud^tbranntmeine (9iatafiaS), beS 
RumeS, StrracS, SognacS, ber ^unfc^sSffengen ber gebrannten 3B3fTer auf »armem unb faltem SBege, 
fomie ber gur Siqueurs^abrifation berwenbeten ftt^erifd^en Oele, Sincturcn, (Sffengen, aromatifd^cr 
2B&ffer, ^arbftoffe unb fJfrü(^ten«(Sffen3en. 9lebft einer großen 8lnaa^( ber beften JBorfd^riften gut 
Bereitung aller (Sattungen bon Siqneuren, IBittersSiqueuren, SCquabiten, Statafia'«, ^unfd^sdfTensen, 
terrae, Rum unb (Eognac. SSon IKuguft @aber, geprüfter (S^emiCer unb praftifd^er ^eftiOateur. 
SRit 15 «bbilb. @ed^{le, öermebrte unb perftefTerte 8lu1l. 26 »og. 8. (Sieg, geb .2 fl. 50 fr. •= 4 901. 50 $f. 

IV. 9 anb. S^ie ^arfitiiterie*9adrifattoti. IBoaftftnbige Einleitung gur S>atfteaune aOer 
Xafd^entuc^«$arfumS, Ried^fatge, Ried^pulber, Räud^ermerfe, aler äßittel )ur Pflege ber $aut, ber 
anunbeS unb ber ^aare, ber @(!bminfen, Haarfärbemittel unb aSer in ber Xoilettefun^ berteenbtien 
fßrftparate, nebft einer ausführlichen @(jbi(berung ber SlHed^floffe zc. 2c. fßon l>r. ohem. ® e o r g 
»ilHam «»flnfon, ^arfttmerie«f5abrif am. dritte, febr bermel^rte unb berbefferte aufläge. SWil 
88 »bbilb. 87 »og. 8. (Sieg. ge^. 8 %, 50 fr. = 4 an. 50 $f. 

V. 9anb. ^ie 9tiftn*^abtifaiiün* ^anbbucb für ^raftifer. (Snt^altenb bte boSfiänbige 
Itnleitung jur ^arfteHung aller Slrten bon @eifen im ftleinen »ie tm ^abrifSbetriebe mit befonberer 
8hld(fld^tna|me auf marme unb falte Serfeifung itnb bie ^abrifation bon Su£u8* u. mebic. @eifen. ßon 
9riebri4 2Biltner, Reifen -Ofabrifant. mit 81 eriSut. Slbbilb. agierte Slufl. 17 9og. 8. (Sieg, geb» 
1 fl. 66 fr. = 8 SDlarf . 

VI. 0a nb. ^ie f^ietbranevei nnb bie Wlalit^sttatU^ahvifailon* (Sine S)arfteaung 
aOer in b. berfd^ieb. Sttnbern üblichen Oraumetboben s. 6ereitnng aller 9ierforten, fomie ber ^abti* 
fation beS analge^tracteS unb ber barauS |erj|U|'teflenben Sßrobucte. S3on $erm. Rflbinger, ted^n. 
Brauerei'äeiter. 3meite berme^rte n. Perb. Slufl. 3Rit 33 er(&ut. ISbbitb. 31 Sog. 8. (Sieg. geb. 
8 fl. 80 fr. = 6 aßarf. 

vn. 8 anb. I^ie RBnhtoaattnt^ahtifaHon* Einleitung gur Bfabrifation bon Sfinb^ölgd^cn, 
Sfinbterg^en, (SlgarrensRüttber unb 3ünblunten, ber ^abrifation ber 3ünbn)aaren mit Hilfe bon 
amorphem $^o8p^or unb gftnglid^ pl^oSpborfreier Sünhma^tn, fomie ber ^abrifation beS ^^oSp^orS. 
9on 3of. 9t ei tag. 3»eite Slnflage. SDlit 88 erlSut. Slbbilb. 11 Oog. 8. (Sieg. ge^. 1 fl. 36 fr. =s 

8 an. 60 $f. 

vm. »anb. ^ie Oeleisi!|titng9ftoffe nnb bereu ^nbrilntion. (Sine S>arfteaung aller 
inr Beleud^tung bermenbeten SRaterialien t^ierifd^en unb pflanglieben UrfprungS, bes Petroleum«, beS 
etearins, ber S^^eeröle unb beS Paraffins. (Snt^altenb bie 6(^{lbemng i$rer (Sigenfd^aften, i^rer 
Reinigung unb praftift^en ^Prüfung in Segug auf i^re Reinheit unb Seu(Stfraft, nebft einem Kn^ange 
Über Die Bermert^ung ber flüffigen fto^Ienmafferftoffe gur Sampenbeleud^tung unb ®a8beleud^turg 
im 9avi\t, in ^abrifen unb bffentlid^en Bocalen. ßon (Sbuarb 9$erl, (Sbemifer. mit 10 SlbbUb. 

9 Bog. 8. (Sieg. ge^. 1 fl. 10 fr. = 8 maxt. 

IX. B anb. ^ie ^abtifation het^adt, ^imiffe, 9nAbtn(te«flrntffe nnb bedCieget« 
blifed« Honbbud^ für ^raftifer. (Snt^altenb bie ausfübrlid^e Befd^reibung gur S^arfteüung allet 
tlüd^tiaen (geiftigen) unb fetten ^imiffe, ßacfe unb Siccatibe, fo»ie bie boKflftubige Anleitung gnr 

gabrifation bee eiegelladteS unb Siegelmad^feS pon ben feinften bis gu ben gemb^nlic^en ©orten. Stiebt« 
;6lid^ gefd^ilbert oon (Sr»in SnbreS, Qads unb ^imig^^^abrifant. Bierte SCuflage. SDlit 86 erläu« 
temben «bbilb. 16 Boa. 8. (Sieg. geb. l fl. 65 fr. = 8 aßarf. 

X. Banb. S^ie <Sffl0fabtifiitlon. (Sine S)ar1leaung ber (Sffigfabrifation na(!^ ben filtefien 
anb neueren Berfa^rung8tt)eifen, ber @(bneas(SfTigfabrifation, bet Bereitung bon (SiSeffig unb reiner 
9ffigffture au8 Holgeffig, fo»ie ber ^abrifation beS SBein«, Xreftern^ analg«, BiereffigS unb ber 
aromatif(^en (Sffigforten, nebft ber praftifd^en gSrüfung beS (SffigS. Bon Dr. 3ofef Berfdg. %>xiüt, 
erioeiterte unb berbefferte Slufl. mitn Stbbilb. 17 Bog. 8. (Sieg. ge^. 1 fl. 66 fr. = 8 Slarf. 

n. Otrtleiett*i» tBetltg iti f&itn, Veit ntt» ISeiHüig* 



m. ^attlthcn'9 «(eittifd|'ie4iiifdie mhlMUtt. 



XI. SBanb. SDie ^ettettoerferei ühtt bie ^abtilatiüu htt 9tutt1»ttt9füt^tt 
dint SarfteQung ber gefammten ^tixottdtnit, entl^oXtenb bie ttorgügUci^ften X^orfd^riften sur Anfertigung 
\&mmtUäitx ^euertoertBobjecte, als oOer 9Lxitn bon ßeud^tfeuem, eternen, £eu(!btfugeln, fftatttta, ber 
Suft« unb 8Baffer>0feuerttetfe, fotvie einen 8lbti6 bei für ben ^euertoetfer teici^tigen ®vunblel^ren brt 
tt^emie. Son ittng. (Sfc^enbad^et. S^titt, fel^r bemte^xte nnb berbefferte 8litf[age. SRit 49 MVbtUh, 
21 9og. 8. Sieg. geb. 8 fl. 20 Cr. = 4 Vtaxt. 

ZU. SBanb. S^ir VleerfHl^atitii« nnb 16e¥nfleitilDaavett«9<tii¥ifiitioit« JDIU einem Anfange 
Aber bie (Iltseugung^öl9etner$ßfeifenfö))fe. (fntbaltenb : S)ie Qabrifation ber fßfeifen unb Q^igarrenfpi^en; 
bie Oertt)ert^ung ber SDleerfd^aum« unb 8ernfteimBbfttae, d^rgeugnng bon l^unfinteerf^aunt (SRaffe ober 
SRaffa), fünftli($em Elfenbein, Cttnfilid^er @(^mudCfteine auf cbennftl^em SBege; ber ^mecfmägigften unb 
ndtbigften XBerfieuge, ©erät^f^aften, X^orricbtungen unb^ilffiftoffe. ferner bie (irseugung ber Cellöpfe 
geflammter, gefpiengelter unb 9tublaer SBaare. O^nblid^ bie (Srseugung ber ^olapfeifen. $ieriu bienlU^e 
^olsarten, bereu ^ftrben, »eisen, g^cHrenu. bgl. »on ®. 901. Siau f er. fBlit 5 Xafeln abbUbnngesi. 
10 Oog. 8. (Steg. geb. l ü. lO fr. = 2 a^arf. 

Zin. eanb. Sie ^abrilatinn ber ät|»evifi^ett Cele« Anleitung sur S)ar1iellttn0 berfelbai 
nac( ben SRet^oben ber tßieffung, S)eftiIIation, (iitractton, Se))(acirung, SRaceration unb ^b\otption, 
nebfl einer ausfäbrlid^en 8ef(breibung aUer befannten fttl^erifd^c» Oele in iBe^ug auf ij^re c^emifd^en nnb 
(i^bfilalifd^en (Sigenfc^aften unb tec^nifdbe Sertoenbung, fomie ber beften SerfabrungSarten iur l^rfifung 
ber fttl^erifd^en Oele auf ibre Steinl^eit. Son Dr. ehem. (George SBilliam 8l8finfon, Serfaffer beS 
IBerfeS: S)ie $ßarfumerie«9abri{ation. d^eite berbefferte unb bermel^rte Hüft. VHt 86 SUbttb. 14 »og. 8. 
Cleg. gel^. 1 fl. 65 fr. » S aRarf . 

ZIY. »anb. Sie ^ßi^Pioqtü^b^t ober bie ifitf ertigmig bon bilbfiilbeB SurfkeHmae« 
nnf t&nHliä^tm SSege. 8118 2tbu u. ^anbb. b. praft. 6eite bearb. u. berauSgegeben b. 3ul. ftrüger. 
Sneite Auflage. ©Snslid^ neu bearbeitet bon 9^^. (E. SaroSlato ^uSnif. aRU69 ObbUb. 88 »og. 8. 
«leg. geb. 4 fl. = 7 3R. 20 $f. 

ZV. 83 anb. Sie Seim« unb <i(eIatiite*|^abrifatiott« Sine auf praft. (Srfabr. begrttnb. gemein* 
berfiftnbl. 2)arflea. biefeS Snbuftriein). in f. gana. Umfange. X^on %. 2)an)ibon)Sfb* S)ritte Stuft 
Vm 27 AbbUb. 16 Bog. 8. «leg. geb. 1 fl. 65 fr. »8 matt 

ZYI. 8anb. Sie Ctärlev^abrifiitiim nnb bie ^ahtilatiou be9 3^riinbeMtiffer9* (Sine 
))0|)uiare S)arftellung ber ^abrifation aOer im Raubet borfommenben 6tttrfeforten, alB ber ftartoffel», 
IBeUen«, SRaiS«, ffttii*, Arrow-root-etftrfe. ber %ap\ßca u. f. b). ; ber IBafd^« unb Xoiletteflfirfe unb bei 
tfln^Iiö^en €ago, fomie ber Bermertbung aller bei ber 6tftrfe«9abrifation fU^ ergebenben KbfftQe, nomcnt« 
(iib bei ftleberS unb ber ^abrifation beS Sei^trinS, 6t&rfegummi8, S^raubensuderS, ftortoffebne^Iel 
nnb ber8udtt«(Souleur. (&in ^anbbud^ für 6tärfe« unb 2:raubeniU(fer*9abriIanten, fomie fürOetonümie* 
fdtfilitx unb 0ranntto)einbrenner. Son 9elic8le^malb, 6t&rf e« unb 2:rauben|U(f er«$abrtt ant. S^tüt, 
fel^r bermebrte u. berbefferte Aufl. Vtit 28 Hbbilb. 16 SSog. 8. «leg. ge(. 1 fl. 65 fr. = 8 SRarf. 

zvn. e an b. Sie ^inttn^^abtifaH^n u. bie ^erfteOung ber^eftograpben unb ^cftogroD^ir» 
Mnten, bie f^abrifation ber Xuf<l^e, ber Xintenftifte, ber etempelbrudTfarben fomie b. IBafd^blaueS. Anf« 
ffibri. ^axfttÜuriQ ber Anfertigung aller @(^reib«, «omptoir«, (lopix*u, ^eftograp^irtinten, afler farbigen 
nnb fbmpatl^etifd(^en Xinten. b. ^inefifdben Xufd^e, lit^ograp^ifd^en Stifte u. Xinten, unan8l5ft^l. Xinten 
1. 3H^nen b. SEBttfcbe, b. 6eftogra))^irmaffen, fm. 9. Ausführung b. €d^riften a. iebem beliebigen aRateriob, 
b. Bereit, b. beften 8Baf4)blauee u, b. etempelbrudfarben. 9leb^ e. Anleit. 9. Seebarmadben altet 
Gd^riften. 9tad^ eig. (Srfabr. bargeft. b. €igmunb Seltner, «bem. u. Sfa^rif. Vierte Aufl. fOt, erlftnt 
Abb. 19 »og. 8. «leg. geb. 1 fl. 65 fr. = 8 SRarf . «^ 

zvm. 8anb. Sie ^abrilation ber Cdimiemtittel, ber Cfdi^n^toii^fe rnib Seber« 
fdiMiere. SarfieOung aKer befannten 6d^miermittel, aI8: Sßagenfd^miere, Sßaf<binen{d^miere, ber €<bmiers 
bie f. fHäb* u. anbere Arbeit8maf(binen u. ber SRineralf^mierfile, Ubrmad^eröle; femer, ber Sd^n^mi^fe, 
Beberlacfe, be8 2)«gra8 u. £eberfd^miere f. aSe ®attungen bon £eber. Bon 8iicb. Brunne r, tedb- 
«^em. Bierte Aufl. anit 5 erläuternben Abbilb. 15 Bog. 8. «leg. geb. 1 fl. 20 fr. = 2 SR. 25 «f. 

ziz. Banb. Sie So^gerberei ober bie 9abrilotion bed lobgaren 8eber9. «in ^onb« 
bn^ für Seber^i^abrifanten. «ntbaltenb bie au8fül()rlitbe 2)arfteaung ber f^abrif ation be8 lohgaren Sebeif 
nad) bem gett}ö]^nlidben unb @d^neIlaerbesBerfabren unb ber SJ'^etallfa lg«® erberei; nebft ber Anleitung iur 
^erfteOung aOer (Gattungen SD^afd^tnenriemen^Seber, be8 Sudeten', €affians, «orbuan*, «^agrin« nnb 
£a(fleber8, fomie iur Bertoeitbung ber AbfäOe, toel^e ft<!b in Seberfabrifen ergeben. Bon^erbinanb 
IBiener, £eber«9abrifant. fitoeite fe^r berme^rte unb berbefferte Aufl. SRit 48 Abbilb. 87 Bog. 8. (Sieg, 
gel^. 4 fl. a 7 a». 20 Bf. 

zz. Banb. Sie SSeifjfgerberei» Cüntifdjigerberei nnb fPergamenl'Siibrif nti ok« 
«in ^anbbud^ für Sebers^abrifamen. «ntbaltenb bie au8fül^rlid^e DarfteSung ber ^abrifation bet 
toeiggaren Seber8 nad^ aaen Berfa^rungsmeifen, beS ®lac6leber8, 6eifenleber8 u«f. to.; ber eftmiftb* 
gerberei, ber Bfabrifation be8 Pergaments unb ber Seberfftrberei, mit befonberer BerfldRf^tignng 
ber neuefien fSfortfd^ritte auf bem Gebiete ber £eberinbuftrie. Bon ^erbinanb SSienet, Sebtr» 
Sfobrifont. amt 20 AbbUb. 27 Bog. 8. «leg. geb. 2 fl. 75 fr. » 5 aRarf . 

zzi. Banb. Sie Aemifd^eiOearbeitttttg ber Cd|afiiio0e oberba8®an|e ber ^itrberet bon 
SBolle nnb toottenen ®efpinnften. «in ^ilf8« u. Se^rbud^ für^&tber, $ttrbereis2:ed^nifer, Xuä^» n. iBatn* 
^abrifanten u. 6old^e, bie eS merben »ollen. S>em beutigen etanbpunf te ber SBiffeufd^aft cntftnred^b n. 
auf (Brunb eigener langift^r. «rfabmngen im 3n« unb AuSlanbe borsugsmeife )>raftifd^ bargefteOt. Bon 
BictordocUt, SfStber u. 9abrif8<S)irigent. aRit29 Abb. 17 Bog. 8. «leg. ge^. 2 fl. 75 fr. =s 6 SRorl. 

tr« Onrne^ett'd »erlag in CBie«, Veft itii^ SeiHiig« 



xxn. JiBanb. ^a9 ®efainint0ebiet be9 Siü^tbrttcfd, bie (Smailp^otograp^le, unb cnber« 
toeitiae SSotfc^riften iur Umfe^rung ber negatiben unb pofitiben ®Ia«bi(ber. iSearbeitet bon 3. ^uSnil. 
r. {. $TOfefTor in $Tag. Stierte berme^rte »uflage. mit AI ^hbilb. u. 7 XaftUu IS ^oq. 8. (Sieg, ge^ 
2 ü. 20 fr. = 4 anarf. 

xxin. 9anb. ^{e9(ti*tifaHott ber Sonf erben unb ^Taubiten. aSoaitftnbige 2)aTfteaun9 
oacr »erfahren ber Sonferbirung für ^it\\df, tJrüdöte, ®emüfe, ber ilrocfenf rückte, ber getrocfnetcn ®einüje, 
SRarmelaben, ^rud^tfSfte u. f. to. unb ber ^abrtfation aller Strien bon (Eanbiteit. a(8: canbirter f^rüd^te, 
ber berfd^iebenen 8onbon9, ber 9lotf8s^rop8, ber ^rag^eS, ^raünöeS 2c. SSon'^t. ^ausner. Si^^i^^ ^c<' 
befferte unb berme^rte Slufl. !DHt27 8(bbÜb. 25 Ooq. 8. eteg.geb. 2 fl. 50 fr. = 4 >m. 50 ^f, 

XXIV. 9anb. ^{e ^(tbrifatton bed Surrogatf affee9 nnb be9 3rrtfelfenfe9. (Snt^altenb: 
Sie auefü^rnd^e IBefd^retbung ber 3u^c^situn0 ^e? Kaffee« unb feiner 6eftanbt^eile; ber SarfteHung ber 
ftaffees@urrogate aus allen ^iersu berwenbeten a)later{ali n unb bie t!fabrifation aSer Gattungen 
XafelfenfS. »on.9. 8e^mann. 2. flufl. Wtit 21 Slbbitb. 12 93og. 8. @Ieg. ge^. 1 fl. 10 fr. = 2 a^arf . 

xxy. »anb. ^ie ^ittt unb Afebemittel« ^usfüt^rltc^e Anleitung 9U1 3)arfleaung aOtr 
Arten bon Äitten unb fttebemltteln ffir ®Io8, ^oracttan, metatit, öeber, ®tfen, ©tcin, ^ola, Sßaffen 
leitungSs unb Sampfrö^ren, f otote ber Oel» garg«, Äautfc^uf*, Guttapercha«, ©afe'i'n», Seim«, IBaffergla»», 
®I^cerin^ Äalf*, ®ijp8», ®ifcn. unb SinfsÄitte, be3 aftarinesßcimS, ber Sa^nfltte, SciobetitöS unb ber 
SU ^ptdtfitn 3tt)e(fen bienenben ftitte unb 5^Cebemttte(. 9)on ©igmunb Seiner. SSierte, fe^r beim, 
u. berb. 8(ufl. 10 S3og. 8. @[ea. geb. 1 fl. = 1 an. 80 $f. 

XXVI. »anb. ^ie ^abrifatiott ber ünodKnf ol^Ie unb bed 3r^ierd(e9. «ine SCnleitnng 
gut rationellen 3)arfteaung ber ftnod^enfo^Ie ober bed @pobtuni8 unb ber plaftifd^en Rof^lt, ber Ser« 
»ertl^ung aller fid^ hierbei ergebenben aiebenprobucte unb sur Sieberbelebung ber gebraud^ten Änod^en« 
foDle. S)on aSil^elm iJfrtebberg, tidftiWditt ^bemifer. aRit 13 9(bbi(b. 15 S3og. 8. (Sieg. gel), 
i a. 65 fr. = 3 anarf. 

xxvn. »anb. ^ietOerloert^nttii ber 42Beinrüffftänbe« ^raftifd^eanteitunq sur rationellen 
Oerttert^ung bon SBetntrefter, SSBetn^efe (2ÖeinIager, CWeläger unb ffieinftein. 3Kit einem Anfang: 35i< 
QIrseugung bon Seinfprtt unb CLognac au8 IBein. ^anbbnc^ für Seinprobucenten, Sein^änbler, 89rennetei* 
Zed^nifer, ^abrifanten (^{mifd^er'^ISrobucteu. d^emifer. (Semeinberftänbtic^ bargefteHt bonStntonio baf 
%i\ai, tecbn. (Ebemifer. S^oeite Slufl. aRit 28 31bbtlb. 13 »og. 8. (Sleg.ge^. Ifl. 35 fr. =2aR.50$f. 

XXVIII. »anb. ^ie 9IIfaIien* Sarfteaung ber ^abrifation ber gebräucbücbften ftali« nnb 
9latronsS3erbinbungen, ber @oba, ^otafd^e, beS SaljeS, @alpeter9, ®(auberfa(se8, 3Bafferg(afe8^ (EJ^rom« 
faliS, S9(ut[augenfalse8, SBeinfteinS, SaugenfteinS u. f. f., beren Slnmenbung unb Prüfung. SSonDr. @. 
IDicf^^abrifebirector. Stoeite berbeffecte Stuflage. ST^it 57 «bbilb. 27 Sog. 8. (Sieg. ge^. 2 fl. 50 fr. 
«4 aTl. 50 $f. 

XXIX. lOanb. S^ie lBron)eloaarett«^abri(atiott« Einleitung sur ^abiifatton bon 0rotise« 
»aaren aller Slrt, 2)arfteIIung il^reS ®uffe8 unb Oe^anbelnS nac^ bemfelben, t^rer Färbung unb fßtx» 
golbung, b es OronairenS überhaupt na(^ ben älteren fomie bis }u ben neueften Serfa^rungsmeifen. ßcn 
8nbl9ig aHüIIer, anetaOmaaren' :¥abrifant. aßit 25 ^bbilb. 16 9og. 8. (Sieg. ge^. 1 fl. 65fr.s sai^arf. 

XXX. Oanb. fO0Qfifittbige9 ^anbbudi ber «Bleidytunft ober t^eorettfc^e unb praltifd^e 
Anleitung gum 8Iei(!^en ber SaumooQe, beS ^lac^fes, beS ^anfe«, ber £3oae unb @eibe, fomie ber barouB 
Befponnenen (Same unb genebten ober getoirften 3'uge- aiebft einem tJln^ange über gmecfmägigeS Sleic^en 
b(t ^abem, beS ^^apiereS, ber SafcQ« unb )9abef$m&mme, beS @tro^eS unb SBacl^feS 2c. aiad^ ben 
neueren (irfa^rungen burc^gängig pxatü\di bearbeitet bon JBictor 3ocUt. ailit SO Slbbilb. unb 2 Zafeln. 
24 JBog. 8. (Sieg. ge^. 2 fl. 75 fr. ss 5 aRarf. 

XXXI. JOanb. Sie ^abrifation bon fhtnftbutter, S^arbntter nnb QSntterine« (Sine 
©arftettung ber »ereitung ber (Srfa^smittel ber testen ^öuiter nad^ ben beften aJlet^oben. affgemei« ber« 
fl&nbtic^ gefc^ilbert bon Sictor Sang. S^eiie berme^rte Elufl. äRit 14 Slbbilb. 10 JBog. 8. @Ieg. ge^. 
1 «. = 1 aw. 80 «Bf. 

xxxn. »anb. SDie Olatur ber diegelt^one nnb bie SAt^eU^abtitation ber 
Oeaenlnart« ^anbbudb für diegelted^nifer, tec^ntf^e (E^emifer, IBav« unb ä^afd^inens^ngenteure, 3n« 
buftrieSe unb Sanbtbirtl^e. «on Dr. ^ermann BttidC. anit 106 «bbilb. 3n)eite fe^r berme^rte Elufl. 
86 8off. 8. (Sieg. ge^. 4 fl 60 fr. » « an. 30 $f. 

XXXIII. eanb. Sie Sfabrilation ber Vtineral* nnb Sndfarben. (Sntl^altenb: 2)ie 
Anleitung sur 2)arfteaung aOer fUnftl. aßaler« u. Slnftreid^erfarben, ber (6ma\U, StuB« u. a^etaafarben. 
ein $anbbu(^ für fjfabrifanten, Sratbtoaaren^änbler, Slaler unb ünftreid^er. 2)em neueften @tanbe ber 
SB{ffenf(^aft entfpred^enb bargefteUt oonDr. 3ofef »erfd^. a)Ht 43 Slbbilb. 3u)eite Sluflage. 42 8og. 
8. (Sieg. aeb. i ü. 20 fr. — 7 m. 60 $f. 

XXXIV. »anb. Sie ffinfllidliett Sfinnentittel* S^arfleüung ber fjfabtifation beS Shtod^en*, 
dorn«, »luts, 9Ieifd^«ane^l8, ber ftalibünger, beS fd^toefelfauren iKmmomafS, ber berfc^iebenen Sitten 
@u))erpl^o8p^ate, ber Sßoubrette u. f. f., fotoir Qefd^reibung beS natürlichen a)orfommen8 ber concen« 
trirten 2)üngemittel. (Sin ^anbbud^ für gfabrifanten fünftlic^er S)üngemittel, Sanbtpirtl^e, Suder* 
fabrif unten, d^etperbetreibenbe unb fiaufleute. SSon Dr. e.^icf, ^abrifant d^emifd^er ^^obucte. 3»^^« 
berm. «Huflage. aRit 25 Sibbilb. 18 Sog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 80 fr = 8 an. 25 a^f. 

XXXV. 83anb. Sie dinfograbnre ober bas Sieben in Sinf sur ^erfteüunp bon 2)rucfplatten 
aaer «rt, nebft Einleitung sum Ue^en in ftupfer, SReffing, eta^I unb anbere aRetaHe. 8luf ®runb einener 
pcaftifd^er, biellü^riger (Srfal^rungen bearbeitet unb herausgegeben bon 3uIiuSftrüger. mit 11 Slbbilb. 
unb 7 tafeln. S)ritte Sluflage. 16 »og. 8. (Sieg. ge^. lfl.65fr. = 8 aHarf. 
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XXXVI. » an b. Vlehitini^üft 9pttiaHt&ttn* (Shte eatnmXung aUcx Ui iett bctannten unb 
nnterfud^ten mebicinifd^en ©e^dtnmittel mit eingäbe ibrei Su^<iinvt<nfe^un(i nad^ ben betoft^rteften 
flUmitetn. ®xupptntDeiSt aufammengcftellt bon(l. t$. Sapaun«ftar(oU)a, Wßotfitttx. d^o^te, bielfa^ 
betmebTteetufloae. I8a?o0. 8. (£(efl. geb. l fl. 80 fr. b 8 SDl. 25 $f. 

XXXVII. S^anD. ^ie OTolorie ter «^antnloolle anf 9<mte imb Oetoelie atit 
iefonberev IBevitiflif^Hgitiig htt Xihfti^dtvotii»9(itb€ttL tin Sebt« unb ^anbbud^ für 
3ntereffcnten biefer Srand^en. ^ladb eigenen ))raftifcben Grfabrungen lufamntengeftellt bon d^arlKotnen, 
Sirector ber SDlöaerSborfer Färberei. JBleicberei unb a[))|)retur. SRit 6 KbbUb. 24 Sog. 8. (iUg. geb- 
8f(. 20Cr. =4aWarf. 

XXXVIU. iBanb. Sie ®aItiaito|>(afitiI* Slu8fäbtli(be braftif^ Sarfieaung beS aalbano« 
tJliftifd^en aSerfabreue in aaen feinen (Sinielbeiten. dn Ieid&tfa6(i(ber «Beife bearbeitet bon äulius 
«Bei 6. Z)ritte Siufl. mit 48 Sibbilb. 27 »og. 8. (»leg. geb. 2 fl. 20 Ir. s 4 matt. 

XXXIX. »anb. Sie SSeinbeveitung unt Btütvmittii^diafU ^opulftreS ^anbbu^ fftr 
Keinprobucenten, SBeinbönbler unb fteOemieifter. (Seineinberft&nblicb bargefteQt auf (Srnnblage ber 
neueften tt)iffenf(!baftlid)eu 9orf(bungen ber beräum teften Oenotogen uub eigenen langj&lrigen )>ramf(!beii 
QPrfabrungen bon Slntonio bai ^ia%. 2)ritte, neubearbeitete unb bermebrte Kuf läge. Sßit 64 KbbUb. 
25 eog. 8. dUg. leb. 8 f(. 20 fr. = 4 Vlaxt. 

XL. S3anb. Sie teOinijdit flittt»€ttffunq tt9 ^ttinloffltnt^ttt^, nebfi einem Sln^ange: 
neber bie 2)arfteaung beS natürlicben SiebbalttbeerS unb SlSp^altmaftiK au8 ben {(Spbattfteinen unb 
bituminöf en Scbief ern unb S^ertoertbung ber 9leben«r obucte. lOon Dr. @eorg S^l^eniuS, tedbnifilber 
(Kbemifer in SSSieneT<9leufiabt. 9Rit 20 «bbilb. 12 Sog. 8. (lieg. geb. 1 f(. 35 fr. = 2 äR. 50 $f. 

XLI. S9anb. Sie ^abvitaUonhtt(Bthftttben* (S^ntbaltenb: S)ie )Be1(breibung aaer natfirlid^ 
borfommenben Grbfarben, bereu ®en)innung unb 3ubereitung. ^anbbuA f ür ^arben^^abrifanten, ^altt, 
8immerma(er, 9lnftrei(ber unb ^arbtoaaren^^ttnbler. Son Dr. 3of. 0erf(b. 3b)cite Stuflage. SRit 
19 ^bh. 16 »og. 8. «lea. geb. 1 f(. 65 fr. s= 8 SDlarf. 

XLn. S3anb. Se^infeetiondtiiittel ober SlnXeitung sur Slnuenbung ber praftifcbeften unb 
beften S^eSinfectionSmittel, um SBobnröume, Aranfenföle, @tallungen, Transportmittel, £ei(!^enfammem, 
Sdblacbtf eiber u. f. to. au beSin^dren. »on jQSilbelm ^ecfenaft. 13 Sog. 8. <Sleg. geb. 
1 fl. 10 fr. = 2 anarf 

XLIII. 8anb. Sie ^eliogvali^ie, ober: (Sine Stnleitung }ur ^^erfieaung bmdbarer SDletoll» 
platten aOer 8lrt, {ob)obl für ^albtöne al8 aucb für @tri(b« unb ftommanier, ferner bie neueflen ^ort« 
fdgritte im ^igmentbrud unb JZBoobburijsSBerf obren (ober Steliefbrucf), nebft anbermeitigen SorfdMften. 
Gearbeitet bon 3* ^uSnlf, f. f. ^rofeffor m $rag. dmeite, boaft&nbig neu bearbeitete Staflage. 
SRit 6 Sauftrationen unb 6 Xafeln. 14 »og. 8. Qcleg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 m. 50 $f. 

XLIV. jßanb. Sie gfabrilatiott bet 9(nUittfai;lifloff e unb aaer anberen ant htm Xbeere 
bar^eSbaren ^arbftoffe (^ben^I^ S'lapbtbalin«, Slntbracen» unb 9fteforcin<t$arbflofFe) u. beren Stn« 
»enbungin ber 3nbuftrie. Gearbeitet bouDr. 3ofef Gerf(b. Slit 15 Slbbilb. 34 »og. 8. Cleg. geb. 
8 fl. 60 fr. = 6 SR. 50 ißf . 

XLV. »anb. C^^emifd^sted^tiifd^e Cliecialitöteti tttib 9ebtimnif^e, mit »ngabe ibrer 

gufammenfebung nacb b. beu^äbrt« (Ebemifern. Sllpba^* jutommengeft. b. (S. 9.(&abaun«fiarlotDa, 
botb. S)ritte «lufi. 18 Gog. 8. (»leg. geb. Ifl. 35 It.s= SR. 2.50. 

XLVi. S3anb. Sie fSQüü» unb Ceibettbtucterei in il^rent ganzen Umfange« (Sin pratt. 
^anbs unb £ebrbu(b für Z)rucfsf^abrifanten, f^ärber u. te(bn. (S^bemifer. ^ntbaltenb: bas 2)ru(Ien ber 
SBoOen«, ^albnjoaen- u. ^albfdbenfioffe, ber SBoaengarne u. feibenen 3cu0e- Unter S3erüctfi(btigmtg b. 
neueften (Srfinb. u. unter Bugrunbelegung langj. prüft. (Srfabrung. Gearb. b. Sict. 3ocl4t, tecbn. 
(Sbemifer. mit 54. Slbbilb. u. 4 £af. 37 Sog. 8. (Sieg. geb. 3 f l. 60 fr. = 6 SR. 50 $f. 

XLVn. Ganb. Sie^abrifatipnbeddttitieniUfferd, entbaltenb: S)ie (Srseugung beSGrot* 
SU(ferS, beS SRobiucferS, bie ^erfteaung k)on IRaffinabs unb (iaubiSaudet nebft einem Hnbange Aber bie 
ßermertbung ber 9la(bprobucte unb Slbfälle }c. 3um (i^ebraucbe als £ebr« unb $anbbu<l^ ld(btfa6nd^ 
bargefteat bon {Ricbarbo. {Regner, (Sbemtf er. >JRit 21 Qlbbilb. 14 »og. 8. geb. 1 f[. 65 fr. » 8 SRarf . 

XLVni. IBanb. gavbenle^re. f^ür bie praftif(be einaenbung in ben berfd^ieb. (Bttotthm 
unb in ber ftunftinbuftrie, bearb. bon 8lltt)in b. 2Boumermane. 3lveite bermebrte Stuff. SRit 7 tCb» 
bUbungen. 16 Sog. 8. (Sieg. geb. l fl. 20 fr. » 2 aR. 25 9)f. 

IL. S3anb (OoUftänbige Slnleitnng junt gönnen nnb Qlief^en ober genaue 
Gefc^rdbung aaer in ben llunften unb ©ererben bafur angemanbten SRatedalien, al8 ®bbS/ IBo^i« 
ecbtoefel, jSetm, ^arg, ©uitaperd^a, Xbon, £e^m, @anb unb beren Gebanblung bebufS 2)ar1leEung 
bon ®bPSfiguren, ©tuccatur», Xbon», (Sement« unb @tdngut«aGBoaTen, fotoie bdm ®u6 bon @tatuen, 
®Ioi2en unb ben in ber aRefftng'/ 3inf«, Gleis unb (Sifengiegerei porfommenben ®egenftönben. Gon 
(Sbuarb Ublenl^ut^. 2)ritte, bermebrte unb berbefferte Auflage. aRit 17 Slbbilb. 12 Gog. 8. (Sieg, 
geb. 1 fl. 10 fr. = 2 jRarf. 

L. Ganb Sie Bereitung ber Sdj^aumtiieitte. aRit befonberer Gerä(ffl(btigung ber frangSüftben 
(Sbampagner-^abrifatton. (S^enaue Slnmdfung unb (Srläuterung ber ooaftänbigen rationeOen Sfobri» 
fationsaeife atter moufftretiben SBetne unb Sbampagner. aRit Genfibung bes SÜobinet'fd^en XBerfeS, auf 
(Srunb dgener praftifcber (Srfabrungen unb mifTenfd;aftIi(ber jtenntniffe bargefteat unb erläutert bon 
«. b. Sttegner. aRit 28 Slbbilb. 25 Gog. 8 (Sieg. ge^. 2 fl. 75 fr. = 5 aRarf. 

LL Ganb. Stall uub SSuftmoiriel. Sluftreten unb aiatur beS AalffldneS, baS Grennen be8> 
felben unb fdne ^Inmenbung su £uftmörtel. aiacb bem gegenwärtigen @tanbe ber X^eorie unb ^rasiS 
bargefteOt bon Dr. ^ermann 3 toicf. SRit 80 «bbilb. 1 5 Gog. 8. (Sieg. ge^. Ifl. 65 fr. = 8 SRorf. 
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LII.SB anb. SieSegitnnQeti* ^anbbuc^ für ^laftileT. (fnt^altenb bte SarfteDung ffimmtlid^er 
2tQxtvmQtn, Sltnalgame unb £ot^e für bie StoecTe aUer WlttaüathtUtx, ir^befonbeie für (iragieger. 
®lDdft[Qu%ex, Sionsearbeiter, ®ürt(er, @))OTer, 5tlein})ner, ®oIbs unb ©tlberarbriter, STlecbanifer, 
Sal^ntetbnifer u. f. 0. S^titt, fe^r er)oett. Slufl. SSon 81. Aru)))}. m\t 15 )»bbUb. 26 S3og. 8. (S(eg 
gct a H 75 fr. = 5 fOtaxt. 

LUI. 89 anb. Unfere Üehen^mitttU (Sine Anleitung jur 5^enntni§ bcr borgügtid^^eti 
fHaffxuuQis unb ©enugmittel, beren JBoifommen unb SBefd^affen^ett in gutem unb fc^Ied^tetn 3uftanbe, 
fotvie il^re jßerfälf(^ungen unb beren @rfennung. £on (5.. %. (la\>aun*RatlorDa. 10 Sog. 8 
«leg. gelö 1 fl. 10 fr. = 2 aWarf. 

LIV. 89 anb. ^ie ^^otoferamif. ba8 ift bie jETunft, pbotogr. SSiiber auf ^oraeSan, dmaü, 
®la9, äRetaU u. f. m. einjubrennen. £ebr« unb ^anbbuc^ nad) eigenen Erfahrungen u. mit SBenü^unf, 
ber beften Duellen/ bearbeitet u. herausgegeben bon 3uL Hrüger ^a(i) bem Xobe bee SSerfafferS 
neu bearbeitet bon 3acob ^uSnif. Stoeite t)erme^rte 9luf(age. STlit 21 lübbiib. U SBog. 8. (Steg, 
gel^. 1 n. 35 tr. = 2 9^. 50 $f. 

LV. JBanb. 3)ie $avje ntt^ i^ve ^tobitcte* Seren SIbftammung, ©etuinnung unb ted^nifd^e 
Serioerl^ung. 9lebft einem Slnbange: Uebrr bie ^robucte ber trodenen 2)eftiaation beS $ar}eft obet 
(SoIot)^oniumS : baS (Sambbin, ba8 fd^toere ^arjöl, baS (Soböl u. bie 89ereitung bon SlBagenfett n. 
9Rafd&inenöIen 2c. au8 ben fc^toeren ^argölen, fob)ie bie Sern)enbung berfetben sur £eu(^tga8s(Srseugun0. 
(Sin ^anbb. für ^abrifanten, Xecl^nifer, (Ebemifer, S)roguiften, SIpotbefer, SBagenfett^fSrabrifanten u. 
Srauer. 9la(^ ben ncueft. 9orf(bungen u. auf ®runbl. (angi. (Sifal^r. aufammengeft. bon Dr. ®, % ^ eniu 8. 
(Ebemiler in SßienersS'leuftabt. SRit 40 Slbbiib. 16 83og. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 80 fr. ^ 9 Wl. 25 $ßf. 

LVI. 89 anb. ^ie fBflintvaljüuttn* 9lebft einem Slnbange : 2)er (^blorfalf unb bie ^Rmmoniaf« 
Serbinbungen. S)arfteaung ber ^abrifation bon fd^toejl. @äure, Bditot^tU, ©als«, ©alpeter*, Stofilen», 
Slrfeus, 89ors, ^^boSpbor«, a9laufäure, (S.^IorfaIf unb Slmmoniaffalgen, beren Unterfuc^ung unb 
Slntoenbung. (Sin ^anbbud^ für Qlpotbefer, S)roguiften, Färber, 83Ieid§er, ^abrifanten bon färben, Sudet, 
aßapier, S)üngemitte(, d^emifd^en ^robucten, für ®Ia8te$nifer u. f. f. SSon Dr. @. {ßidT, 9abril8birector. 
SRit 27 Slbbitb. 26 89og. 8. (Sieg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 SD^arf. 

LYII. 89 anb. fföaffcritttb^d. (SineSaTfteaungber(Sigenf(^aften SIntoenbung unb Steinigung 
be8 8Bafler8 für inbuftrieOe unb böueii(^e ^mecfe unb ber ^ufbeuabrung. 89enü6ung unb fünftlid^en 
S)arfteaung be8 (SifeS. ^ür ^raftifer bearbeitet bon ^riebri cb {Ritter. aRit35 SlbbiIb.2ia9og.8.(S(eg. 
geb. 2 ff. 20 fr. = 4 SRarf. 

LVin. 89 anb. ^^btattlifd^et Half n. fßoxtlanh»^tmtttt noc^ SQo^materialien, p^^fifali» 
f^en u. (bemifcben(Sigenfd)aften,Unterfu<lbung,9abrtfationu. 8ü3ert^fte(Iung unter befonberer StfidEfic^t auf 
ben gegen tbärtigen etanb ber (Eements^nbuftrie. 89earbeitet b. Dr. ^. Stoicf. 3tbeite Slufl. aRit50 8lbb. 
22 89og. 8. (Sieg. geb. 2 f[. 50 fr. = 4 SR. 60 $f. 

£JX. «anb. Sie ^lü9ätttti ffiY Safel* nttb i^o^Igla«, ^eO« nnb mait&Httti in 
U^rott 0att)ett Umfange* SlUe bi8ber befannten unb biele neue Serfabren ent^altenb; mit befonbeter 
89erü(ffidbti0ung ber 3RonumentaIs®la8ä9erei. Seid^tfagHdbbargeft.m. genauer Eingabe aUer erf orberlid^en 
«Uf 8mittel b.3.a9.aRiHer, ®Ia8tedbn. S^titt »ufl. äRit 18 «bbilb. 9 »og. 8. (Sieg. geb. 1 fl. ~ 1 91. 80 $f . 

LX. 89 anb. Sie ttplofibtn Stoffe, ibre (Sefc^ic^te, f^abrifatton, (Sigenfcbaften, Prüfung unb 
pTOltifd^eStntbenbung in ber ©prengtecbnif.aRit einem 9lnbange,entbaltenb: i)ie $ilf8mittel ber fubmarinen 
®|)rengte(^nif (3:orpebo8 unb @eeminen). Gearbeitet nad^ ben neueften teiffenfd^aftlid^en (Srfa^rungen bon 
Dr. ^r. a9öcf mann, tecbn. (Sbemifer. mit 81 «bbilb. 28 89og. 8. (Sieg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 9Rarf. 

LXI. 89 anb. ^anblmdi bev tationeüen fQtttnttt^ung, SSiebecgemimtong nnb 
$8etaYbeitttn0lion9lbfalIftoffen ithttUtU IBonDr. X^eobor fioller. 3Rit 22 «bbilb. 21 89og. 
8. (Sieg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 aRarf. 

LXII. 89 anb. Stantfd^uf nnb Onttnlfevf^a* (Sine S)arfleaung ber (Sigenfd^aften unb ber 
Serarbeitung be8 ßautfd^uf8 unb ber ®uttapercba auf fabrif8m&6igem iSSege, ber ^abrifation be8 
btticanifirten unb gel^ärteten 5tautfd^uf8, ber ftautfcbuf- unb (Buttapercbas(Sompofttionen, ber »afferbid^ten 
etoffe, elafHfcben (Begebe u. f. q>. BfÜrbie ^^ra^ie bearbeitet bon Staimunb Koffer. 3n)eite ber« 
meierte unb oerbefferte Slufl. 3Rit 15 älbbilb. 17 «og. 8. @leg. ge^. 1 fl. 80 fr.= 8 SR. 25 $f. 

Lxm. 89 anb. Sie Shinft* nnb ^eintoäfdierei in ilivem ganzen Umfange. (Sntbaltenb: 
Sie d^emifd^e aß&jd^e, f^ledenreinigungSfunft, ftunftmäfd^erei, 6au8mäfd)erei, bie ®tro^l^uts89lei<^erei 
unb «Färberei, $anbf(^ub«2Bäfd^erei unb »^arberei }c. 83on 89ictor 3ocl6t. 3»eite Stuf läge. SRit 
18 Slbbilb. 12 89og. 8. (Sieg. geb. 1 fl. = 1 SR. 80 $f. 

LXiv. 89 anb. ®mttb)tige ber ^l^emie in il^rer 9lnmenbnng anf bad |iraftif4e 
Seben« gfür ®etoerbetreibenbe unb 3nbuftrieae im 8tagemeinen, fowie für ieben «ebilbeten. 89earbeitet 
bon Ißrof. Dr. SOßiHibalb 9lrtu8. SRit 24 ^bbilb. 34 89og. 8. (Sieg. geb. 8 fl. 80 fr. = 6 SRarf. 

LXV. 89 anb. Sie ^abtifation ber ^hnaiOe nnb ha9 <Smaiaiten* Anleitung sut 
SarfteSung aSer Slrten (SmaiHe für ted^nifc^e unb fünftlerifd^e Smed e unb §ur Sorna^me be8(SmaiIIiren8 
auf praftifd^em SBege. $ür (SmaiHefabrifanten, (Solb« unb SletaDarbeiter unb ftunfHnbnftrieHe. Son 
ipaul 9lanbau, tedbnifd^er (Sbemif er. Süitite 9tufl. SRit 8 Slbbilb. 17 89og. 8. (Sieg. ge^. 1 fl. 65 fr. = 3 aRorf. 

LXVI. 89 anb. Sie 9Ia9«Sabrifation. (Sine überf!(^tlic^e Sarfteaung ber gefammten 
(Bla8inbuftrie mit boaftSnbiger Einleitung aur ^erfteUung aOer ©orten bon (Bla8 unb (Slasmaaren. 
3um ®ebrauc^e für (Slla8fabrifanten unb ©etoerbctreibenbe aller bertoaubten 89rand^en auf ®runb 
broftifd&er (Srfa^rungen unb ber neuefien 5ortf(^ritte bearbeitet bon Äaimunb ®erner, ®la8« 
fabrifant. SRit 50 Slbbilb. 28 a9og. 8. (Sieg. gel^. 2 fl. 50 fr. = 4 äR. 50 $f. 

fl* ^uvtUhen*» SerUg in ttiett, Veft ttitd l^cinsig« 



LXVn. 8anb. ^ad ^013 und feine ^eft<aattoii0«9ro^ttete. lieber bir 8(6ftatiununa unb 
baS Hortommen ber Derfc^iebenen ^ölaer. Ueber $o(j, ^otsfd^Uifftoff, $o(§ceau(ofe, ^o(3im)>i&0ntrune 
si.^oIiconferDirung, aßeiler« unb Ketortett'SBerfo^Iung, ^oIjefTig u. feine tec^n. SSerarbeitung, ^ol^t^eer u. 
ieine^efüflationeprobucte, ^olstbeerpe^ u. ^otitofflm nebft einem 8ln^ange: Uebet ©aSer^eugung ans 
$01}. (Sin ^anbbu^ f. SBoIbbeft^et, fjfotftbeamte, Sekret, (Sbem., Xe^n. u. Ingenieure, nacb benneueflen 
drfa^Tungen praftifc^u. tDiffenfcb* bearbeitet b. Dr. (Seorg Xb^niuS, tecbn. Q^bemifer in aSSienersSlcns 
Habt. VHt S2 «bbUb. 84 »og. 8. (Sieg. geb. 2 f(. 50 fr. = 4 a». 50 $f. 

LXVin. Sanb. ^ie Wlatmotitfmft» (SinSebr^ ^anb« u.a)tufterbu<b f- Bud^binbereien, 9unu 
Oobierfabrifen u. beruanbte ®eftbfifte. a^on 3. $b* fBotd. fBlit 80 aJ{armorpapier«9Dlu^em u. 
S Hbbilb. 6 Sog. 8. (Slep. qeb. 1 fl. = 1 fBt. 80 $f. 

LZIX. SBanb. ^ie ^abtifation bed iCÖat^^tni^ed, bes amerifanifcben Sebertu<:beS» befl 
IBad^e«S:affetS, beraRaler« unb3ei(ben«Seinmanb, fotoie bie^abrifation beS SbeertucbeS, ber Sbadfpappt 
ttnb bfe SarfteUung ber unberbrennlicben unb gegerbten (Settebe. 2)en IBebürfniffen ber a^raftifer ent< 
\pxtdftnh. Son m. (Solinger. S^it 11 «bbitb. 18 »og. 8. (Sieg. geb. l fl. 85 fr. » 2 9ß. 50 tßf. 

LXX. Sanb. ^adC^eUnloib, feine Sf^obmaterialien/^abrifation, (Sigenfd^aften unb te(!bnif(ibe 
Hertoenbung. ^ür (Seüuloib« unb d^eauloibtsaarens^abrilamen, füraae (£eauIoibberarbeitenben®etoerbe. 
SabnSrgte u. Sabntecbnifer. S3on Dr. f^c. 83 öd mann, d. Sluflage. anit 45 ^bbilb. 10 »og. 8. 9Ieg. 

ittf. 1 f[. = 1 an. 80 $f. 

LXXI. Sanb. ^a9 Ulttamaifiit uttb feine R^ereitung nacb bem {ewigen Staube biefer 
3nbttßrie. Son (S. (^ürfien au. 3)lit 25 81b/; ilb. 7 SBog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. = 1 3)2. 80 ißf. 

LXxn. JSanb. fßettolenm nnb ^rbliiad^d. S)arfteaung ber ®en>innung bon (Srböl unb 
(irbmacbS (Serefln}/ beren Verarbeitung auf Seud^töle unb Sßaraffin, fotoie aller anberen aus benfelben 

Ju getoinnenben Ißrobucte, mit einem Sln^ang, betreffenb bie ^abrifation bon ^botogen, @oIaröI unb 
Saraffin aus Sraunfo^Ientl^eer. Wt befonberer Stücf ficbtnabme auf bie aus Petroleum bargeflellten Seu^t« 
öle, beren Slufben^al^rung unb te(bnif(be Prüfung. SSon Slrtbur Surgmann, (Sbemifer. SDlit 
12 iflbbilb. 16 SBofl. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 m. 25 $f. 

LXXUI. »anb. ^a9 Sdt^en unb bie J6eatbeiton0 bet fPlttaüt* @ine DarfteOung aaer 
Krten bon Sotl^, Sötbmitteln unb Sötbapparaten, fomie ber Sebanblung ber 97letaIIe toäbrenb ber 
Oearbeitung. ^anbbucb für ^Sraftifer. Slacb eigenen (Srfa^rungen bearb. t>on (Sbmunb @dbIoffer. 
8tt)eite febr berm. u. erweiterte 8IufI. SDlit 25 Slbbilb. 18 80g. 8. (Sieg. qeb. 1 fl. 65 fr. =8 aRarf. 

LXXIV. »anb. ^ie iBa^btltut^tung tut ^nud unb bie Selbfl^Ufe be9 OaS*<Con« 
fttntenten. $raft. Anleitung s. Werften, jimecf mäßiger (^aSb^eucbtungen, m. Eingabe ber SRittel eine mög« 
lid^ftgroge ®aSerfpamt6suerjiieIen- Son 81. ailüller. aR{t843(bbiIb. 11^00.8. (SIeg.geb lfI.10fr.=2 aRarf. 

LXXV. »anb. Sie ttnlerfnc^nng ber im ^anbel nnb ®etiierlie gebrflud||Ii4lfkeii 
doffe(einfcbIie§Ii(bber9lal^rungSmttteI). (Bcmeinoerftftnblicbbargefiteat Don Dr. @. $icf. (Sin ^anhfmdi 
für ^anbels unb (Semerbetreibenbe jeber 9lrt, rar Slpotbefer, ^botograp^en, Sanbmirtbe, a^lebicinal« unb 
SoIIbeamte. anitl6 8lbbilb. 14 »og. 8. (Sieg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 3». 50 $f. 

LXXVI. 0anb. Sad tOetsinnen, TVtt^inUtt, ÜBevnicfeln, fQttftH^leu nnb baS Uebex> 
liefen bon aßetaaen mit anberen aßetallen überl^aupt. (Sine S)arfteaung praftif(ber a^etboben sur ainfer* 
tigung aSer aßetaattbersäge auS 3inn, 3inf, »lei, ftupfer, @{Iber, ®oIb, Platin, aiicfel, ftobalt mtb 
etabi, fotoie ber Patina, ber osbbirten anetaOe unb ber SSron^irungen. ^anbbuc^ für aRetaSarbeiter 
nnb jhtnfitnbuftrieae. IBon ($riebti(!b ^artmann. 3)ritte berbefferte Slufl. aitit 3 Slbbilb. 17 »og. 
8. (Sieg. geb. 1 fl. 65 fr. = 8 a^arf. 

Lxxvn. 0anb. ftutigtfafitt ^I^entte bec9läbenfaft«9leinignn0. 3um (Bebraucbe f.praft« 
Sncfer^f^abrifanten. a^on SB. ©uf or a unb $. @dbiller. (9 83og. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 80fr. » 8 a^. 25 $f. 

LXXVIII. eanb. Sie V2inecal«91alei!ei. aieues a^erfabren jur ^erfteaung »itterungSs 
befiSnbiger aBanbgemälbe. Xecbnifcb^wiffenfcbaftlicbe Slnleiturg oon 81. 5{eim. 6 {Bog. 8. (Sieg. gel^. 
1 fl. = 1 a». 80 Ißf. 

LXXIX. ®anb. Sie ®^oeiiIabe<Sabrifation* (Sine XarfteQung ber bctfilbiebenen SSerfabren 
gnr ainfertigung aller ©orten (Ebocolaben, ber bierbei in Slnioenbungfommenben aRaterialien u.a)laf^inen. 
9taäf b. neueften ©tanbe ber Xecbn. gefcbilbert 0. (Srnft @albau. Wtit 84 Slbbilb. 16 »og. 8. (Sieg, geb« 
1 %, 80 fr. =: 8 art. 25 9if . 

LXXZ. »anb. Sie R3vi(|nette«3ttbnfti;ie nnb hit OScennmaterialien. aßit einem 
Unbange: 2)ie iKnIage ber ^ampffeffel unb Gasgeneratoren mit befonberer 6erü(ffi<!btigung ber raiub* 
freien S^erbrennung. a^on Dr. ^riebricb 3ünemann, ted^nifc^er (Sbemifer. aßit 48 abbilb. 26 »og. 
8. (Sieg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 aRarf. 

LXXXI. S9anb. Sie SarfteQnng be9 @ifen9 u. ber (Sifenfabrifate. $anbb. f. ^fittenleute 
n. fonfiige (Stfenarbeiter , für Zecbnifer, ^anbler mit @lfen unb anetattmaaren, fär «demerbe« unb 
9a<j^fd^ulen 2c. SSon @buarb ^apina. aßit 78 81bbilb. 17 SBog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 80 fr.= 8 an. 25 $f. 

LXXXII. lOanb. Sie Sebetfävberei unb hit ^abrifatinn bed Sattleber^. (Sin ^anbbn^ 
für Eeberfärber unb Sacfirer. Slnleitung sur ^erfteUung aUer SIrten bon färbigem (Slac^Ieber na(b bem 
Änfilreic^s unb Xaucbberfo^ren, fo»ie mit ^ilfe ber Xb^erfarben, jum färben bon fAtoebifcbem, 
fSmifcbgarem unb lobgarem Seber, sur Saffians, (Sorbuan«, dbagrinfärberei 3c. unb sur i^abrifation 
bon fcbaarsem unb färbigem £acfleber. a^on ^erbinanb 2Biener, ßeber^^abrifant. aRit ij Slbbilb. 
15 »og. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 65 fr. = 8 aRarf . 

LXXXIU. S3anb. Sie ^tttt nnb Cele. S)arfteaung ber ®eminnung unb ber (Sigenftbaften 
aUer Sfette, Oele unb gBad^Sarten, oer %ttu unb Oelraffinerie unb ber üergenfabrifation. ffiadt bem 
neueften ©taube ber Xecbnif Iei(btfa6Iid) gefcbilbert bon ^riebricb ^balmann. 3tteii^ fe^v brt« 
mebrte unb berbefferte 8Iufl. aßit 41 aibbil b. 17 »og. 8. (Si eg, geb. 1 fl. 65 fr. = 8 aRarf. 

91. »attU^eii'ft SerU0 iit f»ieti, Vtft itnH eeinsip* 



tl . Otrtle^ett'« ttl|e mif»=te<ft ttHdie mmomu 

liXXXiy. 8anb. ^ie ^ahtitatiüu bev moufflrenbett üftetränfe« ipraftifd^e Slnleitung 
«ur SoBritation aaer moufftrenben Sßäffer, iStmonaben, SSeine k. unb grünbtid^e aSefd^retbung ber 
9iet3U nötl^igen 8l))parate. SSon OSlar SRei«. 9leu bearbeitet uon Dr. ®. Su^mann, (S^emifer unb 
gobrifSbirector. 3toeite Slufl. Vllt 24 SlbbUb. 12 »og. 8. (lieg. ge^. l fl, 10 tr. = 2 matt. 

LXXXY. » an b. ®o(b, ^ilbtt unb @belfleiite. ^anbbuc^ für Q^olh», ©Übet«, SBroitiearbeitcr 
nnb 3utodlext. Soaftänbige Einleitung gut ted^nifd^en Bearbeitung ber (SbelmetaHe, ent^altenb baS 
£e0iren, (Siegen, Bearbeiten, (SmaUXiten, f^ärben unb Ostjbiren, bae Bergolben, 3ncruftiren unb 
6($mä(Ien ber ®otb* unb @i(bern)aaren mit @belfteinen unb bie i^abrifation be9 3ntitat{onef(!^mttdeS. 
»on KU^anber Sßagner. S^it 14 Slbbilb. 17 S3og. 8. (Sieg. ge^. f^xtiilfl. 80 tr. = 8 aß. 25 $f. 

LZXXVI. »ani>. ^ie Qabtifation ber Slet^ev uttb (f^ruttbeffenaett, 3)ie ^tet^er, ^rucDt« 
ftt^er, i^fru^tenenjen, f^ru(^te£tracte, ^ruc^tj^rupe, ^inctureui. färben u. ftlärungdmittel. flladä b. neueften 
drfal^rungen bearb. 0. Dr Zb. ^oratiuS. SRit U^bbUb. 18 Bog. 8. ®Ieg. geb. 1 fl. 80 fr.= 3 aß. 26 $f. 

liXXXYU. »anb. ^ie tedpttiff^en iC^oUenbtiitgd'Sirbeiten ber ^n^^^nbnflrie, bac 
6<^[eifen, Beiden, SlJoIiren, Sacfiren, Sluftreic^cn unb SSergotben hti^oliti, nsbfü ber 2)arfteaung ber ^iergu 
t>era)enbbaren aßaterialien in i^ren jpauptgrunbjügen. 6on S. d. %nh&i. 3tt)eite PoHf^&nbig umgcs 
arbeitete unb Derbefferte Stuflage. Clit 83 «bbilb. 18 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 ü. 35 fr. = 2 aß. 50 9? f. 

LXXXVni. »anb. ^ie ^abtilation bon Hlhumin unb tfierennferbett. (Sine S^arfteaung 
ber (ügenfc^aften ber (Sin)ei6Cörper unb ber ^abriCation Don (Sier« anb Blutalbmnin, bes Sßatent« unb 
9latura(bumin8, ber (Siers unb ^otters(S.onfert)en inb ber }ur (Sonfert)irung frifd^er (Sier bienenben Ser< 
fahren. JBon ftarl 9lupreat. 4ßit 13 «Ibbitb. 11 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 H. 20 fr. = 2 Sß. 25 $f. 

LXXXIX. Banb. ^ie ^ettf^Hgfeit ber fSQobn^tbäubt, ber aßauerfrag unb ^olgfc^toasun^ 
nad^ Urfac^e, SBefen unb SBirfung betrachtet unb bie 9ßittel gut Berbütung fotoie gur fixeren unb nacb« 
faltigen Befeitigung biefer Uebel unter befonberer ^ecoorbebung eines neuen unb praftifc^ httDÜf^xten 
BerfabrenS gur Xrocfenlegnng feuchter äBänbe unb SBo^nungen. ^iir Baumeifter, Bautedbnifer, ®utSs 
bertoalter, Xünd^er, Sßaler unb ipauebefi^er. Bon 8(. fteim, ted^nif^er 2)irector in jßüncben. aßit 
U SIbbilb. 8 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 aß. 5ü Bf. 

XO. Banb. ^ie fOersieruitg ber ®läfer burc^ bettCanbftra^I« Boajiftnbige Unter» 
loeifung gur aßattbergierung bon Bafels unb ^oblglaS mit befonberer Berücfftdbtigung ber BeleudbtungS' 
artifel. Biete neue Berfabren: 2)aS Safiren ber ®Iftfer. 2)ie 3ßattbecoration bon ^^orgeaan unb 
€teinaut. 2)a8 aßattiren unb Bergierenber aßetaHe. aiebfi einem Einbange: ^ie @anbbla8«a)taf(^inen. 
Bon S. B. aßiller, ®[a8tecbn. aß{t8 «bbilb. 11 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 35 fr. => 2 aß. 50 Bf. 

XOI. Banb. Sie ^abtitatiott be9 SCIanttd, ber fdbroefelfauren unb effigfauren Xbon> 
erbe, beS BIeitoei§e8 unb BleigucferS. Bonf^riebrid^ ^ünemann, teMfcber (Sbemffer. 3ßit9 8lbbUb. 
18 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 aß. 50 $f . 

XCn. Banb. ^ieXaptttf ibre äftbetifd^e Bebeutung unb tecbnifcbe 2)arfteaung, foioie furge 
Befcbreibung ber Buntpapiers^abrifation. 3utn ©ebrauc^e für aßuftergeicbnei/ Tapeten* unb Bunt' 
pipiersffabrifanten. Bon Xb- Seemann, aßit 42 9lbbilb. 16 Bog. 8. (Sieg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 aßarf. 

XCili. Banb. Sie ®la9; ^orjeHatie unb @maiUVlaUtti in ifftem ganaen Umfangt. 
HuSffibrlidbe Einleitung gur Slnfertigung fämmtlitber bis \tiit gir ®lai», ^orgeOan«, (Smail«, ^atjence» 
nnb ©teingut^aßalerei gebr&ud^lid^en färben unb t^lüffe, nebft PoUftänbiger 2)arfteaung beS Brennens 
biefer oerfd^iebenen Stoffe. Unter Sugrunbelegung ber neueften (Srftnbungen unb auf (Srunb eigener in 
@öpre8 nnb anberen großen aßalereien unb t^abrifen ermorbenenftenntniffe bearb. unb berauSg. bon %tlii 
^ermann. 3meite fe^r bermel^rte Sluflage. aßit 18Slbbilb. 23 Bog. 8. (Sieg. geb. 2 fl. 20fr. =: 4 aßarf. 

XOIV. Banb. Sie ^anUtbitnnq^mitttU 3bce Elnmenbung in ben ©äbrunaSgeaerben 
unb gur Elufbemabrung bon 9labrung8ftoffen. (Sine S)arfteaun8 ber (Sigenfdbaften ber (SonferbirungS» 
mittel unb bereu Elnn^enbung in ber Bierbraueret, ^Beinbrreitung, (Sffig» unb $re6befe«fJfabrifation 2c. 
Bon Dr. ^ofef Berfdb- Sßit 8 Slbbilb. 13 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 35 fr. s= 2 aß. 50 spf. 

XCV. Banb. Sie elelirifd^e SBelett^tottg unb ibre Slnmenbung in ber BcaiiS. BerfaBt 
bonDr.ElIfrebb.Urbani^ft). SweiteSlufl. aßit 169 Elbbilb. 20 Bog. 8. (Sleg.geb.2 fl. 20fr.=43ßarf. 

XGYI. Banb. ^ref^l^efe, fhtnfi^efe unb t6act|iulber. auefübrli«e Unleicung gut 
9)arfteaung bon Brefebefe nacb aaen benannten aßetboben, gur Bereitung ber fiunftbefe unb ber ber» 
fd^iebenen Elrten bon Badtpulber. Braftifcb gefdbilbert brn Elbolf SQBilfert. 3toeiteElufl. aßit 18 «bbilb. 
17 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 aßarf 

XGVII. Banb. Ser |iraftifd|e <Sifen* unb ^ifetttuaarenfeuner* Itaufm&nnifcbstecbnifdbe 
(Sifenmaarenfunbe. (Sin ^anhiudi für ^ftnbler mit (Sifen« unt ©tabltoaaren, (^abrifanten, (Ss< unb 
Importeure, Elgentenfür (Sifenbabn« unb Baubebörben, ^anbel8« unb (Bettjerbefdbulen 2c. Bon(Sbuarb 
3aping, bipl. Ingenieur unb Sßebacteur, frül^er (Sifentt)erfe«S)irector. aßit 98 Elbbilb. 87 Bog. 
8. (Sieg. geb. 3 fl. 30 fr. = 6 aßarf. 

XCYin. Banb. Sie Üeramit ober 9)ie ^abrifation bon S:dpfers®efdbirt, Steingut, 
Ufa^ence, ©teingeug, Serralitb, fomie bon frangöftfc^em, englifcbem unb ^artporgellan. Einleitung für 
Btaftifer gur2)arfteaungaaerEtrtenferamif(ber2Baaren nacb beutfdbem, frangijrtfdbem u. cnglifdbem Ber« 
fahren. Bon£ubn)ig SBibPlinger. ilßit 45 Elbbilb. 24 Bogen. 8. CIIep.geb.2fl.50 fr. = 4 aß. 50 Bf • 

lO.Banb. Sud ®I^cerin. @dne a)arft., iettte Vitib. u Elnto. in b. ®ttotxhtn, in b. Seifen« 
gabrif., jparfumerie u. ©prengte(ibnif. (Jür (Sbem., Barfumeure, ©eifens^Jabrif., Slpotb-, ©<)rcnfltecbn. u. 
dnbuftrieue gefd^. bon @. 2B. Aoppe. aßit 20 Elbbilb. 13 Bog. 8. (Sieg. geb. i fl. 35 tr. = 2 aß. 50 Bf. 

G. Banb. ^anbbnifi ber (Cfiemigro^^ie, j^ocbä«ung m 3inf für Bucbbrucf mittel^ 
Umbrucf bon Elutograp^ien unb B^otogrammen unb birecter (Sopirung ob. Stabirung b. BilbeS a. b. 
Blatte (Bboto«(Sl^emigrapbie u. C^balco'S^emigrapbiO* >)on SB. $. Xoifel. aßit 14 Elbbilb. 17 Bg. 8. 
«leg. gei. Ifl. 80 fr. =s 3 aß. 25 Bf. 

tl. Oattle(ett*d »erlag itt f&itn, ißeft und t^ein^iA. 



m. frartleüeit*« «Iieiiiif4^e4itif4e f^mMitU 



CI. IBanb. ^ie ^mUatiotten« (Sine «Tnleitung fur 9la(^a^inung bon 9latut« unb Shtnfi« 
probucten. a(8 : (Stfenbein, @($ilbpatt, Sßerlen uttb flßerbnutter, ftotaUen. iBernftdn, ^om, ^itfd^^ont, 
ffifc^bein, SHabafter 3c.,fotDie8Ut Slnfertigung bon ftunft»@teinmaffen, 9lad^bilbunaen bon ^olafclni^eteien« 
Silb^.sSlTbeiten, SRofaifen ;>maTften, Seber, @dbe u. {. ts. ^ür ^etDerbctr. u. Stünftltt. SBon @igmnnb 
Seiner. 3toette, febt ertDeiteTte «ufl. a^it 10 Slbbilb. 17 »og. 8. ®Ieg. g<b. 1 fL. 80 fr. = S a». 25 9^. 

GU. » a n b. ^ie ^adtitation det ^DliaU, ^et^tnÜnBU mib 9pititn9»^adt. 8oa 
8. Q. 8lnb«8. anit 88 Slbbilb. 28 a3og. 8. «leg. geb. 3 11. = 5 SR. 40 $f. 

cm. Sanb. fttt^fet und Vteffing^ \o\DXt aüt tec^nifc^ tcic^tigen ftu))fexleg{nmgeti, i^te 
iCatfteHungSmetbv (Stgenfd^aften unb SSßeiterDeTarbeitg. ju ^anbelSioaaren. SSon <(b. 3a))ing. fBtÜ 
41 SbbUb. 14 »g. 8. (Sleq.geb.lfl. 65 fr. = smart. 

GIY. 83anb. ^ie tBereintttg ber ietrenitetei«ftunfl|)efe. 81uf (Srunblage bieliS^tiger 9f 
fabtungen gef(&ilbert bon 5^ofef Steie, a)tenneTeU2)irectot. 4 9oo. 8. (Sieg. geb. 80{r. = iaR. 50 f|^. 

CY. fBant. ^ie Vertoett^ttng De^^olged auf ilieiitifdieiii V&tqt, 6tne Sarfteaung bei 
Cetfabren gut ©etoinnung bei 2)eftiaatton?bTobucte bee iol^ti, btx (Sffigf&ure, beS ßoIsgeilleB, beS 
XbeereS unb bei Xbeeiöle, beS (STeofoted,bee9lu6e&, bee SRößbolseS unb bei Itoblen. Sie^abritatioii 
bon Cialfftuie, Klfobol urb tSeOulofe, ber ®erbs unb ^arbttoffs^^tracte au8 9tinben unb ^ölsem, bet 
atberifd^cn Oele unb ^arge. %üx ißrartifer gefcbilbert bon Dr. 3ofef aSetfdb. Stoette, fel^r benne^rte 
Auflage. fBlit 68 Slbbilb. 88 9oo. 8. (I^Ieg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 SR. 50 ^l 

GVI. S3anb. ^ie ^abtifation htt ^atfypappt unb htt SinftHdymafe f&t ^oppbftd^ec 
in IBerbinbung mit ber XbeetsS^eftillation nebft 8(nfertigung aüix Urten bon $ab))beba(lbungen tmb 
KSbboItitungen. @in ^anbbudb füt S)a(^^abbest$abti(anten, SBaubeamte, SBau^Sedbuifer, S)a(^becfer nnb 
(SJ^emifer. Sion Dr.(S. £ubmann, tecbn. (S^bemifer. 3Rit 47 Slbbilb. 16 S3og. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 80 fr. » 
8a».25!Df. 

cvn. S)anb. SCnleitnng sntr dyntiifd^en Untevfudyintg nnb ratiotteUrn ^tuvtbtiUmm 
htt Innbliiirt^fdyaftndSp mii^tiaften Stoffe. (Sin ben piaftifcten JBebfirfniffen angepaßtes analen« 
fcbeS ^anbbucb für SanbmiTtbe, >fabTifanten fünft (i(!bet 2)ängemitte(, (Sbemifer, Sebrer ber SlgticuUnr« 
cbemie unb ©tubirenbe böberer Canbtoirtbfcbaftlicbei £ebianftalten. 9lad^ bem neueften €tanbe ber 
Praxis berfogt bon mobert^einge. 9Rtt 15 »bbilb. 19 S3og.8. (Steg.geb. lfl.80fr. = sm. 25 Ijßf . 

GVin. JBanb. ^a9 Sid^t^an^bevfaliren in tbeoretifcber u. ptaftifcber eejiebung. Bon 
^. e(!bubertb. 3tbeite Slufl. 3Rit 7 «bbilb. 10 »g. 8. (Sieg. geb. 80 fr. = iaR.50$f. 

GIZ. 0anb. 3int ßinn nnb R3(ei. (Sine ausfübrlicbe ^arfleaung ber (Sigenf^aften 
biefer ailetaHe, ibrer Segtrungen unter einanber unb mit anbeten anetaQen, fomie ibrer ßerarbeitinm 
auf pl^bfilalif(bem aOSege. f^ür snetaSaibeiter urb j^anft^^nbuftrieae gefcbilbert bon Aar I 9tidbtet. 
Smt 8 «bbilb. 18 eog. 8. (Sieg. geb. l fl. 80 fr. = 3 an. 25 $f. 

GX. Sanb. ^ie fQtttotttffttnq berShiodien anf i^eniifdpeni SBege. (Sine a^arfteSunt 
ber Verarbeitung bon Anodben auf ade aus benfelben geminnbaren ^robucte, inSbefonbere bon Jfett, 
Setm, ^Düngemitteln unb ^boSpbor. Son SBilbelm ^riebberg. a^it 20 tlbbilb. 20 Sog. 8. (Sieg, 
geb. 2 fl. 20 fr. = 4 anarf . 

GXI. »anb. ^ie ^abtifaHon ber toiAtigflen 9lntimün»^itapatatt, VHt befonbercr 
»erüdflcbtigung beS »recbioeinfteineS unb ®oIbf(btoefeIS. SJcn 3uIiuS Oebme. aHit 27 abbttb. 
9 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 aitarf. 

GXII. 8anb. ^anbbndi ber ^^0togta|i^ie bev 9lenseit« aRit befonberer »erücfflc^tiamig 
beS »romftlbers Gelatine «(SmuIftonS«S3erfabrenS. )Bon 3ulius Jtrüger. amt 61 Slbbilb. 21 Sog. 
8. (Sieg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 anarf. 

GXUI. JBanb. 3)ra|)t nnb ^ral^tloaaren« i^raf tifdbeS ^ilfss unb ^anbbucb für bie gefannntc 
S>rabtinbuftrie, (Sifens unb aRetaatoaarenbönbler, ©ewerbe« urb Ora^fcbulen. aiHt befonberer Slüctfld^t anf 
bie ünforberungen ber (SIeftrotecbmf. fßtn (Sbuarb 3abtng, Ingenieur unb iKebacteur. VHt 
119 »bbilb. 29 »0^. 8. (SIea. geb. 8 fl. 60 fr. = 6 aR. 50 $f. 

GXIY. 8anb. ^ie ^abrifation ber 3:oiUtte*eeifen* g$raftif(!be Anleitung )ur S)aT« 
Stellung aaer Slrten bon XoiIettes@eifen auf faltem unb marmem SBege, ber (3I^cerins€eife, ber 6eif«» 
fugein, ber ©cbaumfeifen unb ber @eifens@pecialitäten. iJat Stücffid^t auf bie bierbei in Sermenbnng 
fommenben aßafcbtnen unb Slpparatr aefd^ilbert bon ^riebricb Siltner, @eifenfabrifant. 9Ht 
89 Stbbilb. 21 »og. 8. (Sieg. aeb. 2 fl. 20 fr. = 4 aHarf. 

GXV. »anb. ^rafmdped ^anbbndi für Slnftreii^er nnb ^aifircr. anleitnna lur 
KuSfü^rung aaer ünftreicber«, fiacCirers, S^ergolber« unb @cbriftenmaIeT«SIrbeiten, nebft eingebenber 
2)arftea. aaer bermenb. aiobftoffe u. Utenftlien bon S. (S. Slnb^S. dtoeite, boOftänbig umgearbeitete K»{1. 
aRit 50 SIbbUb. 22 »og. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 3R. 25 m. 

GXYi. le a n b; ^ie $raf tifd^e 9fntiienbung ber S^f^eerfnrben in ber ^nbnftrie. 
^aftifcbe Einleitung jur rationeaen S)arfteaung ber Slnilius, $l3benbU ^apbtb^in« unb sant^racen« 
Sarben in ber (Järberei, SJrucfcrei, ©untpapier^ hinten« unb Sön^^aarensSf abrifation. Sßraftiftb bar« 
gefteat bon (S. 3. $ ö b I, (Ebemifer. mit 20 «bbilb. 12 Sog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 a». 60 IBf. 

Gxvn. eanb. ^ie fBerarbeitnng be9 ^orne9, O^lfenbeinS, ^iftpatt9, ber 
Scnodyen nnb ber ^erlntntter* aibftammung unb (Sigenf(!baften biefer aiobftoffe,tbre3ubercitmie, 
^ärbung u. aSermenbung in ber S)re(bSIerei, Stamm» unb ftnopffabrifation, fomie in anberen (Sett>erben. 
(Sin ^anbbucb für ^orn« u. S3einsflrbeiter, fiammacber, 5htopffabrifanten, Sre(^SIer, @pielto)aaren* 
^abrifanten 2C. 2c. BonSouiS (Sbgar Slnb^B. aR{t 32 Kbbilb. 15 »og. 8. ®e^. 1 fl. 65 fr. = 8 Süarf . 



^. ^0XiUhctC§ ^ttla^ in föiett, ^eft uttb Setf^sift« 



n. »artUBeit'ö «|imif<Me4ttif4e mhumtt. 

OXVm. »anb. ^itBattüfftUunh9ttttlhtbttnntttU ^anbbud^ f ür @)){ritu8fabrilanten 
Btenneteirdtet, Banbtotrtl^e unb Xed^nifer. (Sntl^altenb : S)ie praftifd^e «nUituna iur 2)atfteaun0 üon 
epiv\ta9 aus ftartoffeln, (Betreibe, SDlaiS unb 9tdi, na« ben älteren SRet^oben unb nadi beut ^od^* 
brucfberfa^ren. 2)em neueften @tanbpunfte ber Sßiffenfd^aft unbfPrapS gentäg po))u(ttr gefd^ilbert tton 
«bolf SSBilfert. SRit 88 «bbilb. 29 »og. 8. (Sieg. ge^. 8 fl. = 5 3R. 40 $ßf. 

OXIx.SBanb. ^ie9ie:t)¥obttctiottd*^^oto0ta|i|)ie fotDo^l füi ^albton als etrid^manier 
nebji ben betoä^rteften (^o))iT^roceffen suc Uebettragung p^otogTa))^if(^eT (BlasbUber aOer 8(tt auf 3in{ 
unb @tein. JBon 3. i^usnif, f . f . ^rof. an I. @taatStgflealgt)nTn. in $rag. (S^renmitgtieb ber $^otogr. 
Bereine ju f^ag unb »erlin zc. 3meite bebeutenb er», u. befonberS f. b. ^(utottipte u. b. ad^romatifc^en 
»erfahr At umgearb. $lufl. SRit iombüh, u. 5 Xafefo. 17 »og. 8. «leg. geb. 1 Ü. 80{r. = s an. 25 JPf . 

CIZX.Banb. ^ieiBeisen, i|»ve^firfleaun0r ^vüfitng nnb Sttttoeiidttiia. ^fir ben pxatt. 
9Srber unb deugbrucfer bearb. bon ^. aSBolff, Sebrer ber (&bemie am 3fir(^erif<l^. 5Ce<(ni{uni in 
Kintertbur. 18 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 66 fr = 8 anarf . 

GXZL Banb. ^ie ^abrifaHon be9 Sllttmitiittmd unh htt Slllalimetane* Bon 
2)T. etaniSlauS aRierMuSti. 9Rit 27 «bbilb. 9 Bog. 8. (Slep. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 aRarf. 

cxxu. Banb. ^ie ^lei^nif ber 99e|irobitcHott bott 9lilität« Harten itnb ^fftueit 
nebfi ibrer Berbielfälttgung, mit befonberer Berücffid^tigung jener Berfabren, meiere im f. f. militär« 
0eo0Ta|)bifdben 3n1litute %n 2Bien ausgeübt toerben. j^on Ottomar Bolfmer, f. f. Oberftlieutenant 
ber «rtiOerie unb Borftanb brr te^nifcben ®rup))e im f. f. militftr^^geograpbifc^en Snftitute. VHt 
57 »bbilb. im %trU unb einer Xafel. 21 Bog. 8. (ileg. geb. 2 f{. 50 fr. = 4 aR. 50 i^f. 

GXXin. Banb. ^ie 9otfleu^autt* (Sine auSfübrlid^e S^arfteOung ber (Sigenfd^aften, beS 
BorfommenS, ber ^erfteKung unb ted^nifcben Bermenbung biefer Subftan). (Sin ^anbbudb für (^bemifer, 
Kpotbefer, ^abrifauten fünftli^er aRineralmaffer, Bierbrauer unb ©afttoirtbe. Bon S)r. (S. Subntann, 
(Sbemifer. aRit 47 »bbilb. 16 Bog. 8. (Sieg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 a^arf. 

CXXIY. Banb. ^ie ^abrifatioit ber Siegel« unb ^lafi^ettlaife. (Sntbaltenb bie «nleitung 
Sttr (Srseugung Don Siegel» unb BrIafdbenladFen, bie eingebenbe 2>arfteaung ber Stobmaterialien, Utenfilien 
ttnb mafcbineHen Borrid^tungen. aRit einem Slnbange: S^ie ^abrifat. b. Brauer«, SZBatbSs @dbubma<ber« 
tt. Bfirften)}eaeS. Bon 1^ o u t s (S b g ar 91 n b 6 S. aHit 21 «bbilb. 15 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 65 fr. = 8 fßlatt. 

CXXV. Banb. ^ie ^Teigtuaarena^abrilaHom aRit einem ftubange: 9)ie Sßanier« unb 
Vhttfdbelmebl^iSfabrifation. (Sine auf praftifcbe (Srfabrung begrünbete, gemeinoerftänblid^e S^arfteHung 
ber gfabrifation aaer arten Xeigtoaaren, fotoir beS panier« unb aßutfd^elmebleS mittelft a^afcbinen« 
betriebes, nebft einer @(bilberung fftmmtlid^er aRafdbinen unb ber toerfcibiebenen 9lobprobucte. SRit 
Befcbreibung unb $lan einer XeigtDaaren^^abrif. £eid^tfa6lid^ gefcbilbert bon fjf rieb rieb Oertel, 
£ei0maaren«f^abrifant(3ur9«aßitglieb ber ba^rifd^en ßanbeSauSfteaung 1882, (Brubpc aiabrungSmitteO, 
SRitarbeiter ber aOgemeinen Bäder« unb (S'Onbitor« Bettung in Stuttgart. aRit 48 Slbbilb. 11 Bog. 8. 
«leg. geb. l fl. 85 fr. == 2 aR. 50 Bf. 

GXXVI. Banb. ^raftifi^e Vultitunq snr 6d!prlf hnalerei mü befonberer BerüdCfid^Hgung 
ber (Sonftruction unb Bere(bnung bon 6cbrtften für beftimmte r^l&cben, fomte ber ^erfteaung bon 
(0IaS«(8Ian3bergolbung unb Berfilberung für ®laSfirmentafeln jc. 3laäf eigenen praftif^en (Srfabrungen 
bearbeitet bon »obert ^agen. aRit 18 SlbbUb. 7 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fU = 1 aR. 80 Bf- 

Gxxvn. Banb. ^ie SReiUr« nnb tHetortensfOerfof^inng* S>ie liegenben unb Hebenben 
SReiler. S>ie gemauerten ^oljberfoblungS « Oefen unb bie 9ietorten< Berf oblung. lieber 5Hefer«, ftien« 
nnb Bucbenbol}tbeer«(Sr3eugung, fomie Birfentbeer«(3en)innung. 3)ie te(bnifd^«(bemif(be Bearbeitung ber 
JRebenprobucte ber ^olgbetfoblung, tote ^ol^effig, $ot§geift unb ^olatbeer. S){e 9iotbfal3«^abrifation, baS 
fdbtbarje unb graue {Rotifalg. 2>ie ^ol3geift«(Sraeugung unb bie Berarbeitung beS ^olatbeerS auf leidste 
unb fcbkoere ^o^tbeeröle, fotoie bie (Sr)eugung beS ^olstbeerparafftnS unb Bermertbung beS ^olgtbeere 
ped^eS. fflthft einem Slnbang: Ueber bie {Rugfabrifation aus barg, ^öl^ern, Tarsen, bar}. Slbfäaen unb 
^ol9tbeerölen. (Sin ^anbbud f. ^errfd^aftsbefi^er, Brorftbeamte, i^abrifanten, (Sbemifer, Ztd^niltx u. 

JTaftif unten, aiacb ben neueji. (Srfabrung. prüft, u. toiffenfd^aftl. bearb. bon 3)r. ^eorg Xbe niuS, 
bemiferu. ^e^nifer in äBr.«9leuftabt aRit 80 «bbilb. 22 Bog. 8. (Sieg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 aR. 50 $f. 
OXXVIU. Banb. ^ie Cdileif«, ^olir« nnb ^ttl^iitittel für SRetaüe allet 8(rt, ®las, $ols, 
(Sbelfteine, ^om, @(bilbpatt, Berlmutter, Steine }c., ibr <$orfommen, ibre (Sigenfdbaften, Werften, u. 
Bertbenb., nebft ^axfttü. b. gebräud^licbften Scbleifoorricbtung. (Sin $anbbu(b für tecbn. u. gemerbl. 
Sd^ulen, (Sifentoerfe, aRafd^inenfabrifen, (Sias«, aRetaO« u. $ola«änbuftrieae, (Setoerbetreibenbe u. 
ftaufleute. Bon Biet. B^ablburg. aRit 66 Slbbilb. 23 Bog. 8. (Sieg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 aR. 50 Bf- 

OXXix. Banb. Se^rbtti^ ber ÜBerarbeitung ber ffla^iti^a ober beS (Srbdles auf Sendet« 
nnb Sd^mieröle. Boni^. 91. Stogmä^ler. aRit 25 SlbbUb. 8 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 aRarf. 
GXXX. Banb. ^ie 3ittfä||tuig ((Sbnnigrapbie, StnfotMpie). (Sine faglicbe «Inteit. nadi b. 
neuefien Ofortfd^ritten alle in b. befannten aRanieren auf 3inf o. ein anbereSäRetaaübrtrag. Bilber ^o« 
in ä<}en u.f.b. tbpograpb. treffe geeig. S^rucfplatten berjufteaen. Bon 3- ^uSuif, f. f. ^Jrof. am 
I. etaatS«aiealgbmn. in Brag. aRit 16 Slbbilb. unb 4 2:af. 12 Bog. 8. (Sieg, geb.t fl. 65 fr. = 3 aRarf. 
cxxxi. Banb. ^ie ftabtitatiott ber üautj^uU unb 8eiiitmaffe«3:i9|ietir ^ttmüftl 
unb ^tudplatttn, fotoie bie ^Verarbeitung bed Horfed nnb ber ftorfabfäae* ^arfteEung ber 
9abrifation bon fiautfd^uf« unb i^eimmaffe^X^pen unb Stempel, ber (]^eauloib«Stampiglien, ber bie^u« 
gel^brigen Slpparate, Borrid^tungen, ber exforberlid^en Stempelfarben, ber Bucb« unb Stetnbrucfmalaen, 
SflaberbrudTplatten, elaftifdben formen für Stein« unb (SbpSgug; ferner ber (Sea^innung, (Sigenfcbafte 
unb Berarbeitung beS ftorfeS su pfropfen, ber bierbei refultirenben Slbfäae au fünft lidb^n pfropfen, 
ftorffleinen 2c. Bon Stugufl Stefan. aRit 65 gbbüb. 21 Bog. 8. (Sieg. ge^. 2 fU 20 fr. = 4 aRarf. 

tl* ^tttleiett*« Serlan in fBien, 9tft unb Seiniin« 



tl. Oarne^ett'ö ««eiiiif4ste«itif4e mmmtU 



Oxxxn. S9anb. ^ad Sßai^d nnb feiste ted|ttifd|e iOerloenbttng« S^ariieUung ber natftv« 
ßd^en anünalifd^en unb begetabilifd^en 2Bad^8arten, beS aRineraltoac^fee (Sereiln), i^rer (BetDinmum, 
Reinigung, Serfälfc^ung unb Hnroenbung in ber fietBenfabrifation, su SBad^sblumen u. SQSad^Bftgnren, 
IBad^Spapier, @alben u. haften, fßomaben, t^arben, Seberfd^mieren, fjfu§bobentoic^fen u. bieten anbeten 
ted^n. Stoecfen. Sßon Su btoia @ebna. SRit 33 9(bbUb. 10 JBog. 8. (Steg. ge^. 1 fl. 35 {r. = SSR. &0 ^. 

OXXXin. IBanb. Udbefl unb ^euerfd^u^ (Snt^altenb: Sorfommen, Seiarbeitung unb 
Kntoenbung beS SISbefteS, fomie ben 9euerf(ibu^ in x^eatem, öffentlichen ®ebttuben u. f. to., burc!^ 
Kntoenbung bon Sl8beft))Tä))aTaten, ^niprägnicungen unb fonfügen betoä^rten ^orfel^rungen. 8pn 
ffiolfgang ßeneranb. Wt 47 Slbbilb. 15 0og. 8. (Sieg. geb. 1 % 80 fr. = 8 aß. 25 m- 

OXXXIV. eanb. ^ie Vpptttatmitttt unb i$re flSertDettbuttg, 3)aifleaung aaer in bet 
Upptttux Deraenbeten ^ilfsftoffe, tbrer fpec. (Sigenfd^aften, b. 3ubereitung %u Slppreturmaffen u. i^rer 
Seraenb. j. Sippretiren b. leinenen, baumtDoHenen, feibenen u. tt)oaenen (Betoeben; feuerfic^ere u« mafTer« 
bid^te SIppreturenu. b.^auptfäcbl' mafdbineUcn aSorri^tuna. (Sin$anb«u. ^itfsb. f. Slppreteure, Srucfer, 
9&rber, Bleicher, 3Bäf<!bereien. SSon ^.{ßotlebn. anit 38 SLbb. 85 »g. 8. (Sieg. ge6.8fU50Cr.=r49l.50$f. 
OXXXV. a3anb. ^ie ^abrifation bon 9tum, tirraf unbC^ogitfie nnb aaen «rten bon Obft» 
nnb 9räd(itenbrannttoeinen, fomiebie S)arfteIIung ber bejten 9lac^ibinungen bon Stum, Strraf, (Sognac, 
l^flaumenbrannttoein (©libotoiQ), Stirfd^toaffer u. f. to. 9la(^ eigenen (Srfa^tungen gefd^ilb. bonOCuguft 
• aber, gepr. (Sbentif er n. pcaft. S)eftiaateur. SR. 45 Slbbilb. 25 »og. 8. (Sieg. geb. 2 ft 50 Er. = 4 3R. 50 $f. 

OXXXVI. » a n b. $anbb. b. ptafU ^eiftttt^abtitat. Son 8lltt)in(Sngelbarbt. I.9anb. 
^it in ber @eifen«9abrif at. angemenb. Stobmaterialien, SRafcbinen unb (Ber&t^fd^aften. SRit 66 HbbUb. 
27 Sog. 8. (Sieg. geb. 8 fl. 30 Cr. = 6 9Rarf. 

OXXXyn.83anb.^anbb.b.^valt«Seifett>9abtifat.Son8lItoin(Sngelbarbt. n.S3anb. 
Sie gefammte ©eifen^^abrtfation naof bem neueften ©tanbpunfte ber IßraciS u. äßiffenfd^aft. 3Rit 
tOübbUb. 38»og.8. (Sieg. geb. 3 ü. 30 fr. ^ 6 fOlatt. 

Gxxxyin. » an b . 4>anbbtti4 ber ^laf tif dfteti tpaliieirt^ttbritatioit. Son 3>c.®tani8IauS 
SRiersinefi. (Srfter Jßanb: Sie ^erfteUung beS ^apierS aus ^abem auf ber ^apiermafc^ine. SRtt 
166 »bbilb. u. mebr. Zafeln. 30 »og. 8. (Sieg. aeb. 3 fl. 80 fr. = 6 SRarf . (@ie^e aud^ bie »änbe 141,142.) 

OXXXIX. »anb. ^ie Rittet furfkiud nttb ®eiiierbe. (Sine »efcbreibung ber »ic^tigften 
6anbs, (Setoebe«, ißapier«, Aoble«, (Sifen*, ©tein», ed^toamm« u. f. to. Filter u. ber fjfilterpreffen. SRit 
befonb. 8eräd(f!^tigung b. berfc^ieb. Ißerfabren 9ut Unterfud^ung, filärung u. Steinigung b. aßafferS u. b. 
ffiaffertoerforgung pon @tabten. '9ür JBe^örben, t^abrifanten, (Ebemifer, Sec^nifer^^auSbc^ungenu. f. tt. 
bearbeitet bon 9itc^arb Arüger. Ingenieur, Sebrer an ben tec^n. t^acbfcbulen ber @tabt )Btt£tebube bei 
Hamburg. äRit 72 Slbbilb. 17 »og. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 80 fr. = 8 aß. 25 $f. 

OXii. S^anb. lOIedi nnb 99led|loaa¥en* $raft. ^anbbud^ f. bie gefammte Ole^inbuftrie, f. 
^fittentoerfe, (SonftructionSsgBerfftätten,3Rafcbinen<u. aRetaaU)aaren'Sfabrifen, fomie f. b. Unterrid^t an 
te^nifd^en u. ^acbfcbulen. Son (Sbuarb3aping, Ingenieur u. Stebacteur. Wlit 125 Slbbilb. 28 Sog. 8. 
(Sieg. geb. 3 fl. = 5 92. 40 tßf. 

GXLI. JBanb. ^anbbni^ bet |»irafHfdben ^a|iier*9abtilatii)n. »on Sr. etaniSlanS 
ÜRierainefi. 3n brei »änben. 

StDtittt 8anb. Sie (Srfa^mittel ber ^abem. SRit 114 »bbilb. 21 JBog. 8. (Sieg. ge^. 
8 fl. 20 fr. = 4 aRarf. (@iebe audb S9anb 138 unb 142.) 

OXLn. a^anb. Sritter JBanb. Einleitung 8ur Unterfucbung ber in ber 9$apier<9abrifat{on 
borfommenben Stobprobucte. SRit 28 Slbbilb. l5S9og.8. (Sieg. geb. l H. 80 fr. = 3aR. 25 $f. (Sielte 
au4 »anb 138 unb I4i.) 

CXLIII. JBanb. SOaffevglad nnb ^nfufovienevbe, beven 9latut nnb fSebentnna für 
SIttbttftrie, 3:ei4nil unb bie ®eltierbe. JBon $ er mann Araber. aRit 32 Slbbilb. 18 »og 8. 
wieg. geb. 1 fl. 65 tr. = 3 aRarf. 

OXUV. »anb. 3)te JOevlnevt^nng ber ^olAabfälle. (Singebenbe Sarfieaung ber 
rationellen iBerarbeituug aOer ^olsabföQe, namentlitb ber ©ägefpäne, ausgenützten 9rarbl^dl}er nnb 
Q^erberrinben al8 ^eigungSmaterialien, gu d^emifcben ^robucten, ju fünftlic^en ^olgmaffen, (Ssplofib* 
ftoffen, in ber JBanbtoirtbfd^aft ali Süngemittel unb }u pielen anberen tecbnifd^en Stotdtxi. (Sin 
^anbbud^ ffir SBalbbefi^tr, ^olainbuftrieUe, fianbtoirt^e 3c.2c. 8on (Srnft^ubbarb. SDHt S5 8bbilb. 
14 Sog. 8. (Sieg. geb. l fl. 65 fr. = 3 aRarf. 

GXLY. Sanb. ^ie a^alasgabrifation. (Sine SarfteOung ber Bereitung pon (Brün*, Suft* n. 
Sarrmala nad^ ben gen>bbnl. u. b. oerfd^iebenen mecban. iBerfabren. SSonfiarl SB e ber. 3Rit 77 8lbb{Ib. 
82 JBog. 8. (Sieg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 äR. 50 $f . 

CXLVI. )eanb.®l^entifdb'ted|nif(iie9tReee4>tbnf9fiir bie gefammte VletaS«3nbnftrie* 
(Sine @ammlung auSgen^Sblter Sorfc^riften für bie Searbeitung aaer aRetaSe, Secoration n. Serfd^dnerung 
barauS gefertigter Slrbeiten, fomie bereu (Eonferoirung. (Sin unentbebrl. ^ilfS« u. ^anbbud^ für aüe SRetau 
berarbeitenben ® ererbe. SSon ^ einrieb Bergmann. 18 Sog. 8. (Sieg. geb. 2fl.20tt. = 4 aRarf. 

CXLvn. Sanb.Sie®erb« nnb9arbfloff>®(traete.SonDr. @taniSlauS aRietftnSfi. 
aRit 59 Slbbilb. 15 Sog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 aR. 25 iBf. 

OXLVin. Sanb. dbie ^anMifstBranerei. (Sine Sarftedung beS gefammten SrantoefenS nad^ 
bem neueften @tanbe beS ®ttotxbti. aRit befonb. Serüdffid^tigung ber Sidmaifd^s (SecoctionS*) Sranerei 
nacb baprifcber, SBiener unb böbmifd^er Sraumetbobe unb beS Sampfbetriebed. ^r $raftifer gefd^ilbert 
oon 9 ran 9 (Saffian, Srauereileiter. aRit 55 Slbbilb. 24 Sog. 8. Sieg. ge^. 2 fl. 75 fr. = 5 WUcat 



U. 9üvtlthtn*{^ Serlag iit fB&itn, «eft ntt^ SeiHüig« 



K. ^attUhm'i^ e6eiitif««te4nif4ie mUMM. 



CXLIX. »anb. fßtafüfd^t^ ^nnbbu^ fü« BovhfltAttt* (Snt^altenb bie Surid^tung bet 
^led^ttoeiben unb Serarbettung bfrfelben su ^lec^taaaTen, bit Serarbdtiing beS fpanlfd^en dtof^xti, 
bee €>trol^eS, bie ^erfteOung bon ^^attetiemaaren, ©trol^matten unb Sdoj^rbeden, baS SBUic^en, 

fftrben, £a(fiten unb IBerqotben ber ^leä^tathtittn, baB SBIdd^en unb ^ttrben bti @ttobe8 u. f. to. So» 
onift «bgar anb^S. anü 82 «bbilb. 19 »og. 8. «leg. geb. 1 fL 80 fr. = S 3R. 26 $f. 

GL. Sanb. ^an(^tt4» ber lirnftifi^eit ftersett>9abvifaHoii. Son9(ItDin((ngel^atbt. 
IRit 68 »bbilb. 27 »og. 8. (Steg. geb. 8 fl. 80 Cr. = 6 Vlatt. 

GLI. eanb. ^ie ^abtifation lüitftndiet lilafüfdieir Slaffen, fotoie bet fünftli^en 
6teiue, Shinftltetne, €tein* unb (Eementgitffe. Qine auSfü^rlid^e Anleitung 9ur ^er^eaung aller Krten 
{ftnfUUber plaftifd^er SDlaffen aus Rapier, ^apiet* unb i&olsftoff, (SeOulofe, ^olaabfätten, <i9PB» ftreibr, 
Seim, Gdbtoefel, (&l^lor§in( unb bieten anberen, bis nun ttenig beraenbeten 6toffen, fotoie beS €tein> 
mtb (SetnentgufTeS unter Serüdtftd^tigung ber ^ortfd^ritte bis auf bie tüngfte 3eit. 8on 3ol^anne8 
60fer. antt 44 Slbbilb. 19 »og. 8. d^teg. ge)^. 2 ü. 20 Ir. = 4 SRarf. 

GLn. JBanb. ^ie ^Sthttti k Beuort nnb ba9 ^il^tben ber Cdintfiiffebeni* Seicht* 
fa6li(^e Slnleitung, gewebte Stoffe aller Strt neu |u färben ober umsufftrben unb 6cl^mu(ffebem i» 
ap|)ret{ren unb gu färben. Son tltfrebOrauner. WHt 18 «bbilb* 12 JBog. 8. (Steg. ge^. 1 fl. 66 Cr. s= 8 Dlarl. 

GLin. »anb. ^iefBtiUtn, ha9 hiopM^At ^ttntobt unh Wlihoftüp. ^Hn ^onbbn^ 
ffir praftifc^e C))tifer pon fix. datl 91 eu mann. 9lebft einem Anfange, entbattenb bie eurott'fdbc 
8rUlen«€cala unb baS SSBid^tigße aus bem ^tobuctionS« unb ipreiSbergeid^niffe ber StaSf^melgerei fftr 
optif^c Stvede bon S<l6ott ft (Ben in i^ena. SRit 96 Itbbilb. 17 JBog. 8. (Steg. geb. 2 fU 20 fr. = 4 Vtatt. 

GUY. »anb. Ste ^abvifatioit bev Ziibttn tttib CMeäfilbet»9pitqtl ober baSSetegen 
bff 6t)ieget auf d^emiff^em unb mec^anifd^emSSSege. Sonder binanb ((rem er. Wtit 87 Slbbilb. 12 JBoo« 
8. (Sieg. ge^. 1 fl. 66 fr. s 8 SRarf. 

GLV. Oanb. ^ieSTeditiif bevatabinttig* (Sine anl. |. Stabiren «.Sieden auf ftupfer. 8on 
3. Sit oller, f. f. Sßrofeffor. 11 feoq, 8. (Sieg. geb. l fl. 66 Cr. = 8 SRarC. 

GLVL 8anb. Sie ^etfleBfitta ber 9Clide|ibilber (aReta4romatt)))ie, tCecalcomanie) ber 
Bled^» unb ZranSbarentbrucCe nebfi ber Se^re ber uebertragungS«, Um« u. Uebcrbructberfa^ren. 8on 
IBil^elm Sänger. fEftÜ 8 «bbilb. 18 Bo^8. «leg. je^. i fL 66 Cr« » 8 aiarC. 

GLvn. »anb. ^a9 9:rofhteti, iBIeiAettr ^ärbeitr tBrnttsiren nnb I9er0olben nat&w 
Haut V^Inmen nnb ®rftfer fomie fonfHger ^f^ansentl^eile nnb i^re Sermenbung su SonauetS, 
Ihranien unb !&ecorationen. (Sin ^anbbut^ ffit praftifd^e (BSrtner, ^nbuftrielle, eiumen« unb 0ouquetf« 
fobriCanten« 8luf (Brunb tangi&lriger praCtifd^er (Srfa^rungen fufammengefiellt bon AB. SraunSborf. 
iRit 4 Sbbilb. 12 eog. 8. $leg. ge^. 1 fl. 66 Cr. » 8 aßarC. 

GLVIII. »anb. ^ie ^ühtilaiipn ber bentfil^eit, frattsBftfAe» itttb tnglijtfytn V&aqtMß 

ttttt* £eid&tfa6(i(|i gefd^ilbert für 8Bagenfett«9abriCanten, 6eifensf|fabriCanten, für 3ntereffenten ber 
eits unb Odbrancbe. »ou ^ermantiftrtt^er. SDlit 24 Slbbilb. 18 eog. 8. (Sieg. ge(. 1 H. 66 fr. ss 8 SRarC 

GLIZ. »anb. ^tm^t^ptcianmetu »on «bolf Oomi6Ca. mit 12 RbbUb. 16 »og. 8. 
•leg. geb. 1 fl. 66 Cr. s 8 aRarf. 

GLX. »anb. 99etrieb ber ^albonopla^it mit btaitam0*eleltrif4|eii StttfAtoeit gn 
Sloedfen ber grapl^ifc^en ftünfie bon Ottomar SolCmer. 9Rit 47 Sbbilb. 16 Oog. 8. «leg. geb. 
8 fL, 20 Cr. = 4 SRarC. 

GLXI. e anb. ^ie Stfibenbretmerei* S^argefiellt nad^ ben praCtifd^en (Srf abrangen ber 9leugeit 
bon ^ermannSriem. SRit 14 Slbbilb. unb einem eituationsplane. 18 Sog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 66 Cr. = 8 SRarf . 

GLXn. IBanb. ^ad fUtUtn ber VlttaUt ffir fnnftgetoerblidie Ätoeife, 9leb^ einer 
Snfommenfteaung ber mi^tigften Serfa^ren gur Serfd^dnerung ge&(}ter (Begenflftnbe. 9tadf eigeneu 
«tf Ölungen unter Senü^ung ber beften Hilfsmittel bearbeitet bon $. 6£^ubert^. 9Rit 24 ICbbilb. 
17 »og. 8. (Sieg. geb. 1 f[. 80 Cr. B 8 SIR. 26 9^f. 

GiiXin. »anb. ^onbbttdi ber ^raf tifdiett 3:oUettefeifett « ^nbriCatiait* ißraCHfc^e 
ICttleitung gur SarftelXung aOer @orten bon beutfd^en, englifcben unb frangdfifd^en S^oilettefeifen, fomic 
ber mebicinifd^en @eifen, (Blbcerinfeifen unb ber 6eifenfpecialitftten. Unter JBerütfjld^tigttng ber l^ienn 
in X^ermenbung fommenben Kobmaterialien, aRafd^inen unb Stpparate. Sonaimin (Sngel^arbt. 3Rit 
107 «bbilbungen. 81 iOog. 8. (Sieg. geb. 8 ü. 80 Cr. =s 6 SRarC. 

GLXIV. Sanb. ^raftifd^e ^erftelltttto bon Süfnngen« (Sin ^anbbud^ gum raffen nnb 
fidleren fluffinben ber SöfungSmtttel aaer tec^nif^ unb inbuftrieO mid^tigen feften ftdrper, fomie gur 
fiet^eHung bonSSfungen fold^er @toffe ffir S^et^niCer unb ^nbuflrieOe. Oon S>r. X^eobor ftoller. 
Üit 16 abbilb. 88 »og. 8. (Sieg. gel^. 2 H. 60 Cr. = 4 SR. 60 {ßf. 

GLXV. »anb. ^er 9oib« itttb ^arbenbntff auf (Salico, Seber, Seinmanb, ipapici, 
6ammet, @eibe unb anbere 6toffe. (Sin Sebrbuc^ beS ^anb« unb fhregbergolbenS, fomie beS färben« 
mtb VrongebmcCes. 9leb^ Slnl^ang: (Brunbrig ber ^arbenlebte unb OmamentiC. dum (Bebraud^e für 
lhtd|binber,Hanb<unb ^regbergolber, SeberarbeiterunblBuntpapierbrucCermit^erüdffi^tigung berneueften 
9ortfdbritte unb (Srfa^rungen bearbeitet bon (Sbuarb (Broffe. 9Rit 102 Slbbilb. 18 »og. 8. (Bel^. 
8 fl. 20 Cr. as 4 aRarL 

GLZVI. »anb. ^ie fSttfilerifAe ^^otogrolf^te« SHebfi einem Sln^ange über bie 
Benrtbeilung unb te<!^nif(^e Se^anblung ber aiegatibe pl^otograpl^ifc^er If^ortrftte unb Sanbfibaften, fomic 
über bie dtiemif^e unb artiftifc^e Stetoud^e, aRomentaufna^men unb aRagneflumbli^bilber. 8on 
S. 6<!^ienbl. aRit 88 «bbilb. unb einer Sid^tbmdtt«fel. 22 »og. 8. (Be^. 2 fl. 60 Cr. s 4 aR. 60 1|H> 



n. ^üttithtn*^ SerUtf in »iett, tßefl ittill SeiHaig. 



GLXVU. asanb. ^ie ^abtifation ber nitfyttv&btn^tn St^etiff^en &f^tnxta unh 

ü^ttacte. Ißoaft. ^nltiU %. S^atftea b. fog. estraftarfen, in 50o/oigein @prtt (öSlic^en öt^erifd^en 
Ctlt, foioie bet aR{f(i^ungS«(S{Tenaen, ®stracts<£ffen8en, f^rn^^t'^ffenjen unb bet t^rud^tätl^er. 9le6ft einem 
Sln^ange: ^ie dtitm ^* i" ^<t iiiqueur«t$abrif. g. Knwenb. (ommenben ^atbtincturen. (Sin ^anbb. 
für ^abrifanten, aRaterialloaaTenbänbler nnb ftaufteute. Suf (Srunblage eigener (irfabrungen ))raftifd^ 
bearbeitet t)on 6 einrieb äiooDer. 9»it 15 Stbbilb. 18 »og. 8. (Beb. 1 fl. 80 fr. = 8 SR. 25 $f. 

OLXVni. JBanb. ^ad ^^otO0ra|»^ireit« (iin^atbgeber für Amateure unb Bfad^pbotograoben 
bei (SrUmung unb 9lu8ü6ung biefer ftunft. anit JBerücfficbtigung ber neueften (Srfinbungen unb Sers 
befferungen auf biefem Gebiete, herausgegeben bon 9. ^. @$mib. 9)lit 54 8l6bi(b. unb einer f^arbens 
brucC«)9ettage* 19 IBog. 8. (Beä. 2 fl. 20 fr. = 4 SRarf. 

OLXIX. S9anb. Cel« unb SBud^bruitfarliett« ^af tifcbes ^anbburb für ^imi^« unb färben» 
fabrilanten entbattenb baS {Reinigen unb 83(ei(j^en beS SeinöleS nacb berfcbiebenen SDletboben, 9lad^< 
toeifung ber JBerfälfcbungen beSfelben fowie ber iietnötfimiffe unb ber iu t^arben t^ermenbeten fiörper; 
femer bie ^abrifation ber £ein5Iftmiffe, ber OtU unb fSrirnigfarben für Slnftrid^e ieber 8lrt, ber Stvat^* 
btfarben (ä^alerfarben), ber Sud^brucffimiffe, ber i^lamm* unb Sampenruge, ber Sucbbrudid^tDärsen 
nnb bunten 2)ru(f färben, nebft eingebenber 93efcl^reibung aQer mafc^ineden 8!^orri(btuugen. Unter Bugtunoe* 
(egung langjübtiger eigener (Srfabrungen unb mit 8enüt^ung aSer feitberigen 9leuerungen imb 
Stfinbungen leicbtfagUcb bargefteat oon 8ouie(Sbgar8(nb68, Sacf« unb ^irnigfabrifant. VHt 
66 abbUb. 19 »og. 8. (Beb. 2 f(. 20 fr. = 4 fßlatt. 

GLXX. S3anb. ^^emit füt® ttüetbttttibenhe^^axfttti. b.(9runblebrenb.(bim.Biffenf(b. n. 
beren KnU). in b. OSemerben. S^on 3)t. ??. 9^o ttner. ^h 70 32I6bt(b. SSä^og. 8. ®eb. 3 ft. 30 fr.=6 äRarf. 

OLXXI. jBanb. S^eoretifd^ • ^rattifdied ^AitMittdi ber i»a9 • ^nftaüati^n. iBon 
S). (SogliePina, Ingenieur. aRit 70 Stbbilb. 23 »og. 8. (Se^. 2 fl. 50 fr. = 4 'iäl. 50 $f. 

GLXxn. SSanb. 3)ic ^abvifation unb 9laffittivun0 be9 ®lafed. Genaue, überftcbt* 
lidte »efcbreibung ber gefammten ®(a8inbuftrie, micbtig für ben ^abrifanten, 9lafftneur, alS au(b für 
baS 8etriebSauffi(bt3periona(, mit Serüctficbtigung ber neueften @nrungenfcbaften auf biefem (Gebiete unb 
auf (Srunb eigener, bietfeitiger, praftif(ber (Erfahrungen bearbeitet oon 28i(belm ^ttteni. a^it 
86 IKbbilb. 27 »og. 8. (Seb. 3 f[. = 5 a». 40 «ßf. 

GLXXIII. a^anb. ^ie internationale SSurft« n. ^I^ifdiloaavenaSrabrifation. aiacb ben 
neueften (Srfabrungen bearb. oon 91. aRerge«. ^it 29 Stbbilb. 13 a»og. 8. ®eb. i ft- 65 fr. = 8 Wtavt. 

GLXXIV. iBanb. Sie natüvlid^en ®efteine, ibre c^emifcb-mineralogifcbe Sufammenfe^ung, 
(Beminnung, ?ßrüfüng, »earbeitung unb (Sonferoirung. fjür jttrd&iteften, öous unb Bergingenieure, 
Baugetoerfe« unb ©teinme^meifter, fo»ie für ©teinbrucbbefieer, ®aubebörben u. f. ». ßon 9ti(barb 
ftrüger, SSauingenieur. (irfter »anb. mit 7 Slbbilb. 18 »og. 8. ®e^. 2 fL. 20 fr. = 4 a^arf. 

GLXXV. S^anb. Sie natürlii^en ®efteine u. f. m. SSonSli^arb firüger. Stoeiter 
9anb. mit 109 3lbbilb. 20S9og. 8. (S(eb. 2 fi[. 20 fr. = 4 aRarf. 

GLXXYI. aSanb. Sad l^udb ^^^ C^onbitorS ober Einleitung sur praftif^en (ir^eugung 
ber oerfd^iebenften Slrtifel aus bem (Eonbitoreifacbe. S3u(b für (Sonbitore, ^otelS^ groge ftücben unb 
für baS ^auS, entbült 589 ber borgüglicbften iRecepte bon allen in baS ^.onbitoreifacb einfcblagenben 
«rtifeln. »on Sranj Urban, (Sonbitor. mit 37 3:afeln. 30 »og. 8. ®eb. 3 fL 30 fr. = 6 ailarf. 

GLXXVil. S^anb. Sie l^lumenbinbevei in ibrem gan$en Umfange. 2)te ^erfteaung 
fömmtlicber SSinbereiartifet unb ^ecorationen, toit ßränje, ä^ouquetS, ®utrlanben 3c. @in ^anbbut^ für 
praftifcbe (Särtner, ^nbuftrieüe, S3lumens unb JBouqnetefabrifanten. Sluf roiffenfcbaftlicben unb praftifcben 
(Brunblagen bearbeitet oon 98* S3raunSborf. aiiit 61 Slbbilb. 20 iBog. 8. ®e^. 2 fl. 20 fr. =4a)tatC. 

GLXXvni. Oanb. ^^emifi^e ^rä^iaratenfunbe. .^anbbucb ber 2)arfteaung unb ©eminnung 
ber am l^üuftgften oorf ommenben (bemifcben Körper, t^ür X^ecbnifer. (Sletoerbetreibenbe unb ^nbufbrielle. 
»on 2)r. 2:beobor Voller, a^it 20 Slbbilb* 25 S3og. 8. (Beb. 2 fl. 20 fr. = 4 aTlarf. 

GLXXIX. S3anb. Sad ®efammtgebiet ber Söevgolberei, nacb ben neueften ^ortfcbritten 
nnb SSerbefferungen. i)ie iperfteUung oon S^ecotationSgegenftünben am $013, @teinpappe, ®u6maf|e ; 
femer bie Einleitung gur ecbten unb unecbten (Solang« unb anattoergolbung oon ^olg, ®tfen, aJlatmor, 
@anbftein, ®laS u. f. m., fotoie gum SSerfilbern, S3ron9iren unb ^aftmalen unb ber ^erfteHung oon 

toljs, Guivre poli-, ^orjeHans unb aJtaiolifas^mitation. 3)ie §abrifation unb SSerarbeitung ber 
eiften. JBon Otto SRenöfcb- »ergolber. 3Wit 70 Slbbilb. 15 IBog. 8. (Beb- 2 fl. 20 fr. = 4 »larf. 

GLXXX. »anb. ^raltifÄec ttuterriilbt in ber heutigen ^u^febemfärberei, Sappen* 
fftrberei mit Itüpenfü^rung unb cbemifcbe unb aiagmüfcberei. ä&on Soui« Sau. pcaftifcber i^ftrber* 
meifter. 12 SBog. 8. ®eb. 1 fl* 65 fr. = 3 ailarf. 

GLXXXi. ä3an b. STafi^enbudi befibetnä^rter ÜBorfdiriften für bie gangbarften ^onb* 
berfanfdartitel ber SM'Otl^efen unb Srogen^anblungen« Unter ajlttarbetterfcbaft Xfi. ftinber* 
manns oerfa^t oon $b- 3)lr. Slbolf a$oma6fa. 8 ä^og. 8. (Beb. 80 fr. =: 1 m. 50 $f. 

GLXXXII. S9anb. Sie ^erfteUung tünftlidier SBIumen unb ^flanv^n mt9 Stoff ttitb 
fallier. 1. S3anb: S)ie ^erfteaung ber einseinen g^ftangentbetle, mie: Saub^ mumtm unb Sttläf» 
blätter, ©taubfüben unb ^iftiae. @tn ^anbbucb für iBIumenarbeiterinnen, aRobiftinneu/ eiumen» unb 
ßouquetfabrifanten. Unter ISerücf^d^tigung ber neueften t$ortf(britte auf biefem (Bebiete bearbeitet oon 
2B. J9raun8borf. aitit 110 Slbbilb. 19 »og. 8. ®eb. 2 fl. 20 fr. = 4 maxi. 

GLXXXiii. »anb. Sie ^erftenung fünftliilier ^Blumen unb ^flanxen aud Stoff uttb 
^o^ier« 2. »anb. 2)ie ^erfteaung fünftlicber ä3lumen, Prüfer, Sßalmen, f^arrenfräuter, IBlattpftanien 
unb Srü(bte. (Sin ^anbbucb für ®lumenarbeiterinnen, anobiftinnen, IBlumen« unb JBouquetfabrifanten. 
Unter 8erü(ffi(btigung ber neueften f^ortfcbritte auf biefem ®ebiete bearbeitet oon 9B. JO raun 8 bor f. 
aWtt 50 Slbbilb. 19 Sog. 8. (Seb. 2 fl. 20 f r. = 4 HRarf . 

H« Ourtle^ett'« Verlag itt f&itn, ipeft uttH Setustg« 



n. Oarrletiett'c» «fiemifiMeAtiifAe WhimUtt. 

OiiXXXiV. fBanb. ^ie ^tit|?i9 bet ülttiUtts^är^evei unh ^tudetti auf teauittlooa> 

CSaarett. (Sntbattenb bie tn neuerer unb neuefter S^it in ber $rasi8 in 9(ufna^me gefommenen ^ers 
fUßungSmet^oben : (Sd^tfärberei mit 9lnilinfatben, hai ittninnfe^toarj unb anbete auf ber Safer felbft }u 
ettttoidelnbe Sorben. 8lnn)enbung ber Stnilinfarben gum B^ugbrucf. Son IB. $. @osMet, Färberei« 
Cl^emiler. mit 13 Slbbilb. 26 eog. 8. ®e^. 3 fl- 80 fr. = 6 aRarf. 

OLZXXY. S^anb. ^ie Uttterftti^ttttg h* 9^nevitttfid«81itlageti« ®ine Slnleit. 9ur Sn^eHung 
t)on ^eigberfudien bon $. t^reib* 3iiptner b. S^nftorff, Sorrefponb. ber f. geolog. Steid^eonftatt, 
d^emifer ber Oeft. altiin. SRontangefeafd^. 3c. mt 49 »bbtlb. 84 S9og. 8. (Seb- 3 fl. 30 fr. = 6 maxU 

CLXXXVI. S3anb. Sie 6:o0nac* u. S8dnft»vU*SKit»tifatiois, fowie bie Xrefter« u. ^efe» 
brannttoeins^rennerei. Son 8lnt. bat $ia}. STlit 37 Slbbilb. 12 »og. 8. ®eb. 1 ff. 65 fr. =: 3 SRarf. 

CLXXXVU. »anb. Sad Citndftra^U®efiIäfe im Sienfte bev Oladfabrilatiott. 
Genaue äberfldbtlic^e Sefdbreibung bes aRattirenS unb SSerjierenS ber ^of^U unb Zlafelglafer mittetfi 
bee @anbftrab(e8, unter 3u^Hfena^me bon berfcbiebenartigen @(!^ablonen u. Umbrudberfabren m. 
genauer @fisitrung aUer neueften Apparate unb auf ®runb eigener, Pielfeitiger unb praftifd^er 
(hfa^rungen oerfalt bon SEB i I ^ el m 9» e r t e n S. SRit 27 8(bbUb. 7 »og. 8. ®e^. 1 fL. 10 fr. = 2 a^orf. 

GLXXXVIII SBanb. 3)ie ^teittfiiitfabcifation. %vlx bie ^rasis bearbeitet bon (Buftao 
eteinbreAt. mit 86 Slbbilb. 16 93og. 8. ®e^. 2 f[. 20 fr. = 4 maxi. 

GLXXXIX. 9anb. Sie ^abvifation ber Seud^tgafe n. b. neueft. ^orfd^. lieber Steine u. 
öraunfoblen*, Xorfs.^olä«, ^ar^s, oel^ Petroleum', ©(^icfer», ftnod^en*, SSSalffctts u. b. neueft. SGBaffer* 
lt. carbonifirten Seucbtgafen. Serwertb. b. 9lebenprobucte, mie alle Seucl^tjaStbeere, £eucbtga8t^eerÖle, 
nmmoniafmftffer, S^ofe u. Stetortenrücfftänbe. 9lebft einem 9(nbange: tteber bie Unterführung ber Sendet« 
gafe nacb ben neueften SO^etboben. ®in ^anbbuc^ f. ®a8anfta(ten, Ingenieure, Sl^emifer u. ^abrifanten. 
»on S>r. @eorg ZbeniuS in 3Br.«9leuftabt. Siat 155 Slbbilb. 40 »og. 8. @eb. 4 fl. 40 fr. = 8 Snarf. 

OLXXXX. SBanb. Stnleitung jnr SBeftirnntuttg bed totrtfamen (i^erbfioffed in ben 
Staturgerbftoffen 3c. a^on (&axi @d)erf. 6 S3ofl. 8. (Seb- 1 fl. 10 tv. = 2 maxt 

OLXXXXI. JBanb. Sie^atben jnv SecDtation bon Steingut, gatienee unb fBflaioUta. 
(Sine fiirje Einleitung jur ^Bereitung ber farbigen ©lafuren auf ^artfteingut, t^abence unb auf orbinärem 
@teingut, SJ^aiolifa, ber ^arbflüffe, ber f^arbförper, Untergtofurfarben, 9(ufglafurfarben, für feingelbe 
9abencen, foq. ©teingutfd^arffeuer-'^-arben, 3naio(tfafarben 3c., fomie furse Sebanbl. fämmtC» §ur S3ereit* 
nötbigen i^itobmatertalien. Gearbeitet ßon (E. )B. @b)oboba. 9 Sog. 8. ©el^. l fl. 65 fr. = 3 aO'^arf. 

CLXXXXII. S3 an b. Sa9 &an%t ber Shirfc|ynerei. (Srttnblid^e« £ebrbud(i aOed ißiffenS« 
»ertben über SBaarenfunbe, Surid^terei, ^äiberei unb ^Bearbeitung ber fßelsfeHe. S3on $ au( (SubaeuS, 
praftifc^er Itürfcbnermetfter. mit 72 Slbbilb. 28 »og. 8. ®eb. 3 fl. 30 fr. = 6 SRatf. 

CLXXXXiii. a^anb. Sie ^^ampanneti^ahtitaHott unb @raengnng im^rägnirier 
Cdiaummeine. ä^on 9t nt. b al tßiaa. Cenotedbn. imit 63 mb. 18 S3og.8. @eb. 2fl. 20 fr. = 4 SDlarf. 

CLXXXXIV. S9anb. Sie 91egatibs9leion<^e na4; S?nnfl« nnb fflaturgefe^en« aßit 
befonberer Serüdfftd^tigung ber Operation: (SSeleucbtung, ©ntwidflung, @£pofttton) unb beS gu pl^oto» 
grap^irenben ^ublicumS. ®in jße^rbud^ ber fünftlerifcbeu ^etoucbe für 83eruf8pbotograpben unb dif 
toud^eure. SSon ^anS Slrnolb, $l^otograp]^. aRit52 Stbbilb. 34 Sog. 8. ®eb. 3 fl. 30 fr. = 6 SOlarf. 

OLXXXXT. ä^anb. Sie fBerbielfältigungS« unb ®o^ir*iOerfal^ren nebft ben basu« 
gehörigen Slpparaten unb Utenfitien. 9tad^ praftif($en ©rfatirungen unb (Srgebniffen bargeftedt bon 
Dr. Xbeobor Wolter, mit 23 Abbilb. 16 fdoQ. 8. ®eb. 1 fl. 65 fr. = 3 aj^arf. 

GLXXXXVi. Sie ^nft ber ®IadmaffesJOerarbeitnng. (Senaue überftdbtlid^e »efc^reibung 
ber ^erfteüung aaer ©laSgegenftänbe, nebft ©figairung ber toic^tigften @tabien, toelc^e bie eingelnen 
®läfer iti i^rer ^rjeugung burd^sumad^en l^aben. S^acb eigener, (angjäbriger lßra£i8 befc^rieben unb 
iffiiftrirt bon %xani fjifc^er. a»it 277 «bbilb. 11 Sogen. 8. ®e^. 2 fl. 20 fr. = 4 SKarf. 

CLXXXXYII. S9anb. Sie 9attun*Sriif(erei« @tn praftifd^es ^anbbud^ ber Steid^erei, 
Färberei, 2)rudferei unb Slppretur ber SaumtooHgetoebe. Unter Serücffid^tignng ber neueften (Srfinbungen 
unb eigenen, langfäbr. @rfabrungen herausgegeben o. 93. %. SBl^arton, (Solorift u. S. Q. @osb(et, 
(K^emifer. mit 30 gebrucften Itattunproben, bereu genaue ^erfteEung im Xt^tt beS Sucres enthalten 
ifi, unb 89 Slbbttbungen ber neueften a7^afd)inen, toeCc^e ^eute in ber fiattuns^rudCerei Seraenbung 
flnben. 25 »og. 8. @e^. 4 fl. = 7 aßort 20 Sßf. 

GLXXXXYIU. »anb. Sie ^erfteauttg (ttnfülii^er R3Iumen au« S3(e(^, SBoae, »anb, 
XBa(^8, Seber, fiebern, GbeniHe, paaren, Letten, ^tfd^fd^uppen, aJlufd^eln, mooi unb anberen @toffen. 
fhaftifd^eg Sel^r« unb ^anbbud^ für SRobiftinnen, Slumenarbeiterinnen unb ^abrifanten. a^it fßts 
nü^ung ber neueften unb betoäbrteflen Hilfsmittel unb unter Serücffid^tigung ader $(nforberungen ber 
®egenn)aTt gefd^ilbert oon 2S. SraunSborf. ailit 30 Slbbilb. 14 Sog. 8. ©e^. 1 fl. 65 fr. = 3 a^arf. 

GLXXXXIX. »anb. ^raflifdlier Unierrid^t in ber fieutigen Sdollenfärberei. @nt< 
boltcnb SBäfd^erei unb (Sarboniftrung, Stligarin*, $ol8«, @öure=, 8lnitin* unb aBaibfüpen«^ärberei für 
lofe SBoKe, &axne unb ^tüdc. SSon :8oui8 £au unbSllu^in^ampe, praftifcbe Bfärbermeifter. 
18 »og. 8. ®eb. 1 fl. 35 fr. = 2 aw. 50 «Uf. 

GG. Sanb. Sie ^abritation ber etiefeltoii^fe unb ber Sebereonferbirungdmiitel. 
^raftifc^e Anleitung gur ^erftettung bon ©tiefel« unb ©cbubttic^fen, ßcbcrappreturen, ßeberlodfen, 
ßeberfd^märiten, Seberfalben, Seberfetten, Cberleber« unb @ol^lenconferbtrungSmitteln u. f. m., u. f. m. 
Sftir gufebcfleibungen, JRiemengcug, gJferbegefd^irre, ßebertoerf unb äBagen, aWilitärsSttuSrüftungSgegcn» 
ftttnbe u. f. tD. Son 2. @. SlnböS. a»it 19 Slbbilb. 18 Sog. 8. ®eb. 2 fl. 20 fr. = 4 aRarf. 

GGI. Sanb. ^abrifation, teeredinnng nnbtOifireit ber Sl^äffer, ^oitidpe u* anberer 
OefSf^e. Hanb« u. ^ilfsbud^ f. Sötteber, Siuber u. iJafefabrifanten, Süttner, ©cböffler, Äüfer, Äüper u. 8t. 
ßon Otto So igt. aRit 104 Slbbilb. u. biete n gabetten. 2 2 Sog. 8. (Se^. 3 fl. 30 fr. = 6 aRarf. 

fl. Otrtle^ett'd «Verlag in f&itn, t^eft ntt^ SeiHKig« 
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OGII. 83anb. ^ie STed^nif htt fBilhf^anetei ober ZfitoxtUpxatt ISnIeitung gut £ert>ors 
btin0un0 plaftifc^eT^unftkvnfe. 3ut Celbflbeie^ruiig fotoie gut SBetiü^ung in Bvm^U n. ©etoerbefd^ulen. 
Qon (S-buarb U^tenl^utb/ SBilb^auer beS ^riebriti^sa^enlntalB in SSrontberg }c. 2C. 9Rit 88 Stbbirb. 
11 »00. 8. @e§. 1 fl. 85 fr. = 2 3». 60 SPf. 

com. 8anb. ^ad ®efotnitttgeliiet brv ^liotofeviitnit ober förnrntUd^e ))^oto0rapl^{f(^e 
Serfa^ten gur |)Taftif(^en SarfieDung ferawifti^er ^ecorationen auf $ori;eSan, f^a^ence, ©tringut unb 
<Sla». S3cn 3. Äifeling. SWit 12 Slbbilb. 8 »00. 8. ®e^. l ff. 10 fr. = 2 maxt. 

OGIV. »anb. 2)ie ^ahtifation bcd $RnBetMiti(et9. @in ^irfS:^ unb ^anbbud^ für bie 
$rasi8 unb ben @elbftunterri^t, umfaffenb: bie S)arfteuun0 Don 9lo^s unb (Sonfuntftuder, SRaffhtobe 
unb (EanbiS. S){e @ntgucferun0i^t7eTfal^ren bet SD2eIaffe, fotoie bie »ertoert^un0 ber 8lbfaa8})robucte ber 
3u(ferfabrifation. Unter befonb. »erüdfid^t. ber neueft. ^ortfc^ritte auf bent ©ebieteber gucferted^nif t)erf. 
Don Dr. (Srnft iSte^bn, tec^n. ^J^emtfer. 3Rit 90 «bbüb. 28 »O0. 8. ®tfi. 2 fl. 75 fr. = 6 SD^arl. 

CGY. »anb. fDegetaHIifd^e unb tfflinttaUdna^tt^intubU (©d^miermitteO beren ^obri* 
fation» IRafftnirung, (Sntfäuefung. d^ioenfc^aften unb fl3ern)enbuti0. Q^in ^anbbud^ für ^abrifanten unb 
(Sonfumrnten t)on Sd^ntietölen. maä) bem neueften ©taube biefee ^bd^ft toicbtigen 3nbuftriegtoet0eS bon 
8ouiS @b0ar «nbös. SRit 61 Slbbilb. 26 »O0. 8. ®e^. 8 fi. 30 fr. = 6 ailarf. 

CCVI. »anb. Sie tttitevftt^itng bed 3nflei;9 ttnb ^niferl^altlget Stoffe, fotoie ber 

. ^ilfematerialien ber gu^trinbuftrie. Srnt neueften €tanb))unrte ber SBiffenfd^aft entft^recbenb bargefteflt 

Don Dr. ®rnft ©te^bn, tecbn. (Sbemifer. SIRit 98 Slbbilb. 27 »00 . 8. ®el^. 8 f[. SO fr. = 6 maxi. 

CCYII. »anb. ^it ^eä^nit brr fO(tbatibfl0ff«Salitifatifiti. (Sin ^anbbud^ ber ^er* 
fteDntT0 unb ^abrifation ber »erbanbftoffe, fotoie ber 8lnttfe))iico unb ^eiinfectionMnittel auf neitefler 
toiffenfctoftnd^er ®runb(a0e für 2e(bnifer, dubuftrielle unb f^abrifonien. Sßon Dr. Xb^obor ftoUer. 
anit 17 Slbbilb. 25 »O0. 8. ®e^. 8 fl. 30 fr. = 6 fBlaxt 

CCViii. »anb Sad @;onfetbirett bev 9la^tntt^9» ttnb Oenttfirtnittel. ^abrifation bon 
%Ui]d}9, %i\dfs, ©emüfes, Obft«> 2c. Gonferben. ^raftif^eS $anbbu(^ für (^onferbefabrifen, Sonbloitt^e, 
®ut8tern)aliun0en, dgtoaarenbänbler, $au8l^altun0en u. f. to. »on ;8ouie<5b0ar8lnb6S. SDlit 
89 Slbbilb. 29 »00. 8. @eb. 8 fl. 80 fr. == 6 aßarf. 

CGix. »anb. Sad CTonferbiren bon Sl^ievbälgen (SluSffobfen bon Xbierett aller S(rt) 
bon ^flangen unb allen fflatnxs unb ^unftprobucten mit SluSfd^lug ber 92al^run0B< unb (Senugmittel. 
^raftifd^e Einleitung gum SluSfitobffn, fßräparircn, (Fonferbiren, ©fetettifiren bon ^t^l^teren aller Slrten, 
$Täbariren unb (Sonferbiren bon $flangen unb gur (Sonferbirun0 aller toit immer benannten (^ebrouc^Ss 
0e0enfiänbe. »on SouiS @b0ar Slnb^S. 3R{t 44 Slbbilb. 21 »O0. 8. ®eb. 2 fl. 75 fr. = 5 Sl^arf. 

GGX. »anb. ^it WlüUtttt din ^anbbud^ beS 9Rü^tenbetriebeB. Umfaffenb: S){e 8iol)« 
moterialien, SOtafd^inen unb ©erät^e ber ^lad^^:, ^albl^od^s unb ^od^müüerei, fotoie bie SCnlage unb 
(Sinrid^iung moberner anüblenetabliffements unb ber 9loll0erftefobrifen. d^it0emä6 bar0efteat bon 
»li(^arb Xl^aler, 3n0enieur. aßit XVII Xafeln (167 Slbbilb.). 80 »O0. 8. ®cl^. 8 fl. 30 fr. =6 «Kart 

GGXi. »anb. Sie Obfitneinbeveitnna nebfi Cbfts n. 99eeren>l6tiinntl0einbrettiietei. 

»on Slntonio bal $iag. aßit 51 Slbbilb. 23 »O0. 8. ®eb. 2 fl. 50 fr. = 4 372. 50 $ßf. 

GGxn. »anb. Sad Sonferbiren bed $ol5c9. »on SouiS @b0ar Slnbds. mt 
54 Slbbilb. 18 »00. 8. ®eb. 2 fl. 20 fr. = 4 iDtarf. 

GGXIII. »anb. Sie aSSaltef^ts^Srbetei ber ungef})onnenen »aumtboüe. (Sntbaltenb bie 
betofii&rteften älteren, fotoie bie neueften ^ätbemetöoben über biefen toi(ftti0en Snbttftrtegtoeig, bie 
0enoue 8intoenbun0 ed^ter, notürl. u. fünftl. garbftoffe, Oj^bation»« n. S)iagotir»»erf. »on @bnarb 
^ ergin 0er, gärbereited^nifer, SWitarbciter berfd^iebener fjodögeitfd&riften. 3Rit 2 Slbbilb. 6 »og. 8. @e^. 
1 fl. 10 fr. ^ 2 gjlarf. 

GGXIV. »anb. Sad tRaffiniren bed 9S^ein|ieine9 nnb bie SarfieÜnng bet tCOeiii« 
fteinfnute. SRit Sln0abe ber ^rüfungSmet^obrn ber 9}ol^treinfteine auf ibren ^anbelsmertl^. ^flr 
©rofeinbuftriefle fotoie für SBeinboucr bearbeitet toon Dr. ^. (5. ©tiefel. 2Rit 8 Slbbilb. 7 »og. 8. 
®eb. 1 fl. 10 fr. = 2 aßarf. 

GGXV. »anb. ®tnnbti^ ber Sl^ontoaarens^nbnftrie ober Slerattt{f.'|»on (Sarlf», 
©tooboba. mt 86 Slbbilb. 14 »O0. 8. ®e^. 1 fl. 65 fr. = 8 SRarf. 

GGXVI. »anb. Sie fBrotbereitnng. Umfaffenb: SDie S^eorie be» »ädCer0etoerbe», bie »e« 
fd&reibjin0 ber !Rol^materiolien, ©crötbe unb Slbböratc gur rationetten »rotbereituno, fotoie bie SWe« 
tboben gur Unterfud)un0 urb »curtbeiluna bon 3We^I, ^efe u. »rot. ^lebft einem Slnbon0e: »ie ©in« 
ri(^tun0 bon »rotfabrifen unb fleincren »ädfereien. Unter »eTüdfldfttt0un0 ber neueften (STfol^tungen 
u. ^ortfd^ritte 0efd^. bon Dr. aSBill^e Im » crf d^. SKit 102 Slbbilb. 27 »O0. 8. ®eb. 8 fl. 80 fr. = 6 SRarf. 

3eber »anb i^ eingeln gn baben« 3n eleganten (Bonaleintoanbbünben/ SnWt'^ )»to 8mb 46 Ar. =^ 

80 ?f. gtt ben oben bnnertten greifen. 
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aJHt Dielen Sauflrationen. Seber fdanh e!n}eln su ^aben. 

I)ter angegebenen greife berfie^en fi4 für geheftete dsemblare. (Bebunben pro Canb 

80 $f. Suf^tag für ben (Sinbanb. 
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6ecte unb 



unb 



1.80 



$fibioeine. 3. flufl 

(Sibfftrv»Säi'6nhtx^, Spiritus 
%re§^efe-f^QbriIotion. 8. Vlufl. . . 1.66 
(Sober, Z)te i'iqueur« Qrabrtlation. 

6. «uff 2.80 

flSlinfon, S)ie ^arfumerie « Ora^d« 

fation. S. Vufl 8.50 

Xßittner, S)ie Seifen «(Jfobcilatioa. 

4. Sufl. 1.65 

Slöbinger, 2){e 93ie>rbrauerei.2. Vufl. 8.30 
Freitag, S)ie jjiinbtuoaren « Or<^^^i' 

lotion. 8. CLuft» 1.85 

$ert, bie Seleuc^tungifloffe . . .1.10 
tinbrei, 2)ie ^abrilatton ber l'acte. 

4. nufl 1.65 

8erf4, (£f{lg«j|abrilat{on. 3. tinfl. . 1.65 
(Sfc^enbo^er, ^euecRierleret. 8. Hufl. 2.80 
Stoufec, aneerfc^aum« unb Sern' 
fleinn>aaren«{)fa&ritatii)n .... I.IO 
Ksrinfon, 2»{eät^erif4enOe(c.2.«uf[. 1.65 
fträgcr, 2)ie ^^otograp^ie. 2. «tufl. 4.— 
Xianibotoilt), Xiic iieim- u. (0e(o« 

ttne-f^abr{{otion. S. VLufl 1.66 

9ie6toalb, 2)ie StöiIe-OfabciEation. 

5. Äuff 1.66 

Seiner, S)le hinten « gabdlation. 

4. ttup 1.66 

8trunner, (^abrilation bec Sd^miec« 

mittel. 4. flttfl. . ■ 1.20 

SBienec, %\t i'o^fierberei. 2. ttufl. . 4.— 
KBiener, Xie i2Bei§get6eTet . . . 2.75 
^ocf^t, X^ie c^emifc^e S3eatbeituna 
bec Sd^aftuoae 2.75 

tuSnil, %ai ®efamnitgef)tet bed 
idjtbrucf«. 4. Slufl. .... * 
^awintx, %'\t Orabcifation ber Son« 
fer&en unb Canbiten. 2. tauft. . . 
fieJ^mann, fjfabrilatton b. Surreaot« 
Jtaffee6 unb bei Zafelfenfei 2. Sufl. 
^e^ner, ftitte u. Klebemittel. 4. «lufl. 
j^riebberg, ^abrilation ber Jlnod^en« 

folgte 

^\a%, 2){e {ßerniert^ung bec SBein« 

riidftänbe. 2. Slufl 

*icf, %\t miaütw. 2. «ufr. . . . 
iDlüXitt, iBconjen>aacen-(>abriIation 
9ocI4t, ^anbbu(^ bec $)Iei(^funfl . 
£ang, %\t ^abrtlation »on Jlunfl- 

unb Sfarbuttec. 2. Ruft 

Stoid, S)te 3iege(-l^abctIat{on 2.«[uf{i 
9)erf(4, f^abrilation bec Sninerol« 
unb fiacffarben 2. Auflage .... 4.20 
%\d, IDie Iünflll4)eu S)üngemitte(. 

2. «ufj 1.80 

Ärüger, Xie öiu^oflfoöure. 3. «ufl, i.85 
Sapaun-Jtarloioa, STtebicinifc^e ®pe- 

ctalitäten. 2. Sufl 1.80 

Women, Colorie bec JBaumlootte . 2.20 
SQ)ei§, 3)ie @a(banop{aftit. 3. Sufl. 2.20 
Sßioa, 2)ie ©eiubereitung. 8. ttufl. 2.20 
Xftehiu«, lecbnifd^je Verarbeitung 

be« ©teirtfo^Ient^eec« 1.86 

Cecfcb, lie ??abrilation ber (Srb- 

focben 2. aufläge 1.65 

fiecfenafi, Sie Xcainfectionamittel . 1.10 
^u«ni!, gDie fteliograp^ie. 2. Äufl. . 2.50 
Cecfd), a)ie JJ'abrifation ber Önilin- 

forbfioffe 3.60 

Copaun - Äorloma, (Sbeniif4 - tec^- 
nifcöe ©pecialitöten. 8. «ufl. . . 1.35 
3ocI^t, ©Ott- unb eeibenbtudecei 8.60 
W. b. SHegner, 2)ic ^abrilatton bti 

SRübcnjurfer« 1.66 

©ouwennQit«, g-orbenle^re. 2. Hufl. i.go 
U&rcn^ut^, Hnleitung »um Socnien 

unb (Stegen. 3. 8Iuf[ 1.10 

a. b. Wegnec, %\t. ©eceitung bec 
64öum»eine 2.75 



8.20 

8.50 

1.10 
1.— 



1.65 

1.85 
2.50 
1.65 
2.75 

1.— 
4.60 



3R. 



8.85 

8.- 

4.50 

4.50 

8.— 
6.- 



8JM) 
8.- 

8.- 
8.- 
4.- 

8.- 
8.- 
7.80 

8.- 

8.- 

8.- 

2.85 
7.80 
5.- 

5.- 

4.- 

4.50 

2.- 
1.80 

8.- 

8.50 
4.50 
8.- 
5.— 

1.80 
8.80 

7.60 

3.25 
3.- 

3.25 
4.— 
4.- 
4.— 

8.50 

3.- 
8.- 
4.50 

6.50 

2.50 
6.50 

3.- 
2.86 

2.- 

6.- 



»b 

51 
58 
68 

54 
55 
56 
67 
68 

59 
60 
61 

62 

63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 
75 

76 

77 

78 
79 
80 
81 
82 
88 
84 

85 
86 
87 

88 

89 

90 

91 
92 
98 

94 
95 

96 

97 

98 
99 

too 

IJI 

102 

103 
104 

105 

106 

107 



^tuidr, JtalN unb £uftm8cte( 
itcupp, Sie l'egicungen. 8. Hufl. . 
(Sapauu- jtacloroa, Unfece iithtni» 

mittel 

JTcügec, 2)ie ^^otolecamil. 8. Suff. 

2^eniui, 2<ie ^acie 

9Sic!, S)ie SRineraffäuren .... 
Witter, iGBaffec unb <ii< .... 
3n)i(f, ^Qbcaulif4ec Half uub $oct« 
(anb-Cement. 2. aufläge .... 
a^liOec, Die (9!(Ia6ä8ecei. 2. Aufl. . 
SBörfmann, 2)ie efplofiben Stoffe . 
AoIIec, Z)ie Secttpect^ung bec ttb« 

fanftoffe 

ßoffec, ftautf<!^u( unb (Suttapecd^a. 

2'. aufiaae 

38c(^t,|[unfi«u.9e{nwftf4ecei.8.Vu(I 
actu6, (Scunbjüge bec (ibemie . . 
Sianbau, Ofa^nlot. b. (5matae.2.auft. 
®ecnec, ^ie ®(ajfabcifation . . . 
Zbeniu«, X'a« ^0(3 unb feine Xe« 

fliQationipcobucte 

8oecr, 3)ie 3Racmocic{unfl . . . 
eglingec, fjrabcilation bei 8Bac^6« 

tuc^et 

iBöifmann, Z)a« SeQuIoib. 2. SufT. 
j^ücflenau, 2)a6 Ultcomacin . . . 
Surgmonn, $etcoIeum u.Scbtuad^i 
Sdbloffec, S)a6 ^öttyen. 2. aufläge. 
SDtüaec, 2)ie ®a«be(eud^tung . . . 
$tcf, Untecfud^ung bec gebcäuc^« 
lid&fien Stoffe 

tactnmnn, %ai Sßecsinnen. 3. au)l. 
i)(ora & Sd^iOec, tf^ewie bec 

iHübeufaftceinigung 

Aeim, Die aTlinecalmoIecei . . . 
Salbau, G^ocolabe-^abcilation . . 
Süneniann, i6ciquette«3nbufirie . . 
^aptng, Dar^eOung bei (Sifeni . . 
aOßiener, 2)te üeberfärberel . . 

Z^almann, Die ^ttXt u. Oe(e. 2.auf{. 
%Rti\i, Die mouffirenben «etränle. 
2. aufi. •«.••..... 
ilBagner, ®o(b, Sitbec unb (fibelfleine 
^ocatiui, Orabctlation bec aetljec . 
anbäi,Die tecbnifd^en 9}oaenbung6- 
acbeiten bec ^olginbuflcie. 2. aufl. 
iKupred^t, Die ^abciCation bon 
aibumin unb Qtecconfecben . . . 
jteim, Die f^eud^tigleit bec iEDo^n- 

gebäube 

iiniaec, Die tJecsiecung bec @Iäfec 

burd^ ben Sanbfica^I 

^unemann ^abcifation b. aiauni 

Seemann, Die 'iüXttH 

^ermann, Die ®Iai«, ^ocieQan« 
unb (Smaifmatecei 2. Hufl. . . . 
ÜSerfc^, Die (£onfecoicnnqimittet . 
Ucbani|}It), (Sleücifd^e iBeleud^tung 

2. aufl 

©tlfert, ^cegljefe, Änujl^efe unb 

©odpulöet. 2. aufl. 

3aping, Der pcoftifc^c (Jifen- unb 
(iifeitiooarenfennec . . .... 

iEßippliiiaer, Die jtecamtt . . . 
ftoppe, Dag ©hicerin .... 

Joifel, |)anbbncfa ber (i^cmlflrapbie 
Seiner, Die ^inttatioiien. 2. Slufl. 
anbi«, Die fyafirifation ber (iopal-, 
Derpeutiiiöt' unb >spii-itu£lac(e . 
Oaping, Äupfer unb ÜJJeffing . . 
Wei«, Die SJeceltung b. SJrennecel- 

Äunfl^efe . . 

SBerfcb, Seriüertbung be« f>otje« 
auf cfaentifc^eni Sßeci?. 2. Slufl. 
üu^mann, Die {^abrilation bec 

Dacbpoppe 

^einje, anleitnng jur t^em. Unter - 
fud^ung lonbjoirtljfci). Stoffe . . 
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(Sortfeeung auf näiibfter lliiifcf^raöfcite.) 



LXYn. fdanh. ^ad ^oh uitb feine Seftinatton^'^tobttcte. Ue6er bie S(6ftaminuna unb 
bas Oorfommen bei tjerfc^iebenen ^dljet. Ueber ^ola, ^olsfd^teiffloff, ^olsceaulofe, ^olsimpr&gmrune 
a.^oIiconfeiDitung, 9)leUer< unb 9letorten>SBerfol|(ung, ^olseffig u. feine tec^n. Sßerarbeitung, $ol}t^cer u. 
feitteDefHaationepTobucte, ^olst^eetpe^ u. ^ol^Io^Ien nebft einem Slnl^ange: Ueber ^aderjeugung au» 

Sola. 9in ^anbbud^ f. SCBoIbbeft^er, fjfoiftbeamte, Se^rer, Sbem.,Sed()n. u. Ingenieure, nadb benneueflen 
rfa^ntngen praftifd^u. loifTenfcb. bearbeitet b. Dr. ®eorg XbeniuS, tec^n. (i^tmittx in SBiener^^leu' 
Habt Smt 82 «bbilb. 84 »og. 8. (&Ug. geb. 2 f(. 50 fr. = 4 äR. 50 $f. 

LXVm. »anb. ^ie Wflatmotitfuttft' @inSebr«, ^anb^: u.a^ufterbuc^ f. a}u(!bbinbereien, fdunu 
popierfabrifen u. bertoanbte ®ef(b&fte. (Bon 3- $b* BoedC. SRit 80 S/^armorpapier^aRufitem u. 
6 «bbilb. 6 Sog. 8. «lep. qeb- l fl. »= 1 91. 80 $f. 

LXIX. JSanb. ^ie ^abtilatiott bed USat^Stuflbed, bes amerifanifd^en Sebertuc^eS, beB 
IBacbS^S^affetS, ber analer« unbSeid^en^Seinttanb, foniie bie^abrifation bes Xbeertud^eS, ber ^adfpappt 
ttnb bfe SarfieUung ber unDerbrennlicben unb gegerbten ®e»ebe. 3>en 83ebürfniffen ber 9h:aftifer ent* 
fprec^enb. 8on SR. (Sglinger. SRit 11 «bbilb. 13 »og. 8. ®Ug. geb. l n. 85 fr. =» 2 SR. 50 Jßf. 

LXX. 8anb. SadSeOuloibr feine 8ftobmateria(ien, ^abrifation, (Sigenfd^aften unb te(!bnifdbe 
Serioenbung. ^ür SeUuIoibs unb (leauIoibtDaarens^abTifantcn, füraae (SeauIoibberarbeitenben®etoerbe, 
SabnSrgte u. Sabmecbnifer. SSon Dr. ^t. fd'ödmann, 'i. Slufiage. SRit 45 Slbbilb. 10 8og. 8. «leg. 
ge^. 1 H. = 1 an. SOiPf. 

LXXI. JBanb. ^a9 UUtamatln unh feine SBeceitung natb bem ledigen Staube biefei 
Snbtt^rie. Son G. ^ürflenau. aRit 25Slb^i[b. 7»og. 8. Q^Ieg. geb. 1 fl. = 1 aR. 80 iDf. 

LXxn. Sanb. ^ettolenm nnb &thwad^9. S^arftedung ber ®eu)innnng bon (Srbdl unb 
(irbioa(bB ((Serefin), beren Verarbeitung auf £eu(btb[e unb Paraffin, fotoie aller anberen aus benfefben 

SU getoinnenben IjSrobucte, mit einem iSn^atig^ betreffenb bie ^abrifation Don $^otogen, @o(ard( unb 
Saraffin aus SraunCoblent^eer- aRtt befonberer 9lücf fi(btnabme auf bie aus ißetroleum barge^eUten Qtnd^U 
die, beren Slufbeua^rung unb tecbnifd^e Prüfung. SSon Slrtbur Surgmann, d^bemifer. SRit 
12 flbbilb. 16 »og. 8. (lieg. geb. 1 fl. 80 fr. = 8 aR. 25 ij^f. 

LXXIII. »anb. ^ad Sdt^en nnb bie l^earbeitung ber VletaOe* @ine 2)arfteaung aOer 
Hrten bon £ot|, Sötbmitteln unb Sötbapparaten, fotoie ber IBebanblang ber SRetaHe toäbrenb ber 
Bearbeitung, ^anbbucb für $raftifer. älacb eigenen (Scfal^rungen bearb. bon (ibmunb @dbtoffer. 
Stoeite febr berm. u. erweiterte Stuft. aRit 25 2(bbilb. 18 Bog. 8. (Sieg. qeb. 1 f(. 65 fr. »8 SRarf. 

LXXIV. »anb. ^ie t^adbeleuc^tung im ^aud unb bie Selbft^Ufe be9 9M*i^0n» 
fnmenten. fPraft. Einleitung }. Werften. {imecfmä6tger(9afib2ieudbtungen, m. 8(ngabe ber aRittel eine mög« 
Ii<l^ftgro6e®aSerfparni6}uerjiieIen. Sontt. aRüUer. aR{t849lbbi(b.lieog.8.(iUg.geb lft.l0fr.=2aRarf. 

LXXV. »anb. Sie Unterfnc^nng ber im ^nnbel nnb (^etoerbe gebrüttiftliifi^eii 
Stoffe (einf(blieg[id^ ber aia^rungSmttteO.®cmeinberftänbn(i^bargepteat bon Dr. @. $icf. üin ^anbbud^ 
für 4^anbe[« unb (üetoerbetreibenbe jeber 9lrt, rür Slpotbefer, fpi^otograbben, ßanbmirtbe, aRebicinaU unb 
Soabeamte. aRitl6 8lbbi[b. 14 »oa. 8. (&(eg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 aR. 50 qSf. 

LXXVI. Banb. ^a9 werainnenr Rl^er^infen, fOerniifeln, fQtvitä^ltn unb bas Ueber» 
liefen bon aRetaaen mit anberen aRetaUen überl^aupt. (iine 2)arfteaung praftif(ber aRetboben 9ur Anfer- 
tigung aaer aRetaaübergüge auS Sinn, 3inf, Blei, Tupfer, @ilber, ®o(b, statin, 3lidtU ftobatt nnb 
6tabl, fokoie ber Sßatina, ber 0£9birten aRetaSe unb ber Bronjirungen. ^anbbu(^ für aRetaÜarbeiter 
nnb l^unftinbufirteae. Bon ^riebrid^ ^artmann. Stritte berbefferte Slufl. aRit 8 StbbUb. 17 »og. 
8. (Sieg. geb. 1 ff. 65 fr. = 3 aRarf. 

Lxxyn.»anb. Riir^oefafifte ^l^emie ber9lälienfaft<9leinionn0. Sum®ebrau(be f.praft« 
dnder«(^abrifanten. »on SB. @bf or a unb ^. ©(biller. 19 »og. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 80fr. s 8 ^. 25 $f. 

LXXVIII. Banb. Sie !inineral*9nalerei. aieues »erfabren }ur ^erfteaung mitterungS« 
beftSnbiger SBanbgemüIbe. Xed^nifcb^tbiffenfcbaftlicbe ünleiturg oon S(. iteim. « Bog. 8. (Sieg. gel^. 

1 fi. = 1 aR. 80 gjf. 

LXXIX. »anb. Sie C^^oeolabes^nbrifation« (Sine Xarfleaung ber bctfdbiebenen Berfabren 
lur Anfertigung aller ©orten (S^bocolaben, ber bierbei in Slnioenbung fommenben aRateriaßenu.aRafdbinen. 
Ilad^ b. neueften ©tanbe ber ^ecbn. gefd^ilbert b. (Srnft @a[bau. aRit 34 Abbilb. 16 »og. 8. (Sieg. geb. 
1 fl. 80 fr. = 3 aR. 25 qjf. 

LXXX. »anb. Sie I6rii|ttette«3ttbnftrie nnh hit tOtennmaterialien. aRit einem 
Snbange: 2)ie Anlage ber S)ampffeffe( unb Gasgeneratoren mit befonberer Berüdftd^tigung ber raucb* 
freien Verbrennung. Bon Dr. ^riebrid^ 3ünemann, ted^nifcber (Sbemifer. aRit 48 abbilb. 26 »og. 
8. (Sieg. geb. 2 fi[. 75 fr. = 5 aRarf. 

LXXXI. »anb. Sie SarfteOung be9 @ifend u. ber (Sifenfabrifate. ^anbb. f. ^Üttenleute 
tt. fonfiige (Sifenarbeiter , für Zed^nifer, ^änbler mit (Sifen unb aRetattmaaren, füi (Setoerbe« unb 
9a<j^fd&ulen 2c. Bon (Sbuarb :^apin0. Viit 78 »bbilb. 17 »og. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 80 fr.= 8 aR. 26 gif. 

Lxxxn. »anb. Sie Seberfärberei unb bie ^abritation bed Saffleber9. (Sin ^anbbnd^ 
für Seberfärber unb Sacfirec. Anleitung 3ur ^erfteaung aUer Arten bon färbigem ©lacileber nad^ bem 
toifireit^s unb Xauc^berfa^ren, fowie mit ^ilfe ber Xb^erfarben, jum Sfürben bon fcbtoebifd&em, 
fÄmifd&garcm unb lobgare» ßeber, swr ©afflans, (Sorbuans, (Sbagrinfärberei 2C. unb »ur ^abrifotion 
bon fd^marsem nnb farbigem Sacfleber. Bon ^etbinanb 2Biener, Sebers^abrifant. aRit l'i Abbilb. 
15 »og. 8. (Sieg. geb. 1 ff. 65 fr. = 8 SRarf . 

LXXXIU. »anb. Sie ^ette uubCele. S^arfteaung ber ®eminmmg unb ber (Sigenf^aften 
aUer $ette, Oele unb SBac^Sarten, oer %ttts unb Oelrafftnerie unb ber Siersenfabrifation. 9lad^ best 
neneflen ©tanbe ber Secbnif leid^tfaglicb gefd^ilbert bon ^riebricb ^balmann. 3meite, fel^r brr» 
mebrte unb berbefferte Auff. aRit 41 Abbil b. 17 »og. 8. (Si eg, ge^. l ff. 65 fr. = 8 aRarf. 



liXXXiV. fdanb. ^ie ^^s'^^vi^'t^ion ^^ mouffirettbett ^ettättfe, ipraftifd^e Einleitung 
IttT ^obritation aütt mouffirenben 2B&ner, £imonaben. fH&tint zc. unb grünbtic^e Befc^reibung ber 
bierstt ndtl^tgen Stpparate. ISon OefaT SRei^. 9teu bearbeitet uon Dr. S. Su^mann, (S^emUer nnb 
SabritSbirector. S^eite Slufl. mit 24 Stbbilb. 12 »og. 8. (i(eg. ge^. 1 fi, 10 Cr. = 2 3Rarf. 

LXXXV.Sanb. <J!(o(b,eiiaevttttd@beIfiteitte.^anbbu(^ für (£ioIbs, ©ilbet^, Sronjearbeiter 
nnb 9utDeHere. Soaftänbtge Einleitung sur tecbnifd^en Bearbeitung ber (SbelmetaHe, ent^altenb baS 
Begiren, ©legen, Bearbeiten, ®maiaiten, färben unb 0£t)biren, bas iBergolben, ^ncruftiren unb 
edQmfldFen ber ®otbs unb @ilberb)aaren mit ®be(fteinen unb bie i^abrtfation beS 3mitationSfd^mudEeS. 
»on «(e^anber äBagner. anit 14 Stbbilb. 17 Bog. 8. (Sieg. ge^. qSreiS l fl. 80 fr. = 8 9». 25 $f. 

LXXXVI. BanD. ^(e ^abtitation ber 9f etiler uttb i^ruttbeffettjeit« 3)ie eiet^er, f$rud)t< 
St^er, ^ru^teffenjen, 9ru(^te£tracte, tSfrue^t)9rupe, Xinctuieui. färben u. ftlärungdmittel. S^adbb. neueften 
(Srfa^rungen bearb. t). Dr Zb. ^oratiuB. aRitl4%[bbilb. 18 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 80 fr.= 8 SR. 25 $f. 

liXXXVn. Banb. ^ie ted|pnifi^en fQoUtnhnnq9*9ltl>tittn ber ^oI|(«;Siibttftrie, bac 
6<^leifen, Beigen, ^Soliren, Sacfiren, Sluftreit^cn unb Bergolben beS^olgee, nebft ber 2)arftellung ber ^iersu 
bervenbbaren ai'^aterialien in i^ren ^auptgrunbjügen. fion S. (&. tSnbös. B^oeite PoSf^ttnbig umge» 
arbeitete unb Perbefferte Stuflage, ^it 88 8tbbilb. 18 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 an. 50 $f. 

Lxxxvni. Banb. ^ie ^abrifatioti bott tUbttntiti unh tfiereonf erben. (Sine S)arfteaung 
ber (Sigenfd^aften ber (Sitteigförper unb ber t^abrifation Pon (Sier« anb Blutalbuntin, hti fßattnu unb 
9laturalbumin8, ber (Sier« unb S)otters(Eonfert)cn inb ber iur (EonferPtrung frifd^er (Sier bienenben Ber> 
fal^ren. Bon ftarl StupreAt. 4R{t 13 «bbilb. 11 Bog. 8. (Sieg, ge^ l fl. 20 Cr. = 2 3R. 25 ^}f. 

TiXXXTX. Banb. ^ie ^ettd^Hgleit ber SOol^ttgebäuber ber SRauerfrog unb $ol)f(^U)anun, 
nadi Urfad^e, SBefen unb SßirCung betrachtet unb bte SDlittel jur Berbütung fon^ie sur fidleren unb nad^« 
faltigen Befdtigung biefer Uebel unter befonberer ^eroor^ebung eines neuen unb praCtifc^ bemühten 
Berfal^renS 3ur XrodCenlegung feuchter äBftnbe unb SBo^nungen. ^ür Baumeifter, Bauted^niCer, ®ut8s 
bertt)alter, Xünd^er, SDlaler unb $au8bef!$er. Bon 81. fteim, ted^nif^er 2)irector in JMnc^en. SRit 
14 Slbbilb. 8 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 fi* 35 Cr. = 2 aß. 50 Bf. 

XO. Banb. ^ie fOergierung ber ®Ififer burd^ ben^anbftrabl« Boaftftnbige Unter» 
»eifung aur anattPersierung Pon £afels unb ^oblglaS mit betonterer BerücCfit^tigung ber Beleud^tungS* 
artitel. Biele neue Berfabren: S)a8 Safiren ber ®Iftfer. 2)ie a^attbecoration Pon ^iorseaan unb 
eteingut. 2)aS aRattiren unb Bergieren ber a^etaae. aiebft einem Sln^ange: 2)ie @anbbla8sa)iafd^inen. 
Bon 3. B. aRiller, (SlaSted^n. anit8 Slbbilb. 11 Bog. 8. (Sieg. geb. 1 ü. 85 Cr. — 2 an. 50 Bf. 

XOI. Banb. ^ie ^abtifatiou bed äCIaund, ber fd^roefelfauren unb effigfauren Xbom 
erbe, beS BleitoeigeS unb BleigucCerg. Bon i$ rieb rieb dünemann, te(t>nif(ber (SbemiCer. anit9 8lbbUb. 
18 Bog. 8. (Sieg. ge^. 1 fl. 35 Cr. = 2 an. 50 $f . 

xcn. Banb. ^U^ap^tt, il^re äft^etifc^e Bebeutung unb tec^nifd^e SarfteUung, foioie Curge 
Befcbreibung ber Buntpapier^^abriCation. Svim ©ebrauc^e für aituftergeid^ner, Tapeten« unb Bunt« 
piPiersf^abriCanten. Bon Sb- @eemann. anit 42 Slbbilb. 16 Bog. 8. (Sieg. geb. 2 fl. 20 Cr. = 4 anarC. 

XGiii. Banb. ^ie ®Iad«, ^orseOatt» unb @ntaUs9laIerei in ibrent gangen Umfang«. 
KuSfübrlic^e Anleitung sur Slnfertigung fämmtlicber bis ie$t sir ®lai», BorseUan?, (Smails, ^apence« 
unb @teingut:sanalerei gebräud^licben färben unb f^lüffe, nebft PoOftänbiger S)arfiellung beS Brennens 
biefer perfcl^iebenen @toffe. Unter Bugrunbelegung ber neueften (Srftnbungen unb auf (Srunb eigener in 
@6PreS unb anberen großen analereten unb t^abriCen ermorbenenitenntniffebearb. unb berau8g. Pon t^elic 
^ermann. 3ioeite fe^r perme^rte Sluflage. anit iSSlbbilb. 23 Bog. 8. (Sieg. geb. 2 fl. 20 Cr. = 4anar{. 

XdV. Banb. ^ie Sonferbirnngdntittel. 3^re Slnmenbung in ben ©äbrungegemerben 
unb aur Slufbema^rung Pon atabrungSftoffen. (Sine S^arfteUung ber (Sigenfcbaften ber (SonterPirungS« 
mittel unb bereu Unmenbung in ber Bierbraueret, Seinbrreitung, (Sffig« unb fßit^fitft^^ahrilation sc. 
Bon Dr. 3ofef Berf((. ^it 8 «bbilb. 13 Bog. 8. (Sieg. ge^. 1 fl. 35 Cr. == 2 an. 50 Bf. 

XCV. Banb. 3)ie eleftrifd^e SBelen^tnng unb i^re Slntoenbung in ber BcaiiS. Berfagt 
Pon Dr.aifrebP.Urbani^Cp. Breite SlufL anit 169 Slbbilb. 20 Bog. 8. (Sleg.geb.2 f[. 20CT.=4anarC. 

XCYI. Banb. ^re^befe, ftunftbefe nnb lOactlinlber. )2luefa^rl{«be Slnleimng aut 
S)arfteaung Pon Bregl^efe nac^ aSen benannten anetlioben, %ux Bereitung ber Eunftbefe unb ber Per« 
fd^iebenen ^rten Pon BadTpulPer. BraCtifd^ gefc^ilbert Pen ittbolf SEBilfert. SmeiteSlu^. anit 18 flbbUb. 
17 Bog. 8. (Sieg. ge^. 1 fl. 10 Cr. = 2 anarC 

XCVU. Banb. ^er liraftifd^e ^ifen^nnb Sifenlnaarentenner. Aaufm&nnift^sted^nift^e 
(SifenniaarenCunbe. (Sin $anbbud() für ^ftnbler mit (Sifen« unt ©tablmaaren, ^abriCanten, (Sc« unb 
3mporteure, ^Igenten für (Sifenba^n« unb Baube^örben, ^anbelS« unb (Benjerbefdbnlen 2c. Bon (S b uarb 
3aping, bipl. 3ngmieur unb aiebacteur, früher (Sifen»erCSs2)irector. anit 98 SlbbUb. 87 Bog. 
8. (Sieg. geb. 3 fl. 30 Cr. = 6 anarC 

XOVUI. Banb. ^ie SIeramif ober 3Me ^abriCation oon S:öpfer«(3efd^irr, ©teingut, 
Bfapence, @teinaeug, Xerralit^, fomie oon franaöftfc^em, englifc^em unb ^artporaeOan. Einleitung für 
iPraCtiCer aur2)arftellungaaerSlrtenCeramif4erSBaaren nacb beutfd^em, franaöfifd^em u. englif Aem Ber» 
fahren. BonSubmig EQiPblinger. iinit 45 Elbbilb. 24 Bogen. 8. (Sieg. geb. 2 fl. 50 Cr. = 4 an. 50 Bf • 

lO.Banb. ^ad ®I^cerht. ©eine a)arft., ieiiie Beib. u Slmo. in b. (Setoerben, in b.@cifen* 
SabriC, 5parfumerie u. ©prengtecbniC. %ixx 6^em., Barfumcure, ©eifenstJabriC., 8lpot^., ©prengted^n. u. 
3nbuftrieUe gefc^. Pon ©. SB. Aoppe. anit 20 Slbbtlb. 13 Bog. 8. (Sieg. gel}, t n. 35 Cr. = 2 an. 50 Bf* 

G. Banb. ^anbbnib ber i&fftmiqtap^it, ^^ocbä^ng in StnC für BucbbrucC mittelfi 
UmbrucC pon Slutograp^ien unb Sß^otogrammen unb birecter C^opirung ob. SRabirung b. BilbeS a. b. 
Blatte ($botos(Sl^emigrap^ie u. (Sl^alco»(£^emigrap^ie). Bon SB. $. Xoifel. anit 14 «bbilb. 17 Bg. 8. 
(Steg. ge^. m. 80 Cr. = 8 an. 25 Bf. 
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